ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ 


В ТРЕХ ТОМАХ 


Под редакцией академика Ю.Д. ТРЕТЬЯКОВА 

ТОМ 3 

Химия переходных элементов 

Книга 1 


Допущено 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
510500 «Химия» и специальности 011000 «Химия» 


АСАОЕМА 


Москва 

Издательский центр «Академия» 
2007 




УДК 54(075.8) 
ББК 24.1я73 
Н52 


Рецензенты: 

декан химико-биологического факультета Московского городского 
педагогического университета, д-р хим. наук, профессор В. Ю. Котов', 
член-корр. РАН, д-р хим. наук, профессор А. Б. Ярославцев 


Неорганическая химия : в 3 т. / под ред. Ю.Д.Третьякова. Т. 3 : Хи- 
Н52 мия переходных элементов. Кн. 1 : учебник для студ. высш. учеб, заведе¬ 
ний / [А. А. Дроздов, В.П.Зломанов, Г. Н. Мазо, Ф. М.Спиридонов]. — М. : 
Издательский центр «Академия», 2007. — 352 с. 

І8Е^ 5-7695-2532-0 

Изложено современное состояние химии переходных элементов 4 — 7-й групп, соот¬ 
ветствующих длиннопериодной форме Периодической таблицы. Дана общая характери- 
стика групп, подробно описаны строение и свойства простых веществ и соединений 
элементов. 

Для студентов химических факультетов университетов и химических специальностей 
высших учебных заведений. 

УДК 54(075.8) 
ББК 24.ІЯ73 


Оригинал-макет данного издания является собственностью 
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом 
без согласия правообладателя запрещается 

І8ІШ 5-7695-2532-0 (т. 3, кн. 1) © Дроздов А.А., Зломанов В.П., Мазо Г.Н., 

І8ІШ 5-7695-3020-0 (т. 3) Спиридонов Ф.М., 2007 

І8ІШ 5-7695-1437-Х © Издательский центр «Академия», 2007 


ПРЕДИСЛОВИЕ 


В третьем томе учебника систематически изложена химия сі- и ^элементов. 
Как и во втором томе, посвященном химии непереходных элементов, после¬ 
довательность подачи материала соответствует расположению групп в Перио¬ 
дической системе элементов Д. И. Менделеева. Нумерация групп дана в соот¬ 
ветствии с длиннопериодной формой Периодической таблицы, рекомендо¬ 
ванной Международным союзом теоретической и прикладной химии (Іпіегпа- 
Ііопаі СІпіоп оГ Риге апб Аррііеб Сйетікігу — ШРАС). 

Первая глава учебника является вводной и охватывает все важнейшие ас¬ 
пекты химии переходных металлов. Изложенный в ней материал по строению 
и свойствам координационных соединений дополняет соответствующую главу 
первого тома, в которой были даны первоначальные понятия. 

В процессе работы над книгой обнаружилось, что сведения, традиционно 
приводимые в учебной литературе по химии, основаны на устаревших пред¬ 
ставлениях о строении некоторых соединений, а зачастую даже и об их оши¬ 
бочном составе. В качестве примеров можно привести ацетат марганца(ІП) 
«Мп(СН 3 СОО)з 2Н 2 0», диуранат аммония «(МН^^Оу», растворимые мо¬ 
либденовые сини «Мо 4 0|о» и т.д. Существуют разночтения между данными 
рентгеноструктурного анализа, содержащимися в банке ІС5Ю (Іпог§апіс Сгукіаі 
Зігисіиге ОаІаЬаке), и сведениями, приводимыми не только в фундаменталь¬ 
ных классических монографиях прошлых лет, но и в пятитомной Химической 
энциклопедии. Они касаются, например, сведений об основных солях некото¬ 
рых переходных металлов. Все это заставило нас дать более подробное описа¬ 
ние свойств соединений. Чтобы помочь студентам и сделать изложение более 
наглядным, приведено большое число иллюстраций, использованы крупный 
и мелкий шрифт, таблицы; дополнительный материал выделен из основного 
текста в отдельные блоки. Вопросы и упражнения, приведенные в конце каж¬ 
дой главы, ориентированы не на механическую проверку знаний, а на раз¬ 
мышления и анализ, творческий подход, а иногда и работу с дополнительной 
литературой. Задания тренировочного характера предполагается вынести в за¬ 
дачник, наряду с книгой «Практикум по неорганической химии>> (М.: Изда¬ 
тельский центр «Академия», 2004), входящий в единый комплект с данным 
учебником. 

Как и во втором томе, изложение материала начинается с общей характе¬ 
ристики группы — анализа электронной конфигурации атомов, возможных 
степеней окисления, выявления общих закономерностей в изменении окис¬ 
лительно-восстановительных и кислотно-основных свойств соединений. За¬ 
тем приводится описание простых веществ, оксидов, галогенидов, кислород¬ 
ных соединений. Авторы сочли нецелесообразным отделять комплексные со¬ 
единения от солей, многие из которых представляют собой аквакомплексы. 
Поэтому химия гидроксидов, солей и комплексных соединений рассматрива- 
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ется в едином подразделе. В некоторых главах в самостоятельные подразделы 
вынесены сведения о сульфидах, нитридах, фосфидах, в противном случае 
информация приведена при изложении свойств простых веществ. 

Авторы, стремясь показать современное состояние химической науки, вве¬ 
ли в учебник дополнительный материал, посвященный наиболее актуальным 
проблемам современной неорганической химии и материаловедения — высо¬ 
котемпературным сверхпроводникам, супрамолекулярной химии, материалам 
с колоссальным магнетосопротивлением, гомогенному металлокомплексно¬ 
му катализу, бионеорганической химии. 

Напомним, что формулы сложных неорганических веществ, приводимые в 
книге, не предназначены для заучивания наизусть, а служат лишь иллюстра¬ 
цией основных концепций и закономерностей. 

Как и во втором томе издания, экспериментальные факты почерпнуты из 
многотомного справочника Стеііп —КгаШк НапбЪисІі бег апог§апІ8с1іеп Сііетіе, 
последнего (пятого) издания энциклопедии Кігк — ОІІітег Епсусіоребіа оГ 
Сііетісаі Тес1іпо1о§у (N1. У.: \Ѵі1еу-ІпІег8сіепсе, 2004 — 2005), восьмитомной 
энциклопедии Епсусіоребіа оГ Іпог§апіс Сііетіяігу (5и$$ех: ,1о1іп-\Ѵі1еу, 1997), 
второго издания Сотргеііепкіѵе Соогбіпабоп Сііетікігу (Аткіегбат: Еікеѵіег, 
2004) и лучших европейских и американских учебников {СоПоп Е.А., ІѴИкіпзоп С., 
МигМо С.А., Восктапп М. Абѵапсеб Іпог§апіс Сііетікігу. — 6' 1 ’ еб. — N. У.: .ІоГт 
ѴѴіІеу апб 8оп§, 1999; Сгееп\ѵооё А. А., Еагпзка\ѵ А. СЬетікІгу оГ біе Еіетепік. — 
2 пй еб. — N. У.: Вийепѵогбі — Неіпетапп, 1997; Никееу Е ., Кеііег Е.А., Кеііег В. к. 
Іпог§апіс Сііетікігу. Ргіпсіріек оГ Зігисіиге апб Кеасбѵііу. — 4" 1 еб. — ^У.: 
Нагрег Соіііпк, 1993; Ноизесю/1 С.Е., Екагре А. Іпог§апіс Сііетікігу — ^Ѵ.: Ргепбсе 
Наіі, 2001; Боифз В.Е., МсОапіеІ Б.Н., Аіехапдег дД. Сопсерік апб Мобеік оГ 
Іпог§апіс Сііетікігу. — 3 ГІІ еб. — N. У.: .Іоііп \Ѵі1еу апб 8оп§, 1994; Каіт IV., 
Ескшдегзкі В. Віоіпог§апіс Сііетікігу: Іпоі^апіс Еіетепй іп біе Сііетікігу оГГіГе. — 
N. У.: .Іоііп \Ѵі1еу апб 8оп§, 2001; Егаизіо да Еііѵа В., ІѴШіатз ВД.Р. Тііе Віо1о§іса1 
Сііетікігу оГ біе Еіетепік. — ОхГогб: Сіагепбоп Ргекк, 1997; \ѴоШ А., ЕУмщкі К. 
8о1іб Зіаіе Сііетікігу. — N. У.: Сііартап апб Наіі, 2003; Рагзкаіі С. IV., Шеі 5. Б. 
Ното§епеои8 Саіаіукік. — 2 пй еб. — N. У.: .Іоііп \Ѵі1еу апб 8оп§, 1997) либо взяты 
авторами из оригинальных статей и специальной литературы — в этом случае 
по тексту приводятся ссылки на источники. Значения энергий ионизации даны 
по книгам: Бацанов С. С. Структурная химия, факты и зависимости. — М.: Диа- 
лог-МГУ, 2000; Етзіеуд. Тііе Еіетепік. — 3 ГІІ еб. — ОхГогб: ОхГогб Упіѵегзііу Ргекк, 
2000. Металлические радиусы, приведенные в книге, соответствуют, если не 
указано иначе, половине кратчайшего межъядерного расстояния в структурах 
простых веществ с координационным числом 12. Ионные радиусы даны по 
Шеннону и Прюитту: Екаппоп В. Д, РгетП С. Т. // Асіа СгуМ. В. — 1969. — V. 25. — 
Р. 925; 1970. - V. 26. - Р. 1046. 

Авторы надеются, что проделанная работа найдет отклик как у студентов, 
так и у преподавателей и ученых, послужит развитию образования и науки в 
Российской Федерации. 

Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по адресу: 119899, 
Москва, Ленинские Горы, МГУ им. М.В.Ломоносова, кафедра неорганиче¬ 
ской химии, или по электронной почте: бго 2 боѵ@іпог§.с 1 іет.т$и.ги. 

А. А. Дроздов, В. П. Зломанов, Г. Н. Мазо, Ф. М. Спиридонов 



Глава 1 


ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ 
ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 


1.1. ОСОБЕННОСТИ ХИМИИ 
ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Переходными называют элементы, в атомах или ионах которых сі- и /-обо¬ 
лочки частично заполнены электронами. Этот термин означает, что в атомах 
этих элементов наблюдается переход от частично заполненного предвнешнего 
слоя к устойчивой оболочке, содержащей 18 (Д-элементы) или 32 (/-элемен¬ 
ты) электрона. Заполнение электронами ^-подуровня начинается у элементов 
3-й группы (скандия, иттрия, лантана) и формально заканчивается у элемен¬ 
тов 11-й группы (меди, серебра, золота). Так, атом серебра имеет электрон¬ 
ную конфигурацию [Кг]4*/ ,0 55', т. е. его ^-подуровень полностью завершен, и в 
то же время в определенных условиях он обладает способностью отдавать 
■ й- электроны, например, переходя в степень окисления +2 с конфигурацией 
[Кг]4г/ 9 , известную в некоторых комплексных соединениях. Таким образом, 
серебро является переходным элементом. Элементы следующей 12-й группы 
(цинк, кадмий, ртуть) с конфигурацией (и - \)д м т 2 не образуют устойчивых 
соединений в степени окисления выше +2, т.е. не теряют электроны с 
^-подуровня и не относятся к переходным. Однако наличие низкого по энер¬ 
гии целиком заполненного ^-подуровня делает их химию во многом близкой 
химии переходных элементов, что позволяет рассматривать их в данном томе, 
посвященном переходным металлам. 

В короткопериодном варианте Периодической таблицы переходными счи¬ 
тают элементы побочных подгрупп (за исключением подгруппы цинка), а в 
длиннопериодном варианте — это элементы 3—11-й групп. 

Все переходные элементы характеризуются относительно низкими первы¬ 
ми энергиями ионизации, что присуще металлам. По характеру заполняемых 
орбиталей переходные элементы подразделяют на г/-элементы и /-элементы, 
г/-Элементы образуют три ряда — в четвертом (Зд), пятом (4д) и шестом (5д) 
периодах./-Элементы объединяют в два семейства — лантаноиды (4/) и акти¬ 
ноиды (5/). 

Согласно принципу Паули и правилам Клечковского Ъй- и 4б(-подуровни 
заполняются сразу после 45- и 55-подуровней соответственно. Поэтому </-эле¬ 
менты первых двух переходных рядов (Ъй и 4д) следуют непосредственно за 
элементами 5-блока. В третьем переходном ряду у лантана также начинает за¬ 
полняться ^-подуровень (5д'6з 2 ), однако затем энергетически более устойчи¬ 
вым оказывается 4/-подуровень, энергия которого резко понижается при воз- 
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растании порядкового (атомного) номера (заряда ядра) 2 от 57 до 60. У церия 
(2= 58) на 5гУ-оболочке еще сохраняется единственный г/-электрон (4/'5ё ] 6$ 2 ), 
однако уже у следующего за ним празеодима (2 - 59) он переходит на ^-под¬ 
уровень (4/ 3 б5 2 ). Далее вплоть до иттербия происходит заполнение ^-подуров¬ 
ня, а у последнего из лантаноидов — лютеция электрон поступает на 5гУ-орби- 
таль (4/ |4 5 йС 65 2 ). Таким образом, лантан (2 = 57) и лютеций (2 - 71) фор¬ 
мально считаются *У-элементами. В то же время по многим свойствам они 
близки к 4/-элементам и рассматриваются вместе с ними. Все эти элементы, 
а также скандий и иттрий часто объединяют в семейство редкоземельных. 
У следующего за лютецием элемента гафния (2 = 72) продолжается заполне¬ 
ние 5ё- подуровня. 

Химия 5ё -элементов во многом имеет большее сходство с химией металлов 
4гУ-ряда, чем химия ЗгУ-элементов с химией 4гУ-металлов. 

Частично заполненные ^/-орбитали активно участвуют в образовании хи¬ 
мических связей. Такие связи, как правило, имеют преимущественно кова¬ 
лентный характер. Степень ковалентности резко возрастает при уменьшении 
числа ё- электронов, т. е. с повышением степени окисления, что проявляется в 
изменении температур плавления и кипения. Например, оксид марганца(ІІ) 
плавится при температуре I 840 °С, оксид марганца(11,111) Мп 3 0 4 — при тем¬ 
пературе 1 564 °С, а марганцевый ангидрид Мп 2 0 7 — при 5 —9°С. 

Элементы-лантаноиды во многом отличаются от элементов гУ-блока. Внут¬ 
ренние 4/-орбитали сильно экранированы и практически не участвуют в об¬ 
разовании химических связей. Именно поэтому многие соединения лантанои¬ 
дов ионные, а сами лантаноиды стремятся иметь степень окисления +3. Ис¬ 
ключение составляет церий —первый в ряду 4/-элементов. Для него характер¬ 
на энергетическая близость 4/- и 5ё- подуровней, что делает химию церия по¬ 
хожей на химию ^-металлов. Аналогичная ситуация наблюдается и у элемен¬ 
тов-актиноидов вплоть до америция, эти элементы также похожи на металлы 
гУ-блока. Им свойственны переменные степени окисления, высокая доля кова¬ 
лентности в соединениях. Актиноиды конца 5/-ряда по свойствам напоминают 
лантаноиды. Однако сильная радиоактивность этих элементов серьезно пре¬ 
пятствует изучению их химии. 

В отличие от непереходных элементов в образовании химических связей 
атомами металлов гУ-блока существенную роль играют ё- электроны. Они рас¬ 
положены достаточно близко от ядра 
(рис. 1.1) и экранируют его. Степень 
экранирования возрастает с заселени¬ 
ем ^-подуровня. При движении вдоль 
гУ-ряда, т. е. при последовательном пе¬ 
реходе от элементов 3-й группы к эле¬ 
ментам 12-й группы, наблюдаются рост 
эффективного заряда ядра, увеличение 
устойчивости ^-подуровня и сжатие 
гУ-орбиталей ( ё-сжатие ), сопровожда¬ 
ющееся понижением энергии орбита- 
лей (рис. 1.2) и уменьшением атомно¬ 
го радиуса. У элементов 12-й группы 
энергия ё -электронов оказывается 



Рис. 1.1. Функции радиального распреде¬ 
ления электронной плотности Зё-, 4.?-, 
4/7-орбиталей атома кобальта 
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Рис. 1.2. Зависимость энергии атомных орбиталей от порядкового номера элемента 


ниже энергии внутренних орбиталей (рис. 1.3), иными словами, находящиеся 
на них электроны уже не являются валентными. 

Электронная конфигурация. Практически все ^/-переходные элементы име¬ 
ют в основном состоянии конфигурацию 
(п - \)(1 У П5 Х , где х= 1, 2; у= 1 — 10, т.е. содер¬ 
жат хотя бы один 5-электрон. Из-за более рез¬ 
кого снижения энергии ^/-орбиталей при дви¬ 
жении по г/-ряду и гораздо большего их сжа¬ 
тия по сравнению с 5 -орбиталями й- элект¬ 
роны испытывают более сильное отталки¬ 
вание, что и обусловливает размещение ча¬ 
сти электронов на 5 -орбитали, несмотря на 
то что она обладает большей энергией (см. 
рис. 1.2* 1.3). Известно, что электроны с па¬ 
раллельными спинами испытывают меньшее 
взаимное отталкивание, чем электроны с 
противоположными спинами; разность энер¬ 
гий этих двух состояний называют обменной 



Рис. 1.3. Изменение энергии 5-, р-, 
^/-орбиталей в ряду переходных эле¬ 
ментов (пунктиром показано изме¬ 
нение энергии внутренних орбита- 
лей) 
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энергией. Она достигает максимума в случае половинной и полной заселенно¬ 
стей ^/-подуровня, т.е. при электронных конфигурациях д 5 и д і0 . С этим связано 
явление «проскока электрона», наблюдающееся в электронных конфигураци¬ 
ях основного состояния элементов середины и конца <1- рядов. Например, у 
хрома электронная конфигурация оказывается З/Чх 1 вместо Зд 4 4$ 2 , у палла¬ 
дия — 4 ^/ і 0 55 0 вместо 4г/ 8 4х 2 , у элементов группы меди — (п - 1 )^/ |0 «5 | вместо 
(п - \)д 9 т 2 . 

Из-за большей энергии внешнего х-подуровня по сравнению с ^/-подуров¬ 
нем ионизация атомов переходных металлов начинается с потери 5-электро¬ 
нов и лишь затем электронов с ^/-подуровня. Так, электронная конфигурация 
атома железа [Аг]Зі/ 6 4х 2 , иона Ре 2+ [Аг]3*/ 6 , а иона Ре 3+ [Аг]3г/ 5 . 

Атомные радиусы. Небольшое уменьшение радиусов при движении по г/-ряду 
происходит вследствие ^/-сжатия, вызванного постепенным повышением за¬ 
ряда ядер и усилением кулоновского притяжения электронов к ядру. В группе 
радиус заметно возрастает при переходе от Зй- к 4г/-элементам и лишь незна¬ 
чительно при переходе от 4 й- к 5г/-элементам. Близость радиусов элементов- 
аналогов второго и третьего переходных рядов связана с заполнением 4/-поду- 
ровня, который предшествует заселению Ьй. Уменьшение атомного радиуса за 
счет сокращения размера внутренних /-орбиталей (лантаноидное сжатие) прак¬ 
тически полностью компенсирует его рост, связанный с появлением нового 
энергетического уровня. Это приводит к близости химии переходных элемен¬ 
тов начала ряда — циркония и гафния, в меньшей степени — ниобия и танта¬ 
ла. На атомные радиусы, а также на энергии ионизации тяжелых (5ё) пере¬ 
ходных элементов оказывают влияние релятивистские эффекты. 

Энергия ионизации. По сравнению с х- и р-элементами у переходных метал¬ 
лов не наблюдается существенных изменений в энергиях ионизации (/) при 
движении по периоду или группе. В каждом из трех семейств г/-элементов (3/ 
4/ 5д) с увеличением числа ^/-электронов первая и вторая энергии иониза¬ 
ции несколько повышаются, что связано с общим ростом устойчивости 
^/-подуровня (рис. 1.4). Резкое увеличение энергии ионизации наблюдается для 
частиц с конфигурациями д 5 или <і ю (например, Сг + , Си + , 2п°), обладающих 
высокими значениями обменной энергии и повышенной стабильностью. По 
тем же причинам частицы, содержащие один или шесть ^/-электронов, имеют 
пониженные значения энергий ионизации по сравнению с соседними в ряду 



8с Ті V Сг Мп Ре Со N1 Си 2п 
а 


8с Ті V Сг Мп Ре Со N1 Си 2п 
б 


Рис. 1.4. Изменение первой /, (а) и второй / 2 (б) энергии ионизации атомов 

Зд- элементов 
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Д-элементов (/(Ре 2+ ) = 30,65 эВ; сравните: /(Мп 2+ ) = 33,67 эВ; /(Со 2+ ) = 
= 33,50 эВ). 

Электроотрицательность. Если в малых периодах, состоящих из непереход¬ 
ных элементов, происходит существенный рост электроотрицательности, то 
при движении по 6 -ряду электроотрицательность возрастает лишь незначи¬ 
тельно, как это наблюдалось для энергий ионизации. В группе электроотрица¬ 
тельность несколько убывает, наиболее заметно при переходе от 56- к 
4г/-элементам. Поскольку ^/-орбитали металла принимают активное участие в 
образовании связей, электроотрицательность атома в соединении зависит от 
окружения, а в комплексах — от типа лиганда и его донорно-акцепторных свойств. 
Поэтому значения электроотрицательностей, рассчитанные для нейтрального 
атома, в случае переходных металлов не являются информативными. 

Координационные числа. Для элементов 3<7-ряда наиболее распространено 
координационное число 6, хотя известны также многочисленные комплексы 
с низкими координационными числами 2, 3, 4, 5. Комплексы с координаци¬ 
онным числом 4 имеют геометрию тетраэдра или плоского квадрата (рис. 1.5, 
о, б). Для координационного числа 5 характерна форма тригональной бипи¬ 
рамиды или квадратной пирамиды (рис. 1.5, в, г). Иногда встречаются и более 
высокие координационные числа — вплоть до 8. Для 46- и 56- элементов, осо¬ 
бенно для тех, которые расположены в начале ряда, характерны высокие 
координационные числа — от 7 до 12. Изменение координационного числа 
наблюдается даже в соединениях со сходной стехиометрией. Например, твер¬ 
дый ТіВг 4 образован тетраэдрическими молекулами, в то время как 2гВг 4 и 










Рис. 1.5. Координационные полиэдры (многогранники) для комплексов с разными 
координационными числами (КЧ) ионов ^-металлов: 

а — тетраэдр ([№С1 4 ] 2 -, КЧ 4); 6 — плоский квадрат ([РгС1 4 ] 2 , КЧ 4); в — тригональная бипи¬ 
рамида ([СиС1 5 ] 3 ~, КЧ 5); г — квадратная пирамида ([№(СМ) 5 ] 3 ~, КЧ 5); д — одношапочная 
тригональная призма ([МЪР 7 ] 2- , КЧ 7); е — одношапочный октаэдр (|\Ѵ(СО) 4 Вг 3 р, КЧ 7); ж — 
квадратная, или архимедова, антипризма ([Ѵ(Н 2 0) 8 ] 3+ , КЧ 8); з — трехшапочная тригональная 

призма ([КеН 9 ] 2 ", КЧ 9) 
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Рис. 1.6. Типы искажений октаэдра: 

а — тетрагональное (О/, -> Д, А ); б — тригональное (О л -> в — ромбическое (О/, -> Д 2/і ) 

НШг 4 имеют слоистую структуру и состоят из октаэдров, объединенных реб¬ 
рами. Аналогично, хромовый ангидрид Сг0 3 построен цепями тетраэдров, свя¬ 
занных ребрами, а молибденовый Мо0 3 и вольфрамовый \Ѵ0 3 ангидриды имеют 
слоистую структуру, составленную из искаженных октаэдров с общими реб¬ 
рами. Для большинства соединений с координационным числом 6 характерна 
октаэдрическая геометрия, которая при определенных условиях (эффект Яна- 
Теллера) может искажаться. 

Существуют три типа искажений октаэдра (рис. 1.6): 

1) тетрагональное растяжение или сжатие октаэдра по оси четвертого порядка (за 
противоположные вершины; рис. 1.6, о); 

2) тригональное — растяжение по оси третьего порядка (за противоположные гра¬ 
ни; рис. 1.6, б)\ образующийся полиэдр называют тригональной антипризмой; 

3) ромбическое — сжатие по оси второго порядка (рис. 1.6, в). 

Координационное число 7 реализуется в виде трех типов полиэдров: пентагональ¬ 
ной бипирамиды, одношапочной тригональной призмы (см. рис. 1.5, д) и одношапоч¬ 
ного октаэдра (см. рис. 1.5, е). Для координационного числа 8 характерна геометрия в 
форме куба или квадратной (архимедовой) антипризмы, образующейся при повороте 
одной из граней куба на 45° (см. рис. 1.5, ж). Многие комплексы с координационным 
числом 9 имеют геометрию трехшапочной тригональной призмы (см. рис. 1.5, з). Для 
актиноидов и лантаноидов известны ионы и с более высокими координационными 
числами — вплоть до 16*. 

Характер химической связи в соединениях. В большинстве случаев во взаи¬ 
модействиях металл —лиганд атом металла благодаря наличию вакантных 
Д-орбиталей выступает в роли акцептора, а лиганд — в роли а-донора. Актив¬ 
ное участие Д-орбиталей в химической связи придает ей частично ковалент¬ 
ный характер. Степень ковалентности возрастает с ростом степени окисления 
и уменьшением координационного числа. 

Общий характер изменения степени ковалентности иллюстрирует график, 
составленный по результатам анализа данных кристаллических структур кар- 
боксилатов разных металлов** (рис. 1.7). 

* Раѵаз М. С., КереП Б. // Рго§г. 1пог§. СЬет. —1981. — V. 28. — Р. 309. 

** Носк'тр, К. К ., НатЫеу Т. \Ѵ. // Іпог§. СЬет. — 2003. — V. 42. — Р. 2833. 
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Рис. 1.7. Зависимость длины связи металл —лиганд и кратности связи углерод—кисло¬ 
род в карбоксилатах переходных металлов от номера группы (точки ▲ — низкоспино¬ 
вые, ■ — высокоспиновые комплексы) 

Степень ковалентности возрастает также в кластерах при увеличении крат¬ 
ности связи М—М, которая в некоторых случаях может достигать четырех. 
При образовании кратных связей металл может выступать как в роли донора, 
так и в роли акцептора электронов. Переходные металлы в низких степенях 
окисления предоставляют часть ^/-электронов на вакантные орбитали лиганда; 
такое взаимодействие называют к-дативным. Оно имеет место в комплексах 
переходных металлов с оксидом углерода(П), олефинами, алкадиенами, фос¬ 
финами, молекулярным водородом и азотом. 

л-Акцепторные свойства лигандов усиливаются в ряду: 

N0 > РР 3 > СО > РС1 3 > Р(ОК) 3 > РК 3 
где К — алифатический заместитель. 

Эти лиганды выступают одновременно и как а-доноры, что приводит к 
образованию прочной химической связи (рис. 1.8). Данные комплексные со¬ 
единения, из которых наиболее известны карбонилы, подчиняются правилу 
Сиджвика (правилу эффективного атомного номера), согласно которому устой¬ 
чивой является 18-электронная оболочка — именно она соответствует устойчи¬ 
вой электронной конфигурации (п - 1 )сі 10 п5 2 пр ь атома инертного газа. Так, в 
соответствии с этим правилом никель 
в степени окисления нуль (N1° Зс1 & 4$ 2 , 

10 электронов) образует карбонил 
состава Т\И(СО) 4 (каждая молекула СО 
предоставляет одну пару электронов), 
а железо (Ре° 3(/ 6 45 2 , 8 электронов) — 

Ре(СО) 5 . В случае кобальта (Со 0 Зг/ 7 4.ѵ 2 , 

9 электронов) 18-электронная обо¬ 
лочка может быть обеспечена только 
путем образования димера со связью 
металл—металл Со 2 (СО) 8 , что и под¬ 
тверждается экспериментально. 


М 









Рис. 1.8. Образование о-связей (а) и л-свя- 
зей (б) в комплексе с РР 3 
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Акцепторные свойства металла наиболее ярко выражены в случае высоких 
степеней окисления и проявляются в соединениях с сильными а-донорами. 
а-Донорные свойства лигандов усиливаются с ростом отрицательного заряда 
и уменьшением их размера: 

О 2 » Р ; Р 3 > $ 2 » С1 ; ТМ 3 » Р 3 

Кратная связь М—О в анионах МО^ - (М = V, Сг, Мп, Ре, Мо, Тс, К.и, ЛѴ, 
Ке, Оз и др.) реализуется в результате взаимодействия заполненных орбита- 
лей кислорода с пустыми ^/-орбиталями металла. 


Кластеры 

Термин «кластер» в современной науке имеет необычайно широкое значе¬ 
ние и фактически может быть применен к любым объектам, представляющим 
собой скопление частиц в соответствии с англ, сішіег — пучок, рой, скопление. 
Так, ассоциаты молекул воды, присутствующие в жидкой и газовой фазах, 
нередко называют кластерами воды и т.д. В узком смысле слова кластером назы¬ 
вают частицу со связью (связями) металл—металл (рис. 1.9). К простейшим объек¬ 
там такого типа относятся ультрадисперсные металлические частицы диамет¬ 
ром менее 0,3 мкм, содержащие менее одного миллиона атомов. По мере умень- 



Фки 0Рг Оі Рис. 1.9. Кластеры: [1п2п 10 Г (а), 

в [Мо 6 С1 8 ] 6+ (б), Рг 4 Ки1 5 (в) 
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Рис. 1.10. Функции радиального распре¬ 
деления электронной плотности Зё-, 4ё~, 
5^-орбиталей 


В то время как компактные Зё-ор- 
битали перекрываются с орбиталями 
других атомов лишь на расстоянии, су¬ 
щественно меньшем суммы ковалент¬ 
ных радиусов (рис. 1.10), 4ё- и 5ё-ор- 



шения размера частиц в таком гигантском кластере возрастает роль атомов, 
находящихся на поверхности, которые стремятся к ассоциации с другими по¬ 
добными им частицами. Единственный способ стабилизации заключается в 
покрытии их поверхности лигандами — карбонилом, галогенидами, фосфина¬ 
ми и др. Такие молекулярные кластерные соединения металлов часто обладают 
высокой устойчивостью, могут быть перекристаллизованы из различных раство¬ 
рителей, очищены вакуумной сублимацией. В некоторых случаях отдельные кла¬ 
стерные частицы оказываются соединенными друг с другом связями металл 
металл в цепи, слои и каркасы. Так возникает кластерный материал. 

В кластерах переходных металлов химическая связь осуществляется путем 
обобществления ^-электронов, которые могут принимать участие и в образова¬ 
нии связи металл—лиганд. Для простейших карбонильных кластеров действует 
сформулированное Сиджвиком правило эффективного атомного номера, пред¬ 
полагающее, что все связи в кластере являются двухцентровыми двухэлектрон¬ 
ными. Только в этом случае частица с 18 валентными электронами оказывается 
устойчивой. Для многоядерных полиэдрических кластеров, в вершинах которых 
сходится не менее четырех ребер, правило Сиджвика нарушается, что свиде¬ 
тельствует о более сложном характере связи, описываемом методом молекуляр¬ 
ных орбиталей. Большинство галогенидных кластеров также не подчиняется 
правилу Сиджвика: эти соединения электронодефицитны подобно боранам. 
Иными словами, валентных электронов в них не хватает для образования двух¬ 
центровых двухэлектронных связей. Стабильность таких соединений удается пред¬ 
сказать, подсчитав число кластерных скелетных электронов , т.е. электронов, 
участвующих в образовании связи металл—металл. Оно равно общему числу ва¬ 
лентных электронов металла за вычетом числа электронов, задействованных в 
образовании связи металл—лиганд, и заряда кластерной частицы. Например, 
для кластера Ке 3 С1 9 число кластерных скелетных электронов равно 7 3 — 9= 12, 
что соответствует трем четырехкратным связям металл—металл; для кластера 
Мо 6 С1| 2 : 6 ■ 6 - 12 = 24, т.е. в октаэдре [Мо 6 ], имеющем 12 ребер, реализуется 12 
одинарных связей Мо—Мо. Уменьшение числа кластерных скелетных электро¬ 
нов приводит к ослаблению связей между атомами металла и, в конечном сче¬ 
те, делает образование кластерной частицы неблагоприятным. Часто кластер¬ 
ные частицы без изменения переходят из одного соединения в другое, в иных 
случаях изменяется лишь их заряд. Конкретные типы кластерных соединений* 
будут обсуждаться в главах, посвященных химии элементов. 

* Губин С. П. Химия кластеров. — М.: Наука, 1987; СогЬеп / О. // Іпогц. Сііеш. — 2000. — 
V. 39. - Р. 5178. 
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Франк Альберт Коттон (род. 1930) 

Американский химик, активно работающий в области химии 
кластерных соединений. Впервые объяснил образование чет¬ 
верной связи металл — металл на примере соединений рения, 
ввел понятие о 5-связи, возникающей при перекрывании па¬ 
раллельно расположенных лепестков ^-орбиталей. Автор не¬ 
скольких научных монографий, а также широко известного 
учебника «Абѵапсесі Іпог§апіс Сііетізігу», выдержавшего шесть 
переизданий. Отечественному читателю хорошо известен пе¬ 
ревод второго издания этой книги, выпущенный в 1969 г. 


битали благодаря гораздо большей диффузности взаимодействуют с орбита¬ 
лями лигандов, даже если они находятся на расстоянии примерно равном 
сумме ковалентных радиусов. Поэтому в соединениях тяжелых переходных эле¬ 
ментов (4г/, 5 ё) связи металл—лиганд прочнее, а ковалентность выше, чем в 
случае Зг/-элементов. По этой же причине оказываются устойчивыми и соеди¬ 
нения со связью металл —металл — кластеры. 

Степени окисления, сі - Элементы в соединениях проявляют несколько степе¬ 
ней окисления — от низких, представленных преимущественно нейтральны¬ 
ми или катионными формами (Мп 2+ , Мо(СО) 6 ), до высоких, существующих в 
форме анионов (МпОІ", КеО^). Наибольшее разнообразие степеней окисле¬ 
ния характерно для металлов середины каждого сі - ряда (рис. 1.11), а также для 
некоторых элементов-актиноидов (урана, нептуния, плутония, америция). По 
мере заполнения Зй^-подуровня электронами его устойчивость возрастает, по¬ 
этому металлы Зг/-ряда, начиная с никеля, легко отдают лишь внешние 
5-электроны, т.е. проявляют степень окисления +2. Наивысшая степень окис¬ 
ления (+8) известна для платиновых металлов 8-й группы — рутения и осмия. 
В противоположность р-элементам устойчивость высших степеней окисления 
вниз по группе возрастает, что связано с увеличением размера ^/-орбиталей и 
сопутствующим усилением ковалентности. Таким образом, соединения Ъё-мс- 
таллов в низких степенях окисления преимущественно ионные, в высоких 
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Рис. 1.11. Наивысшие известные степени окисления переходных элементов 
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Таблица 1.1 

Стандартные электродные потенциалы некоторых «/-элементов 
в высоких степенях окисления 


Процесс 

Е°, В (рН 0) 

Процесс 

Е\ В (рН 14) 

Процесс 

Е\ В (рН 14) 

М п0 4 /М п0 2 

1,68 

СЮ 4 2 /Сг 

-0,80 

Ре0 4 2 ѴРе 2+ 

1,84 

Тс0 4 /Тс0 2 

0,74 

Мо0 4 /Мо 

-0,91 

Ки0 4 2 уКи 2+ 

1,56 

Ке0 4 /Ке0 2 

0,51 ' 

\Ѵ0 4 2 /\Ѵ 

-1,07 

0я0 4 2 УС>8 2+ 

0,99 


степенях окисления — ковалентные. Например, из высших оксидов элементов 
8-й группы известны лишь К.и0 4 и 0$0 4 , марганцевый ангидрид Мп 2 0 7 раз¬ 
лагается при температуре 55 °С со взрывом, в то время как оксиды Тс 2 0 7 и 
Ке 2 0 7 плавятся без разложения выше 200 °С. При движении вниз по группе 
окислительные свойства соединений в высоких степенях окисления ослабева¬ 
ют (табл. 1.1). 

Так, перманганат-ион Мп0 4 проявляет ярко выраженные окислительные 
свойства, в то время как для восстановления перрената К.е0 4 необходим силь¬ 
ный восстановитель. Для химии 4 сі- и 5«/-элементов характерны высокие сте¬ 
пени окисления. Если в соединениях марганца степень окисления +2 преобла¬ 
дает, то для его тяжелых аналогов — технеция и рения — в этой степени 
окисления известно всего несколько простых соединений. Некоторые из со¬ 
единений тяжелых переходных элементов (К.и0 4 , ^С1 6 , ОзР 7 ) вообще не име¬ 
ют аналогов среди 3«/-металлов. 

‘Необходимо помнить, что степень окисления представляет условный за¬ 
ряд, который, как правило, значительно отличается от реального. Чем мень¬ 
ше размер катиона и чем выше заряд, тем менее вероятно его существование 
в водном растворе. 

Низкие степени окисления переходных металлов устойчивы в соединениях 
с л-акцепторами: карбонилом, цианидом, олефинами, фосфинами. Примера¬ 
ми могут служить комплексы родия(І) с олефинами (К.Ь 2 (С 2 Н 4 ) 4 С1 2 ), цианид- 
ный комплекс никеля в нулевой степени окисления № 4 [№(СМ) 4 ], многочис¬ 
ленные карбонилы металлов, карбонильный комплекс железа в степени окис¬ 
ления -2 [Ре(СО) 4 ] 2 . В водных растворах комплексы переходных металлов в 
низких степенях окисления более устойчивы в кислой среде. Так, марганец(П) 
в нейтральных и кислых растворах не взаимодействует с кислородом воздуха, 
в то время как в присутствии щелочи быстро окисляется. Так же ведут себя и 
многие другие переходные элементы. 

Высокие степени окисления устойчивы в соединениях с наиболее электро¬ 
отрицательными элементами: фтором (К.ЬР 6 , К. 3 №Р 6 , С$ 2 СиР 6 ), кислородом 
(К 2 Ре0 4 , 0з0 4 ) — сильными акцепторами электронов. Многие соединения 
металлов в высоких степенях окисления получены в форме фторидов. Их окис¬ 
лительные свойства наиболее сильно проявляются в кислой среде*, поэтому 
синтез проводят в присутствии щелочных реагентов. Например, окисление 
хрома(ІІІ) до хромата(ѴІ) под действием брома, пероксида водорода или 


* Неустойчивость высоких степеней окисления в кислой среде описана в работе: ЕШег 5.М., 
ЕисіегС.М., Ноііапскг р /, ВагГІеП N. // .1. Ашег. СНет. Зое. — 1997. — V. 119. — Р. 1020. 
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гипохлорита легко протекает в щелочной среде, но сильно затруднено в 
кислотной. 

Стабилизировать элемент в неустойчивой степени окисления — значит 
понизить его окислительную или восстановительную активность. Это можно 
сделать, изменив его электродный потенциал, например если перевести дан¬ 
ный элемент в труднорастворимое соединение или комплекс. Чем ниже про¬ 
изведение растворимости осадка или чем выше константа устойчивости ком¬ 
плекса, тем больше шансов на успех. Известно множество примеров подобных 
превращений. Марганец(ІІІ) неустойчив в водных растворах в форме акваио¬ 
нов, однако малорастворимый оксогидроксид МпООН (минерал манганит) 
и оксалатный комплекс Кз[Мп(С 2 0 4 )з] устойчивы в водной среде. Многие не¬ 
устойчивые степени окисления удается стабилизировать в виде кислородных 
соединений* (К 3 Ре0 2 , ВаРе0 3 , К 3 Ре0 4 ), фторидных комплексов, гетеропо¬ 
лисоединений, перйодатов (№ 4 К[Си(НЮ 6 ) 2 ] • 12Н 2 0). 

Магнитные свойства. Наличие электронов определяет магнитные свойства 
атомов и ионов. Электрон обладает как собственным ( спиновым) магнитным 
моментом, обусловленным его вращением вокруг своей оси, так и орбиталь¬ 
ным магнитным моментом, вызванным движением электрона вокруг ядра. 
В большинстве соединений Зг/-переходных элементов в суммарный магнит¬ 
ный момент, выраженный в магнетонах Бора (м. Б.), основной вклад вносит 
спиновая составляющая, которую рассчитывают по формуле 

р = уІп(п + 2), 

где п — число неспаренных электронов. 

Атомы и ионы, содержащие неспаренные электроны, называют парамаг¬ 
нитными. Парамагнитные частицы втягиваются в приложенное магнитное поле. 
Если спиновый магнитный момент частицы равен нулю, она диамагнитна, 
т. е. обладает лишь орбитальным магнитным моментом. Диамагнетики не со¬ 
держат неспаренных электронов, а при попадании во внешнее магнитное поле 
выталкиваются из него. 

Вещества по магнитным свойствам делят на несколько классов. Помимо парамаг¬ 
нетиков (алюминий, натрий, хлорид меди(ІІ)) и диамагнетиков (хлорид натрия, ар¬ 
гон) известны ферро- и антиферромагнетики. Ферромагнитными и антиферромаг¬ 
нитными свойствами обладают не дискретные атомы, а фазы. Если отдельные атомы 
переходных элементов, образующие вещество, содержат неспаренные электроны, т.е. 
обладают парамагнетизмом, то, находясь на близком расстоянии, они взаимодей¬ 
ствуют друг с другом, образуя домены. 

Если магнитные моменты доменов сонаправлены, вещество становится ферромаг¬ 
нетиком (рис. 1.12, а). Ферромагнетизмом обладают железо, кобальт, никель, а также 
редкоземельные элементы: от европия до тулия. Для тяжелых ^-металлов ферромаг¬ 
нитные свойства не характерны, так как Ад-, 5^-орбитали сильнее взаимодействуют 
друг с другом, образуя ковалентные связи. К числу ферромагнетиков принадлежат 
низшие оксиды 3^-переходных элементов. Наиболее сильные постоянные магниты 
были сделаны из сплава 1Чс1 2 Ре 4 В**. При нагревании ферромагнетика за счет усиления 
тепловых колебаний атомов при определенной температуре доменная структура раз¬ 
рушается, и ферромагнетик становится парамагнетиком. Эта температура называется 
температурой Кюри ; для железа она составляет 769 °С, для никеля — 358 °С. 

* ВетИагді К, Норре Я. // 2. Апог§. АП;*. СЬет. — 1993. — Вй. 619. — 5. 969. 

** ВоеЫп$ег О., РаззпегА., Веѵк У. // Зсіепіійс Атегісап. — 1995. — V. 274. — Р. 59. 
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Рис. 1.12. Магнитные свойства соединений: направленность магнитных доменов в фер¬ 
ромагнетике (а) и антиферромагнетике ( б ); антиферромагнитное взаимодействие двух 
неспаренных электронов атомов металла посредством заполненных орбиталей лиган¬ 
да (в); строение антиферромагнетика [Сг 2 (ц-1ЧН 2 ) 3 (МН 3 ) 6 ] 3+ (г) 


Антиферромагнитные свойства объясняются противоположной ориентацией доме¬ 
нов (рис. 1.12, б). Она становится возможной при взаимодействии атомов металла, 
содержащих неспаренные электроны, не напрямую, а опосредованно — через диамаг¬ 
нитную частицу (рис. 1.12, в), например ион кислорода или группу СИ - . Антиферро¬ 
магнитными свойствами обладают некоторые оксиды металлов, соли, комплексные 
соединения. Примером может служить комплекс [Сг 2 (ц-МН 2 ) 3 (МН 3 ) 6 ]І 3 (рис. 1.12, г), 
состоящий из биядерных молекул, соединенных амидными мостиками. Атомы хрома 
расположены на расстоянии 0,265 нм, что не позволяет их ^-орбиталям перекрывать¬ 
ся непосредственно (иначе соединение было бы диамагнитно), но делает возможным 
их опосредованное взаимодействие через заполненные орбитали лиганда. С ростом 
температуры при температуре Нееля антиферромагнетик превращается в парамагне¬ 
тик. Для описанного комплекса температура Нееля равна 23 °С*. 

Простые вещества. ^/-Орбитали принимают активное участие и в формиро¬ 
вании химической связи в простых веществах. Металлическая связь в переход¬ 
ных металлах включает зону перекрывания ^/-орбиталей разных атомов. Вклад 
^/-орбиталей в образование связи коррелирует с энтальпиями атомизации** 
металлов и температурами их плавления. Наиболее эффективно перекрывание 
частично заполненных ^/-орбиталей, поэтому самые тугоплавкие металлы рас- 


* Іиекеп Н., ЗсЫМег Н., ЛсоЬз Н., Іасктеіа V. // 2. Апог§. А11ц. СНегп. — 1995. — В(1. 621. — 5. 959. 

** Энтальпия атомизации — это энергия процесса образования газообразных атомов из 
кристалла. Энтальпия атомизации примерно равна сумме теплот плавления и испарения. 
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Рис. 1.13. Перекрывание ^-орбиталей с образованием энергетической зоны (а); эн¬ 
тальпии атомизации (б) и температуры плавления (в) 3^-металлов 


положены в середине ряда (рис. 1.13). Наполовину заселенный ^/-подуровень 
обладает повышенной устойчивостью, с этим связано понижение энтальпии 
атомизации и температуры плавления марганца по сравнению с соседними 
по ряду элементами. 

Большее перекрывание 4 сі- и 5*/-орбиталей по сравнению с 3*/-орбиталями 
приводит к возрастанию энтальпий атомизации и температур плавления при 
движении вниз по группе. Поэтому наиболее тугоплавкие металлы расположе¬ 
ны в середине второго и третьего переходных рядов. Такие же тенденции отме¬ 
чаются и для бинарных соединений — боридов, карбидов. 

Механические свойства металлов, главным образом твердость — способ¬ 
ность материала сопротивляться пластической деформации, также возрастают 
к середине каждого ряда. В качестве характеристики механических свойств нами 
использован модуль упругости (модуль Юнга). 

Восстановительная активность металлов ослабевает с возрастанием поряд¬ 
кового номера как по ряду, так и по группе, что объясняется ростом энергии 
ионизации. Таким образом, наиболее активные металлы расположены в нача¬ 
ле 3^-ряда, а наименее активные — в конце 5<^-ряда. Примером может служить 
взаимодействие ^/-металлов с кислотами. Из 3*/-металлов положительный стан¬ 
дартный электродный потенциал /Г(М Л+ /М°) имеет лишь медь, в то время 
как практически все элементы второго и третьего переходных рядов, за ис¬ 
ключением кадмия, оказываются инертными по отношению к разбавленным 
кислотам и щелочам, растворяясь лишь в присутствии окислителя (НМ0 3 , 
N0(31, К0 2 , КОН + КС10 3 ) или в смеси окислителя и комплексообразователя 
^0 3 + НР, 0 2 + К<^). 
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Сплавы. Твердые растворы и интерметаллиды. Сплавы представляют собой 
твердые растворы на основе металлов, содержащие два, а зачастую и большее 
число компонентов, преимущественно металлов или неметаллов (углерод, 
кремний). Атомы металлов способны реагировать между собой, образуя химиче¬ 
ские соединения — интерметаллиды. Они также входят в состав многих сплавов. 

Твердые растворы подразделяют на три основных типа: замещения, внедрения и 
вычитания. 

В твердых растворах замещения атомы легирующей добавки замещают атомы ос¬ 
новного вещества-матрицы, образуя общую кристаллическую решетку. Вводимые до¬ 
бавки изменяют свойства сплавов (прочность, вязкость, пластичность, износостой¬ 
кость). Это широко используется при создании конструкционных материалов. Образо¬ 
вание твердых растворов замещения сопровождается выигрышем в конфигурацион¬ 
ной энтропии и поэтому термодинамически благоприятно. Исключения могут пред¬ 
ставлять случаи очень сильных различий в размерах атомов компонентов — при этом 
введение в матрицу посторонних атомов потребует сильного ее искажения. Пороговое 
значение разницы в атомных радиусах компонентов твердого раствора замещения оце¬ 
нивается в 15 %. Образование непрерывных твердых растворов замещения между ком¬ 
понентами сплава возможно, если металлы имеют одинаковое кристаллическое строе¬ 
ние с близкими параметрами кристаллической решетки и одинаковый тип химиче¬ 
ской связи (Мо— \Ѵ, А§—Аи), а интерметаллиды помимо этого и одинаковый стехио¬ 
метрический состав (РеСг— РеѴ, АиСи 3 — Р(Си 3 ). 

В твердых растворах внедрения атомы растворенного вещества встраиваются в меж¬ 
доузлия кристаллической решетки матрицы. В этой роли чаще выступают атомы неме¬ 
таллов (О, С, В, ІМ, Н, 5), которые внедряются в тетраэдрические и октаэдрические 
пустоты кристаллических решеток металлов. Особенно часто это встречается в систе¬ 
мах с переходными металлами. 

Твердые растворы вычитания образуются при отсутствии (дефиците) части атомов 
одного и иногда обоих компонентов. Такими примерами могут служить вюстит Ре иѵ О 
с дефицитом атомов железа и монооксид титана ТіО, у которого в катионной и ани¬ 
онной подрешетках отсутствуют до 15 % атомов Ті и О. Твердые растворы вычитания 
наблюдаются в упорядоченных растворах нестехиометрического состава. Например, 
избыточные атомы алюминия в твердом растворе вычитания на основе соединения 
СоАІ (структурный тип СзСІ) занимают позиции в подрешетке алюминия, оставляя 
вакантные позиции в подрешетке кобальта, т.е. состав соединения СО|_ х А1. 

В настоящее время известно более 20 тыс. интерметаллидов постоянного и 
переменного состава. Они образуются, если атомы разных компонентов спла¬ 
ва взаимодействуют между собой сильнее, чем атомы одного вида. Межатом¬ 
ные взаимодействия особенно сильно проявляются при понижении темпера¬ 
туры. При этом часто происходит распад высокотемпературных твердых ра¬ 
створов из-за их термодинамической неустойчивости с выделением новых фаз. 
В интерметаллидах наиболее часто встречаются два типа химических связей: 
металлическая и ковалентная. Зачастую между ними сложно провести границу. 
Для определения характера связей изучают распределение электронной плот¬ 
ности между партнерами (рентгеновская дифракция), локализованное или 
нелокализованное распределение электронов в кристаллах (рентгеноспектраль¬ 
ный метод), физические и механические свойства (магнетизм, электропро¬ 
водность, спайность, прочность и др.), термодинамические характеристики 
(теплоты образования, энергии деформации и др.). Один из важных призна¬ 
ков стабильности интерметаллидов заключается в максимальном упорядоче¬ 
нии расположения атомов. В формировании интерметаллидов, образованных 
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атомами близкими по размерам и электронному строению (фазы Юм-Розе - 
ри), главную роль играет соотношение между числом валентных электронов и 
числом атомов в решетке (так называемая электронная концентрация). В слу¬ 
чае соединений двух металлов с сильно различающимися радиусами важней¬ 
шую роль начинает играть принцип максимального заполнения атомами про¬ 
странства. Примером этого служат фазы Лавеса. 

Во многих бинарных системах непереходных и переходных металлов обра¬ 
зуются интерметаллиды эквиатомного состава АВ со структурой типа С$С1. Их 


Фазы Юм-Розери 

Соединения с металлической связью, называемые электронными фазами, 
или фазами Юм-Розери, отличаются простыми и более совершенными типами 
кристаллической решетки с высокими координационными числами (8, 12, 16) 
по сравнению с исходными металлами. Часто они образуются между металла¬ 
ми, атомные радиусы которых отличаются не более чем на 15%. Их формулы, 
например АІСо, АёзАІ, ЬаМі 5 , не соответствуют обычным представлениям о 
валентности. Устойчивость фаз Юм-Розери определяется электронной концен¬ 
трацией, т.е. отношением числа валентных электронов к числу атомов в решет¬ 
ке. Например, рассмотрим систему Си—2п. Каждый атом меди имеет один ва¬ 
лентный электрон, у атома цинка их два. При растворении цинка в меди элек¬ 
тронная концентрация повышается, и до значения концентрации 1,4 устойчив 
первичный твердый раствор — так называемая ос-фаза латуни. В интервале элек¬ 
тронной концентрации 1,4—1,5 устойчива Р-фаза Си2п, а в интервале 1,5 — 
1,62 — у-фаза Си 5 2п 8 со сложной кубической структурой, содержащей 52 атома 
в элементарной ячейке (рис. 1.14). В этих структурных типах кристаллизуются 
фазы в многочисленных двойных системах на основе А§, Си, Аи, Ре, Со, ]\Іі, Рі 
и др. Состав указанных фаз Юм-Розери нередко находится вне области суще¬ 
ствования равновесной фазы на диаграмме состояния системы, и для их свойств 
не выявлены какие-либо аномалии. Таким образом, смысл критических значе¬ 
ний электронной концентрации заключается в определении области, вблизи 
которой устойчива фаза соответствующего структурного типа. 



О- ф - ф- 


фу 

о 

ф -- ф- 




Рис. 1.14. Строение у-фазы латуни Си 5 2п 8 — фазы Юм-Розери: 
а — общий вид кристаллической решетки; б — проекция на плоскость 
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образование характерно для электроположительных металлов 2 —6-й групп с 
более электроотрицательными элементами, расположенными правее 6-й груп¬ 
пы: ТіРе, ВеСо, 8с№, Ва2п, ѴТс, ТіК.и, М§К.Ь. Известно более 200 таких 
соединений. К ним также относятся никелид титана ТіЫі и кадмид золота 
АиСб — материалы с переходами мартенситного типа, обладающие свойства¬ 
ми памяти формы. 

Каждому составу и типу структур интерметаллидов присущи индивидуаль¬ 
ные физические, механические, химические, термические, электрические, 


Фазы Лавеса 

Интерметаллиды состава АВ 2 , в которых атомы разных металлов образуют 
плотную упаковку, получили название фаз Лавеса (рис. 1.15). Сейчас их извест¬ 
но более 300, и почти во всех одним из компонентов выступает переходный 


Для обеспечения плотной упаковки необходимо достаточно большое разли¬ 
чие атомных радиусов двух металлов (г А , г в ). Для этих фаз выведен геометриче¬ 
ский критерий устойчивости: 


1,225. 


В реальных соединениях отношения радиусов изменяются в интервале от 
1,05 до 1,68. 

Особенность строения фаз Лавеса заключается в группировании меньших по 
размеру атомов (Си в М§Си 2 , N1 в Си№ 2 , Ъп в М§2п 2 ) в сочлененные друг с 
другом тетраэдры [Си 4 ], [№ 4 ] и [2п 4 ]. Отличие структурных типов фаз Лавеса 
друг от друга состоит в способах сочленения этих тетраэдров. При этом создает¬ 
ся весьма плотная упаковка: атомы М§ имеют координационное число 16, пре¬ 
вышающее максимальную плотность упаковки одинаковых шаров (координа¬ 
ционное число 12). Координационные числа 
меньших по размеру атомов в фазах Лавеса _ ^ 

равны 12. Большинство фаз Лавеса не имеют чР 'ШЪп О М§ 

широких областей твердых растворов. Устой¬ 
чивость фаз Лавеса с участием переходных I 

металлов возрастает при передаче электрона 
от второго компонента в частично заполнен- 
ную оболочку ^/-металла. Такой электронный 
переход вносит ионный вклад в металличе- 

скую связь и сопровождается увеличением ,-ъ 

теплоты образования соединений. Фактор 0 гѣ ^ 

электронной концентрации на образование ІА —Шк I 

фаз Лавеса большого влияния не оказывает. 0 т 


Рис. 1.15. Строение интерметалли- 
да М§2п 2 — фазы Лавеса 
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магнитные и другие свойства. Поэтому такие материалы очень важны и инте¬ 
ресны в практическом и научном плане и интенсивно исследуются. 

Кислородные соединения. Нестехиометрия. Низшие оксиды многих переход¬ 
ных элементов по свойствам (электропроводность, металлический блеск) на¬ 
поминают металлы, что объясняется перекрыванием частично заполненных 
^/-орбиталей. Широко известен пример магнитного железняка Ре 3 0 4 , большие 
запасы которого, расположенные вблизи поверхности земли недалеко от Кур¬ 
ска, создают магнитное поле, нарушающее работу навигационных систем са¬ 
молетов. Это соединение, как и металлическое железо, ферромагнитно и 
обладает заметной проводимостью. Механизм проводимости включает эста¬ 
фетную передачу электрона от иона Ре 2+ к Ре 3+ за счет перекрывания ^/-орби¬ 
талей. 

Монооксиды Зй?-переходных металлов от титана до никеля в степени окисления +2 
имеют структуру №С1 (рис. 1.16, а). Многие из них представляют собой нестехиомет¬ 
рические соединения. Например, приготовленный обычным способом оксид железа(ІІ) 
имеет состав Ре 0 95 О, т.е. содержит недостаток атомов железа по сравнению со стехио¬ 
метрией МО. Недостаток положительно заряженных ионов компенсируется окислени¬ 
ем части атомов железа(ІІ) в структуре до Ре 3+ ; таким образом, при наличии вакансий 
в катионной подрешетке сохраняется электронейтральность. Типы дефектов, возни¬ 
кающих в кристаллических структурах, описаны в первом томе учебника. Схематиче¬ 
ски они изображены на рис. 1.17. 

Большинство диоксидов переходных металлов кристаллизуются в тетрагональной 
структуре рутила Ті0 2 (рис. 1.16, б), в кристаллической решетке которого атом металла 
находится в тетрагонально искаженном октаэдре из атомов кислорода. 

Для переходных металлов известно лишь небольшое число триоксидов. Струк¬ 
тура оксида Ке0 3 состоит из связанных общими вершинами октаэдров [Ке0 6 ] 
(рис. 1.18). Атомы рения образуют кубическую примитивную ячейку. Близкую 
структуру имеет триоксид вольфрама. Если нагреть порошок триоксида вольф¬ 
рама в парах натрия, то часть атомов натрия войдет в кристаллическую струк- 



а 



00 Фті 


б 


Рис. 1.16. Структура хлорида натрия (галита) (а) и рутила (б) 
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I-Атом в междоузлии 



Смещение атомов 
в междоузлия 


Вакансия 


Междоузлие 

Замещение атома 
в узле 


Замещение атомов в узлах 
(маленькие атомы сжимают решетку, 
крупные — расширяют) 


Рис. 1.17. Типы дефектов в кристаллах 


туру, разместившись в центрах некоторых примитивных ячеек, образованных 
атомами вольфрама. Произойдет перераспределение зарядов — часть атомов 
вольфрама восстановится до +5, натрия окислится до +1. За счет частичного 
восстановления вольфрама полученная оксидная фаза (вольфрамовая бронза) 
На ѵ \Ѵ0 3 (х= 0,3 - 0,9) приобретает характерный цвет (синий, красный, золо¬ 
тистый), металлический блеск и проводимость. Сходные по свойствам оксид¬ 
ные фазы известны и для других элементов (молибденовые, ванадиевые, ни- 
обиевые, титановые бронзы). 

К важным структурным типам кислородных соединений переходных эле¬ 
ментов относятся перовскит и шпинель. Структурный тип перовскита АВХ 3 




Рис. 1.18. Структура Яе0 3 в виде атомов (а) и в форме полиэдров (б) 
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Рис. 1.19. Структура перовскита АВ0 3 в виде атомов с атомом А (а), атомом В (б) 
в центре ячейки и в форме полиэдров (в) 


(‘X = О, Р, 8), названный так по природному минералу СаТЮ 3 , открытому 
русским минералогом Л. А. Перовским, представляет собой трехслойную плот¬ 
нейшую шаровую упаковку из атомов X и А, в октаэдрических пустотах кото¬ 
рой расположены атомы В (рис. 1.19). 

В структуре перовскита кристаллизуются разные соединения, в которых 
суммарный заряд атомов А и В равен +6, и атомы А и В существенно различа¬ 
ются по размеру. Сейчас известно несколько сотен соединений со структурой 
перовскита. 

Предполагая, что в структуре идеального перовскита атомы А и В соприка¬ 
саются, параметр элементарной ячейки (а) можно выразить двумя способами 
(рис. 1.20): 

1 ) а = 2(г в +г 0 ), 

2) а = л/2(г а + г 0 ), 

где г А , г в , г 0 — радиусы соответствующих ионов по Шеннону—Прюитту. 

В реальной структуре из-за слишком малых или слишком больших размеров 
ионов плотность упаковки нарушается, и параметры а , рассчитанные по этим 

двум уравнениям, несколько различаются. Поправ- 


Оа+'о) 



(гв+'о) 

/ 


ка, равная отношению этих параметров, носит 
название фактора толерантности (I): 



Рис. 1.20. Соотношение ион¬ 
ных радиусов в структуре 
перовскита 


(г А +г 0 ) 
х/2(/в + г о) 

В идеальном перовските / = 1; втитанате строн¬ 
ция §гТЮ 3 (г(8г 2+ ) = 0,158 нм, г(Ті 4+ ) = 0,745 нм, 
г(0 2_ ) = 0,126 нм) 1= 1,002. Зная фактор толерант¬ 
ности, можно предсказать, будет ли соединение 
состава АВ0 3 иметь структуру перовскита; это воз¬ 
можно при 0,85 < г < 1,06. 

При высокой температуре атомы В способны 
смещаться из центра элементарной ячейки, вы- 
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зывая разделение электрических зарядов и возникновение диполя — сегне- 
тоэлектрический эффект. Такие соединения называют сегнетоэлектриками. 

Ряд веществ со структурой перовскита, например титанат бария ВаТЮ 3 , 
обладают пьезоэлектрическим эффектом, заключающимся в том, что смеще¬ 
ние атома В, происходящее в результате механического воздействия, вызыва¬ 
ет появление электрического поля. Пьезоэлектрики находят широкое приме¬ 
нение в качестве преобразователей механической энергии в электрическую, 
например в микрофонах, зажигалках. 

Шпинелями называют сложные оксиды состава АВ 2 0 4 , в которых атомы 
металлов занимают пустоты в трехслойной плотнейшей шаровой упаковке, 
образованной атомами кислорода. Этот структурный тип получил название от 
минерала благородная шпинель М§А1 2 0 4 . 

Атомы А в шпинелях представляют собой двухзарядные катионы радиусом 
0,08 — 0,11 нм, например М§ 2+ , Сг 2+ , Мп 2+ , Ре 2+ , Со 2+ , № 2+ , Си 2+ , 2п 2+ , Сб 2+ , 
8п 2+ . Обычно они занимают одну восьмую часть всех тетраэдрических пустот в 
анионной подрешетке. Октаэдрические пустоты в структуре шпинели наполо¬ 
вину заселены атомами В — трехзарядными катионами радиусом 0,075 — 0,09 нм 
(Ті 3+ , Ѵ 3+ , Сг 3+ , Мп 3+ , Ре 3+ , Со 3+ , № 3+ , Ші 3+ , А1 3+ , Оа 3+ , Іп 3+ ). Более наглядно 
структуру шпинели можно представить в виде кубической объемно-центриро¬ 
ванной ячейки из атомов А, внутри которой находятся кубы [В 4 0 4 ] и тетраэд¬ 
ры [А0 4 ] (рис. 1.21). 

В некоторых шпинелях наблюдается инверсия — половина атомов В разме¬ 
щается в тетраэдрических пустотах, а атомы А вместе с другой половиной 
атомов В — в октаэдрических. Такие шпинели В(А, В)0 4 называют обращенны¬ 
ми. К их числу принадлежит магнитный железняк Ре^^Ре", Ре ш )0 4 . 

Химия водных растворов. В водных растворах ионы переходных металлов 
присутствуют в виде сложной смеси катионных форм, в состав которой зача¬ 
стую входят и полиоксогидроксокатионы, сходные с описанными во втором 
томе учебника для алюминия, свинца и висмута. 

Процессы, протекающие при гидролизе акваиона металла, можно условно 
разделить на три типа: 
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1) собственно гидролиз, т.е. депротонирование части молекул воды в коор¬ 
динационной сфере металла (превращение их в гидроксогруппы); 

2) полимеризация, приводящая к образованию гидроксильных мостиков; 

3) поликонденсация, связанная с образованием оксогрупп (мостиковых или 
терминальных) за счет отщепления молекул воды: 

ОН 2 1 и+ Г ОН 2 1 <"->>+ Г ОН 2 1<«-2Н 

Н 2 Оь„ I ,ЮН 2 + Н 7 0 Н 2 О„. і^0Н + Н 2 0 Н 2 0//,, .І. .л'ОН 

Н 2 СГ I Д)Н 2 -Н 3 0 + Н 2 СГ I Д)Н 2 -Н 3 0 + н ет I ^он 

он 2 ] [ он 2 ] [ он 2 


РЬО„. Л.„лОН 


+ 2Н 3 СГ н 3 0«„ ,І ж ..,лОН 7 + 2Н 2 0 

-4Н 2 0 н о^ I I ^ОН 2 - 2Н 3 0 + 

он 2 он 2 


он 2 он 2 

+ 2Н 7 0 Н 7 0/,„ ,і ж ..,ѵ\0''.,.,і ж ..,лОН 2 

- 2Н 2 0 + н I >0^ I ^0Н 2 

он 2 он 2 


Конечным продуктом гидролиза является гидроксид или оксогидроксид. 
Степень гидролиза возрастает с увеличением заряда катиона и уменьшением 
его радиуса, что легко заметить, сравнивая рН осаждения разных гидрокси¬ 
дов. Например, гидроксид Сб(ОН) 2 количественно осаждается при рН 11, 
Мп(ОН) 2 — при рН 8 — 9, Ре(ОН) 2 — при рН 7, Си(ОН) 2 и 2п(ОН) 2 — при 
рН 6, Ре(ОН) 3 — при рН 3. Трехзарядные гексааквакомплексы Зг/-металлов 
[М(Н 2 0) 6 ] 3+ существуют в водных растворах лишь в сильнокислой среде. В рас¬ 
творах солей трехвалентного железа, приготовленных растворением в воде без 
предварительного подкисления, присутствует сложная смесь гидратирован¬ 
ных катионов: [Ре(Н 2 0) 6 ] 3+ , [Ре(Н 2 0) 5 (0Н)] 2+ , [Ре(Н 2 0) 4 (0Н) 2 ] + , 
[Ре 2 (Н 2 0) 8 (0Н) 2 ] 4+ , [Ре 3 (0Н) 5 (Н 2 0) 9 ] 4+ , [Ре 3 0(Н 2 0) 8 (0Н) 4 ] 3+ и другие, а так¬ 
же коллоидный раствор гидроксида железа. Более устойчивыми к гидролизу 
оказываются катионы лантаноидов, имеющие гораздо больший размер. Из че¬ 
тырехзарядных катионов в растворе существует лишь ион тория [ТН(Н 2 0) 9 ] 4+ . 
Практически все гидроксиды ^/-элементов в той или иной степени амфотер¬ 
ны, т.е. растворяются в избытке щелочи с образованием гидроксокомплексов. 
Гидроксиды двух- и трехвалентных металлов 3^-ряда в крепких щелочных ра¬ 
створах образуют тетрагидроксокомплексы, в которых координационная сфе¬ 
ра металла дополнена до шести двумя молекулами воды ([Ре(0Н) 4 (Н 2 0) 2 ]'), а 
в концентрированных щелочных растворах — гексагидроксокомплексы 
([Ре(ОН) 6 ] 3- ). Для гидроксидов металлов в степени окисления +4 и выше ха¬ 
рактерны кислотные свойства, и в щелочных растворах они существуют в форме 
тетраэдрических оксоионов, например Ѵ0 4 ~, Мп0 4 . Двух- и трехзарядные ок- 
соионы при постепенном подкислении начинают конденсироваться: 


2Сг0 4 " + 2Н 


Сг 2 0 2 + Н 2 0 
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при этом у некоторых металлов (V, N6, Та, Мо, \Ѵ) происходит изменение 
координационного числа и образование полиоксометаллатов ([Vю0 28 ] 6 , 
[Мо 7 0 24 ] 6 “ и др.). 

Со способностью атомов переходных металлов легко изменять координа¬ 
ционные числа связано образование целого класса анионных полиоксометал¬ 
латов, также называемых изополисоединениями. 


Изополисоединения 

Процессы гидролиза анионов ванадия, ниобия, тантала, молибдена и воль¬ 
фрама в высших степенях окисления приводят к образованию конденсирован¬ 
ных полиоксометаллатов, т. е. многоядерных анионов, в которых практически 
отсутствуют гидроксогруппы, а преобладают связи М—О—М или М=0, на¬ 
пример [Мо 7 0 24 ] 6 -, [Та 6 0| 9 ] 8 ~ (рис. 1.22). Чтобы подчеркнуть отсутствие в такого 
рода частицах каких-либо иных атомов кроме кислорода и металла, их называ¬ 
ют изополианионами, а кислоты и соли, в состав которых они входят, — изопо¬ 
лисоединениями. Изополианионы имеют правильную геометрическую форму и 
состоят из октаэдров [М0 6 ] и тетраэдров [М0 4 ], соединенных общими верши¬ 
нами и ребрами, а иногда — даже гранями. Замечено, что ни в одном изополи- 
анионе не содержатся октаэдры [М0 6 ] с более чем двумя концевыми атомами 
кислорода, т. е. реализуется не более двух связей М=0 (правило Липскомба). Эти 
короткие связи, стабилизированные р п — ^-связыванием, т.е. взаимодействием 
заполненных 2р-орбиталей кислорода с вакантными й?-орбиталями металла, 
всегда направлены к внешней части полианиона, образуя слой концевых ато¬ 
мов кислорода, которые сильно смещены от центра октаэдра за счет р л —<У Л -взаи¬ 
модействия (рис. 1.23). Эти концевые атомы кислорода из-за р л —^-связывания 
утрачивают донорные свойства, в том числе способность присоединять прото¬ 
ны. Иными словами, атомы, образующие оксогруппы М=0, препятствуют об¬ 
разованию гидроксокомплексов, т. е. гидролизу изополианиона. 

В противоположность этому в случае атомов р-элементов отсутствует воз¬ 
можность р к — ^-связывания, поэтому их оксосоединения оказываются неус- 



Рис. 1.22. Строение аниона гексатанталата [Та 6 0і 9 ] 8 в виде атомов (а) и в форме 

полиэдров (б) 


27 




Рис. 1.23. Образование связи М=0 в изополианионе: 
о — Рк —^„-взаимодействие; б — смещение атома металла из центра октаэдра 


тойчивыми к гидролизу, и в водных растворах преобладают гидроксокомплек- 
сы, например состава [Ві 6 (ОН) |2 (Н 2 0), 2 ]*^, [А1 13 0 4 (0Н) 24 (Н 2 0) 12 ] 7+ , [Се 8 (ОН) 35 ] 3 . 

Для эффективного р п —^„-связывания требуется, чтобы атом металла имел 
вакантные й?-орбитали, поэтому не удивительно, что подавляющее большин¬ 
ство изополисоединений образовано переходными металлами в высшей степе¬ 
ни окисления. Единственное исключение представляет ванадий, для которого 
описаны изополиоксоанионы и в степени окисления +4. Чтобы обладать спо¬ 
собностью образовывать изополисоединения, атом должен иметь радиус, поз¬ 
воляющий ему достигать в водных растворах координационных чисел как 4, так 
и 6. Типы изополианионов описаны в главах, посвященных химии конкретных 
элементов*. 


* См. также: Поп М. Гетерополи- и изополиоксометаллаты. — Новосибирск: Наука, 
1990; Добрынина Н.А. 11 Жури, неорган. химии. — 2002. — Т. 47. — № 4. — С. 577. 


Жесткие и мягкие кислоты и основания 

В 1968 г. Р. Пирсон предложил удобную классификацию катионов и лиган¬ 
дов*. Мягкие кислоты и мягкие основания — это молекулы или ионы, образу¬ 
ющие с другими частицами преимущественно ковалентные связи; например, 
ион Н§ 2+ — мягкая кислота, ион Г — мягкое основание. Жесткие кислоты (Са 2+ ) 
и жесткие основания (Р - ) образуют преимущественно ионные связи. Главный 
постулат теории Пирсона прост: мягкие кислоты тяготеют к мягким основани¬ 
ям, а жесткие — к жестким. Так, для кальция наиболее устойчив (и наименее 
растворим) фторид, а для ртути — иодид. Катионы металлов, относящихся к 


* Реагзоп К. С. // }. Сйет. Ебис. — 1968. — V. 45. — Р. 643. 
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Таблица 1.2 

Жесткие и мягкие кислоты и основания 


Классы 

соединений 

Жесткие 

Промежуточные 

Мягкие 

Кислоты 

N3', К + , Са 2+ , Мп 2+ , 
А1 3+ , 5с 3+ , Ре 3+ , Ті^, 
Ьп 3+ , Сг 3+ , Со 3+ 

Ре 2+ , Со 2+ , Nі 2+ , 
Си 2+ , 2п 2+ , РЬ 2+ , 
$п 2+ , 5Ь 3+ , Кй 3+ , Ки 2+ 

Н§ 2+ , Н§ 2 + , Си + , 
А§ + , Аи + , Рсі 21 , Рі 2+ , 
Кй + , ІГ, Сд 2+ , Т1 + , 

Т1 3 +, р Г 4, 

Основания 

Р , К 2 0, Н 2 0, кон, 
КО , КС0 2 -, §0 4 2 . 
ЬІНз, NК 3 , С1 

Вг, ру 

К 2 $, К 3 Р, січ-, 
8СІ9-, СО, Р, К 2 8, 

8 2 - 


Примечание. К — алкильный радикал С„Н 2 „ + і; ру — пиридин. 


жестким кислотам, образуют комплексы в основном с О-донорными лиганда¬ 
ми, в то время как мягкие кислоты — с Р-, 5-донорными (табл. 1.2). 

ТМ-Донорные лиганды занимают промежуточное положение. Жесткость ос¬ 
нований изменяется в том же порядке, что и электроотрицательность: 

Р 3 - < $ 2 - < N3- < О 2 < Р" 

I- < Вг < С1- < Р- 

Исходя из постулата Пирсона можно предсказать, что никель(П) будет об¬ 
разовывать более устойчивые аммиакаты, чем железо(ІІІ), а комплексы ланта¬ 
ноидов с дикетонами будут прочнее комплексов с аминами. Устойчивость га- 
логенидных комплексов «жестких» металлов в водных растворах возрастает от 
иода к фтору, а для комплексов, образованных «мягкими» металлами — в про¬ 
тивоположном направлении. 

В 1980— 1990-е гг. Р.Пирсон развил свою теорию, введя понятие об абсо¬ 
лютной жесткости и мягкости*. Он определил абсолютную жесткость (т|) как 
полуразность энергии ионизации (/) и сродства к электрону (А): 

I -А 

11 = —■ 

Однако количественные характеристики жесткости (р) и мягкости (1/т|) 
пока не получили широкого применения. На основании анализа констант ус¬ 
тойчивости комплексов была составлена** количественная шкала жесткости 
лигандов: 

$ 2 0з < СРІ- = Р < Вг = $СМ- < ІЧНз < ру < ОН- = 

= С0 3 2 < нсо 3 -< сн 3 соо- < Н 2 0 < р- 


* Реапоп К. С. // Іпог§. Оіеш. - 1988. - V. 27. - Р. 734. 

** Магііп К. В. // Іпог§. СЫт. Асіа. — 2002. — V. 339. — Р. 27. 
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1.2. КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 


Важное место в химии переходных элементов занимают комплексные соеди¬ 
нения, т.е. соединения, в которых атом металла (его называют комплексообра- 
зователем ) координирован одним или несколькими лигандами молекулами 
или ионами, способными к самостоятельному существованию. Первоначаль¬ 
ные сведения о комплексных соединениях приведены в первом томе учебника. 

Ниже представлены наиболее распространенные лиганды: 


Н 2 0 

Вода 


ІЧН3 

Аммиак 


он- 

Гидрокеид 


ІЧЩ 

Амид 


X- (X = Р, С1, Вг, I) 
Галогенид 




о- 


ч о 

Карбоксилат 


N1*2- С 


К 


К 


Диалкилдитиокарбамат 


н 2 ічі— сн 2 —сн 2 — ічн 2 

Этилендиамин (еп) 


О. 


о о- 

Р-Дикетонат 

(К = СН 3 — ацетилацетонат, асас) 
Н^—СН 2 —СН 2 — І»Ш— СН 2 —СН 2 —1ЧН 2 

Диэтилентриамин (сііеп) 

ХУ 


(X 


ХУ 


о 




:с-сн 2 


о- С “ С -о 

Анион щавелевой кислоты 
(оксалат, ох) 


■2 / СН2_ 

(X ^л-сн-сн-м 
х с-сн 2 х - 


о 

,0 


^42 СН 2 с 

О (X 

Анион этилендиаминтетрауксусной кислоты 
(этилендиаминтетраацетат, есіта) 



Пиридин (ру) 2,2'-Бипиридил (Ьіру) 



X =N N= 

10-Фенантролин (рйеп) 



Трифенилфосфин (РРХ) 



Циклопентадиенил (ср) 


~С—(X _ С—N 

Карбонил Цианид 


Лиганды различаются по природе донорных атомов (чаще всего, это атомы 
кислорода, азота, хлора, фосфора) и по их числу. Число донорных атомов 
лиганда, химически связанных с атомом металла, называют дентатностъю. 
Например, аммиак является монодентатным лигандом, этилендиамин — би- 
дентатным, а этилендиаминтетраацетат— гексадентатным. Многие лиганды, 


30 



содержащие более одного донорного атома, координируются одним и тем же 
атомом металла, образуя с ним хелатный цикл. Такие лиганды называют хела¬ 
тирующими , а комплексы с ними — хелатами. Хелаты оказываются термоди¬ 
намически и кинетически более устойчивыми, чем аналогичные комплексы с 
монодентатными лигандами. Это явление называют хелатным эффектом. В ка¬ 
честве примера приведем значения констант устойчивости (Ху СТ ) двух комп¬ 
лексов — с этилендиамином и аммиаком: 


Н 2 Ы 7 ' 

2+ 

ЫНз 

Н 2 0„..^..'ЫН 2 


Н 2 0/„.. 1 ! 4Г .«ЫНз 

н 2 о^ 1 ^он 2 


н 2 о^ 1 ^он 2 

он 2 


он 2 


К уст = 5 • ІО 7 Х уст = 1,5 • ІО 5 

Увеличение константы устойчивости комплекса с этилендиамином объяс¬ 
няется возрастанием энтропии при увеличении числа частиц в растворе в ре¬ 
зультате реакции замещения: 

[№(Н 2 0) 6 ] 2+ + еп <=± [Ыі(Н 2 0) 4 еп] 2+ + 2Н 2 0 

При образовании аммиаката число частиц в растворе не изменяется: 

[№(Н 2 0) 6 ] 2+ + 2ЫН 3 ^=2 [№(Н 2 0) 4 (ЫНз) 2 ] 2+ + 2Н г О 

Другой причиной хелатного эффекта служит крайне низкая скорость рас¬ 
крытия хелатного цикла. Диссоциация хелатирующего лиганда протекает в 
несколько стадий, причем на первой стадии металл еще координирован од¬ 
ним из донорных атомов лиганда. Это не позволяет другому донорному атому 
отойти от металла на значительное расстояние и делает более вероятным по¬ 
вторное образование хелатного цикла: 


Н 2 Ы 

Н 2 0/І , I ,.іМН 2 
,N1 2 

Н 2 СГ I ^он 2 

он 2 


2 + 


+ Н 2 0 


С, 


ын 2 

Н 2 Ы 

2+ 

+ Н 2 0 

он 2 

Н 2 0/і,., і ] 4і ....«0Н 2 

н 2 о^ 1 ^он 2 
он 2 

кг і 

Н 2 0„.. І І..,н0Н 2 

н 2 о^І >н 2 

к-г 

-еп 

он 2 


Здесь константы скорости прямой и обратной реакций равны: к х = 0,14 с ‘, 
к_ { = 1,2 • 10 5 с" 1 , к 2 = 15 с" 1 , к_ 2 = 900 с" 1 . 

Некоторые простые лиганды, например, ОН~, Р“, С1“, О 2- , СО часто вы¬ 
ступают в роли мостиковых, связывая сразу несколько металлов при помощи 
одного донорного атома. В специальной литературе это обозначают введением 
в название комплекса перед названием лиганда греческой буквы р с индек¬ 
сом, указывающим число связанных атомов металла. Лиганды, содержащие 
несколько донорных центров, способны образовывать мостики и другого рода, 
обозначаемые буквой гр 
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I 

/°\ 
м м 

р 2 -Гидроксо- р 3 -Карбон ил- р 4 -Оксо- тц-Пероксо- 

Теория кристаллического поля. Простым и наглядным способом описания 
строения комплексных соединений служит теория кристаллического поля 
(ТКП). Она исходит из предположения об электростатическом взаимодействии 
й?-орбиталей атома металла с лигандами, рассматриваемыми как точечные 
отрицательные заряды. В поле сферической симметрии все пять <і-орбиталей 
вырождены (обладают одинаковой энергией). В октаэдрическом поле из-за 
понижения симметрии вырождение снимается, и орбитали разделяются на 
две группы: обладающие большей (/. 2 , д х2 у2 \ их обозначают е н ) и меньшей 
(йф, <і ХІ , д уѵ их обозначают і 2у ) энергией. Разность энергий орбиталей пред¬ 
ставляет собой параметр расщепления октаэдрическим полем, обозначаемый 
Д 0 , или 10/)<7, как это принято в спектроскопии./-Орбитали в октаэдрическом 
поле расщепляются на три энергетических уровня, обозначаемые а 2я , 1\%, 1% 
(рис. 1.24). д-Орбитали не расщепляются. 

Выигрыш энергии при переходе из сферического поля в октаэдрическое, 
выраженный в единицах Д 0 , называют энергией стабилизации кристаллическим 
полем (ЭСКП). Заполнение 1 2й - и е^-орбиталей электронами й х — й г и д ь —сІ ]0 
происходит в полном соответствии с правилом Хунда. При электронных кон¬ 
фигурациях д 4 —д 7 возможна альтернатива — электроны могут спариваться, 
оставаясь на ^-уровне с более низкой энергией (это приводит к образованию 
низкоспинового комплекса), или заполнять энергетически менее устойчивый 
^-уровень (такой комплекс называют высокоспиновым) (рис. 1.25). Какой из 
двух процессов реализуется, зависит от соотношения энергии спаривания ( Р ), 
т.е. энергии, затрачиваемой на спаривание электронов, и параметра расщеп¬ 
ления Д 0 . Если Д 0 > Р, образуется низкоспиновый комплекс; если Д 0 < Р — вы¬ 
сокоспиновый. Энергия спаривания зависит от заряда иона: для трехзарядных 
катионов она выше, чем для двухзарядных (табл. 1.3). 

Параметр расщепления октаэдрическим полем резко возрастает при пере¬ 
ходе от элементов Ъй к 4сІ и 5/ так как с ростом размеров <і-орбиталей усили- 


О 

II 

С 

/|\ 

МММ 


м 

I 

о 

/|\ 

МММ 


о—о 
/ \ 
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Рис. 1.24. Форма /-орбиталей: 

а — хуі, Дх 2 -/), у^-х 2 ), х(г 2 -у 2 ); б — х 3 , у 3 , г 3 ; в — расщепление /-орбиталей в октаэдриче¬ 
ском поле 
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[Ре(Н 2 0) 6 ] 


з+ 


Ре 


з+ 


[Ре(СМ) 6 ] 3 


Нг -К 


і 4 ” 


і*- 




А о<Р 

Высокоспиновый 

комплекс 




•++ 4+ -р- 

А 0 >Р 

Низкоспиновый 

комплекс 


Рис. 1.25. Схема образования высокоспинового и низкоспинового комплексов 


вается их электростатическое взаимодействие (отталкивание) с лигандами. Все 
комплексы тяжелых (4 ё, 5 ё) переходных металлов независимо от природы 
лиганда низкоспиновые. Параметр расщепления растет с увеличением степе¬ 
ни окисления центрального атома. Чем выше степень окисления металла, тем 
выше заряд катиона, тем меньше его радиус и сильнее отталкивание между 
лигандами и ^-электронами (табл. 1.4). 

Большое влияние на параметр расщепления Д 0 оказывает природа лиганда 
(рис. 1.26). Именно этот фактор в большинстве случаев доминирует у Зё- эле¬ 
ментов. По значению Д 0 лиганды располагают в спектрохимический ряд, 
в начале которого находятся слабые а-доноры, в центре — сильные а-доно- 
ры, а в конце — сильные л-акцепторы: 


I <Вг<8 2 <С1 <М0 3 <Р <ОН <С2О4<Н 2 0< ІЧН3 <еп< Ьіру <рКеп<N02^СМ - <СО 
I--- 1 / I_ і 


Слабое поле 


Сильное поле 


Среднее поле 


Увеличение параметра расщепления Д„ 


Лиганды слабого поля с элементами 3^-ряда образуют, как правило, высо¬ 
коспиновые комплексы, а лиганды сильного поля — низкоспиновые. Разли- 


Таблица 1.3 

Энергии спаривания для некоторых ионов в газовой фазе, см 1 


Электронная 
конфигурация иона 

м 2+ 

м 3+ 

( і 4 

23 500 

28 000 

ё 5 

25 500 

30 000 

ё 6 

17 600 

21 000 

ё 1 

22 500 

27000 


Примечание. В комплексных соединениях энергия спаривания на 15 — 30% ниже из-за кова¬ 
лентного вклада в связь металл—лиганд; 1 кДж = 83 см -1 . 
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чие между ними сказывается на электронном строении комплексов лишь для 
конфигураций 4 4 —4 7 : 


[Ре(Н 2 0) 6 ] 3+ (йР) 


4 " + 

+ + + 


Высокоспиновый комплекс 
(Н 2 0 — лиганд слабого поля) 


[Ре(СЫ) 6 ] 3 - (йР) 

Низкоспиновый комплекс 
(С>Р — лиганд сильного поля) 


Таблица 1.4 


Параметры расщепления и окраска аквакомплексов //-элементов* 


Электронная 
конфигурация иона 

М" + 

Д„, см -1 

Окраска 


Аквакомплексы 34-элементов 


//' 

Ті 3+ 

20 300 

Фиолетовая 

а 1 

Ѵ 3+ 

18 000 

Зеленая 

а ъ 

V 2 * 

11 800 

Фиолетовая 

4 3 

Сг 3+ 

17400 

» 

( I 4 

Мп 3+ 

21 000 

Вишневая 

а 4 

Сг 2+ 

14 000 

Синяя 

4 5 

Мп 2+ 

7 500 

Бледно-розовая 

4 5 

Ре 3+ 

14 000 

Бесцветная 

4 6 

Ре 2+ 

10000 

Бледно-голубая 

а ь 

Со 3+ 

20 760 

Синяя 

а 1 

Со 2+ 

9 200 

Розовая 

а* 

N12* 

8 600 

Зеленая 

а 9 

Си 2+ 

13 000 

Синяя 

// |0 

2п 2+ 

0 

Бесцветная 

4'° 

Си + 

0 

» 


Аквакомплексы 44-, 54-элементов 


</■’ 

Мо 3+ 

26 000 

Бледно-желтая 

// 5 

Ки 3+ 

28 600 

Зеленая 

4 6 

Ші 3+ 

27 200 

Желтая 

4 6 

Іг 3+ 

32 000 

Оливковая 

4* 

р^2+** 

— 

Желто-оранжевая 

4'° 

С<3 2+ 

0 

Бесцветная 

4 ю 

н§ 2+ 

0 

» 

4 ю 

А§ + 

0 

» 


* Прямая корреляция между значениями Д„ и окраской комплексов наблюдается лишь для 

конфигураций 4' и 4 Ч . 

** Не образует октаэдрических комплексов. 
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Рис. 1.26. Изменение параметра расщепле¬ 
ния в зависимости от силы лиганда для 
ряда октаэдрических комплексов хрома(ІІІ) 



Сила лиганда 

Лиганды среднего поля в зависимости от условий (заряда и природы цент¬ 
рального атома) могут образовывать как высокоспиновые, так и низкоспино¬ 
вые комплексы. 

На основании теории кристаллического поля сделаем предположение об элект¬ 
ронном строении ионов гексаамминкобальта(ІІ) (Д„ = 10 200 см* 1 , Р = 21 000 см* 1 ) и 
гексаамминкобальта(ІІІ) (Д„ = 22 870 см* 1 , Р = 22 500 см* 1 ). 

Аммиак — лиганд среднего поля и в зависимости от степени окисления металла 
может образовывать как высокоспиновые, так и низкоспиновые комплексы. Выяс¬ 
ним, какие комплексы будут энергетически более устойчивы для кобальта(ІІ) и 
кобальта(ІІІ). Для этого сравним энергии стабилизации кристаллическим полем ( Е) 
каждого из ионов в сильном и слабом поле: 

1) [Со(ІЧН 3 ) 6 ] 3+ () 

“Н" “М" -Ц- + + 

Сильное поле Слабое поле 

^(сильное поле) = -6 • 2 / 5 Д 0 + 2Р = -6 • 2 / 5 - 22 870 + 2 • 22 500 = -9 888 см 1 ; 

Дслабое поле) = -4 • 2 / 5 Д 0 + 2 ■ 3 / 5 Д 0 = -4 • 2 Д • 22 870 + 2 • 3 / 5 • 22 870 = -9 148 см* 1 ; 
энергетический выигрыш больше в случае низкоспинового комплекса; 

2) [Со(І9Н 3 ) 6 ] 2+ ( а 7 ) 

+ * + + 

+ + -н- -н- + + 

Сильное поле Слабое поле 

^(сильное поле) = -6 • 2 / 5 Д 0 + 1 • 3 / 5 Д„ + Р = -6 • 2 / 5 • 10 200 + 1 • 3 / 5 • 10 200 + 21 000 = 

= 2 640 см* 1 ; 

^■(слабое поле) = -5 • 2 / 5 А 0 + 2 ■ 3 / 5 Д„ = -5 • 2 / 5 • 10 200 + 2 • 3 / 5 10 200 = —8 160 см* 1 ; 

энергетический выигрыш больше в случае высокоспинового комплекса. 

Таким образом, комплекс [Со(МН 3 ) 6 ] 3+ является низкоспиновым, а [Со(МН 3 ) 6 ] 2+ — 
высокоспиновым. 
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Рис. 1.27. Изменение энергии стабилизации кристаллическим полем в зависимости от 
силы лиганда для высокоспиновых и низкоспиновых комплексов с конфигурацией 
иона металла сі 6 (область, в которой возможно существование обоих состояний, за¬ 
штрихована) 

Энергия стабилизации кристаллическим полем возрастает с увеличением 
параметра Д 0 , однако различным образом для высокоспинового и низкоспи¬ 
нового состояний (рис. 1.27). Область вблизи точки пересечения двух прямых 
на рис. 1.27 соответствует комплексам, способным существовать как в высоко¬ 
спиновом, так и в низкоспиновом состоянии. 

Примером может служить тиоцианатный комплекс железа(П) с 1,10-фенантролином 
Ре(рЬеп) 2 (ЫС8) 2 , который при низких температурах высокоспиновый (парамагнит¬ 
ный), а при повышении температуры — низкоспиновый (диамагнитный)*. Изменение 
мультиплетности сопровождается изменением межатомных расстояний и геометрии 
координационного окружения: низкоспиновый комплекс представляет собой правиль¬ 
ный октаэдр, а высокоспиновый — искаженный октаэдр. Обратный переход в высоко¬ 
спиновое состояние возможен под действием высоких давлений или излучения. В на¬ 
стоящее время известно несколько десятков подобных систем. 

Говоря о а-донорных и л-акцепторных свойствах лиганда, мы вышли за 
рамки теории кристаллического поля, используя подходы метода молекуляр¬ 
ных орбиталей применительно к комплексным соединениям (см. т. 1). Напом¬ 
ним, что картина расщепления <7-орбиталей является фрагментом общей схе¬ 
мы молекулярных орбиталей в октаэдрическом комплексе, где орбитали 
рассматриваются как несвязывающие, а е^-орбитали — как разрыхляющие. 

В образовании связей в октаэдрическом комплексе без л-связывания участвуют 5-, 
р- и й?-орбитали металла и по одной орбитали от каждого лиганда. Из 15 атомных 
орбиталей образуется 15 молекулярных, шесть из них (Ді в , (\ и , е я )** ст-связывающие, 
три (г 2 ^) — несвязывающие и шесть (е*, 1* и , «і*) о-разрыхляющие. Связывающие орби¬ 
тали по энергии ближе к орбиталям лиганда, а несвязывающие локализованы преи¬ 
мущественно на атоме металла. Энергия орбиталей сі ху , й хг , с! п (? 2 ^) металла при образо¬ 
вании комплекса практически не изменяется. 


* МагсНіѵіе М., Сиіоппеаи Р., Но\ѵагсІ /.Л. К. еі аі. // 1. Ашег. СЬет. Бос. — 2002. V. 124. — Р. 194. 

** Буква в обозначении орбиталей указывает на степень их вырожденное™ (/ — трижды 
вырожденные, е — дважды вырожденные, а — невырожденные) и на наличие центра симмет¬ 
рии (# — симметричные, и — несимметричные). 
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Рис. 1.28. Фрагменты диаграммы молекулярных орбиталей для комплекса кобальта(ІІІ) 
с о-донорным лигандом («г) и о-донорным л-акцепторным лигандом (б) 


Наличие у лиганда низкой по энергии вакантной орбитали, сходной по 
симметрии с орбиталями металла, приводит к понижению энергии ^-орби¬ 
талей, практически не влияя на е в -орбитали, тем самым увеличивая значение 
параметра Д 0 (рис. 1.28). 
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Комплексы с макроциклическими лигандами 

Макроциклическими называют циклические полидентатные лиганды. К их числу 
относят циклические полиамины, краун-эфиры, криптанды (см. т. 2, гл. 2) и 
порфирины. В зависимости от размера полости в лиганде и ионного радиуса 
металла образуются комплексы, в которых центральный атом находится внутри 
макроцикла или над ним (рис. 1.29). Например, иону 1і + оптимально соответ¬ 
ствует размер полости 12-краун-4, иону № + — 15-краун-5, иону К + — 18-кра- 
ун-6. В этих комплексных ионах атомы металла лишь незначительно выступают 
из плоскости макроцикла, что приводит к высоким значениям констант устой¬ 
чивости. В то же время полость 18-краун-6 не способна вместить ионы тяжелых 
щелочных металлов, например цезия. Поэтому цезиевый комплекс менее 
устойчив. Константы устойчивости комплексов с макроциклическими лиганда¬ 
ми выше констант устойчивости комплексов нециклических лигандов с рав¬ 
ным числом донорных атомов и сходной структурой. Это явление получило на¬ 
звание макроциклического эффекта. В случае если радиус атома металла идеаль¬ 
но соответствует размеру полости, образование комплекса с макроциклом энер¬ 
гетически более благоприятно, даже несмотря на уменьшение энтропии: 



1 ё АГ уст =15,3 !§*;„ = 22,2 

д#° = _ 7 1 кДж/моль АН° =-130 кДж/моль 

7ДУ = 17 кДж/моль ТА5° = -2,5 кДж/моль 

Если размер полости не позволяет атому металла войти в нее, главное зна¬ 
чение приобретает энтропийный фактор. Нециклический лиганд находится в 
постоянном вращении вокруг одинарных связей, для образования комплекса 


Эффект Яна-Теллера. В 1937 г. Г. А. Ян и Э. Теллер доказали теорему, со¬ 
гласно которой любая нелинейная молекула в вырожденном электронном 
состоянии неустойчива и самопроизвольно претерпевает искажение, понижа¬ 
ющее ее симметрию и приводящее к снятию вырождения. Теорема предсказы¬ 
вает лишь сам факт снятия вырождения, но не указывает, каким образом оно 
будет снято. На основании этой теоремы было объяснено искажение октаэд¬ 
рической геометрии ряда комплексов, а сам факт наличия такого искажения 
получил название эффекта Яна—Теллера. Обратимся к примеру. 

Комплексы меди(ІІ) с конфигурацией сі ( \ как правило, не представляют 
собой правильный октаэдр, а вытянуты или сжаты по одной из осей (рис. 1.30). 

Рассмотрим случай вытянутого октаэдра. Удаление лигандов, расположен¬ 
ных по оси г, вызывает снятие вырождения вследствие изменения энергий 
орбиталей. Орбитали, направленные по оси г {Ф хѵ Ф уі , Фр ), слабее взаимодеи- 
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Рис. 1.29. Строение комплексов щелочных металлов с краун-эфирами: 

а — [Ьі(12-краун-4)С1]; б — [Ыа(бензо-15-краун-5)(Н 2 0)]І; в — [К(дибензо-18-кра- 

ун-6)І] ; г — Ыа[С$(18-краун-6) 2 ] 

он должен приобрести определенную конформацию, т.е. уменьшить энтро¬ 
пию. В случае макроциклического лиганда такая конформация уже зафиксиро¬ 
вана заранее, так как вращение в цикле невозможно*. 


* СотшЫе Е. С. Соогсііпаііоп СЬетіМгу о Г Масгосусііс Сотроипсіх. — ОхГогсІ: Ох Гоге! 
СГпіѵегвііу Рге$$, 1999. 



Рис. 1.30. Искажение октаэдрической геометрии комплексов меди(ІІ) 
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ствуют с орбиталями лигандов по сравне¬ 
нию с орбиталями, не имеющими г-ком- 
поненты (й^, й х г_уі ), и поэтому понижа¬ 
ют свою энергию. Пара орбиталей одина¬ 
ковой симметрии, имеющих г-компонен- 
ту (сІ ХІ , сІ у остается вырожденной и при¬ 
обретает повышенную энергию (рис. 1.31). 
Эффект Яна—Теллера с наибольшей си¬ 
лой проявляется в комплексах с неравно¬ 
ценно заполненными е^-орбиталями, т.е. с 
конфигурациями (соответствует иону 
Ф 4 в слабом поле: СгС1 2 , К 3 МпР 6 ), І^е 5 ( со_ 
ответствует иону сі 9 : практически все ком¬ 
плексы меди(П)) и г^е}, (соответствует иону 
с і 1 в сильном поле; встречается редко, на¬ 
пример К 3 №Р 6 ). Незначительный эффект Яна—Теллера характерен для комп¬ 
лексов с неравноценно заполненными ^-орбиталями, т.е. для электронных 
конфигураций (^')> (4 2 ), ( сі 4 в сильном поле), (сі 5 в сильном поле), 

І&І ( <1 Ь в слабом поле), (й 1 в слабом поле). Ионы с конфигурациями сР и 
сР в слабом поле, Р и Р в сильном поле, Р и сі ' 0 ни при каких условиях не 
являются ян-теллеровскими. 


Удаление лигандов по оси г 

Рис. 1.31. Изменение энергии ^-ор¬ 
биталей при искажении октаэдра 


Строго говоря, лишь конфигурации д ъ и сі 6 (в сильном поле) всегда обеспечивают 
правильную октаэдрическую геометрию. Октаэдрические комплексы с конфигурация¬ 
ми сР и (I ю могут претерпевать искажение в результате действия эффекта Яна—Теллера 
второго рода. Этот эффект вызван искажением октаэдра вдоль оси третьего порядка в 
результате взаимодействия суорбитали с 5- и д-орбиталями и приводит к координа¬ 
ционному полиэдру в форме тригональной антипризмы. 


Эффект Яна—Теллера проявляется в неравноценности длин связей во мно¬ 
гих комплексах меди(ІІ) и марганца(ІІІ), в немонотонном изменении ступен¬ 
чатых констант устойчивости комплексов. Например, в безводном хлориде 
меди(ІІ) атом меди окружен шестью атомами хлора, четыре из которых нахо¬ 
дятся на расстоянии 0,230 нм от атома меди, а два других удалены от него 
на 0,295 нм. 


Известны комплексы меди(ІІ) ([Си(еп) 3 ]С1 2 , [Си(Н 2 0)б](СбН580з)2 и др.), состо¬ 
ящие из нескольких кристаллографически неэквивалентных ян-теллеровских ионов 
(каждый со своим типом искажения), которые превращаются друг в друга, изменяя 
расстояние металл—лиганд настолько быстро, что в целом все расстояния металл- 
лиганд кажутся одинаковыми. Этот случай получил название динамического, или пуль¬ 
сирующего, эффекта Яна—Теллера*. 

Эффект Яна—Теллера тем не менее не относится к всеобщим законам. 
В настоящее время известны комплексные ионы с ян-теллеровской конфигу¬ 
рацией, представляющие собой неискаженные октаэдры: [Си(Ы0 2 ) 6 ] 4 " в твер¬ 
дом К 2 РЬ[Си(Ы0 2 ) 6 ] (Си-14 0,2114 нм), [Мп(Н 2 0) 6 ] 3+ . 

Расщепление в полях с симметрией, отличной от октаэдрической. Помимо 
октаэдрических известно множество комплексов с иной геометрией — плос¬ 
коквадратных, тетраэдрических, тригонально-бипирамидальных, квадратно- 

* \Ѵупапс1х Р.Е. М., \Ѵоос1 У. У, Кеду к У., Маавкапі \Ѵ.].А.// Іпогв. СЬет. — 1996. —V. 35. — Р. 1214. 
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Рис. 1.32. Изменение энергии ^/-орбиталей в тетраэдрическом и октаэдрическом поле 


пирамидальных, линейных и др. Расщепление в каждом из этих полей иное, 
чем в октаэдре, оно определяется симметрией координационного полиэдра. 

Плоскоквадратные комплексы можно рассматривать как предельный слу¬ 
чай тетрагонального искажения октаэдрической геометрии, когда лиганды, 
расположенные по одной из координатных осей, удалены в бесконечность (см. 
рис. 1.31). Обозначения орбиталей приведены на рисунке. Плоскоквадратные 
комплексы наиболее типичны для ионов с электронной конфигурацией й? 8 : 
№ 2+ , Рс1 2+ , Рі 2+ , Аи 3+ . Их устойчивость резко возрастает при увеличении пара¬ 
метра расщепления, т.е. при переходе от элементов Зй?-ряда к тяжелым пере¬ 
ходным элементам. Например, если у палладия, платины и золота практиче¬ 
ски все комплексы с координационным числом четыре имеют квадратную 
геометрию, то никель образует плоскоквадратные комплексы лишь с лиганда¬ 
ми сильного поля: [Мі(СМ) 4 ] 2- , Мі(с1т§)2 (НбтЕ — диметилглиоксим). Комп¬ 
лексы никеля(П) с лигандами слабого поля, например с галогенами, имеют 
тетраэдрическую геометрию. 

Некоторые плоскоквадратные комплексы переходных металлов в твердом виде об¬ 
разуют цепи с мостиковыми лигандами, например [Рі— С1— Рі] в К 2 [РіС1 4 ]Вг 0 ,з, где 
атомы платины частично находятся в степени окисления +4. Высокая проникающая 
способность 5^/-орбиталей обеспечивает их перекрывание с образованием единой энер¬ 
гетической зоны, а следовательно, и металлическую проводимость по направлению 
цепи. Такие молекулярные комплексы способны проводить электрический ток и в 
настоящее время интенсивно изучаются. 

В поле тетраэдрической симметрии максимальной энергией обладают ор¬ 
битали сІ ху , сІ к , й хѵ их называют ^-орбиталями, а минимальной — орбитали 
і х г_ у г и й? г 2 , их обозначают е. Из-за меньшего числа лигандов и иного их 
расположения тетраэдрическое поле (рис. 1.32) оказывается в 2,25 раза слабее 
октаэдрического: 


Аі = — До. 

9 

Большинство тетраэдрических комплексов высокоспиновые*. Максималь¬ 
ная стабилизация тетраэдрического окружения кристаллическим полем до- 


* Известны несколько примеров низкоспиновых тетраэдрических комплексов; например, 
Сг{]ЧІ(§і(СНз)з) 2 }з]ЧІО (хром(ІІ), </ 4 ; см.: ВгасМеу О. С. // СЬет. Вег. — 1979. — V. 11. — Р. 393); СоЬ 4 
(кобальт(ІѴ), В 5 , Ь — 1-норборнил; см.: Вгипе Е. К, Шскезоп 0.8., ТкеороШ К. Н. //СНет. Сот- 
тші. - 1986. - Р. 1491). 
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стигается при конфигурациях й 1 (РеОІ МпО^ - ) и сі 1 (СоСІ 4 ~). По причине 
относительно низкой энергии стабилизации тетраэдрические комплексы об¬ 
разуются чаще ионами с конфигурациями сі° (ТІСІ 4 , МПО 4 , СГО 4 ), (1 в сла¬ 
бом поле (РеСІ 4 > и й ? 10 (2пС1 4 2 ') с нулевой энергией стабилизации кристалли¬ 
ческим полем, а также ионами непереходных металлов (АІСІ 4 ). Образованию 
тетраэдрических комплексов по сравнению с октаэдрическими часто благо¬ 
приятствует стерический фактор; так, ион РеВг,* более устойчив, чем РеВг^ . 

Использование теории кристаллического поля для объяснения устойчивости 
комплексов. Ряд Ирвинга—Уильямса. Теория кристаллического поля позволяет 
объяснить немонотонный характер изменения энергии кристаллической ре¬ 
шетки оксидов и галогенидов, констант устойчивости комплексов и др. Поря¬ 
док изменения энергии гидратации двухзарядных катионов ЗйРметаллов в це¬ 
лом совпадает с характером изменения энергии стабилизации кристалличе¬ 
ским полем в высокоспиновых комплексах (рис. 1.33): чем сильнее стабилиза¬ 
ция кристаллическим полем, тем эффективнее гидратация. 

Известно, что константы равновесия реакции замещения молекулы воды 
(рис. 1 . 34 ) на лиганд слабого поля (Ь): 

[М(Н 2 0) 6 ] 2+ + и- [М(н 2 0) 5 ь] (2 -* >+ + н 2 о 

подчиняются ряду Ирвинга—Уильямса: 

Мп 2+ < Ре 2+ < Со 2+ < № 2+ < Си 2+ > 2п 2+ 

Согласно этому ряду наибольшей устойчивостью обладают комплексы 
меди(П) и никеля(П). Простейший вариант теории стабилизации кристалли¬ 
ческим полем предсказывает наибольшую устойчивость никелевых комплек¬ 
сов. При этом надо учитывать, что комплексы меди(П) имеют сильно иска¬ 
женную октаэдрическую геометрию; это оказывает существенное влияние на 
константы их устойчивости. 


Е, кДж/моль 



Рис. 1.33. Изменение энергии гидратации (а) двухзарядных катионов ЗгСметаллов 
и энергии стабилизации кристаллическим полем в высокоспиновых комплексах ( б ) 


42 




Нефелоауксетический эффект. Обнару¬ 
жено, что взаимное отталкивание ^-элек¬ 
тронов ослабевает при помещении атома 
в поле лигандов. Такое воздействие лиганда 
на ^/-электроны атома металла получило 
название нефелоауксетического эффекта 
(от греч. ѵефтір — облако, аща.ѵ(л — уве¬ 
личивать). Ряд лигандов, расположенных в 
порядке усиления их воздействия на орби¬ 
тали металла, практически полностью со¬ 
ответствует спектрохимическому ряду. 

Причиной нефелоауксетического эф¬ 
фекта служит перекрывание ^/-орбиталей 
металла с орбиталями лигандов, благода¬ 
ря чему г/-облако расширяется в простран¬ 
стве. Наличие этого эффекта наглядно де¬ 
монстрирует ограниченность простейшей 
электростатической модели — теории кри¬ 
сталлического поля, принимающей лиган¬ 
ды за точечные отрицательные заряды. 

Теория поля лигандов. Теория кристал¬ 
лического поля была разработана X. Бете 
в 1929 г. В настоящее время она находит 
широкое применение в модифицирован¬ 
ном виде с поправками на некоторую 

долю ковалентности связи металл—лиганд. Такая теория называется теорией 
поля лигандов. Наличие ковалентного вклада изменяет энергию орбиталей 
металла по сравнению с рассчитанной по теории кристаллического поля. Долю 
ковалентности учитывают введением поправочных коэффициентов, позволя¬ 
ющих приравнять экспериментальные значения к рассчитанным. 

Окраска комплексов. Окраска комплексов ^-элементов связана с перехода¬ 
ми электронов с одной ^/-орбитали на другую. Это наглядно иллюстрирует 
пример иона Ті 3+ , рассмотренный в первом томе учебника. Поглощая энер¬ 
гию, соответствующую синей, зеленой и желтой частям видимого спектра, 
единственный г/-электрон иона Ті 3+ переходит на е А -орбиталь (рис. 1.35). Окраска 
иона обусловлена дополнительными цветами — красным и фиолетовым*. Диаг¬ 
рамма, на которой изображены дополнительные цвета и которая хорошо изве¬ 
стна каждому художнику, представлена на втором форзаце учебника. 

Энергия перехода, выраженная в обратных сантиметрах (1 000 см -1 = 12 кДж), 
соответствует параметру расщепления Д 0 ; его чаще всего и определяют из элек¬ 
тронных спектров. Длина волны (К, нм) обратно пропорциональна энергии 
( Е , см’ 1 ): 

х-*^. 

Е 


Рис. 1.34. Зависимость константы 
устойчивости комплекса состава 
[М(Н 2 0)5ІЛ (2 “ х)+ от природы Зй?-метал- 
лов для ряда лигандов (Ь): 

1 - МН 2 СН 2 СН 2 §-; 2 - МН 2 СН 2 СН 2 МН 2 ; 
3 - МН,СН 2 СОО-; 4 - ООС-СОО- 


* Внимательный читатель заметит некоторую асимметрию полосы поглощения (см. рис. 1.35, б). 
Она является следствием незначительного расщепления Г 2х - и е х -уровней, вызванного эффек¬ 
том Яна—Теллера. 
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Рис. 1.35. Электромагнитная шкала (а); электронный спектр иона 
[Ті(Н 2 0) 6 ] 3+ (б); расщепление терма 2 Э (в) (переход электрона, 
вызывающий окраску, показан стрелкой) 


В случае комплексов с большим числом электронов картина спектра ус¬ 
ложняется: появляются дополнительные полосы. Это связано с тем, что воз¬ 
бужденное состояние может быть реализовано несколькими способами в за¬ 
висимости от того, на каких двух ^/-орбиталях находятся электроны. Напри¬ 
мер, для конфигурации состояние, при котором электроны занимают с! ху - 

и ^ 2 .^ 2 -орбитали, будет выше по энергии, чем состояние из-за боль¬ 

шего отталкивания электронов по оси х. Энергия, соответствующая полосе с 
наименьшей энергией, равна параметру расщепления А 0 . 

Чтобы описать электронные спектры более детально, необходимо ввести некото¬ 
рые понятия. 

Любое расположение электронов на подуровне называют микросостоянием. Число 
микросостояний (/V), при которых п электронов занимают х орбиталей, равно 


,у _ ( 2 *)! 

п\(2х - п)\ 

Каждое микросостояние характеризуется собственными значениями спинового и 
углового моментов. Набор микросостояний с одинаковыми энергиями называют тер¬ 
мом; например, Ъ Р, 5 Д '.У Цифровой индекс обозначает мультиплетность (А/), кото¬ 
рую рассчитывают по формуле 

М = «о + 1, 

где «о — число неспаренных электронов в основном состоянии. 

Названия термов читают с указанием мультиплетности: «триплет А>, «квинтет И», 
«синглет 5 1 ». Буква обозначает суммарный угловой момент (і) атома или иона, кото¬ 
рый равен максимальному значению суммы угловых моментов (ті) отдельных орби¬ 
талей, занятых электронами. 
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Например, ион Ті 3+ содержит один ё- электрон; число микросостояний будет равно 
N = (2 • 5)!/[ 1 !(2 - 5 — 1)!] = 10; I = 2 (В) (так как для ^/-орбитали /и, = -2, - 1 , 0, 1 , 2; 
число электронов равно 1; следовательно, максимальная сумма /И/ равна наибольшему 
значению /И/); мультиплетность 1 + 1=2. Следовательно, терм основного состояния 
(с наименьшей энергией) — 2 Б. 

В случае иона с электронной конфигурацией ё 2 имеем: N=(2- 5)!/[2!(2 ■ 5 - 2)!] = 45; 
і = 3 (Г) (так как для ^/-орбитали /и, = -2, -1, 0, 1, 2; число электронов равно 2; 
следовательно, максимальная сумма двух наибольших значений равна /И/); мульти¬ 
плетность 2+1=3. Следовательно, терм основного микросостояния — 3 /. При ином 
расположении двух электронов на ^-подуровне достигаются состояния, описываемые 
другими термами: 3 Р, '(7, 'А '5 и т.д. 

Связь между значениями Ь и буквенными символами приведена ниже: 



Обозначение 


Обозначение 

0 . 

. Д 

4. 

. О 

1 . 

. Р 

5. 

. Я 

2. 

. Б 

6. 

. / 

3 . 

. Р 

7. 

. К 


Аналогично можно вывести термы основных и возбужденных состояний и для дру¬ 
гих ионов сі - элементов (табл. 1.5). Обратите внимание, что термы ионов с конфигура¬ 
цией (1 " и (1 |0-л совпадают. 

Термы расщепляются в октаэдрическом поле подобно орбиталям, обозначаемым 
аналогичными буквами. Термы й расщепляются на составляющие Тч и Е й , подобно 
^/-орбиталям, термы — на Г,,,, Т 2я и А 2н подобно /-орбиталям. Термы .5 и Р вообще не 
расщепляются. Возможности перехода электронов между разными состояниями огра¬ 
ничиваются правилами отбора. Так, в комплексах разрешены лишь переходы между 
состояниями с одинаковой мультиплетностью. Каждому такому переходу соответству¬ 
ет полоса в спектре поглощения. 

В качестве примера рассмотрим электронный спектр комплекса [Сг(Н 2 0) 6 ] 3+ 
(рис. 1.36). Наблюдаемые в спектре три полосы обусловлены тремя электронными пе¬ 
реходами: 4 Л 28 -> 4 А 2і 4 Т ІЯ , 4 А 2я -> 4 Т іг (Р). Переход с наименьшей энергией соот¬ 
ветствует параметру расщепления Д 0 = 17400 см 1 . Комплекс поглощает свет в желтой 
(17 400 см -1 ) и синей (23 000 см -1 ) частях видимого спектра и в ближнем ультрафио¬ 
лете (37 800 см -1 ); следовательно, он имеет фиолетовую окраску, вызванную наложе¬ 
нием дополнительных цветов — синего и красного. 

Согласно правилу Лапорта', переходы между состояниями с одинаковой четностью, 
к которым относятся х—.5-, р—р -, ё-ё-, /—/-переходы, маловероятны, или (на языке 
спектроскопии) в октаэдрических комплексах они запрещены. Запрещенные перехо¬ 
ды возможны, но протекают с низкой интенсивностью. Именно поэтому соли пере- 


Таблица 1.5 

Термы основного и ближайших возбужденных состояний 
для разных конфигураций ^-электронов 


=Электронная 

конфигурация 

Терм основного 
состояния 

Термы ближайших 
возбужденных состояний 

ё\ ё 9 

2 я 

— 

ё 2 , ё 8 


'Д Ъ Р, { С, '5 

ё\ ё 1 

4 г 

4 Р, 2 О, 2 Я, 2 Р 

ё 4 , ё 6 

5 Я 

З я, 3 Р, 2 г, 2 о 

ё ъ 

6 Д 

4 0 , 4 Р , 4 а 2 / 
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ходных металлов имеют заметную окраску лишь в концентрированных растворах. Она 
во много раз слабее окраски перманганата или дихромата, в ионах которых не содер¬ 
жится Д-электронов. 

Правило Лапорта применимо лишь в случае комплексов, имеющих центр симмет¬ 
рии. При искажении октаэдра центр симметрии исчезает, запрет Лапорта снимается, и 
появляется окраска. Например, ион [Ре(Н 2 0) 6 ] 3+ бесцветный, однако растворы солей 
железа(ІІІ) часто окрашены в желто-оранжевый цвет из-за гидролиза, приводящего к 
образованию несимметричных частиц с искаженным октаэдрическим окружением. 

Окраску комплексов помимо й— ^/-переходов с одной г/-орбитали металла 
на другую (с і 1& - на е й -орбиталь в октаэдрических комплексах) обусловливают 
еще три фактора: переходы с орбиталей лиганда на орбитали металла* (их 
называют переходами с переносом заряда), взаимодействие комплекса с раство- 


* В комплексах с ароматическими лигандами, имеющими низкие по энергии л*-орбитали 
(рЬеп, Ьіру), возможен обратный перенос заряда: от металла к лиганду. Он обусловливает 
красную окраску ферроина [Ре(рЬеп) 3 ] 2+ . 
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рителем и переходы внутри орбиталей лиганда. Эти переходы не подпадают 
под правило Лапорта и, следовательно, имеют высокую интенсивность. 

Полоса переноса заряда присутствует в электронном спектре любого со¬ 
единения, однако в ряде случаев она находится в ультрафиолетовой части 
спектра и не воспринимается нами как окраска. Если разность между энергия¬ 
ми орбиталей лиганда и орбиталей металла сокращается, полоса переноса 
заряда попадает в видимую часть спектра. Именно переносом заряда объясня¬ 
ется интенсивная окраска перманганата, дихромата, сульфида ртути, перок- 
сокомплексов титана(ІѴ) и многих других соединений с пустыми ^-орбиталя- 
ми. В ряде случаев под действием света перенос заряда с орбиталей лиганда на 
орбитали металла происходит необратимо, т.е. сопровождается химическим 
процессом. Примером служит фотохимическое разложение галогенидов сереб¬ 
ра, лежащее в основе черно-белой фотографии: А§ + Вг -> А§° + Вг°. 

В электронном спектре перманганата калия наблюдаются четыре полосы, соответ¬ 
ствующие переходам электронов с несвязывающих о-орбиталей (а и і 2 ) и л-орбиталей 
(е, / ь і 2 ), локализованных преимущественно на лиганде, на разрыхляющие орбитали 
(е*, і 2 "), локализованные на атоме металла (рис. 1.37): 

ѵ,: Мп(е*) <- О(?,), 17 700 см ѵ 2 : Мп(/ 2 ") ^ 0(6), 29 500 см~'; 
ѵ 3 : Мп(е*) <- О((,'), 30 300 см 1 ; ѵ 4 : Мп(? 2 ") ^ О((,'), 44 400 см 1 . 

Полоса с наименьшей энергией попадает в видимую часть спектра (3. = 10 7 /17 700 = 
= 565 нм), что соответствует поглощению зеленого света и пропусканию малиново¬ 
красного. 
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Рис. 1.37. Энергетическая диаграмма тетраэдрического иона Мп0 4 с л-связыванием 
(переходы электронов показаны стрелками) 
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1.3. МЕХАНИЗМЫ РЕАКЦИЙ С УЧАСТИЕМ 
КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 


Подавляющее большинство химических процессов протекает как последо¬ 
вательная цепь некоторых элементарных стадий, а уравнение реакции несет 
лишь информацию о главных конечных продуктах реакции. Эта последова¬ 
тельность элементарных превращений на пути от исходных веществ к продук¬ 
там и называется механизмом реакции. Промежуточные, обычно неустойчивые 
соединения, через которые происходит переход от реагентов к продуктам, 
называют интермедиатами. Любой интермедиат имеет определенное время 
жизни, обычно крайне непродолжительное, вплоть до ІО -14 с. На энергетиче¬ 
ском профиле реакции ему отвечает минимум (рис. 1.38, а). Как правило, 
интермедиаты могут быть зафиксированы в реакционной смеси спектральны¬ 
ми методами, и лишь в редких случаях их удается выделить в индивидуальном 
виде. Поэтому главную информацию о механизме реакции обычно получают 
через изучение ее кинетики — определяя константы скорости и рассчитывая 
параметры активации (энтальпию, энтропию, объем). В этом случае меха¬ 
низм — это модель, которая находится в соответствии с кинетическими дан¬ 
ными и которая может быть улучшена, дополнена, пересмотрена. 

В некоторых реакциях интермедиаты не образуются, а переход от реагентов 
к продуктам протекает последовательно — один из атомов постепенно удаля¬ 
ется, а другой приближается. В таком случае говорят, что реакция протекает 
через переходное состояние, или активированный комплекс, ему соответствует 
максимум на энергетическом профиле реакции (рис. 1.38, б). Активированные 
комплексы образуются и в том случае, когда реакция проходит через стадию 
интермедиата (см. рис. 1.38, а). 

Единая классификация реакций с участием координационных соединений 
не разработана до сих пор. Условно можно предложить следующую.классифи- 
кацию (рис. 1.39): 

1) реакции замещения, присоединения или отщепления лигандов, в ре¬ 
зультате которых изменяется координационная сфера металла; 




Рис. 1.38. Энергетические профили реакции, протекающей через образование интер¬ 
медиата (а) и переходное состояние (б) 
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Рис. 1.39. Классификация реакций с участием координационных соединений 

2) окислительно-восстановительные реакции, которые связаны с измене¬ 
нием электронной конфигурации металла, но не затрагивают его координа¬ 
ционное окружение; 

3) реакции координированных лигандов, в результате которых происходит 
изменение лиганда без изменения координационной сферы комплекса. 

Реакции замещения. В широком смысле под реакциями замещения понимают 
процессы замещения одних лигандов в координационной сфере металла дру¬ 
гими (рис. 1.40). Такие реакции могут протекать как с изменением степени 



Рис. 1.40. Возможные механизмы реакции замещения МХ„Ь + Ь* -> МХ„Ь* + Ь, типы 
интермедиатов и переходных состояний: 

А — ассоциативный механизм; О — диссоциативный механизм; / — механизм взаимного обме¬ 
на, 4 — механизм взаимного обмена с ассоциативной активацией; 4 — механизм взаимного 

обмена с диссоциативной активацией 
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окисления, так и без ее изменения. Следуя приведенной выше классифика¬ 
ции, будем использовать этот термин лишь применительно к реакциям, про¬ 
текающим без изменения степеней окисления. 

Классификация реакций замещения в неорганической химии (см. рис. 1.40) была 
разработана К. Лэнгфордом и Г. Греем. Она основана на определении так называемого 
предельного механизма, а не на описании конкретного механизма. Первоначально 
определяют стехиометрический механизм, затем — внутренний. 

Стехиометрический механизм. Это последовательность элементарных стадий при 
переходе от исходных веществ к продуктам. Он может быть диссоциативным (/)), ассо¬ 
циативным (А) и обменным (взаимного обмена, /). Диссоциативный и ассоциатив¬ 
ный процессы представляют собой как бы два предельных случая, прямо противопо¬ 
ложных один другому. Оба процесса протекают в две стадии через образование интер¬ 
медиата. 

Диссоциативный (В) механизм. Двухстадийный процесс в предельном случае проте¬ 
кает через интермедиат с меньшим координационным числом: 

<=± [МЦ] + Ь; [МЦ] + V-» МЬ 5 У 

Ассоциативный (А) механизм. Двухстадийный процесс, характеризуется образова¬ 
нием интермедиата с большим координационным числом: 

МГ 6 + У [МЬ 6 У]; [М^У] -> МЬ 5 У + 

Механизм взаимного обмена (/). По этому механизму протекает большинство реак¬ 
ций обмена. Процесс одностадийный и не сопровождается образованием интермедиа¬ 
та. В переходном состоянии реагент и уходящая группа связаны с реакционным цент¬ 
ром, входят в его ближайшую координационную сферу, и в процессе реакции проис¬ 
ходит вытеснение одной группы другой, обмен двух лигандов: 

М4 + У <=± [Ь-МЬ^-У] МЦУ+Г 

Переходное состояние представляет собой либо внешнесферный комплекс, либо в 
случае заряженных лигандов ионную пару [МХ 5 ІД + У‘. 

Внутренний механизм. Этот механизм характеризует процесс замещения лигандов 
на молекулярном уровне. Он показывает, какой из двух процессов — образование или 
разрыв связи в переходном состоянии — является лимитирующим. В случае если ско¬ 
рость реакции определяется образованием связи между реакционным центром и ре¬ 
агентом, говорят об ассоциативной активации. В противном случае, когда лимитиру¬ 
ющим фактором служит разрыв связи между реакционным центром и уходящей груп¬ 
пой, процесс протекает с диссоциативной активацией. Обращаясь к стехиометриче¬ 
скому механизму, легко заметить, что диссоциативному процессу всегда соответству¬ 
ет диссоциативная активация, ассоциативному — ассоциативная, т. е. понятие о внут¬ 
реннем механизме оказывается информативным лишь в случае механизма взаимного 
обмена — он может протекать как с диссоциативной (/^), так и с ассоциативной (/„) 
активацией. В случае механизма взаимного обмена с ассоциативной активацией (/ а ) 
скорость реакции зависит от природы атакующей частицы У. В переходном состоянии 
атом металла прочно связан как с уходящей группой, так и с атакующим нуклеофи¬ 
лом. Примером служит процесс замещения атома хлора на атом брома и иода в комп¬ 
лексе платины с диэтилентриамином (сііеп): 

[РіС1(с1іеп)] + + У--> [РіУ(с1іеп)] + + С1 

В случае разных атакующих частиц У = Вг, 1 скорости сильно различаются. 

При механизме взаимного обмена с диссоциативной активацией (1^) скорость ре¬ 
акции не зависит от природы реагента У. Атакующая и уходящая группы в переходном 
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состоянии слабо связаны с центральным ионом. По такому механизму протекает за¬ 
мещение воды на' аммиак и амин в аквакомплексах многих переходных металлов, 
например никеля: 

[№(Н 2 0) 6 ] 2+ + V-> [№(Н 2 0) 5 Ѵ] 2+ + Н 2 0 

В случае разных атакующих частиц V = 1МН 3 , ру скорости близки. 

Исследование механизмов реакций замещения в комплексах многих метал¬ 
лов находится пока на начальной стадии. Исчерпывающая информация полу¬ 
чена лишь для плоскоквадратных комплексов платины и октаэдрических ком¬ 
плексов хрома(ІІІ) и кобальта(ІІІ). Можно считать окончательно установлен¬ 
ным, что в большинстве комплексов платины(ІІ) замещение протекает по 
ассоциативному механизму (А, І а ) через интермедиат или переходное состоя¬ 
ние в форме тригональной бипирамиды. Октаэдрические комплексы коба- 
льта(ІІІ) реагируют диссоциативно (механизмы Д / а ). Конкретные примеры 
таких реакций будут рассмотрены при описании химии этих элементов. 

Реакции замещения лигандов, протекающие в растворах, широко исполь¬ 
зуют для синтеза разнообразных комплексных соединений: 

[ЩН 2 0) 6 ] 2+ + 61МН 3 + 21- = [№(Т^Н 3 ) 6 ]і 2 і + 6Н 2 0 
2Си(асас) 2 + 2СН 3 ОН + 20Н - = (асас)Си(р 2 -ОСН 3 ) 2 Си(асас) + 2(асас)- + 2Н 2 0 

Окислительно-восстановительные реакции. Большинство окислительно-вос¬ 
становительных процессов представляет собой сложную комбинацию отдель¬ 
ных элементарных стадий, на каждой из которых происходит перенос одного 
или, значительно реже, двух электронов. Одновременный перенос большего 
числа электронов в растворах невозможен. 

Одноэлектронный перенос может протекать по одному из двух механиз¬ 
мов: внешнесферно (путем туннелирования) либо внутрисферно (через мости¬ 
ковый лиганд). Внутрисферный механизм реализуется в комплексах, содержа¬ 
щих галогениды, гидроксид-ион, карбоксильные группы, способные высту¬ 
пать в качестве мостиков между металлами. Примером служит реакция между 
ионами пентаамминхлорокобальта(ІІІ) и гексааквахрома(ІІ). Процесс можно 
условно разбить на три стадии: 1) образование гетерометаллического комп¬ 
лекса с мостиковым хлорид-ионом; 2) электронный перенос; 3) распад мос- 
тикового комплекса. Образующийся ион [Со(МН 3 ) 5 ] 2+ , будучи лабильным, 
мгновенно превращается в аквакомплекс, а инертный ион [(Н 2 0) 5 СгС1] 2+ не 
вступает во взаимодействие с водой: 

[(Н^) 5 СоС1] 2+ + [Сг(ОН 2 ) 6 ] 2+ + 5Н+ ’ 5Н2 ° ► [Со(ОН 2 ) 6 ] 2+ + 51ЧБЦ + [(Н 2 0) 5 СгС1] 2+ 
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Если в системе отсутствуют частицы, которые могли бы выступать в роли 
мостиковых, процесс протекает внешнесферно: 

[Кн(ЫН 3 ) 6 ] 2+ + [Со(рЬеп) 3 ] 3+ = [Кн(>Ш 3 ) 6 ] 3+ + [Со(рЬеп) 3 ] 2+ 

Особо необходимо вьщелить реакции окислительного присоединения и вос¬ 
становительного элиминирования, которые будут рассмотрены в гл. 6. 

Реакции координированных лигандов. В данную группу реакций входят про¬ 
цессы модификации лигандов, координированных ионом металла. Так, дике- 
тонатные комплексы подобно свободным дикетонам можно нитровать, аци- 
лировать, галогенировать. Наиболее интересным и необычным примером ре¬ 
акций координированных лигандов служит темплатный синтез — своеобраз¬ 
ный метод «сборки» лиганда на ионе металла. 

Примерами служат образование фталоцианинов из нитрила фталевой кис¬ 
лоты, протекающее в присутствии ионов меди(П): 



и синтез макроциклического основания Шиффа из 2-аминобензальдегида на 
ионах никеля(ІІ): 



В отсутствие металла процесс протекает по другому пути, и в реакционной 
смеси желаемый продукт присутствует лишь в незначительном количестве. Ион 
металла выступает в темплатном синтезе в качестве матрицы (темплата), ста- 
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билизирующей один из продуктов, находящихся в равновесии, и смещающей 
равновесие в сторону его образования. Например, при взаимодействии ре¬ 
агентов X и У образуется смесь продуктов А и В, в которой преобладает про¬ 
дукт В, имеющий более низкую энергию. В присутствии иона металла в про¬ 
дуктах реакции преобладает вещество А в виде комплекса с ионом металла 
(рис. 1.41). 


Лабильные и инертные комплексы 

Термодинамическая устойчивость частицы определяется изменением энер¬ 
гии Гиббса реакции ее диссоциации либо значением константы устойчивости 
этого процесса. Кинетическая устойчивость показывает, насколько быстро дан¬ 
ная частица вступает во взаимодействие с другими частицами или претерпевает 
распад. Химическая частица считается инертной, если она вступает в реакцию с 
периодом полупревращения более 1 мин. (Период полупревращения — время, 
в течение которого в реакцию вступает половина взятого исходного вещества.) 
Частицы, реагирующие с более высокой скоростью, называют лабильными. Не¬ 
обходимо помнить, что кинетическая и термодинамическая устойчивость не 
зависят одна от другой. Вещество может иметь высокую константу устойчивости 
и в то же время быть инертным или, наоборот, лабильным. Некоторые примеры 
приведены в табл. 1.6. 


Таблица 1.6 

Константы устойчивости и период полупревращения в реакциях замещения 
лигандов в цианокомплексах некоторых металлов 


Комплекс 

Константа 

устойчивости* 

Период полупревращения, 
мин 

[ЩСШ 2 - 

ІО 30 

«і 

[Нв(С^ 4 ] 2 - 

ІО 42 

«і 

[Ре(СМ) 6 ] 3 ~ 

ІО 44 

»і 

[Ре(СШ 4 - 

ІО 37 

»і 

[Р1(СН) 4 ] 2 - 

ІО 40 

= і 


• При температуре 20 °С. 

Г.Таубе показал связь кинетической устойчивости октаэдрических комплек¬ 
сов с электронной конфигурацией центрального иона в октаэдрическом поле. 
Согласно теории Таубе к лабильным относятся комплексы: 

• обладающие хотя бы одной вакантной ^-орбиталью — они могут ее ис¬ 
пользовать в реакциях по ассоциативному (А, /„) механизму; 

• имеющие хотя бы один электрон на е^-орбитали — это способствует реак¬ 
ции по диссоциативному (Д 1^) механизму, так как удаление электрона с 
е^-орбитали понижает энергию переходного состояния. 

Таким образом, к инертным относят октаэдрические комплексы хрома(Ш) 
(? 2 ^), низкоспиновые комплексы железа(П) (і^) и железа(Ш) а также 

комплексы 4сД 5(/-переходных элементов с числом (/-электронов больше двух. 


53 





Рис. 1.41. Энергетическая диаграмма взаимодействия соединений X и V в отсутствие 
иона металла (а) и в его присутствии (б) 



Генри Таубе (род. 1915) 

Американский химик, занимающийся изучением механизмов 
неорганических реакций. В 1952 г. он обнаружил зависимость 
между электронной конфигурацией центрального атома и ско¬ 
ростью реакций обмена в гексаакваионах. В 1983 г. был удосто¬ 
ен Нобелевской премии по химии за исследование механиз¬ 
мов окислительно-восстановительных реакций. Занимается 
изучением комплексов молекулярного азота. С 1962 г. является 
профессором Стэнфордского университета. 


Контрольные вопросы 

1. Какие из перечисленных соединений: ВаТЮ 3 , ЫМЪ0 3 , ЬаСг0 3 , РеТЮ 3 , І^а^О,*, 
СиЬа 2 0 4 , Ьа 2 М§Ки0 6 — имеют структуру перовскита? Таблица ионных радиусов при¬ 
ведена в приложении к первому тому. Имейте в виду, что в сложных оксидных фазах в 
позициях В могут располагаться катионы двух разных металлов. 

2. Воспользовавшись теорией кристаллического поля, определите, нормальными 
или обращенными являются следующие шпинели: 2пРе 2 0 4 , СоРе 2 0 4 , Со 3 0 4 , Мп 3 0 4 , 
СиК1і 2 0 4 . 

3. Тиоцианат-ион 5С1Ч - имеет два донорных центра: жесткий и мягкий. Предполо¬ 
жите, какое строение будут иметь тиоцианатные комплексы кальция и меди(І). Поче¬ 
му не удается получить роданид меди(ІІ)? 

4. Спектр акваиона Сг 2+ (терм основного состояния 5 О) имеет две полосы (рис. 1.42), 
хотя среди термов ближайших возбужденных состояний нет ни одного с такой же 
мультиплетностью. Чем это объясняется? Какую окраску имеет этот ион? 

5. Используя приведенные значения параметра расщепления Д 0 , рассчитайте энер¬ 
гию стабилизации кристаллическим полем (кДж/моль) для следующих комплексов, 
а) [МпС1 6 ] 2 -, Д 0 = 15 000 см' 1 ; б) [Со(Н 2 0) 6 ] 2+ , Д 0 = 13 000 см -1 ; в) [СоСЦ] 2- , 
Д 0 ([СоС1 6 ] 4- ) = 21 000 см -1 . Энергию спаривания примите равной 19 000 см 1 (1 кДж = 
= 83,3 см -1 ). Рассчитайте магнитные моменты (спиновую составляющую) комплексов. 
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Рис. 1.42. Электромагнитная шкала (а); электронный спектр иона [Сг(Н 2 0) 6 ] 2+ (б) 

6. Используя теорию кристаллического поля, объясните, почему ион СКР реагиру¬ 
ет с ионом гексаакважелеза(ІІ) с образованием гексацианоферрата(ІІ), а с ионом 
гесаакваникеля(ІІ) с образованием тетрацианоникелата(ІІ). 

7. Константы равновесия реакций последовательного замещения воды в аквакомп¬ 
лексе меди(П) на аммиак составляют: А, = 2- 10 4 , К 2 = 4 - 10 3 , Аз = 1 • 10 3 , А 4 = 2 - ІО 2 , 
А 5 = 3-10-', Къ « 1. Чем объясняется трудность вхождения пятой и шестой молекул 
аммиака в координационную сферу меди? 

8. Как изменяется жесткость катионов при движении по З^-ряду? Согласуется ли 
это с порядком изменения констант устойчивости комплексов (ряд Ирвинга—Уиль¬ 
ямса; см. рис. 1.34)? 

9. Объясните, почему ион гексаакважелеза(ІІІ) бесцветный, а растворы солей 
железа)III) окрашены. 

10. Предложите механизм реакции 

[Ре(С^ 6 ] 3 - + [Со(С^ 5 ] 3 - = [Ре(СМ) 6 ]<- + [Со(СМ) 5 ] 2 - 

если известно, что введение в раствор роданид-ионов приводит к изменению скоро¬ 
сти реакции, а от присутствия аммиака скорость практически не зависит. Предложите 
объяснение этим фактам. 



Глава 2 

ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ 


2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Описание химии Д-элементов принято начинать с металлов четвертой груп¬ 
пы, так как элементы третьей группы, открывающие Д-ряды, практически ни 
в одном соединении не содержат Д-электронов; их химия будет рассмотрена в 
гл. 9, посвященной лантаноидам. В состав четвертой группы входят титан 22 Ті, 
цирконий 40 2г, гафний 72 НГ и резерфордий |04 К1. 

Первые три металла состоят из нескольких природных изотопов (табл. 2.1), 
некоторые из них — радиоактивные с большим периодом полураспада; на¬ 
пример, для ЦТ .г период полураспада составляет 3 ■ ІО 17 лет, для '^НГ — 
2 • ІО 15 лет. Элемент резерфордий в природе не встречается, все его изотопы 
радиоактивны; период полураспада наиболее долгоживущего изотопа 261 К.Г 65 с. 

Титан был открыт в 1791 г. английским химиком У. Грегором в минерале ильмени¬ 
те РеТЮ 3 . Независимо от него в 1795 г. немецкий химик М. Клапрот обнаружил этот 
элемент в минерале рутиле ТЮ 2 и назвал его в честь доолимпийских богов титанов — 
детей Урана и Геи. Титаны, впоследствии низвергнутые Зевсом в Тартар — царство 
тьмы, отличались гордыней и необузданностью нравов. Элемент цирконий, также от¬ 
крытый М. Клапротом в 1789 г., получил название от минерала циркона 2г0 2 (в пере¬ 
воде с арабского «золотистый»). Гафний был выделен из циркониевой руды лишь в 
1922 г. в лаборатории Н.Бора в Копенгагене голландцем Д.Костером и венгром Г.Хе- 
веши и назван в честь римского поселения НаГпіа, находившегося на месте нынешне¬ 
го Копенгагена. Резерфордий впервые был обнаружен советскими учеными в 1964 г. в 
продуктах спонтанного деления ядер, а позднее получен в США в циклотроне при 
бомбардировке изотопа 2 $Ри ускоренными ядрами неона: 

ідІЧе + 2 9 4 Ри —> |“КГ + 4цП 

Советские ученые выступили с инициативой назвать элемент курчатовием в честь 
академика И. В. Курчатова, возглавлявшего Объединенный институт ядерных иссле¬ 
дований в Дубне. Комиссией ШРАС элементу присвоено название резерфордий. Ре¬ 
зерфордий является первым элементом, следующим за актиноидами. Его электронная 
конфигурация 5 / і4 6Д 2 7і 2 аналогична конфигурации гафния 4 / і4 5Д 2 6і 2 , что подтверж¬ 
дается сходством их химических свойств. Безводный хлорид резерфордия ШС1 4 по ле¬ 
тучести близок НГС1 4 (температура возгонки 313 °С) и намного более летуч, чем тет¬ 
рахлориды актиноидов (температура кипения выше 1 500 °С). Это позволило чехосло¬ 
вацкому ученому И. Зваре отделить атомы резерфордия от актиноидов. Некоторые раз- 
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Таблица 2.1 


Свойства элементов четвертой группы 


Свойство 

Ті 

2г 

НС 

Заряд ядра 

22 

40 

72 

Атомная масса 

47,867 

91,224 

178,49 

Число стабильных изотопов 

5 

5 

6 

Электронная конфигурация 

[Аг]ЗД 2 4і 2 

[Кг]4Д 2 5і 2 

[Хе]4/ І4 5Д 2 6х 2 

В основном состоянии 

Энергия ионизации, кДж/моль: 




первая 

658,99 

639,70 

658,03 

вторая 

1312,2 

1264,0 

1437,6 

третья 

2653,3 

2219,2 

2248,1 

четвертая 

4177,8 

3319,1 

3213,0 

Сечение захвата тепловых 

4 

0,18 

105 

нейтронов, барн 




Металлический радиус*, нм 

0,146 

0,160 

0,159 

Ионный радиус**, нм: 




М(ІѴ) 

0,0745 

0,086 

0,085 

М(Ш) 

0,081 

— 

— 

М(П) 

0,100 

— 

— 

Электроотрицательность: 




по Полингу 

1,54 

1,33 

1,30 

по Оллреду—Рохову 

1,32 

1,22 

1,23 

Степень окисления*** 

(-1), 0, (2), 

3, 4 

(-1), 0, (1), (2), 
(3), 4 

Н), 0, (1), 
(2), (3), 4 


* Для координационного числа 12. 

** Для координационного числа 6. 

*** В скобках указаны неустойчивые степени окисления. 


личия в свойствах резерфордия и других элементов 4-й группы* (низкая устойчивость 
фторидных комплексов [ШТ 6 ] 2- ) объясняются релятивистским эффектом, который 
еще сильнее сказывается на химии элемента 105 дубния. 

В основном состоянии атомы элементов четвертой группы имеют элект¬ 
ронную конфигурацию (п- 1)й( 2 п5 2 (см. табл. 2.1). Суммарная энергия иониза¬ 
ции при переходе от титана к цирконию заметно снижается, что обусловлено 
уменьшением энергии связи яз-электронов с ядром; затем существенно не 
меняется. Лишь первый из элементов группы — титан проявляет высокую хи¬ 
мическую активность. 

Увеличение числа электронных слоев приводит к заметному росту атомных 
радиусов при переходе от титана к цирконию. Однако дальнейший рост атом¬ 
ного радиуса, связанный с появлением у атома гафния электронов на шестом 

* Ыа&ате У. // і. ІЧисІ. КасНосЬет. §сі. — 2005. — V. 6. — Р. А21. 
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энергетическом уровне, практически полностью нивелируется сжатием элек¬ 
тронных слоев при заполнении 4/-оболочки (лантаноидное сжатие), вслед¬ 
ствие чего атомные, а также ионные радиусы циркония и гафния практиче¬ 
ски совпадают (см. табл. 2.1). Это приводит к значительному сходству свойств 
соединений этих элементов и определяет трудность их разделения. 

Для элементов четвертой группы наиболее характерна степень окисления 
+4, при этом высокие энергии ионизации четырех электронов компенсируют¬ 
ся энергией образующихся связей и энергией кристаллической решетки. Вме¬ 
сте с тем подавляющее большинство соединений элементов четвертой группы 
(за исключением фторидов и оксидов) ковалентные, в них отсутствуют ионы 
М 4 *. По мере роста атомного радиуса степень ионности соединений аналогич¬ 
ного состава несколько увеличивается, возрастают температуры плавления и 
кипения, повышается устойчивость к гидролизу. Так, фторид титана(ІѴ) необ¬ 
ратимо разлагается водой, а аналогичные фториды циркония и гафния могут 
быть выделены из водных растворов в виде гидратов. Тригидраты фторидов 
циркония и гафния при медленном нагревании в токе азота отщепляют воду, 
превращаясь в безводные фториды. 

В ряду Ті — 2г—НГ устойчивость соединений с высшей степенью окисле¬ 
ния возрастает. Так, для титана устойчивы оксиды ТіО, Ті 2 0 3 , Ті0 2 и фториды 
ТіР 2 , ТіР 3 , ТіР 4 , а для циркония и гафния — только диоксиды 2г0 2 , НЮ 2 и 
тетрафториды 2гР 4 , НГР 4 . Образование химических соединений из простых 
веществ сопровождается затратой энергии на разрыв связей в исходных веще¬ 
ствах и выделением энергии при образо¬ 
вании новых химических связей. Напри¬ 
мер, при получении МР 2 , МР 3 , МР 4 из 
простых веществ затраты энергии на ато- 
мизацию металла и разрыв связей в мо¬ 
лекуле Р 2 одни и те же. С увеличением по¬ 
рядкового номера элемента энтальпии 
атомизации (см. далее табл. 2.3) возраста¬ 
ют и могут быть скомпенсированы за счет 
образования большего числа связей М—Р. 
Таким образом, наиболее характерными 
становятся фториды элемента в высшей 
степени окисления. Для германия, олова 
и свинца, которые в короткопериодном 
варианте Периодической таблицы нахо¬ 
дятся в одной группе с титаном, цирко¬ 
нием и гафнием, устойчивость степеней 
окисления изменяется в противополож¬ 
ном направлении: высшая степень окис¬ 
ления наиболее стабильна у германия. Это 
объясняют действием релятивистского эф¬ 
фекта (см. т. 2, гл. 5). 

Склонность к проявлению низких сте¬ 
пеней окисления +2, +3 у титана выше, 
чем у его тяжелых аналогов (рис. 2.1). Со¬ 
единения титана(ІІІ) в виде акваионов 



Рис. 2.1. Диаграмма Фроста для эле¬ 
ментов четвертой группы при рН О 
(сплошные линии) и рН 14 (пунктир¬ 
ная линия) 
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присутствуют в кислых водных растворах, из которых выделены соответству¬ 
ющие сульфаты и галогениды. Соединения циркония(ІІІ) и гафния(ІІІ) в вод¬ 
ных растворах не существуют, так как легко окисляются водой. С понижением 
степени окисления усиливаются основные и восстановительные свойства со¬ 
ответствующих соединений; например, гидроксид титана Ті(ОН) 3 оказывает¬ 
ся более сильным основанием, чем гидратированный оксид титана(ІѴ). 

Координационные числа и пространственное строение комплексных со¬ 
единений определяются электронной конфигурацией, размерами, стериче- 
скими и электронными взаимодействиями центрального атома металла и ли¬ 
гандов. Для титана типично координационное число 6 и, реже, 4; в соедине¬ 
ниях циркония и гафния часто наблюдаются координационные числа 7 и 8 
(табл. 2.2). 

Атомы элементов четвертой группы подобно другим переходным металлам 
активно используют «(-орбитали для образования химических связей. Большие 
атомные радиусы и гибридизация 5 -, р-, «(-орбиталей обусловливают возмож¬ 
ность образования комплексов циркония и гафния с высокими координаци¬ 
онными числами. Так, образование комплексов с координационным числом 9 
можно представить как результат гибридного перекрывания одной 5 -, трех р- и 
пяти «(-орбиталей металла с последующим заполнением их лигандами («(^-гиб¬ 
ридизация). Во фторидном комплексе [2гР 8 ] 4 “, имеющем форму двухшапоч- 


Табл и ца 2.2 

Степени окисления, электронные конфигурации, координационные числа 
и геометрия соединений элементов четвертой группы 


Степень 

Электрон¬ 
ная конфи¬ 
гурация 

Координа- 

Геометрия 

Примеры ионов и соединений 

ния 

ЧИСЛО 

титана 

циркония, гафния 

-1 

г / 5 

6 

Октаэдр 

[Ті(Ьіру) 3 ] 

[2т(Ьіру)зГ 

0 

г/ 4 

6 

Октаэдр 

ТІ(СО) 6 * 

— 

+2 

й 1 

6 

Октаэдр 

ТІО, ТІС1 2 

— 

+3 

й х 

6 

Октаэдр 

[ТІ(Н 2 0) 6 р 

2тІ, 

+4 


4 

Тетраэдр 

ТіС1 4 

2гС1 4 (г.) 



6 

Октаэдр 

[ТІР 6 ] 2 - 

СаТіОз 

[2тР 6 ] 2 - 



7 

Пентагональ¬ 
ная бипирамида 

[ТіО(С 2 0 4 ) я ] 4 

^Н 4 ) 3 [2тР 7 ], 2Ю 2 



8 

Квадратная 

антипризма 

— 

[2г(асас) 4 ] 



8 

Двухшапочная 
три тональная 
призма 


[2тР 8 ] 4 ', [НГР 8 ] 4 ~ 



8 

Додекаэдр 

Ті(М0 3 ) 4 

[2г(С 2 0 4 )Д 4 - 


* Получен конденсацией паров Ті и СО в матрице инертного газа при температуре 10 — 
15 К. 
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ной тригональной призмы, в гибридизации 
не принимает участие ^-орбиталь, ей со¬ 
ответствует несвязывающая молекулярная 
орбиталь (рис. 2.2); это отвечает Лр 3 -гиб- 
Л/> 3 -Гибридизация ридизации. В качестве лигандов могут выс- 

а тупать и другие неорганические ионы (суль¬ 

фат-, нитрат-, роданид- и др.), а также орга¬ 
нические молекулы — бипиридил (Ьіру), 
этилендиамин (еп) и др. (см. табл. 2.2). Бла¬ 
годаря комплексообразованию гидроксид 
титана(ІѴ) Ті0 2 -хН 2 0 хорошо растворяет¬ 
ся в уксусной и винной кислотах, присут¬ 
ствие которых препятствует гидролизу солей 
титана. Хелатные комплексы циркония(ІѴ) 
Рис. 2.2. Схема образования комп- с бидентатными кислородцонорными лиган- 
лекса [2гР 8 ] 4 - по методу валентных Д ами > например ацетилацетоном, стабиль- 

связей (а) и его строение (б) ны и легко переходят в газовую фазу, что 

позволяет использовать их для нанесения тер¬ 
мостойких пленок оксида циркония. 

В состояниях с низкими степенями окисления, особенно в случае цирко¬ 
ния и гафния, наблюдается перекрывание 4 сі- или 5г/-орбиталей, приводящее 
к возникновению кластеров со связями металл —металл, например хлорида 
2гС1, со слоистой графитоподобной структурой. 

Известны и металлоорганические соединения, например циклопентадиен ильные 
комплексы М(ср) 2 С1 2 . Эти вещества летучи, растворяются в неполярных растворите¬ 
лях, легко разрушаются на воздухе. В водных растворах происходит разрыв связи Ті — СІ 
и образование оксопроизводных [(п 5 -ср) 2 Ті(Н 2 0)— О— (Н 2 0)Ті(ц 5 -ср) 2 ] 2+ . 

2.2. НАХОЖДЕНИЕ В ПРИРОДЕ, ПОЛУЧЕНИЕ 
И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

Нахождение в природе. Из металлов четвертой группы в природе наиболее 
распространен титан (0,63 мае. %), он занимает девятое место среди всех эле¬ 
ментов. Цирконий (0,016 мае. %) и гафний (3- 10 -4 мае. %) существенно усту¬ 
пают титану по распространенности и относятся к числу редких. Все нерадио¬ 
активные элементы четвертой группы в природе встречаются исключительно 
в виде соединений. Из минералов титана наибольшее значение имеют рутил 
Ті0 2 , ильменит РеТі0 3 , перовскит СаТі0 3 , из минералов циркония — бадде- 
леит 2г0 2 и циркон 2г8і0 4 . Гафний относится к рассеянным элементам, прак¬ 
тически не образует самостоятельных минералов*, встречаясь исключительно 
в виде примеси к соединениям циркония. 

Получение. Простые вещества получают металлотермическим восстановле¬ 
нием хлоридов, фторидов или фторидных комплексов. В качестве восстанови¬ 
теля обычно используют магний, кальций или натрий: 

* Существует минерал гафнон НГ$Ю 4 в сростках с цирконом 2г8Ю 4 . 
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МС1 4 + 2М§ 


900 °С 

-> М + 2М§С1 2 (М = Ті, 2г, НГ) 

850 °С 

МР 4 + 2Са --> М + 2СаР 2 (М = 2г, НГ) 

750 “С 

К 2 [МР 6 ] + 4Nа-> М + 4№Р + 2КР (М = 2г, НГ) 

Восстановление протекает ступенчато, через стадии образования низших 
галогенидов. 

Возникает вопрос: почему восстановлению подвергают хлориды элементов, а не 
их оксиды, которые к тому же встречаются в природе. Это объясняется тем, что выс¬ 
шие оксиды титана, циркония и гафния — тугоплавкие кристаллические вещества, 
характеризующиеся высокой энергией кристаллической решетки и низкой химиче¬ 
ской активностью. Так, водород при температуре 900 °С восстанавливает Ті0 2 лишь до 
Ті 3 0 5 . Продукт реакции металлотермии с участием N 3 , М§, Са содержит примеси ин- 
терметаллидов и низших оксидов. 




Температура, °С 
6 


Рис. 2.3. Схема реактора ( а ) для иодидного рафиниро¬ 
вания титана ( / — подвод тока; 2 — трубка для ввода 
титановой губки и иода; 3 — стенка сосуда; 4 — нагре¬ 
ваемая проволока; 5 — решетка для поддержания тита¬ 
новой губки; 6 — вакуумный вывод); зависимость ско¬ 
рости осаждения титана на вольфрамовой нити от тем¬ 
пературы реактора (б) 
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Поскольку при высоких температурах титан, цирконий и гафний взаимо¬ 
действуют с кислородом и азотом, процесс проводят в атмосфере аргона или 
гелия. Металл при этом получают в виде пористой массы — губки, содержа¬ 
щей примеси непрореагировавшего восстановителя (магния, кальция) и об¬ 
разовавшихся солей. Его очищают обработкой слабым (1%-м) раствором со¬ 
ляной кислоты или нагреванием в вакууме, при этом летучие металлы (маг¬ 
ний, натрий) и галогениды переходят в пар. Очищенную губку переплавляют 
в слиток в электродуговых печах. 

Для получения высокочистых металлов с содержанием примесей менее 0,1 % 
используют метод иодидного рафинирования, предложенный нидерландским 
химиком А. ван Аркелем в 1925 г. (рис. 2.3, а). Неочищенный металл нагревают 
в вакуумированном сосуде с небольшим количеством иода. Пары образующе¬ 
гося при этом галогенида: 

200 °С 

Ті(тв.) + 2і 2 (г.) <-> ТІІ 4 (г.) 

соприкасаются с раскаленной до 1 400 °С титановой (вольфрамовой) нитью и 
разлагаются. Титан осаждается на нити в виде крупных кристаллов, а выделив¬ 
шийся иод вступает в реакцию с новыми порциями металла. В ходе процесса 
иод практически не расходуется, а выполняет роль переносчика металла из 
холодной зоны в горячую. Такие процессы называют химическими транспорт¬ 
ными реакциями. 

Интересно, что скорость осаждения титана на нити немонотонно зависит от тем¬ 
пературы стенок реактора (рис. 2.3, б). Она достигает максимума при температуре 200 °С, 
при дальнейшем нагревании резко падает, при 400 °С становясь практически равной 
нулю, и возвращается к прежним значениям лишь около 520 °С. Это объясняется обра¬ 
зованием различных веществ. При низких температурах взаимодействие титана с иодом 
приводит к образованию тетраиодида ТіІ 4 , обладающего высокой летучестью. При тем¬ 
пературе выше 300 °С образуется дииодид ТіІ 2 , имеющий гораздо более низкую лету¬ 
честь, которая становится существенной лишь при температуре выше 500 °С. 

Применение. Титан благодаря легкости (плотность титана вдвое меньше плот¬ 
ности стали), термической, механической и коррозионной стойкости — важ¬ 
ный конструкционный материал. Он химически устойчив в морской воде, ра¬ 
створах щелочей, а при температуре 300 —350 °С титановые сплавы в 10 раз 
прочнее алюминиевых. Введение в титан и цирконий легирующих добавок 
придает металлам ценные механические свойства. Например, прочность и стой¬ 
кость к растрескиванию титановых сплавов, содержащих 3 — 6% алюминия, 
почти втрое выше, чем технического титана, а их коррозионная стойкость в 
15 раз больше, чем нержавеющей стали. Из титана изготавливают корпуса и 
детали самолетов, ракет, подводных лодок, газотурбинных двигателей, хими¬ 
ческих реакторов. Он хорошо вживляется в организм человека, поэтому из 
него делают протезы. Цирконий, очищенный от гафния, ввиду малого сече¬ 
ния захвата нейтронов, применяется в атомном реакторостроении в качестве 
оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов), содержащих ядерное топли¬ 
во (уран, плутоний и т.д.). Гафний в отличие от циркония имеет большое 
сечение захвата тепловых нейтронов и используется как поглотитель нейтро¬ 
нов для контроля мощности ядерных реакторов энергетических установок, 
например, атомных подводных лодок. 
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Цирконий и гафний служат легирующими добавками к титановым, вольф¬ 
рамовым, железоникелевым суперсплавам, сохраняющим высокую механи¬ 
ческую прочность и коррозионную стойкость при температурах выше 1 000 °С. 
Они находят применение в качестве материалов в химическом машинострое¬ 
нии, самолетостроении, электронике (вакуумные вводы, экраны, геттеры 
и т.д.). Карбиды и нитриды циркония и гафния начинают конкурировать с 
карбидами ниобия, тантала и вольфрама в качестве износостойких твердых 
материалов для наконечников сверл, буров и рабочих поверхностей режущего 
инструмента. Твердые растворы на основе карбидов тантала и гафния имеют 
температуру плавления около 4 200 °С, рекордную по тугоплавкости. 


Химическая технология титана, циркония и гафния 

Переработка рутила Ті0 2 и ильменита РеТі0 3 . Рутиловые и ильменитовые 
руды обычно содержат значительные количества магнетита Ре 3 0 4 , от которого 
их очищают методом магнитной сепарации, используя ферромагнетизм этого 
оксида. Вскрытие обогащенного концентрата с целью получения ТіС1 4 осуще¬ 
ствляют хлорированием в присутствии углерода: 

900 °С 

Ті0 2 + 2С1 2 + 2С-> ТіС1 4 + 2СО 

900 °С 

2РеТі0 3 + 7С1 2 + 6 С-> 2ТіС1 4 + 2РеС1 3 + 6СО 

Образующиеся при этом хлориды имеют разные температуры кипения, что 
позволяет разделить их. Для полной очистки тетрахлорида титана от примеси 
хлорида железа(ІІІ) смесь пропускают через колонку с твердым хлоридом на¬ 
трия, который поглощает РеС1 3 , переводя его в нелетучий тетрахлороферрат(ІІІ) 
Иа[РеС1 4 ], или через активированный уголь, полностью задерживающий РеС1 3 . 

Для получения оксида титана(ІѴ) прибегают к кислотному вскрытию иль¬ 
менита, которое проводят, обрабатывая концентрат руды горячей концентри¬ 
рованной серной кислотой: 

150 °С 

2РеТЮ 3 + 6Н 2 $0 4 (конц.)-> Ре 2 ($0 4 ) 3 + 2Ті050 4 + $0 2 Т + 6Н 2 0 

В результате сильноэкзотермической реакции масса самопроизвольно разо¬ 
гревается. При выщелачивании образовавшихся продуктов горячей водой зна¬ 
чительная часть титана выпадает в осадок в виде титановой кислоты, а практи¬ 
чески все железо остается в растворе: 

90 °С 

Ті050 4 + (х+ 1)Н 2 0-> Ті0 2 хН 2 0І + Н 2 50 4 

Выделившийся осадок отфильтровывают, промывают водой и прокаливают 
при температуре 800 °С: 

г 

Ті0 2 хН 2 0 = Ті0 2 + хН 2 0 

Лишь незначительное количество гидроксида железа(ІІІ) выводится из рас¬ 
твора вместе с титановой кислотой вследствие адсорбции. Для полного удале¬ 
ния примеси железа (это необходимо, например, при производстве титановых 
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белил) в раствор добавляют железные опилки в количестве, необходимом для 
восстановления Ре 3+ в Ре 2+ : 

Ре 2 (50 4 ) 3 + Ре = ЗРе80 4 

Осадок гидроксида железа(ІІ) в отличие от гидроксида железа(ІІІ) в кислой 
среде не образуется. 

Оксид титана также можно получить при окислении тетрахлорида титана 
кислородом: 

1 000 °С 

ТіС1 4 + 0 2 -> Ті0 2 + 2С1 2 

Переработка циркона 2г8Ю 4 . Циркон представляет собой островной ортоси¬ 
ликат (рис. 2.4), в котором примерно 1 % атомов циркония замещены на гаф¬ 
ний. Этот минерал обладает прочной кристаллической решеткой, что делает его 
устойчивым даже к концентрированным растворам кислот. Для перевода содер¬ 
жащихся в нем циркония и гафния в раствор используют несколько методов. 

1. Карбонатный метод — спекание с содой: 

1000 °С 

2г8Ю 4 + 3№ 2 С0 3 -> № 2 2Ю 3 + N 348104 + ЗС0 2 Т 

При недостатке соды возможно образование цирконосиликата: 

2г8Ю 4 + № 2 2г0 3 = ^ 2 2г8Ю 5 + 2Ю 2 

При выщелачивании пека кислотой цирконаты переходят в раствор в форме 
солей цирконила (2гОС1 2 ), а кремний выделяется в виде осадка кремниевых 
кислот. 



Рис. 2.4. Строение циркона: 

а — кристаллическая решетка; б — представление в форме полиэдров 
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2. Щелочной метод — сплавление с щелочами: 

500 °С 

2г5Ю 4 + 6 №ОН-> № 2 2Ю 3 + N 348104 + ЗН 2 ОТ 

Измельченный плав выщелачивают соляной кислотой. 

3. Фторидный метод — спекание с фторосиликатами: 

700 °С 

2г8Ю 4 + К 2 8 іР 6 -> К 2 2гР 6 + 28Ю 2 

При обработке горячей водой фтороцирконат растворяется, что позволяет 
отделить его от кремнезема. 

4. Хлоридный метод — хлорирование в присутствии углерода: 

900 °С 

2г8Ю 4 + 4С1 2 + 4С-> 2гС1 4 + 5іС1 4 + 4СО 


2.3. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

Титан, цирконий и гафний в виде слитков — твердые серебристо-белые 
металлы, ковкие и пластичные, хорошо поддаются механической обработке. 
Однако даже незначительная доля примесей резко изменяет их механические 
свойства (пластичность, ковкость, прочность на разрыв, твердость), делая их 


Таблица 2.3 

Свойства металлов четвертой группы 


Свойство 

Ті 

2 г 

НГ 

Температура плавления, °С 

1 667 

1 857 

2 230 

Температура кипения, °С 

3 285 

4 200 

5 200 

Энтальпия плавления, кДж/моль 

20,9 

23,0 

25,5 

Энтальпия испарения, кДж/моль 

428,9 

581,6 

661,1 

Энтальпия атомизации, кДж/моль 

469,9 

608,8 

619,2 

Плотность*, г/см 3 

4,54 

6,51 

13,31 

Электрическое сопротивление**, мкОм • см 

42,0 

42,1 

35,1 

Модуль Юнга, ГПа 

120,2 

98,0 

141,0 

Стандартный электродный потенциал С(ЭО 2 , /Э 0 ), В 

- 0,88 

-1,57 

-1,70 

Тип кристаллической решетки* 

Гексаго- 

Гексаго- 

Гексаго- 


нальная 

нальная 

нальная 

Температура перехода гексагональной рещетки 
в кубическую, °С 

885 

862 

1 740 


* При температуре 25 °С. 
** При температуре 20 °С. 
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Рис. 2.5. Зависимость температуры плавления (пунктирные линии) и температуры ки¬ 
пения (сплошные линии) простых веществ 4-й и 14-й групп от порядкового номера 


более твердыми и хрупкими. Среди тугоплавких металлов титан — один из 
наиболее легких. Из-за практически одинаковых атомных радиусов отношение 
плотностей гафния и циркония близко к 2, т.е. примерно равно отношению 
их атомных масс. 

Титан, цирконий и гафний имеют гексагональную плотноупакованную 
структуру, которая при высоких температурах трансформируется в кубиче¬ 
скую объемно-центрированную. Высокие температуры плавления, а также срав¬ 
нительно низкая электропроводность (в 10 раз меньше, чем у алюминия) 
объясняются взаимодействием частично заполненных электронами й'-орбита- 
лей, которые вносят ковалентный вклад в металлическую связь, увеличивая 
прочность кристаллической решетки. Упрочнение химической связи по мере 
усиления перекрывания й'-орбиталей приводит к увеличению температур и 
энтальпий плавления, кипения, а также энтальпий атомизации (табл. 2.3) 
при движении вниз по группе. В этом состоит принципиальное отличие пере¬ 
ходных элементов от ^-металлов, содержащих равное число валентных элект¬ 
ронов: германия, олова и свинца. Из-за отсутствия сі-сі - перекрырания они 
отличаются низкими температурами плавления и кипения и энтальпиями ато¬ 
мизации (рис. 2.5). 

2.4. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

При обычной температуре титан, цирконий и гафний в компактном виде 
(т.е. в форме слитков, толстой проволоки и т.д.) на воздухе коррозионно 
устойчивы. Например, титан в противоположность сплавам на основе железа 
не ржавеет даже в морской воде. Это объясняется образованием на поверхно¬ 
сти тонкой, но сплошной и плотной защитной пленки оксида. При нагрева¬ 
нии пленка разрушается, и активность металлов заметно возрастает. Так, 
в атмосфере кислорода компактные металлы загораются лишь при температу¬ 
ре белого каления (1 000 °С), превращаясь в порошки оксидов М0 2 . Реакции с 
азотом и водородом протекают примерно при тех же температурах, но гораздо 
медленнее, при этом образуются нитриды МN и гидриды МН Х (х = 1 - 4). 
Площадь поверхности металла существенно влияет на скорость реакций окис- 
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ления: тонкие стружки титана, циркония и гафния ярко вспыхивают при вне¬ 
сении в пламя, а очень мелкие порошки пирофорны — на воздухе самовос¬ 
пламеняются. Циркониевая пыль, состоящая из частиц размером менее 10 мкм, 
на воздухе может взрываться. Это необходимо учитывать при механической 
обработке металлов. 

Реакция с галогенами начинается при слабом нагревании и, как правило, 
сопровождается выделением значительного количества теплоты, при этом 
всегда образуются тетрагалогениды МХ 4 . Лишь взаимодействие с иодом требу¬ 
ет более высоких (200 °С) температур. 

Все три металла имеют отрицательные стандартные электродные потенциалы 
(см. табл. 2.3) и должны выделять водород из воды, поскольку Е°ж( Н + /Н 2 ) 
при рН 7 равен -0,414 В. Однако образование защитного оксидного слоя кине¬ 
тически тормозит реакцию 

М + 2Н 2 0 = М0 2 + 2Н 2 

которая с заметной скоростью протекает лишь при высоких (более 800 °С) 
температурах. 

В отличие от циркония и гафния титан при нагревании реагирует с соля¬ 
ной и разбавленной серной кислотами с выделением водорода и образовани¬ 
ем солей титана(ІП) (^ 2 98 (Ті 3+ /Ті 0 ) = -1,21 В): 

2Ті + 6НС1 = 2ТІС1 3 + ЗН 2 Т 

Взаимодействие с соляной кислотой протекает гораздо энергичнее, чем с 
серной кислотой такой же концентрации, что объясняется образованием рас¬ 
творимых хлоридных комплексов. 

Титан растворяется также в концентрированной плавиковой кислоте с образова¬ 
нием зеленых растворов. Высказано предположение, что ионы Ті 3+ под действием фто- 
рид-ионов диспропорционируют*: 

2Ті 3+ + 6Р--> [Ті Р б ] 2 + Ті 2+ 

а зеленая окраска обусловлена неустойчивыми аквакомплексами титана(ІІ): 

2Ті + 6НР - [ТіР 6 ] 2 - + Ті 2+ + ЗН 2 Т 

На воздухе раствор медленно окисляется, становясь сначала красно-бурым (Ті(ІІІ)), 
а затем обесцвечиваясь (Ті(ІѴ)). Суммарная реакция, таким образом, имеет вид 

Ті + 6НР + 0 2 = Н 2 [ТіР 6 ] + 2Н 2 0 

Крайне медленно титан растворяется в разбавленной и концентрирован¬ 
ной азотной кислоте, а также в царской водке — протеканию реакции пре¬ 
пятствует образование на поверхности металла слоя (3-титановой кислоты. При 
взаимодействии с олеумом образуется сульфат титана(ІѴ) и выделяется сер¬ 
нистый газ: 


Ті + 4Н 2 $ 2 0 7 = Ті($0 4 ) 2 + 2$0 2 Т + 4Н 2 $0 4 

При нагревании порошок титана медленно растворяется в концентриро¬ 
ванных растворах и расплавах щелочей: 


* КдІІе и., КдІІе Р. // Ап§е\ѵ. СІіет. Іпі. Ей. — 2003. — V. 42. — Р. 4540. 
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Ті + 2№ОН + Н 2 0 = N 82 X 103 + 2Н 2 Т 

Цирконий и особенно гафний гораздо более устойчивы к окислению кис¬ 
лотами по сравнению с титаном. Они не реагируют ни с одной из разбавлен¬ 
ных кислот за исключением плавиковой. При выдерживании гафниевой фоль¬ 
ги в дымящей азотной кислоте при температуре 35 °С скорость коррозии со¬ 
ставляет 0,0112 мм в год. Оба металла (цирконий и гафний) энергично реаги¬ 
руют лишь со смесью азотной и плавиковой кислот: 

ЗМ + 4ЬШ0 3 + 21НХ = ЗН 3 [МХ 7 ] + 4NОТ + 8Н 2 0 

Медленнее протекает взаимодействие циркония и гафния с плавиковой 
кислотой и концентрированной серной кислотой: 

М + 7НР = Н 3 [МР 7 ] + 2Н 2 Т 
М + 5Н 2 80 4 = Н 2 [М($0 4 ) 3 ] + 2$0 2 Т + 4Н 2 0 

Концентрированная НN0 3 повышает коррозионную стойкость металлов, 
способствуя образованию защитной пленки. 

Цирконий и гафний в противоположность титану с щелочами не реагиру¬ 
ют. Особенно устойчив гафний: коррозия металла не наблюдается даже в ки¬ 
пящем расплаве гидроксида натрия в присутствии пероксида натрия. 


2.5. ОКСИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ 

Диоксиды Э0 2 . В настоящее время известно несколько оксидов титана, на¬ 
чиная от низших, например Ті 6 0, Ті 3 0, представляющих собой твердые рас¬ 
творы кислорода в титане, до высшего ТЮ 2 . В целом для металлов четвертой 
группы наиболее характерны диоксиды М0 2 (табл. 2.4). 

Диоксид титана ТЮ 2 существует в виде трех полиморфных модификаций: 
рутила, анатаза и брукита, которые встречаются в природе в виде минералов. 
Брукит и анатаз относятся к низкотемпературным модификациям оксида ти¬ 
тана и при нагревании выше 850 °С превращаются в термодинамически более 


Таблица 2.4 

Свойства диоксидов элементов четвертой группы 


Оксид 

Тип структуры 

Стандартная 

энтальпия 

образования, 

кДж/моль 

Температура 
плавления, °С 

Плотность, 

г/см 3 

ТЮ 2 (рутил) 

Тетрагональная 

-944 

1 870 

4,2-4,6 

ТЮ 2 (анатаз) 

» 

-938 

— 

3,8-4,0 

ТЮ 2 (брукит) 

Ромбическая 

— 

— 

4,1 

2г0 2 

Кубическая; тип СаР 2 ; 
устойчива выше 2 200 °С 

-1 100 

2 700 

6,3 

НЮ 2 

Кубическая; тип СаР 2 ; 
устойчива выше 2 700 °С 

-1 117 

2 780 

9,7 
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Фті Оо 


Рис. 2.6. Строение рутила (а), анатаза (б), 
брукита (в) (показаны октаэдры [Ті0 6 ] ); 
кристаллическая решетка рутила (г) 


устойчивый рутил. Структура всех трех модификаций построена из кислород¬ 
ных октаэдров [ТЮ 6 ], в центрах которых находятся атомы титана. В случае 
рутила октаэдры имеют по два, анатаза — по четыре, брукита — по три общих 
ребра (рис. 2.6). Сочленение по ребрам приводит к искажению кислородных 
октаэдров и уменьшению плотности модификаций ТЮ 2 . 

Известны также две модификации высокого давления: ромбическая (4 000 атм, 
1 000 °С) и гексагональная (> 25 000 атм). В кратере вулкана Риес (Германия) недавно 
обнаружен ТЮ 2 , изоструктурный бадделеиту 2г0 3 , т.е. построенный из полиэдров 
[ТіОу] ; он на 11% плотнее рутила*. При давлении выше 60 000 атм и температуре 
1 000 К синтезирована еще одна новая модификация ТЮ 2 со структурой типа РЬС1 2 , 
которая оказалась самой твердой среди оксидов**. 


* ѢгевуА.Е. // Зсіепсе. - 2001. - V. 293. - Р. 146. 

** ОиЬгоѵтку Ь.5. // ІХаіиге (ЬошЗоп). — 2001. — V. 410. — Р. 653. 
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Рис. 2.7. Строение оксида 2Ю 2 : 
а — моноклинный (бадделеит); 6 — кубический 


Диоксиды 2Ю 2 и НЮ 2 имеют также по три кристаллические модификации: моно¬ 
клинные (наиболее устойчивы), тетрагональные и кубические (типа СаР 2 ) с коорди¬ 
национными числами металла 7 и 8. Переход моноклинных модификаций (рис. 2.7, а) 
в тетрагональные сопровождается уменьшением объема, повышением координаци¬ 
онного числа металла и плотности вещества. Например, плотность моноклинного 2Ю 2 
(бадделеита) составляет 5,68 г/см 3 , кубического — 6,27 г/см 3 . При понижении темпе¬ 
ратуры это приводит к возникновению напряжений и растрескиванию массивных 
образцов, что препятствует применению чистого 2Ю 2 в качестве огнеупорного мате¬ 
риала. Однако замещение части ионов 2г 4+ в кристаллической решетке двух- и трехза¬ 
рядными катионами с большими радиусами приводит к увеличению параметров кри¬ 
сталлической решетки и стабилизации кубической модификации от комнатной тем¬ 
пературы до температуры плавления. Электронейтральность при этом сохраняется за 
счет образования анионных вакансий Ѵ^ (см. т. 1, с. 184): 

СаО + 2Ю 2 = Са|+ + 0 0 + К 0 2 ~ 

Безводные диоксиды Э0 2 обычно получают прокаливанием кислородсо¬ 
держащих солей и гидроксидов. Они представляют собой белые тугоплавкие 
вещества. Ионная составляющая химической связи, энергия кристаллической 
решетки, температура плавления возрастают, а энтальпия образования убы¬ 
вает вниз по группе (см. табл. 2.4). Благодаря большой энергии кристалличе¬ 
ской решетки диоксиды обладают высокой инертностью; например, диоксид 
циркония не реагирует с расплавленным алюминием даже при температуре 
700 °С. Диоксиды не растворяются не только в воде, но и в растворах кислот 
(кроме НР) и щелочей. Лишь при длительном нагревании они медленно взаи¬ 
модействуют с концентрированными кислотами, например: 

зоо°с 

2г0 2 + 2Н 2 80 4 (конц.) + ^Р1 4 ) 2 $0 4 -> (МН 4 ) 2 2г($0 4 ) 3 + 2Н 2 0 
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Датчики и топливные элементы на основе диоксида циркония 

Высокая концентрация вакансий Ѵо~ обеспечивает высокую подвижность 
ионов О 2 и электропроводность оксида циркония 2Ю 2 , легированного каль¬ 
цием. Такой модифицированный диоксид циркония используют как твердый 
электролит в электрохимических датчиках для определения парциального дав¬ 
ления кислорода (Лэ 2 ), например, в выхлопных газах автомобилей (рис. 2.8, а), 
измерения поглощения кислорода при дыхании, активности кислорода, рас¬ 
творенного в расплавах металлов, химических источниках тока и т.д. 

Пористые электроды проницаемы для кислорода в обоих направлениях. Если 

парциальные давления в исследуемом газе ( р 0і ) и со стороны электрода срав¬ 
нения (Ро 2 ) различаются, то возникает электродвижущая сила ( Е ), которую 
можно рассчитать по формуле 


Е = 


КТ 
4 Е 


1п 



гае Т— температура; К — универсальная газовая постоянная; Е— число Фарадея. 

Измерение электродвижущей силы позволяет определить парциальное дав¬ 
ление кислорода в исследуемой системе. 

Стабилизированный диоксид циркония применяют и для создания топлив¬ 
ных элементов (рис. 2.8, б ), в которых одно из электродных пространств содер- 
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Рис. 2.8. Схема датчика и топливного элемента: 

а датчик для определения парциального давления кислорода (/ — кислород в иссле- 
дуемом газе; 2— ЭДС ячейки; 3 — пористый платиновый электрод; 4— воздух (стандарт¬ 
ное Ро 2 )\ 3 — твердый электролит 2Ю 2 /СаО); б — топливный элемент (/ — топливо 
(Н 2 ); 2 — электрический ток; 3 — окислитель (0 2 ) из воздуха; 4 — тепло (85 °С), водяное 
или воздушное охлаждение; 5 — водяной пар и воздух; 6 — катод; 7— катализатор; 8 — 
твердый электролит 2г0 2 /Са0; 9 — анод; 10 — рециркуляция топлива) 
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жит воздух или кислород, другое — горючий газ, например водород или оксид 
углерода(ІІ). В результате реакции 

н 2 + ‘/ 2 о 2 = н 2 о ' 

или 

со + ‘/ 2 о 2 = со 2 

между электродами возникает разность потенциалов, т. е. химическая энергия 
сгорания превращается в электрическую. 

Преимущества таких топливных элементов: отсутствие поляризации элект¬ 
родов, высокая плотность тока (0,5 А/см 2 ) и высокая удельная энергия 
(0,5 Вт/см 2 ). Процесс, происходящий в топливном элементе, обратим: изменив 
направление тока, можно разлагать водяной пар на водород и кислород. Такие 
высокотемпературные электролизеры предложено использовать для аккумули¬ 
рования электрической энергии в химической форме, а также в «кислородных 
насосах» для выделения 0 2 из С0 2 , например, при регенерации атмосферы 
космических кораблей, подводных лодок и для электрохимического удаления 
кислорода из расплавленных металлов. 


Чаще всего диоксиды переводят в растворимое состояние сплавлением с 
пиросульфатами, кислыми фторидами, щелочами: 

2Ю 2 + 2К 2 8 2 0 7 = К 2 2г($0 4 )з + К 2 $0 4 
2г0 2 + 4КНР 2 = К 3 [2гР 7 ] + 2Н 2 0 + КР 

2г0 2 + 2№ОН = № 2 2г0 3 + Н 2 0 
или хлорированием в присутствии углерода 

2г0 2 + 2С + 2С1 2 = 2гС1 4 + 2СО 

Оксиды титана и циркония — важные керамические материалы. Интерес¬ 
но, что при нагревании на воздухе или облучении рутил становится серо¬ 
голубым, частично теряя кислород и приобретая стехиометрию ТІО 1 985 . 

Порошок оксида титана(ІѴ) с частицами размером 20 — 50 нм благодаря 
высокой отражательной способности используется в качестве пигмента при 
производстве красок (титановые белила), пластмасс, синтетических волокон, 
резины, бумаги, которым он придает белизну и непрозрачность. Оксид Ті0 2 
входит также в состав белых эмалей и термостойких стекол. Показатель пре¬ 
ломления этого вещества (2,61 — 2,90) выше, чем оксида цинка (2,00) и алма¬ 
за (2,42). Белила на основе оксида титана химически инертны, не токсичны и 
в отличие от свинцовых не темнеют. 

Кубическая модификация 2г0 2 (рис. 2.7, б), стабилизированная неболь¬ 
шим количеством Ѵ 2 0 3 (< 5 мол. %), обладает высокой прочностью, вязко¬ 
стью, износо- и термостойкостью при низкой теплопроводности и использу¬ 
ется для создания высокотемпературных химических реакторов, покрытий де- 
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талей газотурбинных двигателей, а также в твердых электролитах для хими¬ 
ческих источников тока. 

В Физическом институте им. П. Н. Лебедева Академии наук СССР (ФИАН) 
были синтезированы монокристаллы 2г0 2 с добавками оксидов иттрия и лан¬ 
таноидов, названные фианитами. Они имеют высокий показатель преломле¬ 
ния, отличаются высокой твердостью, прочностью и химический стойкостью. 
Фианиты используют для изготовления лазеров, оптических фильтров и юве¬ 
лирных изделий. С добавками У 2 0 3 кристаллы 2г0 2 получаются бесцветными, 
с примесями Се0 2 — соломенно-желтого, 1МсІ 2 0 3 — голубовато-фиолетового, 
Рг 2 0 3 — зеленого, Ег 2 0 3 — розового цвета. Ювелирные украшения, изготов¬ 
ленные из фианитов, характеризуются сильной игрой света и пользуются боль¬ 
шой популярностью. 

Оксиды титана с низкими степенями окисления. Оксиды с низкими степеня¬ 
ми окисления наиболее устойчивы для титана. При частичном восстановлении 
Ті0 2 водородом или металлическим титаном могут быть получены дискретные 
фазы Магнели Ті„0 2 „_, (п = 4- 9), оксиды Ті 3 0 5 , Ті 2 0 3 и ТіО. 

Фазы Магнели, названные по имени шведского исследователя А. Магнели, построены 
из блоков с ненарушенной структурой типа Ке0 3 (см. рис. 1.18), состоящей из п слоев 
октаэдров [ТЮ 6 ], соединенных между собой плоскостями кристаллографического сдвига 
(рис. 2.9). 

Возникновение плоскостей кристаллографического сдвига обусловлено пониже¬ 
нием энергии кристалла при устранении вакансий атомов кислорода, образовавшихся 
при частичном восстановлении ТЮ 2 . Это приводит к тому, что координационные по¬ 
лиэдры перегруппировываются (см. рис. 2.9, а), блок 1 сдвигается относительно блока 2 
таким образом, что кислородные вакансии одного блока оказываются занятыми ато¬ 
мами кислорода соседнего. Так возникает структура кристаллографического сдвига, в 
которой соседние октаэдры связываются не вершинами, а ребрами и гранями. За счет 
уплотнения структуры в соприкасающихся плоскостях соотношение Ті : О увеличива¬ 
ется без понижения координационного числа титана и образования кислородных ва¬ 
кансий. Плоскости кристаллографического сдвига найдены и в оксидах других пере¬ 
ходных металлов. 

Низшие оксиды титана могут быть получены восстановлением ТЮ 2 углеродом, 
водородом, магнием, но наиболее чистые продукты получают при использовании 
металлического титана: 

1 500 °С 

ЗТЮ 2 + Ті -> 2 Ті 2 0 3 

Темно-фиолетовые кристаллы Ті 2 0 3 (ТіО*, х = 1,49 - 1,51) имеют структуру корун¬ 
да а-А1 2 0 3 (см. т. 2, рис. 4.11); тугоплавкие (температура плавления 1 830 °С); химически 
инертные; растворяются в кислотах-окислителях, а при нагревании диспропорциони- 
руют: 

1 800 °С 

ті 2 о 3 -> тю 2 + тю 

Повышение температуры восстановления приводит к получению оксидов с мень¬ 
шим содержанием кислорода: 

> 1 500°С 

Ті 2 0 3 + Ті -> ЗТІО 

Кристаллы ТЮ бронзового цвета имеют структуру типа ІМаСІ* с большим числом 
вакансий атомов кислорода и титана (дефекты Шоттки), что объясняет низкую плот- 


73 



Блок 2 


Блок / 



ЯоЯоІ 

" Щ 

5°о°о 
9о9о° 


• о • 

6 § 6 ? 

°А&? 

696 ? 

6969 

• О • 


'б 

'б 

'б 

'б 

'б 


0 * 0 * 

о9 0 9 

о9 0 9 

о9 0 9 

о9 0 9 

о9 0 9 





в 


Рис. 2.9. Строение фазы Магнели: 
а — стадии I —III возникновения фазы в резуль¬ 
тате кристаллографического сдвига; б — микро¬ 
фотография фазы; в — фаза Ті 4 0 7 


ность вещества. Оксид титана(ІІ) растворяется в горячей разбавленной серной кисло¬ 
те с выделением водорода и образованием соединений титана(ІІІ): 

2ТЮ + ЗН 2 50 4 = Ті 2 (50 4 ) 3 + Н 2 Т + 2Н г О 


* При температуре выше 3 000°С возникает структура с атомами кислорода, координиро¬ 
ванными вокруг титана в виде тригональной призмы; см.: Мбкг 5., Мйііег- ВихскЬаит Н. // 2. Апогв. 
АП§. Сйет. - 1994. - ВФ 620. - 3. 1175. 
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При растворении кислорода в металлическом титане образуются низшие оксиды 
Ті 6 0, Ті э О и Ті 2 0, в которых сохраняются связи Ті — Ті, а атомы кислорода размеще¬ 
ны в октаэдрических пустотах гексагональной плотноупакованной металлической ре¬ 
шетки. Все низшие оксиды при температуре 300—700 °С легко окисляются до ТЮ 2 . 
Низшие оксиды циркония и гафния нестабильны. 


2.6. ГИДРОКСИДЫ, СОЛИ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ кислот 
И КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ 


Для металлов четвертой группы в кислородных соединениях характерна 
степень окисления +4. Низкие степени окисления в водных растворах могут 
быть достигнуты лишь у титана. 


Гидроксиды М0 2 • хН 2 0. Процессы старения осадков 


Гидроксиды элементов четвертой группы М0 2 хН 2 0 подобно гидроксидам 
других переходных металлов невозможно получить взаимодействием оксидов 
с водой из-за высокой прочности их кристаллической решетки и, как след¬ 
ствие, химической инертности. 

При действии щелочей на растворы солей, содержащих катионные формы 
титана(ІѴ), циркония(ІѴ) и гафния(ІѴ), при кипячении концентрированных 
растворов их солей, при гидролизе тетрагалогенидов выпадают белые студе¬ 
нистые осадки состава М0 2 хН 2 0. Для осаждения гидроксида Ті(ІѴ) часто 
требуется затравка, так как это вещество легко образует коллоидные растворы. 

Данные, полученные разными методами, показывают, что гидроксиды 
МО 2 хН 2 0 содержат гидроксогруппы (—ОН) и оксогруппы (—О—), а также 
координированные и адсорбированные молекулы воды. Чем выше содержание 
в гидроксидах ОН-групп, тем они более активны и реакционноспособны. 

Гидроксид титана(ГѴ). Структура гидроксидов формируется в результате слож¬ 
ных процессов гидролиза и поликонденсации. Рассмотрим их на примере гид¬ 
роксида титана, иногда условно называемого «титановой кислотой», который 
образуется при гидролизе тетрахлорида титана в водном растворе аммиака. 
При попадании в воду молекулы ТіС1 4 подвергаются атаке молекул воды, ко¬ 
торые сначала повышают координационное число титана до 6: 

С1 он 2 

Ті-сі +2Н 2 0 -- г!- Ті -г! 

/ \ С1 I С1 

СІ СІ он 2 

а затем вызывают разрыв связей Ті—СІ с образованием частиц [Ті(Н 2 0) 5 (0Н)] 3+ : 



ОН 2 

С 1 ^ І^ОН + зн 2 о 
-СГ; н + С К рсі - за-* 
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Н 2 0- 


Н 2 0' 
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I /ОН 

:ті< 
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На следующей стадии гидролиза происходит поликонденсация ионов 
[Ті(Н 2 0) 5 (0Н)] 3+ с образованием олигомерных гидроксо- и оксопроизводных. 
Такого рода процессы проиллюстрированы на простейшем примере образова¬ 
ния димера, содержащего мостиковые гидроксильные группы: 


2 


ОН 2 

н 2 о^ I .он 

.ТіС 

н 2 о I он 2 


он 2 


Н 2 0 

Н 2 0 


н 2 0 Н он 2 

^ I I .он 2 

' 1^0^ | он 2 

н 2 о ^ он 2 


6 + 


+ 2Н 2 0 


Если гидролиз проводить, прибавляя по каплям тетрахлорид титана к рас¬ 
твору аммиака в ледяной воде, образуется студенистый осадок (гель), содер¬ 
жащий значительное количество мостиковых ОН-групп (оловых мостиков). 
Такую свежеосажденную титановую кислоту иногда называют а-титановой 
кислотой. Ее брутто-состав приближенно описывается формулой а-Ті0 2 - 2Н 2 0. 
При осаждении на холоду она содержит большое число гидроксогрупп и по¬ 
этому более реакционноспособна. Строение такого полимера условно можно 
представить в виде 
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Иногда при подщелачивании солей титана осадок не образуется, так как гидрок¬ 
сид титана находится в состоянии коллоидного раствора. Коллоидные частицы также 
содержат гидроксильные мостики и соответствуют а-форме. 

а-Титановая кислота растворяется в 60%-й Н 2 80 4 : 

ТІ0 2 2Н 2 0 + Н 2 $0 4 = ТІ0$0 4 + ЗН 2 0 

пептизуется в 40%-м растворе №0Н. Возникающий коллоидный раствор со¬ 
держит гидратированные оксополимеры титана. 

Старение осадков. Со временем осадок титановой кислоты стареет за счет 
превращения гидроксильных мостиков в оксоловые: 
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Такой процесс называют оксоляцией. Ему способствуют повышение темпе¬ 
ратуры, увеличение концентрации солей титана, щелочная среда и длитель¬ 
ное хранение раствора. 

Оксоловый полимер (Р-титановая кислота, Р-ТЮ 2 хН 2 0, х = 1) содержит 
меньшее число ОН-групп и молекул воды, за счет дополнительных связей 
Ті— О— Ті между разными макромолекулами приобретает каркасное строение 
и поэтому отличается химической инертностью — не реагирует с растворами 
кислот и щелочей. 

При старении коллоидных растворов а-титановой кислоты, сопровождающемся 
уменьшением рН растворов, образуются полиядерные оксокомплексы, например 
[Ті 8 0,2(Н 2 0)24] 8+ (рис. 2.10). Постепенно ионы разрастаются до размеров коллоидных 
частиц и, наконец, выделяются в виде гелеобразных осадков Э0 2 хН 2 0. 

(5-Титановая кислота практически сразу может быть получена при взаимодействии 
титана с концентрированной азотной кислотой или при нейтрализации щелочью азот¬ 
нокислых растворов титана, нагретых до 85 — 95 °С. Это объясняется тем, что в присут¬ 
ствии нитрат-ионов процессы старения осадка протекают практически мгновенно; 
механизмы их не выяснены. 

При нагревании (5-титановой кислоты происходит полная ее дегидратация — моле¬ 
кулы воды отщепляются, а все ОН-группы превращаются в оксомостики. Конечный 
продукт дегидратации — рутил ТЮ 2 — служит сырьем для приготовления титановых 
белил: 
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Гидроксиды циркония(ІѴ) и гафния(ІѴ). По многим свойствам гидроксиды 2г(ІѴ) 
и НДІѴ) сходны с титановыми кислотами. Они представляют собой белые студени¬ 
стые осадки переменного состава, подверженные старению вследствие оксоляции. На 
усиление основных свойств гидроксидов при движении вниз по группе указывают 



Рис. 2.10. Строение катионов оксо- и гидроксосолей, образующихся при гидролизе 
тетрахлоридов титана [Ті 8 0і 2 (Н20) 24 ] 8+ (а) и циркония [2г 4 (0Н) 8 (Н 2 0) 16 ] 8+ (б) 
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Коллоидные системы 

Коллоидные системы содержат частицы размером 1 — 1000 нм, представля¬ 
ющие собой агломераты из молекул и ионов. Эти частицы, образующие дисперс¬ 
ную фазу, распределены в однородной дисперсионной среде. 

Молекулы вещества, находящиеся на границе раздела фаз, обладают боль¬ 
шим запасом энергии, чем находящиеся внутри фазы. Благодаря малому разме¬ 
ру частиц удельная поверхность дисперсной фазы необычайно высока — она 
может достигать 1—5 тыс. м 2 /г. Именно этим и объясняются особые свойства 
коллоидных систем. Так, мелкодисперсный порошок диоксида кремния — си¬ 
ликагель — в отличие от крупнокристаллического кварца легко впитывает воду, 
проявляет каталитическую активность. Избыточная свободная энергия, сосре¬ 
доточенная на поверхности частиц дисперсной фазы, тем больше, чем меньше 
их размер. Выделение этой энергии в ряде случаев приводит к пожарам. Так, 
известны случаи самовоспламенения тонкоизмельченной муки на мукомоль¬ 
ных предприятиях или сахарной пудры на сахарных заводах. 

Как дисперсная фаза, так и дисперсионная среда могут находиться в любом 
из трех агрегатных состояний. Системы, в которых частицы твердой дисперсной 
фазы распределены в жидкой дисперсионной среде, называют золями, а сами 
коллоидные частицы — мицеллами. 

Мицеллы представляют собой сферические или пластинчатые скопления 
молекул, удерживаемые дисперсионными силами. Они свободно и независимо 
друг от друга участвуют в броуновском движении, тем самым равномерно рас¬ 
пределяясь по всему объему раствора. В состав мицелл входят не только соб¬ 
ственно частицы дисперсной фазы (гранулы), но и молекулы растворителя и 
противоионы (рис. 2.11). Размер и форма мицелл изменяются в зависимости от 
концентрации, температуры и наличия других ионов. 

Вокруг ядра мицеллы возникает двойной электрический слой: одна его 
часть — это ионы, жестко закрепленные непосредственно на поверхности час¬ 
тицы, другая— противоионы, находящиеся в растворе и создающие вокруг ча¬ 
стицы «ионную атмосферу». Таким образом, между двумя частями двойного 
электрического слоя создается некоторая разность потенциалов (^). 
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В коллоидных системах происходит рассеяние света, именно поэтому удается 
проследить траекторию солнечного луча, проходящего сквозь коллоидный ра¬ 
створ (эффект Тиндаля). Со светорассеянием связана и опалесценция золей, т. е. 
их мутноватый вид в отраженном свете. Некоторые вещества, например гидрок¬ 
сиды переходных металлов, при осаждении образуют коллоидные растворы, 
которые часто можно обнаружить по едва заметной опалесценции. 

Частицы дисперсной фазы под влиянием броуновского движения сталкива¬ 
ются друг с другом. Очевидно, система окажется устойчивой только в том слу¬ 
чае, если эти столкновения будут упругими. В противном случае частицы начнут 
слипаться, укрупняться, и, наконец, образуется объемный осадок — гель. 

Гель представляет собой пластичную массу, сохраняющую форму благодаря 
наличию трехмерной сетки, в пустотах которой находится жидкая дисперсион¬ 
ная среда. Гели кремниевой кислоты способны удерживать до 80% воды, а гели 
на основе оксида ванадия(Ѵ) могут состоять из воды на 99,9%. 

Процесс образования геля из золя не сопровождается разделением фаз, а за¬ 
ключается в формировании пространственной структуры из отдельных мицелл. 
Золь—гель-переход лежит в основе создания новых композиционных материа¬ 
лов. 

Процесс слипания частиц, сопровождающийся разрушением коллоидной 
системы и разделением фаз, называют коагуляцией. Часто коагуляция протекает 
необратимо. 

Коагуляция — это результат взаимодействия ван-дер-ваальсовых сил притя¬ 
жения и электростатических сил отталкивания. Суммарное действие этих двух 
факторов приводит к немонотонному изменению энергии взаимодействия в 
зависимости от расстояния между частицами (рис. 2.12). 

Чем больше ^-потенциал двойного электрического слоя, тем выше энерге¬ 
тический барьер (Е 6 ), препятствующий слипанию частиц. В такой ситуации ча¬ 
стицы отталкиваются друг от друга, и коллоидный раствор (золь) оказывается 
устойчивым. Введение электролита приводит к притяжению частиц из-за умень¬ 
шения толщины «ионной атмосферы» и соответственно значений С, и Е 6 . 

Барьер Е 6 практически исчезает, и любое столкновение ведет к слипанию 
частиц — наступает коагуляция. Если продол¬ 
жать добавлять электролит, то может происхо¬ 
дить перезарядка двойного электрического слоя. 

Отталкивание между частицами вновь усили¬ 
вается, и выпавший осадок повторно перехо¬ 
дит в золь. 

Самопроизвольное образование коллоидного 
раствора при добавлении к гелю каких-либо ве¬ 
ществ, например электролитов, называют пеп- 
тизацией. Явление пептизации, т.е. образование 
золей, наблюдается при добавлении свежеосаж- 
денного гидроксида титана к раствору щелочи, 
а также раствора силиката натрия к соляной кис¬ 
лоте. 

Коллоидные системы играют важнейшую роль 
в процессах жизнедеятельности, образования ми¬ 
нералов, руд, почв, возникновения тумана и об¬ 
лаков. Многие современные материалы также яв¬ 
ляются коллоидными системами. 



Рис. 2.12. Изменение энергии 
взаимодействия коллоидных 
частиц в зависимости от рас¬ 
стояния между ними 
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минимальные значения рН, при которых удается получить осадок гидроксида дей¬ 
ствием аммиака на солянокислые растворы солей; в зависимости от температуры ра¬ 
створа и концентрации соли ТЮ 2 хН 2 0 осаждается при рН 0,5—1,4; 2Ю 2 хН,0 — 
при рН 1,9 2,5; НГО 2 хН 2 0 — при рН 2,1—2,9. В целом, сопоставляя свойства гидро¬ 
ксидов Э(ІѴ) в водных и неводных средах, можно отметить их амфотерный характер, 
слабое проявление кислотных и усиление основных свойств в ряду Ті(ІѴ) — 2г(1Ѵ) — 


Соли и комплексы элементов в степени окисления +4 

В силу амфотерности свежеосажденные гидроксиды М0 2 хН 2 0 растворя¬ 
ются в кислотах и расплавленных щелочах с образованием солей. Взаимодей¬ 
ствие с кислотами приводит к образованию гидролизованных катионных форм. 
Вследствие высокого заряда и малого радиуса ионы Ті 4+ не способны суще¬ 
ствовать в водном растворе даже в среде концентрированной серной кислоты. 
Свидетельством этому служит рассмотренный выше необратимый гидролиз 
тетрахлорида титана, протекающий с выделением большого количества теп¬ 
лоты. Поэтому при взаимодействии гидроксидов металлов(ІѴ) М0 2 хН 2 0 с 
кислотами фактически образуются не средние соли, а соответствующие оксо- 
и гидроксопроизводные, например МОХ 2 (X = С1“, Вг, Г, N 03 “, Н 2 Р0 4 ), 
МО 8 О 4 , или их кристаллогидраты ТЮС1 2 2Н 2 0, Ті080 4 Н 2 0, 2ЮС1 2 8Н,о! 
НГОС1 2 8Н 2 0. 

Соли и комплексы титана(ІѴ). Кристаллизация из растворов, образующих¬ 
ся при взаимодействии гидроксида титана с серной кислотой, приводит к 
выделению солей состава ТЮ§0 4 - хН 2 0 (х = 0 — 2), называемых солями оксо¬ 
титана, или титанила. В твердом виде эти соединения не содержат отдельных 
оксоионов, а состоят из слоев или цепей, в которых атомы титана связаны 
друг с другом кислородными (оксо-) мостиками. 

В гидрате Ті0$0 4 Н 2 0 (рис. 2.13) атомы титана имеют координационное 
число шесть, находясь в октаэдрическом окружении мостиковых атомов кис¬ 
лорода, анионов $ 0 4 и молекул воды, причем три атома титана связаны с 
одним и тем же сульфат-ионом*. При растворении этих веществ в воде проис¬ 
ходит разрыв некоторых связей Ті —О— Ті с образованием циклических три- и 
тетрамеров: 
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* АНтесІ М.А. К., Г]е11ѵа$ Н., К]еЬНтА. // Асіа СНет. Зсапсі. — 1996. — V. 50. — Р. 275. 
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а также некоторого числа димеров и ионов титанила ТЮ 2+ , возникающих при 
их диссоциации: 



4 + 
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„ / \ ° / \ 

н 2 о он 2 но он 2 
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Эти выводы были сделаны на основе анализа спектров ядерного магнитного резо¬ 
нанса на ядрах |7 0 водных растворов сульфата титанила*. Факт образования отдельных 
ионов ТЮ 2+ экспериментально подтверждают данные инфракрасной (ИК) спектро¬ 
скопии (ѵ 5 (Ті=0) = 974 см -1 ), а также наличие этой группировки (Ті=0 0,162 нм) в 
некоторых комплексах титана(ІѴ) (рис. 2.14, а), в том числе полученных из водных 
растворов. Так, в карбонатном комплексе [ТЮ(С0 3 ) 3 ] 4- , закристаллизованном в виде 
соли с гуанидинием, ион титанила (Ті— О 0,168 нм) связан с тремя бидентатными 
карбонатными группами (Ті— О 0,207 — 0,214 нм)**. 

При подкислении катион титанила присоединяет протон, превращаясь в гидрок- 
сокатион [Ті(0Н)(Н 2 0) 5 ] 3+ , который, протонируя другой ион титанила, превращается 
в [Ті(0Н) 2 (Н 2 0) 4 ] 2+ : 

[Ті(0Н)(Н 2 0) 5 ] 3+ + [Ті0(Н 2 0) 5 ] 2+ = [Ті( 0Н) 2 (Н 2 0) 4 ] 2+ + [Ті(0Н)(Н 2 0) 5 ] 3+ 

Такие частицы устойчивы лишь в разбавленных подкисленных растворах солей ти¬ 
танила, молекулы воды в них могут замещаться анионами: 

[Ті(0Н)(Н 2 0),] 3+ + Н$0 4 = [Ті(0Н)(Н50 4 )(Н 2 0) 4 ] 2+ + Н 2 0 

При концентрировании даже сильнокислых растворов из них выделяется титано¬ 
вая кислота, сначала в форме коллоидных частиц, а затем в виде осадка. Гидролиз 
оксо- и гидроксосолей титана(ІѴ) усиливается также при разбавлении растворов и 
нагревании. Устойчивость к гидролизу удается повысить, используя комплексообразо- 
вание, например, добавлением к растворам солей титанила сульфатов щелочных ме¬ 
таллов. Из таких растворов выделяют твердые сульфатотитанаты, например состава 
К 2 [Ті( 80 4 ) 3 ] ■ ЗН 2 0 и К 2 [ТЮ(80 4 ) 2 ] • ЗН 2 0. 

Катионные и нейтральные комплексы титана(ІѴ) часто представляют собой оли¬ 
гомеры с мостиковыми атомами кислорода. Примером могут служить биядерный 


* СотЬа Р., МегЬасИ А. // 1пог§. СІіет. — 1987. — V. 26. — Р. 1315. 

** Ц Р ./, Ниащ 5.-Н., Ниащ К - У. еі аі. // Іпог§. СЫт. Асіа. — 1990. — V. 175. — Р. 105. 
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Рис. 2.14. Соединения оксотитана(ІѴ): 

о — ТЮС1 2 (М(СНз)з) 2 ; б — Ті 2 0 2 (асас) 4 ; в — анион в комплексе К 8 [Ті 4 0 4 (С 2 0 4 ) 8 ]; г — анион 

в комплексе [С(МН 2 ) 3 ] 4 [ТЮ(СОз)з] 

ацетилацетонат Ті 2 0 2 (асас ) 4 с мостиковыми атомами кислорода (рис. 2.14, б), об¬ 
разующийся при взаимодействии бензольного раствора тетрахлорида титана с бу¬ 
тиратом калия и ацетилацетоном*, или оксалатный комплекс К 8 [Ті 4 0 4 (С 2 0 4 ) 8 ], пред¬ 
ставляющий собой циклический тетрамер** (рис. 2.14, в). Аммиачные комплексы 
титана(ІѴ) устойчивы лишь в неводной среде. Из них стоит упомянуть димер 
[(N 1 - 13 ) 5 X 1 —О— Ті(МН 3 ) 5 ]І 4 , в котором два атома титана связаны между собой оксомо- 
стиком***. 


* Зтіік 0. 2)., Саифіак С. М, СатрЬеІП.А. // 1пог§. СНет. - 1972.-V. 11.-Р. 2989. 

** Ѵап бе ѴеШе О. М. Н., Нагкета 5., ОеІІіп§5 Р.б. // 1пог§. СЫт. Асіа. — 1974. — V. 11. — Р. 243. 

*** Зіскіа 71, Д'/еѵѵо Я., 2аск\ѵіе]а II. и. а. // 2. Апог§. А11§. СЬет. — 1996. — В4. 622. — 8. 2074. 
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Таким образом, в водных растворах солей титана(ІѴ) даже в сильнокислой 
среде присутствуют оксо- и гидроксокатионы. Негидролизованные катионные 
формы титана(ІѴ) простого состава получают лишь в неводных средах (на¬ 
пример, в сульфурилхлориде 80 2 С1 2 ). Так, сульфат Ті(80 4 ) 2 синтезируют взаи¬ 
модействием тетрахлорида титана с серным ангидридом: 

ТІС1 4 + 680 3 = Ті(80 4 ) 2 + 28 2 0 5 С1 2 

а сплавление диоксида титана с пиросульфатом калия приводит к образова¬ 
нию комплексной соли: 

ТЮ 2 + 2К 2 8 2 0 7 = К 2 [ТІ(80 4 ) 3 ] + К 2 80 4 

Синтез йитрата Ті(ІМ 0 3 ) 4 осуществляют действием азотного ангидрида N 305 
на охлажденный безводный тетрахлорид с последующей возгонкой продукта 
в вакууме: 

-79 °С 

ТІС1 4 + 4ІМ 2 С>5 -» ТІ(М0 3 ) 4 + 4N0 2 С1 

Это вещество представляет собой бесцветные легкоплавкие кристаллы (тем¬ 
пература плавления 58 °С), гидролизующиеся в присутствии следов влаги. 

Аналогично получают и перхлорат титана: 

ТІС1 4 + 4С1 2 0 6 = Ті(С10 4 ) 4 + 4С1 2 + 40 2 

Нитрат и перхлорат титана имеют сходное молекулярное строение (рис. 2.15). Атом 
титана в них расположен в центре восьмивершинника, образованного атомами кис¬ 
лорода*. Эти вещества, а также аналогичные им соединения циркония и гафния обла¬ 
дают летучестью. 

В то же время гидрофосфат натрия осаждает из сернокислого раствора сульфата 
титанила белый осадок гидрофосфата Ті(НР0 4 ) 2 - Н 2 0 со слоистой структурой**. При 
кипячении в водном растворе он превращается в оксосоль Ті 2 0(Р0 4 ) 2 (Н 2 0) 2 ***. Гидро¬ 
фосфаты циркония и гафния М(НР0 4 ) 2 осаждаются ортофосфорной кислотой даже из 
сильнокислых растворов. Действие на растворы солей титана, циркония и гафния со¬ 
лями слабых кислот (сульфитами, сульфидами, карбонатами, силикатами) приводит 
к осаждению гидроксидов, а в случае циркония и гафния — часто и основных солей 
переменного состава. Двойной силикат титанила-натрия N 33 X 108104 , встречающийся 
в природе в виде минерала натисита, может быть получен гидротермальным синтезом 
при температуре 450 С и давлении 2 кбар. Карбонат титана неизвестен, но получен 
комплекс [С^Н 2 ) 3 ] 4 [ТЮ(С0 3 )з]. Цирконий и гафний образуют биядерные карбонат¬ 
ные гидроксокомплексы, например ^Н 4 ) 6 [2г 2 (0Н) 2 (С0 3 )б]. Известен минерал саби- 
наит На 4 2 г 2 ТЮ 4 (С 0 3 ) 4 . 

Соли и комплексы циркония(ІѴ) и гафния(ІѴ). В ряду Ті — 2г— НГс ростом 
атомного номера и увеличением степени ионности связи основность гидро¬ 
ксидов и устойчивость средних солей к гидролизу существенно возрастают. 
В строении и свойствах солей циркония и гафния отмечается много общего. 
Так, сульфаты М(80 4 ) 2 или нитраты М(18Ю 3 ) 4 циркония и гафния, получен¬ 
ные по методам, описанным для аналогичных солей титана, при растворении 

* Роигаіі Л/., СкааЬоипі М., Ве/іп С.Н. еі а\. // Іпог§. СЬет. — 1986. — V. 25. — Р. 1386. 

** Вѣдие 5., АгапВа М.А. О., 1.озШа Е. Я. // Іпог§. СЬет. — 1995. — V. 34. — Р. 893. 

*** .Чаіѵасіо М.А., Репіегта Р., Сагсіа-СгапВа 5. еіаі. // Еиг. Г 5оМ 5іаіе Іпога. СЬет. —1997 — V 34 — 
Р. 1237. 
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Рис. 2.15. Перхлорат титана(ІѴ): 
а — строение молекулы; б — координационный полиэдр 

в 6 М серной кислоте не гидролизуются, при упаривании из таких растворов 
кристаллизуются гидраты, например 2г(80 4 ) 2 -4Н 2 0. Эти вещества имеют по¬ 
лимерное строение благодаря мостиковым сульфатным группам* 1 . Недавно кри¬ 
сталлизацией из раствора 2гО(18Ю 3 ) 2 в 100%-й Н18Ю 3 был выделен и исследо¬ 
ван кислый гидрат нитрата циркония, содержащий катионы [2г(18Ю 3 ) 3 (Н 2 0) 3 ] + , 
в которых координационное число циркония равно 9. Можно предположить, 
что и в азотнокислом растворе нитрата циркония присутствуют такие катио¬ 
ны. О склонности солей циркония к гидролизу свидетельствует тот факт, что 
уже при температуре 20 °С на воздухе вещество гидролизуется с отщеплением 
Н18Ю 3 , переходя в 2г(0Н) 2 (1М0 3 ) 2 - Н 2 0* 2 . 

Как уже указывалось, подавлению гидролиза способствует наличие в рас¬ 
творе избытка анионов кислотных остатков. Так, упариванием при комнатной 
температуре над Н 2 80 4 из азотнокислого раствора нитрата цирконила и нит¬ 
рата цезия кристаллизуют комплекс С8[2г(М0 3 ) 5 ], в состав которого входят 
анионы [2г(М0 3 ) 5 ]~. В них атомы 2г проявляют высокое координационное 
число 10, координируя пять бидентатных нитратных групп. Пентанитрато- 
цирконатный анион присутствует и в ряде других соединений, например в 
(М0 2 )[2г(М0 3 ) 5 ]*\ 

При температуре 100°С тетрагидрат 2г(80 4 ) 2 4Н 2 0 теряет воду, переходя в моно¬ 
гидрат, а при 380 °С полностью обезвоживается. Аналогичные процессы для соли гаф¬ 
ния происходят при более высокой температуре — 215 и 490 °С соответственно. Даль¬ 
нейшее нагревание средних сульфатов последовательно приводит к фазам оксосолей 
(НЮ80 4 при 500 —650 °С) и оксидов (НЮ 2 выше 650 °С). 

Из более разбавленных растворов или при кипячении кристаллизуются гид- 
роксосоли, например 2г 2 (0Н) 2 (80 4 ) 3 (Н 2 0) 4 , 2г(0Н) 2 80 4 *', 2г(ОН) 3 18Ю 3 * 4 , 
2г(0Н) 2 (М0 3 ) 2 2Н 2 0 5 с полимерной или слоистой структурой. Образующиеся 


*' ВгаИіті М. Е., Бигапд У., Соі і. // Еиг. .1. 5о1к1 5іаіе 1пог§. СІіет. — 1988. — V. 25. — Р. 185. 

* 2 Морозов И. В., Федорова А. А., Паламарчук Д. В ., Троянов С. И. // Изв. РАН. Сер. хим. — 2005. — 
№ І.-С. 92. 

* 3 Тіккотігоѵ О., Могоюѵ /., 7.патепкоѵ К. и. а. // 2. Апот. А11§. СІіет. — 2002. — ВО. 628. — 8. 269. 
* 4 Вепагд Р., іоиег й. // і. РІіув. СІіет. 5о1і<І8. — 1995. — V. 56. — Р. 1345. 

* 5 ВепагсІ-КоскегиІІе Р., Шиз У, іоиег О. // і. 8о1іс1 8іа1е СІіет. — 1997. — V. 128. — Р. 295. 
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при гидролизе тетрахлоридов соли МОС1 2 8Н 2 0 (М = 2г, НГ) содержат тет- 
рамерные ионы [М 4 (0Н) 8 (Н 2 0) І6 ] 8+ (см. рис. 2.10, б). В них каждый из атомов 
металла связан с двумя соседними посредством четырех мостиковых ОН-групп 
и дополнительно окружен четырьмя молекулами Н 2 0. Структура твердых со¬ 
единений сохраняется и в растворе. 

В этих веществах нет не только отдельных ионов 2Ю 2+ , но отсутствуют даже 
оксомостики, характерные для аналогичных соединений титана. Роль мости¬ 
ков в соединениях циркония и гафния выполняют гидроксильные группы —ОН 
и анионы кислотных остатков. Так, основный сульфат циркония 2г(0Н) 2 $0 4 
(см. рис. 2.13, б) сходен с аналогичной титановой солью (сульфатом титанила 
Ті0$0 4 ■ Н 2 0, см. рис. 2.13, а) лишь по стехиометрии. 

Образование гидроксосолей сопровождается значительным подкислением раство¬ 
ра вследствие гидролиза. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что рН 0,5 М 
раствора нитрата гафния изменяется от 0,51 при температуре 20 °С до 0,30 при 100 °С. 
Высказано предположение, что в растворах гидроксосолей преобладает одна из двух 
циклических форм, находящихся в равновесии: 

2[2г 4 (0Н) 8 (Н 2 0) |6 ] 8+ <=» [2г 8 (ОН) 20 (Н 2 О) 24 ] |2+ + 4Н + + 4Н 2 0 

Чем ниже рН раствора, тем сильнее равновесие смещено влево*. 

Кроме сульфатов и нитратов для циркония и гафния известны и малорастворимые 
гелеобразные фосфаты переменного состава, которые образуются при добавлении к 
растворам их солей концентрированной фосфорной кислоты или фосфатов щелочных 
металлов. Кислые фосфаты М(НР0 4 ) 2 хН 2 0 обладают высокой стойкостью к гидроли¬ 
зу и растворяются лишь в плавиковой кислоте благодаря образованию фторидных ком¬ 
плексов. При нагревании выше 400 °С они отщепляют воду, переходя в пирофосфаты: 

2г(НР0 4 ) 2 = 2гР 2 0 7 + Н 2 0 

Из раствора гидроксида циркония в хлорной кислоте кристаллизуется оксосоль 
2гО(СЮ 4 ) 2 ■ 8Н 2 0, по составу аналогичная оксохлориду и, по-видимому, также со¬ 
держащая циклические тетрамеры. Нейтрализация солей циркония и гафния карбона¬ 
тами щелочных металлов приводит к выделению осадков гидроксооксокарбонатов пе¬ 
ременного состава, которые при большом избытке карбонат-ионов переходят в ком¬ 
плексы, например К 6 [2г 2 (0Н) 2 (С0 3 ) 6 ]. Примером силиката циркония служит природ¬ 
ный минерал циркон 2г$і0 4 . При добавлении к солям циркония и гафния оксалат- 
ионов сначала выпадают осадки переменного состава, которые растворяются в избыт¬ 
ке реагента, образуя анионные комплексы 1Ча 4 [2г(С 2 0 4 ) 4 ]. В отличие от солей титана 
тетрахлориды циркония и гафния с ацетилацетоном в метаноле в присутствии осно¬ 
вания легко образуют ацетилацетонаты М(асас) 4 , которые на влажном воздухе посте¬ 
пенно гидролизуются до М 2 (ОН) 2 (асас) 6 . 

Взаимодействие солей или гидроксида циркония с раствором уксусной кислоты 
приводит к гидроксоацетатам, а реакция между безводным тетрахлоридом и кипящей 
100%-й уксусной кислотой — к тетраацетату 2г(СН 3 СОО) 4 . Несколько неожиданным 
оказывается применение этого вещества, наряду с другими карбоксилатами цирко¬ 
ния, в дезодорантах. 

Титанаты(ІѴ), цирконаты(ІѴ) и гафнаты(ІѴ). Соединения, содержащие 
металлы(ІѴ) в анионной форме: титанаты, цирконаты и гафнаты — обычно 
получают сплавлением соответствующих оксидов с щелочами или карбонатами: 


* 5іп%Иа1 А., ТоіИ і. А/., Цп 8. еі аі // і. Атег. СНет. 5ос. — 1996. — V. 118. — Р. 11529. 
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900 X 


СаС0 3 + ТЮ 2 - > СаТі0 3 + С0 2 

1 050 X 

2КОН + 22г0 2 -» К 2 2г 2 0 5 + Н 2 0 

В соответствии с простейшими формулами их разделяют на ортотитанаты 
МУТЮ 4 , метатитанаты М и Ті0 3 , а также ди- (М и Ті 2 0 5 ), три- и тетратитанаты. 
Так же классифицируют цирконаты и гафнаты. В отличие от силикатов или 
фосфатов даже в ортоформе этих веществ, за редким исключением*, не со¬ 
держатся изолированные ионы: металлам четвертой группы в кислородных 
соединениях свойственно координационное число шесть. В структуре этих ве¬ 
ществ титан, цирконий и гафний находятся в центрах октаэдров, образован¬ 
ных атомами кислорода и объединенных общими вершинами в трехмерный 
каркас. В крупных пустотах каркаса располагаются щелочные или щелочнозе¬ 
мельные катионы. 

Если размеры ионов М 2+ и М 4+ близки (например, радиус иона Ті 4+ 0,064 нм, 
М§ 2+ 0,074 нм, Со 2+ 0,078 нм, Ре 2+ 0,080 нм), то возникает структура типа ильменита 
РеТі0 3 с гексагональной плотнейшей упаковкой ионов кислорода, октаэдрические 
пустоты которой заняты катионами: две трети их заполнены ионами М 2+ , а одна треть — 
ионами М 4 *. Структура ильменита подобна структуре корунда а-А1 2 0 3 (см. т. 2, рис. 4.11), 
в которой вместо ионов А1 3+ поочередно расположены ионы Ре 2+ и Ті 4+ . 

Если же размер иона М 2+ существенно больше размера М 4+ (радиус Ті 4+ 0,064 нм, 
Т-г^ 0,082 нм, НГ 4 * 0,082 нм, Са 2+ 0,104 нм, $г 2+ 0,120 нм, Ва 2+ 0,138 нм), то образуется 
структура типа перовскита СаТі0 3 (см. т. 3, кн. 1, рис. 1.19). 

Многие ортотитанаты и ортоцирконаты двухвалентных металлов М^М0 4 (М" = М§, 
2п, Мп, Ре) имеют структуру типа шпинели (см. т. 3, кн. 1, рис. 1.21), в которой катио¬ 
ны занимают как тетраэдрические, так и октаэдрические пустоты в кубической плот¬ 
нейшей упаковке атомов кислорода. Известны также титаносиликаты, например 
[Н 3 0]К 3 Ті 4 0 4 (8і 0 4 ) 3 ЗН 2 0, в которых октаэдры [Ті0 6 ] связаны с кремнекислородны¬ 
ми тетраэдрами в единый каркас. 

Титанаты, цирконаты и гафнаты щелочных металлов растворяются в воде, 
их водные растворы неустойчивы и со временем разлагаются вследствие гид¬ 
ролиза. Для ускорения процесса через раствор пропускают углекислый газ: 

К 2 ТІ0 3 + (х + 1)Н 2 0 + 2С0 2 = Ті0 2 хН 2 04- + 2КНС0 3 

Соединения двух- и трехвалентных металлов в воде нерастворимы, для их 
разложения используют кислоты. 

При длительном взаимодействии гидратированных диоксидов титана, цир¬ 
кония и гафния с концентрированными растворами щелочей образуются гек- 
сагидроксокомплексы, которые содержат октаэдрические анионы [М(ОН) 6 ] 2_ . 
Они могут быть выделены из растворов в виде солей с крупными катионами 
металлов, например К 2 [Ті(ОН) 6 ], К 2 [НЕ(ОН) 6 ]. 


* В структуре Еі 4 ТЮ 4 титан и литий находятся в тетраэдрическом окружении из атомов 
кислорода (см.: Сипашпіапе К. Р., Зитаікіраіа Н. Я., Зепасіеега У. К. еі аі. // 3. 8о1іс1 8іаіе СІіет,— 
1994. — V. 112. — Р. 70); в Ва 2 ТЮ 4 также присутствуют тетраэдры [ТЮ 4 ]; в цирконатах и гафнатах 
координационное число металла всегда равно шести. 
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Восстановление титанатов щелочных металлов водородом приводит к образованию 
титановых бронз № Л ТЮ 2 (х = 0,20 — 0,25) — кристаллических порошков иссиня-чер- 
ного цвета, обладающих металлическим блеском и металлической проводимостью. Они 
имеют структуру рутила, в пустотах которой расположены атомы щелочного металла. 

Гидроксиды и соли элементов в низких степенях окисления 

Устойчивость соединений элементов в низких степенях окисления умень¬ 
шается в ряду Ті — 2г — НГ, поэтому наиболее изучены соединения титана. 
Темно-фиолетовый осадок гидроксида Ті(ОН ) 3 осаждается при действии ще¬ 
лочи на соли титана(Ш). Он не растворяется в щелочах, т. е. проявляет основ¬ 
ные свойства. Подобно другим соединениям титана(Ш) гидроксид Ті(ОН ) 3 
является сильным восстановителем (см. рис. 2 . 1 ): например, восстанавливает 
нитрат-ион до аммиака МН 3 : 

8 Ті(ОН ) 3 + №ІМ0 3 + ( 8 х- 10)Н 2 О = 8ТІ0 2 хН 2 0 + NN 3 + №ОН 
на воздухе легко окисляется: 

4Ті(ОН ) 3 + 0 2 + (х-6)Н 2 0 = 4ТІ0 2 хН 2 0 

Соли титана(Ш) получают восстановлением растворов солей титанила 
цинком, железом, дитионитом или электрохимическим методом, например: 

2 ТІО$С >4 + Ре + 2Н 2 80 4 = Ті 2 (50 4 ) 3 + Ре$0 4 + 2Н 2 0 

а также растворением металлического титана в неокисляющих кислотах. Фио¬ 
летовая окраска акваиона [Ті(Н 2 0) 6 ] 3+ с позиций теории кристаллического 
поля объясняется переходом электрона с ( 2і ,- на е я -орбиталь с поглощением 
энергии, соответствующей энергии расщепления Д 0 = 20 300 см -1 , т.е. желто- 
зеленой части видимого спектра. 

Ионы [Ті(Н 2 0) 6 ] 3+ входят в состав ряда твердых кристаллогидратов, напри¬ 
мер титановых квасцов [М(Н 2 0) 6 ] + [Ті(Н 2 0) 6 ] 3 + ($0 4 2 ) 2 , где М = КЪ, Ск. 

Безводный сульфат титана(ІІІ) Ті 2 ($0 4 ) 3 — вещество зеленого цвета. Кислый суль¬ 
фат титана(ІІІ) Ті 2 ($0 4 ) 3 Н 2 $0 4 8Н 2 0 представляет собой комплексную кислоту 
[Н 5 0 2 ][Ті($0 4 ) 2 (Н 2 0) 2 ]*. В водных растворах соли титана(ИІ) сильно гидролизованы, 
константа гидролиза гексаакваиона равна примерно 0,1. Вследствие высокой кислот¬ 
ности в водных растворах не могут быть получены многие комплексные соединения 
титана(ПІ), в которых лигандами выступают анионы слабых кислот, например циа¬ 
ниды. Их синтез проводят в неводных средах**. Фосфаты титана(ІІІ) ТіР0 4 , ТіР 3 0 9 , 
КЬТІР 2 0 7 получают твердофазно. 

Как и гидроксид, соли титана(Ш) проявляют восстановительные свой¬ 
ства: переводят Ре 3+ в Ре 2+ , обесцвечивают малиновый раствор КМп0 4 : 

5Ті 2 (80 4 ) 3 + 2КМп0 4 + 2Н 2 0 = 10ТіО5О 4 + К 2 5 0 4 + 2Мп50 4 + 2Н 2 50 4 

Соединения титана(ІІ) способны вследствие высокой восстановительной актив¬ 
ности (/Г(Ті 3+ /Ті 2+ ) = -1,2 В) разлагать воду с выделением водорода. Зеленый рас- 


* Тго/апоѵ 8., 8ііе\ѵе А ., КетпИгЕ. // 2. №шНЬгхсИ. Теіі В. — 1996. — Всі. 51. — 5. 19. 

** Сігоіаті 0.8. // і. Атег. СЬет. 5ос. — 1997. — V. 119. — Р. 6251. 
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твор, образующийся при взаимодействии оксида титана(ІІ) с охлажденной соляной 
кислотой, в течение короткого времени содержит ионы [Ті(Н 2 0) 6 ] 2+ . Из зеленых рас¬ 
творов, полученных взаимодействием Ті с НЕ, выделены кристаллы соли ТіР 3 (Н 2 0) 2 , 
состоящей из октаэдров [Ті п Р 2 (Н 2 0) 4 ], соединенных общими вершинами с октаэдра¬ 
ми [Ті ІѴ Р 6 ]. При осаждении титана(ІѴ) в виде ВаТіР 6 образуются неустойчивые зеле¬ 
ные растворы аквакомплекса титана(ІІ); при нейтрализации раствора щелочью выде¬ 
ляется черный осадок гидроксида Ті(ОН) 2 . Ион Ті 2+ удалось стабилизировать в матрице 
N801 и изучить его спектр: в нем содержатся две полосы, отвечающие переходам 
3 7ц -» 37 2* и 3 7| ? -» 3 7і ? (Р)\ А 0 = 8 520 см -1 . Комплексы титана(ІІ) являются сильными 
восстановителями, способными присоединять КІ 2 . Связь между атомами азота значи¬ 
тельно ослабевает из-за сильного взаимодействия Ті— N. соответствующего двойной 
связи (Ті=К[— N=71, расстояние Ті— N 0,177 нм, 1Ч—N 0,128 нм)*. 

Гидроксиды и соли циркония и гафния в низших степенях окисления неус¬ 
тойчивы. В ряду Ті — 2г — НГследует отметить усиление их основных и восста¬ 
новительных свойств. 

2.7. ПЕРОКСОСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ 

Для титана и его аналогов характерны комплексные соединения, в кото¬ 
рых роль лиганда выполняет ион пероксида 0 2 ~. Например, при добавлении 
Н 2 0 2 к подкисленным растворам солей титанила появляется характерная жел¬ 
то-оранжевая окраска, интенсивность которой зависит от рН среды: сильно¬ 
кислые растворы окрашены в оранжево-красный цвет, слабокислые и нейт¬ 
ральные — в желтый. Это используется для аналитического определения со¬ 
единений Ті(ІѴ) и пероксида водорода. Появление окраски обусловлено обра¬ 
зованием различных пероксокомплексов: 

[ТЮ(Н 2 0) 5 ] 2+ + Н 2 0 2 <=> [ТІ(0 2 )(Н 2 0) 4 ] 2+ + 2Н 2 0; К~ ІО 3 — ІО 4 . 

При повышении концентрации кислоты молекулы воды в координационной сфере 
титана последовательно замещаются сульфатными группами: 

Н 2 80 4 Н,80 4 

[Ті( 0 2 )(Н 2 0) 4 ] 2+ <=» [ТІ(0 2 )(Н 2 0) 2 (80 4 )1 <=^ [Ті(0 2 )($0 4 ) 2 ] 2 - 

При упаривании раствора пероксида водорода и сульфата титанила в концентри¬ 
рованной серной кислоте выделяются красные кристаллы Ті(0 2 )($0 4 ) • ЗН 2 0. Высали¬ 
вание этанолом желтого раствора, полученного смешиванием сульфата титанила с 
пероксидом водорода (рН 8,6), приводит к выпадению желтого осадка пероксида ти¬ 
тана ТЮ 3 -2Н 2 0, строение которого неизвестно. Предполагаемая структура гидро¬ 
пероксида титана Ті(ОН) 3 (ООН) аналогична а-титановой кислоте. 

Если через оранжево-красный раствор пероксокомплекса пропускать хлор, окрас¬ 
ка исчезает вследствие окисления пероксид-ионов до кислорода: 

[ТІ(0 2 )(Н 2 0) 4 ] 2+ + С1 2 + 2Н 2 0 = [ТІ0(Н 2 0) 5 ] 2+ + 0 2 Т + 2Н + + 2СГ 

Таким образом ионы титанила катализируют окисление пероксида водорода хло¬ 
ром**. 


* На§асіот Я., АгпоШ // 3. Атег. СІіет. 8ос. — 1996. — V. 118. — Р. 893. 

** Ткотрзоп Я. С. // 1пог§. СІіет. — 1984. — V. 23. — Р. 1794. 
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Рис. 2.16. Строение пероксоанионов титана(ІѴ) в комплексах К 4 [Ті 2 Р 8 (0 2 ) 2 ] Н 2 0 (а)- 

К 3 [ТіР 3 (0 2 ) 2 ] (б) 

Введение второй, третьей и четвертой пероксидных групп в координаци¬ 
онную сферу титана становится возможным лишь в щелочной среде. При этом 
желто-оранжевое окрашивание растворов пероксидных соединений титана 
исчезает, а образующийся бесцветный раствор содержит комплексы состава 
[ТІ(0 2 ) 2 (Н 2 0) 2 ], [Ті(0 2 )з(Н 2 0)] 2_ и [Ті(0 2 ) 4 ] 4_ . Из щелочных растворов в при¬ 
сутствии Н 2 0 2 спиртом можно выделить кристаллические соли, содержащие 
четыре пероксидные группы, например К4[Ті(0 2 ) 4 ] • 6Н 2 0. Обычно их получа¬ 
ют действием щелочи на пероксид титана при температуре О °С. 

Из насыщенных растворов К 2 Тір 5 в пергидроле при рН 5 — 6 кристаллизуются оран¬ 
жевые кристаллы димера К 4 [Ті 2 Р 8 (0 2 ) 2 ] ■ Н 2 0 (рис. 2.16, а), содержащего мостиковые 
атомы фтора*, а из растворов в 70%-м пероксиде водорода выделен светло-желтый 
кристаллический комплекс К 3 [ТіР 3 (0 2 ) 2 ]**. В нем атом титана находится в центре ис¬ 
каженной пентагональной бипирамиды, образованной тремя атомами фтора и двумя 
пероксогруппами, лежащими в экваториальной плоскости (рис. 2.16, б). 

Цирконий и гафний, как и титан, образуют пероксиды, но в отличие от аналогич¬ 
ных соединений титана они не окрашены и не могут использоваться для аналитиче¬ 
ского определения металлов. Химия этих веществ практически не изучена. Известно, 
что при добавлении аммиака к охлажденным до температуры 0°С водным растворам 
солей циркония и гафния, содержащим избыток 30%-го пероксида водорода, образу¬ 
ются белые осадки пероксидов М0 3 -2Н 2 0, по составу близких аналогичному соеди¬ 
нению титана. Из раствора 2Ю 3 2Н 2 0 в концентрированном гидроксиде калия, со¬ 
держащем пероксид водорода, были выделены кристаллы К 4 [2г(0 2 ) 4 ] • 6Н 2 0***. 

2.8. ГАЛОГЕНИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ 

Тетрагалогениды. Среди галогенидов металлов четвертой группы наиболее 
важны тетрагалогениды МГ 4 . Они представляют собой жидкости или легколе¬ 
тучие твердые вещества, пары которых состоят из тетраэдрических молекул 
(рис. 2.17, а). 


* бсктШ Я, Рсш5е\ѵап§ О. // 2. Апог§. А11§. СІіет. — 1988. - ВД 559. - 8. 135. 

Герасименко А. В., Буквенный Б. В., Чернышов Б, //., Диденко Н. А. // Журн неорган химии — 
1990.-Т. 35. -С. 1611. 

*** Взаимодействием 2гОС1 2 с КР и Н 2 0 2 получены кристаллы К 6 [2г 3 Р| 2 (ц-0,),(Н 2 0) 2 | ■ 2Н 2 0; 
см.: Чернышев Б. Н„ Диденко Н.А ., Буквецкий Б. В. и др. //Жури, неорган. химии. — 1989. — Т. ЗА — 
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Рис. 2.17. Строение галогенидов титана(ІѴ): 
а — молекула ТіС1 4 ; б — двойной слой в кристаллической структуре ТіЬ 

Тетраэдрическая структура сохраняется и в твердых галогенидах титана за исклю¬ 
чением фторида ТіР 4 , который представляет собой полимер, состоящий из октаэдров 
[ТіР 6 ], связанных четырьмя общими вершинами. В галогенидах циркония и гафния 
атомы металла имеют более высокие координационные числа. Твердые тетрафториды 
циркония и гафния построены из квадратных антипризм (координационное число 8), 
тетрахлориды и тетрабромиды состоят из зигзагообразных цепей октаэдров [МР 6 |, 
соединенных общими ребрами. 

В ряду Ті — 2г — Ш" повышаются температуры плавления и кипения одно¬ 
типных галогенидов, что обусловлено усилением межмолекулярного взаимо¬ 
действия (табл. 2.5). Наиболее высоко плавятся фториды благодаря значитель¬ 
ной степени ионности связи. 

Тетрафториды получают действием газообразного фтороводорода на соот¬ 
ветствующие безводные тетрахлориды: 

МС1 4 + 4НР = МР 4 + 4НС1 

Удобный метод синтеза безводных тетрахлоридов и тетрабромидов — гало- 
генирование* смеси диоксида соответствующего металла с углеродом, необ¬ 
ходимым для связывания кислорода: 

800 °С 

М0 2 + 2С1 2 + 2С-» МС1 4 + 2СОТ 

Тетраиодиды МІ 4 получают взаимодействием оксидов с иодидом алюми¬ 
ния: 

ЗТЮ 2 + 4АП 3 = ЗТІІ 4 + 2А1 2 0 3 

Безводные тетрагалогениды, особенно хлориды и бромиды, легко гидро¬ 
лизуются. Например, открытая склянка с хлоридом титана(ІѴ) на воздухе «ды¬ 
мит», так как соединение реагирует с водяными парами с выделением хлоро¬ 
водорода, дающего во влажном воздухе устойчивый аэрозоль: 

ТіС1 4 + (2 + х)Н 2 0 = 4НС1 + ТЮ 2 хН 2 0 

* В качестве хлорирующих агентов кроме С1 2 используют СС1 4 , § 2 СЬ, §ОСЬ и др. 
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Таблица 2.5 


Свойства тетрагалогенидов металлов четвертой группы 


Соединение 

Окраска 

Температура 
плавления, °С 

Кристаллическая решетка 

Координационное 

число 

ТІР 4 

Бесцветная 

284* 

Молекулярная 

4 

ТІС1 4 

» 

-24 (136**) 

» 

4 

ТіВг 4 

Оранжевая 

38 (233**) 

» 

4 

ТІІ 4 

Коричневая 

155 (377**) 

» 

4 

2гР 4 

Бесцветная 

932 

Каркас из октаэдров 

8 

2гС1 4 

» 

437 

Цепи из октаэдров 

6 

2гВг 4 

» 

450 

» 

6 

2гі 4 

Желтая 

500 

» 

6 

НГР 4 

Бесцветная 

1 025 

Каркас из октаэдров 

8 

НГС1 4 

» 

432 

Цепи из октаэдров 

6 

НГВг 4 

» 

425 

» 

6 

НП 4 

Желтая 

449 

» 

6 


* Возгоняется. 

** В скобках дана температура кипения (°С). 

Таким образом, с безводными галогенидами необходимо работать в сухой 
камере или в герметичной аппаратуре под давлением инертного газа. Фториды 
циркония и гафния менее подвержены гидролизу. 

Гидролиз тетрагалогенидов при комнатной температуре, как правило, не протека¬ 
ет до конца, а заканчивается на стадии образования оксосолей МОХ 2 . Это объясняется 
резким понижением рН раствора вследствие образования галогеноводородной кисло¬ 
ты НХ, которая стабилизирует оксо- или гидроксокатионы. Происходящие при этом 
процессы родственны описанным в подразд. 2.9 на примере солей кислородсодержа¬ 
щих кислот. 

Так, при растворении 2гС1 4 в воде образуется цирконилхлорид 2гОС1 2 8Н 2 0, со¬ 
держащий тетрамерный ион [2г 4 (0Н) 8 (Н 2 0) і6 ] 8+ , устойчивый даже в среде концентри¬ 
рованной НС1. Из раствора, образовавшегося при гидролизе тетрахлорида титана, 
выделены кристаллы оксосоли [Ті 8 0 12 (Н 2 0) 24 ]С1 8 , в катионе которой атомы титана 
связаны между собой двенадцатью оксомостиками* (см. рис. 2.10, а). 

Тетрафториды циркония и гафния слабо подвержены гидролизу и могут быть по¬ 
лучены взаимодействием их оксидов с плавиковой кислотой. Из водных растворов они 
выделяются в виде гидратов МР 4 -ЗН 2 0, которые состоят из цепей, образованных 
мостиковыми атомами фтора**. При быстром нагревании тригидраты гидролизуются 
до оксофторидов МОР 2 . 

Тетрагалогениды и особенно хлориды и бромиды за счет свободных л-раз- 
рыхляющих орбиталей ведут себя как кислоты Льюиса, растворяясь в водных 


* Кеісктапп М. С., Ноііатіег Р.^., ВеІІА.А. // Ас!а СгуМ. С. — 1987. — V. 43. — Р. 1681. 

** Наіі О., КіскагёС.Е.Р :, ІѴаГеп Т. N. // }. Іпог§. Мисі. СНет. — 1971. — V. 33. — Р. 2395. 
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растворах и расплавах галогенидов щелочных металлов с образованием комп¬ 
лексных соединений; например, [ТіС1 6 ], М!, [МР 6 ], МЦМР 7 ], М 2 [МР 8 ], 
где М = 2г, Ш"; М 1 = NН 4 , К, КЪ, С§; М" = М§, Са, №, Си и др. Получаемая 
растворением хлорида титана(ІѴ) в концентрированной соляной кислоте гек¬ 
сахлоротитановая кислота Н 2 [ТіС1 6 ] относится к сильным, подобно другим 
комплексным кислотам. Она известна только в растворах, по мере разбавле¬ 
ния которых гидролизуется. 

В отличие от гексафторотитанатов гексахлоротитанаты хорошо растворяются в воде 
и разбавленной НС1. Растворение сопровождается гидролизом, при котором ионы хлора 
во внутренней сфере комплекса замещаются ионами ОРГ . Кристаллизующиеся из рас¬ 
творов соединения М 2 [Ті(ОН) 4 С1 2 ] при нагревании до 175 —200 °С превращаются в 
безводные тетрахлорооксотитанаты типа КЬ 2 [ТіОС1 4 ], С8 2 [ТЮС1 4 ], плавящиеся без раз¬ 
ложения. Безводные гексахлоротитанаты, например К 2 [ТіС1 6 ], получены в неводной 
среде. 

Гексафтороцирконаты и гексафторогафнаты устойчивы при нагревании и 
слабо подвержены гидролизу. Они хорошо растворяются в воде, причем ра¬ 
створимость гексафторогафнатов в полтора раза выше, чем гексафтороцирко- 
натов. Это используется для разделения циркония и гафния методом дробной 
кристаллизации. 

Устойчивость и температура плавления однотипных комплексных соедине¬ 
ний увеличиваются с ростом радиуса внешнесферного иона щелочного ме¬ 
талла и уменьшением размера галогена. Все гексахлорогафнаты несколько проч¬ 
нее соответствующих соединений циркония: они имеют более низкие энталь¬ 
пии образования, более высокие температуры плавления, кипения, менее 
подвержены гидролизу. В отличие от гексафторо- и гексахлорометаллатов гекса- 
бромометаллаты и гексаиодометаллаты неустойчивы. 

При взаимодействии ТіС1 4 со спиртами КОН в присутствии аммиака или щелочей 
образуются алкоксиды, или алкоголяты, Ті(ОК) 4 : 

ТіС1 4 + 4КОН + 4ІЧНз = ТІ(ОК) 4 + 41ЧН 4 С1 

Алкоголяты титана, циркония и гафния — жидкие или твердые легко сублимиру¬ 
ющиеся вещества, растворимые в органических растворителях; они используются для 
получения оксидных сегнето- и пьезоэлектриков, высокотемпературных сверхпровод¬ 
ников и других материалов в виде объемной керамики и тонких пленок. Многие из них 
представляют собой тетрамеры, например алкоголят [Ті(ОС 2 Н 5 ) 4 ] 4 , в котором атомы 
титана связаны друг с другом мостиковыми этоксигруппами. При получении оксид¬ 
ной керамики «алкоголятным методом» к спиртовым растворам алкоголятов добавля¬ 
ют воду и проводят гидролиз, в результате которого образуются оксогидроксиды. Это 
снижает температуру термической обработки и ускоряет образование сложных окси¬ 
дов с высокой химической и фазовой однородностью. 

Тетрахлорид титана выгодно сочетает льюисову кислотность с водоотнимающим 
действием, благодаря чему находит применение в органическом синтезе. Например, 
при обработке циклогексанола раствором ТіС1 4 в бензоле при 20 °С образуется цикло- 
гексилбензол в выходом 91 %. 

Безводные тетрагалогениды металлов четвертой группы используют как 
исходные вещества при полученци и очистке металлов (иодидное рафиниро¬ 
вание), синтезе белил и керамик на основе ТЮ 2 и 2г0 2 , алкоголятов, в каче¬ 
стве катализаторов в процессах полимеризации, гидрирования, окисления. 
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Тригалогениды. Общим методом синтеза тригалогенидов служит высоко¬ 
температурное восстановление высших галогенидов металлами или водоро¬ 
дом: 


650 °С 

2ТІСЦ + Н 2 -> 2ТІС1 3 + 2НС1 

Гидратированный трихлорид титана может быть получен при действии цинка 
на солянокислый раствор хлорида титана(ІѴ), содержащий гексахлоротита¬ 
новую кислоту: 


2Н 2 [ТіС 1 6 ] + 2п = 2ТіС1 3 + 2пС1 2 + 4НС1 

О протекании реакции свидетельствует появление красно-фиолетовой ок¬ 
раски, характерной для солей титана(ПІ). 

Безводные тригалогениды представляют собой окрашенные (фиолетовый 
ТіРз, черно-зеленый 2гС1 3 ) кристаллические вещества, построенные из свя¬ 
занных общими ребрами октаэдров (табл. 2.6). В тригалогенидах титана связь 
металл—металл отсутствует. Низкие значения магнитных моментов низших 
галогенидов циркония и гафния указывают на их кластерное строение. 

Всем этим веществам свойственна высокая восстановительная активность, 
возрастающая вниз по группе. Тригалогениды титана способны существовать в 
водных растворах, однако на воздухе постепенно окисляются: 

4ТіС1з + 0 2 + 2Н 2 0 = 4ТіОС1 2 + 4НС1 

Из них наиболее устойчив трифторид ТіР 3 , который при комнатной темпе¬ 
ратуре не реагирует с кислородом. Тригалогениды циркония и гафния, напро- 


Низшие галогениды титана 


Таблица 2.6 


Соединение 

Окраска 

Структура 

Стандартная 

энтальпия 

образования, 

кДж/моль 

Поведение при нагревании 

ТІР 3 

Фиолетовая 

Типа ѴР 3 

-1319 

950 °Г 

4Т ІР 3 > ЗТІР 4 + ТІ 

ос-ТіСІз 

» 

Типа ВіІ 3 

-691 

2ТіС1з 475 ° С > ТіС1 4 + ТіС1 2 

Р-ТІСІз 

Коричневая 

Октаэдры, 

-691 

300 °с 

р-ТіС1 3 > а-ТіС1, 



соединенные 





ребрами 



ТіВг 3 

Фиолетовая 

Типа ВіІ 3 

-553 

400 °С 

2ТіВг 3 > ТіВг 4 + ТіВг 2 





350 °С 

ТІІ 3 

» 

Типа ІМЫз 

-335 

2ТІ1,- >ТІ1 4 + ТІ1 2 

ТІС1 2 

Черная 

Типа СйІ 2 

-477 

Плавится при 1 035 °С 

ТіВг 2 

>> 

» 

-398 

>400 °С 

ТіВг 2 -» Ті + Вг 2 





>400 °С 

ТІІ 2 

» 

» 

-255 

Ті1 2 - > Ті + 1 2 
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Безводный хлорид титана(ІѴ) — катализатор полимеризации олефинов 

Немецкий химик К. Циглер и независимо от него итальянский химик Дж. Нат¬ 
та предложили использовать безводный ТіС1 4 как катализатор для полимериза¬ 
ции олефинов, например этилена СН 2 =СН 2 и пропилена СН 3 —СН=СН 2 . Про¬ 
цесс не требует высоких давлений и протекает в органических растворителях 
при комнатной температуре. Это вызвало настоящий прорыв в производстве 
полимерных упаковочных и конструкционных материалов, а К. Циглеру и 
Дж. Натта в 1963 г. присуждена Нобелевская премия по химии. 

Возможная схема механизма реакции полимеризации этилена на продуктах 
реакции ТіС1 4 и триэтилалюминия А1(С 2 Н 5 ) 3 представлена на рис. 2.18. Реакция 
происходит на дефектах поверхности твердого кристаллического ТіС1 3 — вакан¬ 
сиях атомов титана Ѵ ТІ и ионах Ті 3+ , показанных на схеме кружочками. Для обра¬ 
зования вакансий и ионов Ті 3+ исходный ТіС1 4 предварительно частично восста¬ 
навливают. Реакция начинается с замещения атома С1 на алкильную группу 
(стадия I) и присоединения этилена к координационно ненасыщенному атому 
титана (стадия II). Координация алкена атомом титана поляризует связь С—С и 
вызывает миграцию алкильной группы с неподеленной электронной парой к 
этилену (стадия III; ^мс-присоединение), при этом вновь возникает вакансия. 
Реакция полимеризации продолжается (стадия IV), и таким образом происхо¬ 
дит рост цепи. Освобождение полимера происходит путем отщепления водорода 
от соседней группы —СН 2 — ((3-элиминирование), при этом цепь обрывается. 
Стереоспецифичность процесса объясняется наличием стерических ограниче¬ 
ний на ориентацию молекул алкена в координационной сфере по отношению к 
растущей цепи. Стереорегулярность полимера обусловливает его высокую тем¬ 
пературу плавления и механические свойства. При полимеризации часть ката¬ 
лизатора теряется, однако потери эти невелики; например, на получение 1 т 
полипропилена затрачивается 5 г катализатора*. 

* ВцИт і. і. // Ап§е\ѵ. СНет. Іпі. Ей. — 2003. — V. 42. — Р. 5010. 



Рис. 2.18. Схема полимеризации этилена на катализаторе Циглера-—Натта 
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Методы разделения циркония и гафния 

Цирконий и гафний имеют практически равные атомные радиусы, что при¬ 
водит к необычайной близости свойств как простых веществ, так и соединений 
этих элементов. Гафний способен изоморфно замещать цирконий практически 
во всех минералах — его содержание в цирконе в среднем достигает 1 %, что 
соответствует отношению кларков этих элементов (циркония в земной коре 
содержится примерно в 100 раз больше, чем гафния). В то же. время свойства 
атомов этих двух элементов сильно различаются. Цирконий в отличие от гафния 
имеет малое сечение захвата нейтронов, поэтому для изготовления оболочек 
(«футляров») тепловыделяющих элементов в реакторах требуется металл, сво¬ 
бодный от примеси гафния. Разделение циркония и гафния представляет собой 
сложную химическую задачу. Ее решение основано на различии свойств неко¬ 
торых их соединений, которое тем значительнее, чем сложнее состав вещества. 
Исторически первым методом, позволившим разделить цирконий и гафний, 
стала дробная кристаллизация — многократная перекристаллизация солей обоих 
элементов. Если растворимости простых солей циркония и гафния, например 
сульфатов, необычайно близки, то растворимости некоторых комплексных со¬ 
единений заметно различаются. Примером могут служить гексафторо металл аты 
К 2 [МР 6 ]: в 1 л насыщенного раствора при температуре 20 °С содержится 36,5 г 
К 2 [2гР 6 ] и 72,0 г К 2 [НГР 6 ]. Во избежание гидролиза перекристаллизацию прово¬ 
дят в 78%-й плавиковой кислоте. Разной растворимостью обладают и другие 
комплексные соли, например сульфаты К 2 [М(80 4 ) 3 ], цитраты, оксалаты, тио¬ 
цианаты. 

Важнейшим методом разделения в настоящее время служит экстракция — 
извлечение соединений из одной жидкой фазы в другую. Комплексы циркония 
обладают большей устойчивостью, чем комплексы гафния, поэтому его ионы 
легче экстрагируются из сильнокислых растворов различными лигандами, на¬ 
пример метилизобутилкетоном (МИБК) или трибутилфосфатом (ТБФ): 



МИБК ТБФ 

Цирконий при этом переходит в органический слой в виде комплекса 
2г(і\10 3 ) 4 - 2ТБФ: 

[2г(ОН) 2 ] 2+ - ая + 2Н + ая + 4Ж> 3 -- ая + 2ТБФ = 2г(1\Ю 3 ) 4 - 2ТБФ + 2Н 2 0 

а гафний остается в водном растворе. В промышленности процесс проводят в 
5 М НМ0 3 : при меньшей концентрации кислоты в растворе присутствуют поли¬ 
ядерные гидроксо- или оксокомплексы, которые практически не экстрагиру¬ 
ются. При увеличении концентрации кислоты более 8 моль/л начинается экст¬ 
ракция молекул НІМ0 3 : 

Н + ая + N 03 ая + ТБФ = Н N 03 ТБФ 
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которая конкурирует с экстракцией ионов металла. Экстракционный способ 
разделения — самый эффективный, он позволяет получать соединения цирко¬ 
ния с содержанием гафния менее 0,002 %. 

Метод ионного обмена также основан на разной устойчивости комплексных 
соединений циркония и гафния. В кислых (6 М НС1) растворах на катионооб¬ 
менной смоле лучше сорбируется гафний, а при последующей ее обработке 
лимонной кислотой первым вымывается (элюирует) цирконий, поскольку он 
образует более устойчивые комплексы. 

При хлорном способе переработки циркона разделение тетрахлоридов цир¬ 
кония и гафния было бы удобно проводить методом ректификации ( фракцион¬ 
ной дистилляции). Для этого предложено использовать узкий температурный 
интервал, в котором при повышенном давлении оба вещества превращаются в 
жидкости с разной летучестью. Данный метод апробирован на лабораторных 
установках, но пока не нашел промышленного применения. 


тив, не только легко окисляются на воздухе, но и восстанавливают воду с 
выделением водорода: 

22гВг 3 + (4 + х)Н 2 0 = 22г0 2 хН 2 ОІ + 6 НВг + Н 2 Т 

Водные растворы хлорида, бромида и иодида титана(ІІІ) стабильны толь¬ 
ко в инертной атмосфере. При концентрировании из них кристаллизуются 
гексагидраты, например [ТіС1 2 (Н 2 0) 4 ]С1 2Н 2 0, имеющий фиолетовую окрас¬ 
ку*. Одновременным растворением безводного галогенида титана(ІІІ) и гало¬ 
генида щелочного металла в концентрированной соляной кислоте получают 
комплексные соли, например красно-фиолетовые кристаллы С8 2 ТіС1 5 - 4Н 2 0, 
имеющие строение С8 2 [ТіС1 2 (Н 2 0) 4 ]С1 3 **. 

При нагревании твердые тригалогениды диспропорционируют (см. табл. 2.6). 

Дигалогениды. Дигалогениды титана представляют собой черные кристал¬ 
лические вещества со слоистой структурой (структурный тип Сб1 2 ; см. гл. 8). 
Большие расстояния между атомами титана (0,343 нм в ТіС1 2 и 0,412 нм в 
Ті1 2 ) исключают возможность прямого взаимодействия Ті — Ті подобно тому, 
как это осуществляется в кластерах. Эти вещества синтезируют восстановле¬ 
нием три- или тетрагалогенидов: 


800 °С 

ТіС1 4 + Ті -> 2 ТіС1 2 

При более высокой температуре протекает обратная реакция. Восстановле¬ 
ние тетрахлорида титана натрием в тетрагидрофуране приводит к образова¬ 
нию синих растворов, содержащих сольватированный хлорид титана(П). 


* Вещество изотипно другим хлоридам [МС1,(Н 2 0) 4 ]С1 2Н 2 0 (М = V, Ре); см.; Еригкфіахке Е., 
Ріпк Н., Ееі/еП Я.У. // 2. Апогв. А11§. Сйет. — 1989. — ВО. 579. — 8. 143. Ранее ошибочно считали, что 
фиолетовый гидрат имеет строение |Ті(Н 2 0) 6 ]С1 3 . При добавлении эфира к фиолетовому раство¬ 
ру соли, охлаждении и насыщении раствора хлороводородом выделяется зеленый гидрат 
ТіСІ, 6Н 2 0 неизвестного строения. Он неустойчив и легко переходит в фиолетовую форму. 

** МсСагіку Р.У., Яіскагёаоп М. Е. // Іпог§. Сйепі. — 1983. — V. 22. — Р. 2979. 
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Низшие галогениды циркония 

Монохлориды 2гС1 и НГС1 — термодинамически устойчивые вещества, мало 
летучие; в вакууме не разлагаются до 900 °С, обладают высокой электропровод¬ 
ностью. Например, хлорид циркония(І) синтезируют восстановлением тетра¬ 
хлорида циркония в вакуумированных танталовых трубках: 

600-800 °С 

32г + 2гС1 4 -> 42гС1 

Эти соединения лишь формально можно рассматривать как производные 
металлов со степенью окисления +1. Они имеют слоистую графитоподобную 
структуру (рис. 2.19, а), содержащую слои металла и галогена. 

При нагревании в токе водорода галогенид циркония(І) превращается в смесь 
гидрида и галогенида циркония(П): 

600 “С 

22гС1 + Н 2 -> 2гН 2 + 2гСЬ 

При восстановлении высших галогенидов порошком циркония образуются 
порошки, которым длительное время приписывали формулу 2гХ 2 (X = С1, Вг, 1): 

2гХ 4 + 2г = 22 гХ 2 

В работах, проводимых под руководством Ф. Коттона, показано, что эти ве¬ 
щества представляют собой октаэдрические кластеры 2г 6 Х, 2 , в центрах которых 
расположен атом примеси. Таким образом, формула соединения имеет вид 
[2 г 6 Х 12 2], где 2 = Н, В, С, N и др. 

Атомы циркония непосредственно соединены друг с другом, образуя окта¬ 
эдр, а также дополнительно связаны мостиковыми атомами галогена (рис. 2.19, б). 
Отдельные кластеры соединены друг с другом в более сложные структуры по¬ 
средством мостиковых атомов галогена. 

Если взаимодействие хлорида циркония(І) с водородом проводить в при¬ 
сутствии хлорида калия, то образуется кластерный хлороцирконат К 2 2 г 7 С1,л, 
который построен из октаэдрических кластеров 2г 6 С1 12 , связанных через мости¬ 
ковые атомы хлора с атомом циркония: 

162гС1 + 2КС1 + 9Н 2 = К 2 2 г 7 С1, 8 + 92гН 2 

Структура соединения такова, что на один кластер 2г 6 С1 |2 приходится один 
атом циркония, находящийся в октаэдре из атомов хлора, и два атома калия 
(рис. 2.19, в ), что и дает общую стехиометрию К 2 (2г ( ,С1 ]2 )(2гС1 6 ) или К 2 2г 7 С1,л*. 

* /того Н., СогЬеІІ У. А, Сізаг А. // Іпог@. Сйет. — 1981. — V. 20. — Р. 145. 


Известен хлорид титана(11, IV) Ті ІѴ Ті"С1| 6 , содержащий треугольные кластеры |Ті 3 ] (,+ 
со связями Ті — Ті 0,3 нм. При замене атомов титана(ІѴ) на натрий образуется 
№ 2 ТІ 3 С1„*. 


* Ніпі й. У., Меуег С., йеёеске Т., І/Напс/ \Ѵ. // Апёе\ѵ. Сйет. Іпі. Ей. — 1995. — V. 34. — Р. 71. 
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2.9. СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ 
С ДРУГИМИ НЕМЕТАЛЛАМИ 

Гидриды МН 2 — хрупкие металлоподобные вещества с широкими областя¬ 
ми гомогенности (МН 2 _ Д , 0 < х < 0,7), относящиеся к структурному типу 
флюорита. Их синтезируют прямым гидрированием металлов. Реакция идет с 
выделением теплоты и обратима: при термической обработке в вакууме выше 
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Рис. 2.20. Сульфиды титана(ІѴ): 
а — Ті$ 2 ; 6 — Ті$з 

800 °С водород удаляется. Разложение гидридов используют для создания тон¬ 
ких пленок металлов. Гидрид титана ТіН 2 применяют в качестве замедлителя 
нейтронов, в аккумуляторах водорода для водородной энергетики. 

Сульфиды М 8 и М 8 2 * образуются при нагревании простых веществ в ваку¬ 
уме или инертной атмосфере, а также при взаимодействии паров тетрахлори¬ 
дов с сероводородом. Их синтез не удается провести из водных растворов из-за 
необратимого гидролиза: 

ТІО 8 О 4 + (ЫН 4 ) 2 8 + 2Н 2 0 = ТЮ 2 Н 2 ОІ + Н 2 8 Т + (ЫН 4 ) 2 80 4 

Моносульфиды кристаллизуются в структурном типе ІЧіАз (см. т. 2, гл. 7), 
дисульфиды М 8 2 имеют слоистую структуру типа СбІ 2 , что обусловлено высо¬ 
кой долей ковалентности связей М —8 (рис. 2.20). В ряду Ті — 2г — НГстепень 
ионности связи возрастает, что вызывает увеличение ширины запрещенной 
зоны: Ті 8 2 , 2г8 2 — полупроводники, а НГ 8 2 — диэлектрик. 

Кристаллические дисульфиды М5 2 устойчивы по отношению к воздуху и 
воде, при нагревании сгорают с образованием М0 2 , при хлорировании пре¬ 
вращаются в тетрахлориды: 

М 8 2 + 4С1 2 = МС1 4 + 28С1 2 

* Известны также сульфиды промежуточного состава: Ті 3 $ 4 , Ті 2 8 3 , Ті 4 8 5 , Ті 2 8, Ті 8 8 3 (Риги- 
зеік 8. // і. АП. Сотр. — 1992. — V. 178. — Р. 211). Черный сульфид Ті8 3 получен из простых веществ 
при температуре 600 °С. 


При обработке горячими концентрированными растворами кислот-окис¬ 
лителей и щелочей дисульфиды разлагаются, при сплавлении с сульфидами и 
дисульфидами активных металлов могут быть получены двойные сульфиды, 
например ВаТі$ 3 . 

Нитриды МЫ, карбиды МС и бориды МВ кристаллизуются в структурном типе 
ЫаСІ. Это очень твердые и тугоплавкие вещества (рис. 2.21), обладающие высокой 
электропроводностью. Прочность связи и температура плавления понижаются от кар¬ 
бидов к нитридам и далее к оксидам (табл. 2.7). Бориды в этом ряду занимают особое 
положение: по сравнению с карбидами у них из-за меньшего числа валентных элект¬ 
ронов ослаблены связи металл —неметалл, но общее межатомное взаимодействие уси¬ 
лено за счет связей неметалл —неметалл. Наибольшим размером области гомогенно¬ 
сти и соответственно наибольшей концентрацией вакансий характеризуются карбиды 
МС| +Х , 0 < х < 0,06. В пределах области гомогенности с повышением концентрации 
вакансий изменяется параметр кристаллической решетки, ослабляется связь металл — 
неметалл, а значит, понижается твердость и температура перехода в пластическое 
состояние. 

При обычных условиях нитриды, карбиды и бориды металлов четвертой группы 
химически инертны. При нагревании они растворяются в щелочах, царской водке. 

Особенностью большинства боридов является наличие связей В—В. По мере уве¬ 
личения содержания бора возникают цепочки (ТіВ), плоские сетки (ТіВ 2 ) и трехмер¬ 
ные каркасы (Ті 2 В 5 ) из атомов бора. Связи между атомами бора ковалентные, но часть 
валентных электронов делокализована и усиливает металлическую составляющую хи- 



конии — углерод 
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Таблица 2.7 

Свойства карбидов, нитридов и боридов титана, циркония и гафния 


Соединение 

Стандартная энтальпия 
образования, кДж/моль 

Плотность, г/см 3 

Температура 
плавления, °С 

ТіС 

-184,6 

4,94 

3 067 

2гС 

-196,8 

6,57 

3 420 

НГС 

-209,7 

12,67 

3 928 

ТПМ 

-338,1 

5,43 

2 877 

2гІМ 

-365,5 

7,30 

2 980 

НИМ 

-369,5 

11,70 

3310 

ТІВ 2 

-323,9 

4,50 

2 980 

2гВ, 

— 

6,10 

3 040 

НГВ 2 

— 

10,87 

3 250 


мической связи. Такой характер связи определяет аномально высокие температуры 
плавления, металлический блеск, высокие твердость, теплопроводность и электро¬ 
проводность, последняя, например, для ТіВ 2 (рис. 2.22) почти в 10 раз больше элек¬ 
тропроводности чистого металла. Бориды стойки к воздействию кислот, расплавов 
солей и металлов, высокотемпературному окислению. 

Синтезируют карбиды, нитриды и бориды нагреванием простых веществ в вакууме 
или в атмосфере благородного газа при температуре 1 200 —2 200°С: 

М + X = МХ (X = С, N1, В) 


Пленки МХ можно нанести из газовой фазы взаимодействием галогенидов (или 
карбонилов) с углерод- или азотсодержащими газами в восстановительной атмо¬ 
сфере: 

ТіС1 4 + С„ + ,Н„, + Н 2 = ТіС + 4НС1 + С,,Н га _ 2 


Ті + І\!Н 3 І™ + 3 /,Н 2 

Дибориды образуются при металлотермическом восстановлении смеси оксидов Ті0 2 
и В 2 0 3 : 


ТІО, + В,0 3 + 5Ма '= ТіВ 2 + 5М ё О 



Высокая твердость обусловливает 
применение карбидов, нитридов и бо¬ 
ридов для изготовления режущего ин¬ 
струмента и износостойких деталей. Со¬ 
четание ее с высокой термостойкос¬ 
тью позволяет использовать эти соеди¬ 
нения в качестве конструкционных ма¬ 
териалов для ракетных двигателей. Нит¬ 
рид титана золотисто-желтого цвета 
применяют в качестве покрытий, за¬ 
меняющих золото. 
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В 2004 г. появилось сообщение о синтезе азида титана(ІѴ) по обменной реакции* 

СНзСN 

ТІР 4 + 4(СН 3 ) 3 5ПЧ 3 -> Ті(ГчІ 3 ) 4 + 4(СН 3 ) 3 8іР 

Вещество представляет собой оранжевые кристаллы, взрывающиеся от прикосно¬ 
вения к ним металлическим шпателем. Взаимодействием с РР1і 4 (Ы 3 ) получены комп¬ 
лексы [Ті(1Ч 3 ) 5 ]- и [Ті(N 3 )б] 2 ■ 


Контрольные вопросы 

1. В лабораторных условиях титан может быть получен восстановлением рутила гид¬ 
ридом кальция. Процесс проводят в атмосфере водорода при температуре 900 °С. На¬ 
пишите уравнение реакции. 

2. Как из минерала рутила, содержащего примеси оксидов железа(ІІІ) и алюми¬ 
ния, получить чистый диоксид титана? Напишите уравнения реакций и укажите усло¬ 
вия их протекания. 

3. Гафний практически не реагирует с растворами бромоводородной, хлорной, 
муравьиной и щавелевой кислот, однако при добавлении даже небольших количеств 
фторида аммония скорость реакции существенно возрастает. Чем это объясняется? 
Напишите уравнение реакции с одной из кислот. 

4. При восстановлении оксида титана(ІѴ) водородом при температуре 900 °С обра¬ 
зуется Ті 3 0 5 — темно-голубое вещество. Предположите, какие соединения образуются 
при взаимодействии Ті 3 0 5 с концентрированной соляной кислотой. Какое соединение 
может быть получено, если восстановление ТЮ 2 водородом проводить при температу¬ 
ре 1 500 °С? Напишите уравнения реакций. 

5. Нитраты и перхлораты циркония и гафния сходны по строению с соединениями 
титана. Предложите метод их синтеза. Выскажите предположение о том, что будет 
происходить при растворении безводного нитрата циркония: а) в воде; б) в концент¬ 
рированной азотной кислоте; в) в насыщенном растворе нитрата калия, подкислен¬ 
ном азотной кислотой. 

6. Какую среду (кислотную, щелочную) имеют водные растворы сульфата титани- 
ла, хлорида циркония, титаната натрия? 

7. Почему при хранении раствора сульфата циркония рН раствора постепенно по¬ 
нижается? 

8. В двух пробирках без этикеток находятся растворы нитратов циркония и гафния 
равной молярной концентрации; рН одного раствора 0,45, другого 0,40. В какой про¬ 
бирке находится нитрат циркония? Мотивируйте ответ. 

9. Приведите способы перевода рутила в соединения, растворимые в воде. 

10. Если бы соли титана(ІІ) удалось стабилизировать в водных растворах, как бы 
они гидролизовались: сильнее или слабее солей титана(ІІІ)? Мотивируйте ответ. 

11. Чем обусловлена окраска титановоцезиевых квасцов, пероксидных соединений 
титана(ІѴ)? 

12. При действии на раствор сульфата титанила тиосульфатом натрия выпадает бе¬ 
лый осадок. Напишите уравнение реакции. 


Наі$е5 К., ВоаігЗ.А., ЗскпеШег 8. еіаі // Апёеѵѵ. Сііеіті. Іпі. Ей. — 2004. — V. 43. — Р. 3148. 



Глава 3 

ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЯТОЙ ГРУППЫ 


3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В состав пятой группы входят ванадий 2 зѴ, ниобий 4І 1Ч[Ъ, тантал 73 Та и ра¬ 
диоактивный элемент дубний к^ЭЪ. По причине небольшого периода полу¬ 
распада химия дубния практически не изучена. Элементы пятой группы не¬ 
четные и образуют мало устойчивых изотопов: ниобий — один, ванадий и 
тантал — по два, однако содержание вторых изотопов очень мало ( 50 Ѵ — 0,250 %, 
І80 Та- 0,012%). 

Ванадий был открыт в 1801 г. мексиканским минералогом А.М. дель Рио в мекси¬ 
канской бурой свинцовой руде и назван сначала панхромием (греч. каѵ — различное, 
Хршца — цвет), затем по красивому красному цвету нагретых солей — эритронием 
(греч. ёрьтрбі; — красный). 

В 1830 г. шведский химик Н.Г.Сефстрём обнаружил новый элемент в железной 
руде и назвал его ванадием в честь древнескандинавской богини красоты Ванадис. 
В 1831 г. немецкий химик Ф. Вёлер доказал тождественность ванадия и эритрония. 
В виде простого вещества металл был впервые получен английским химиком Г. Роско 
в 1869 г. восстановлением хлорида водородом. Исследователь обратил внимание на 
легкость металла (он легче железа, хотя и тяжелее алюминия) и на его высокую кор¬ 
розионную устойчивость. 

В 1801 г. был открыт еще один элемент — колумбий, обнаруженный английским 
химиком Ч. Хатчетом в минерале, найденном в Колумбии. А в 1802 г. шведский химик 
А. Г. Экеберг в минералах из Скандинавии открыл новый элемент, по свойствам на¬ 
столько близкий к Колумбию, что их первоначально считали за один элемент. Из-за 
трудности получения в чистом виде он был назван танталом по имени героя древне¬ 
греческой мифологии Тантала, осужденного на вечные страдания. Индивидуальность 
Колумбия была доказана лишь в 1844 г., когда он вновь был открыт немецким иссле¬ 
дователем Г. Розе и назван ниобием по имени Ниобы — дочери Тантала. Так ученый 
указал на сходство двух элементов. 

Сообщение о синтезе элемента с порядковым номером 105 впервые появилось в 
1967 г. в работах советских ученых из Объединенного института ядерных исследований 
в Дубне по бомбардировке ^Ат ядрами ^Че. Тремя годами позже аналогичные ре¬ 
зультаты были получены американцами в Беркли при взаимодействии ядер калифор- 
ния-249 с ядрами азота-15: 

+ 2 ^сг -> *'Ш> + 3 . п 

По предложению советских ученых новый элемент был назван нильсборием N8 в 
честь выдающегося датского физика Нильса Бора, американские исследователи пред- 
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ложили для него название ганий На. Оба эти названия не были приняты ШРАС, 
который долгое время предлагал называть новые элементы исходя из их порядкового 
номера (элемент 105 унилпентиум ІДпр). Лишь в августе 1997 г. ШРАС утвердил для 
него название дубний ОЬ. Все нуклиды дубния радиоактивны и имеют небольшой 
период полураспада; для наиболее долгоживущего изотопа ^ОЬ он составляет 34 с. 
Этот элемент был получен лишь в микроколичествах, и свойства его соединений прак¬ 
тически не исследованы. 

В основном состоянии атомы ванадия и тантала имеют электронную кон¬ 
фигурацию ( п - 1 )ё і пз 2 , в то время как атом ниобия — 4г/ 4 5 что объясняется 
близостью энергий энергетических подуровней 4 сі и 55. Таким образом, эле¬ 
менты пятой группы имеют по пять валентных электронов. По мере увеличе¬ 
ния атомного номера электронные оболочки уплотняются, о чем свидетель¬ 
ствуют рост значений первой энергии ионизации и характер изменения атом¬ 
ных и ионных радиусов в ряду V — N6 — Та (табл. 3.1). 


Таблица 3.1 


Свойства элементов пятой группы 


Свойство 

V 

N6 

Та 

Заряд ядра 

23 

41 

73 

Атомная масса 

50,9415 

92,9064 

180,9479 

Число стабильных изотопов 

2 

1 

2 

Электронная конфигурация 

[Аг]3<7 3 45 2 

[Кг]4г/ 4 55' 

[Хе]4/ І4 5г/ З б5 2 

в основном состоянии 

Энергия ионизации, кДж/моль: 




первая 

651,3 

652,2 

728,5 

вторая 

1 418,3 

1 379,7 

1 563,1 

третья 

2 827,0 

2412,1 

2 123 

четвертая 

4 505,8 

3 695,4 

3 184 

пятая 

6 300,5 

4 872,5 

4 342 

Металлический радиус*, нм 

0,134 

0,145 

0,146 

Ионный радиус**, нм: 




М(ІІ) 

0,093 

0,085 

— 

М(ІІІ) 

0,078 

0,084 

0,081 

М(1Ѵ) 

0,073 

0,083 

0,080 

М(Ѵ) 

0,068 

0,078 

0,078 

Эл е ктроотр и цател ьность: 




по Полингу 

1,63 

1,60 

1,50 

по Оллреду—Рохову 

1,45 

1,23 

1,33 

Степень окисления*** 

(-3), Н), о, 

(+2), +3, +4, +5 

(-1), 0, (+2), 
(+3), +4, +5 

(-1), 0, (+2), 
(+3), (+4), +5 


* Для координационного числа 12. 

** Для координационного числа 6. 

*** В скобках указаны неустойчивые степени окисления. 
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Размеры атомов изменяются немонотонно: при переходе от ванадия к нио¬ 
бию радиус растет, а затем остается практически неизменным, что является 
следствием лантаноидного сжатия (см. табл. 3.1). 

Таким образом, ниобий и тантал подобно цирконию и гафнию имеют оди¬ 
наковые атомные и ионные радиусы, близкие значения электроотрицатель¬ 
ности, сходные химические свойства. Растворимости их соединений различа¬ 
ются незначительно, поэтому разделение этих двух элементов вызывает боль¬ 
шие трудности. Этому способствует также тот факт, что большинство род¬ 
ственных соединений ниобия и тантала изоструктурны. В то же время химия 
этих двух элементов существенно отличается от химии ванадия. В высшей сте¬ 
пени окисления ниобий и тантал сходны с цирконием и гафнием, а в низких — 
с молибденом и вольфрамом. 

В отличие от ванадия, присутствующего в водных растворах в виде тетраэд¬ 
ров [Ѵ0 4 ] или октаэдров [Ѵ0 6 ], для ниобия и тантала, имеющих большие 
ионные радиусы, характерны, как правило, высокие (от 6 до 9) координаци¬ 
онные числа. 

Для ванадия известны все степени окисления от -3 до +5. Из них в кисло¬ 
родных соединениях наиболее устойчива степень окисления +4 (в кислой сре¬ 
де) и +5 (в нейтральной и щелочной средах). Галогенидные лиганды часто 
стабилизируют степени окисления +2, +3. Так, пентахлорид ванадия вообще 
не существует, тетрахлорид ванадия при температуре 300 °С переходит в три- 
хлорид, а при 500 °С — в дихлорид, что оказывается невозможным в кисло¬ 
родных соединениях. Степени окисления 0 и -1 реализуются в комплексах с 
л-акцепторными лигандами, например в карбонилах. 

Для ниобия и тантала наиболее устойчива степень окисления +5. Соедине¬ 
ния ниобия и тантала в низких степенях окисления представляют собой клас¬ 
теры, состав которых не отвечает простейшим представлениям о валентности. 
Например, не существуют хлорид ниобия(ІІ) или иодид тантала(Ш): веще¬ 
ства, образующиеся при восстановлении высших галогенидов, имеют зачас¬ 
тую гораздо более сложный состав и содержат отдельные кластерные группи¬ 
ровки, из которых наиболее устойчива [М 6 Х 12 ]. Именно по этой причине со¬ 
поставлять химию ванадия в низких степенях окисления с химией других эле¬ 
ментов группы не представляется корректным. 

Для всех рассматриваемых элементов катионы [М(Н 2 0)„] 5+ неизвестны, 
а химия водных растворов при рН, близких к нейтральным, осложнена про¬ 
цессами поликонденсации, приводящими к образованию изополи- и гетеро¬ 
полианионов. 

Особенно богата химия водных растворов ванадатов(Ѵ), в которых реализу¬ 
ются сложные равновесия между разными катионными, нейтральными и ани¬ 
онными формами, построенными из кислородных тетраэдров [Ѵ0 4 ] и октаэд¬ 
ров [Ѵ0 6 ]. 

При переходе от элементов 3^-ряда к 4 ( 1 - и 5г/-элементам увеличение раз¬ 
мера ^/-орбиталей приводит к упрочнению </—^/-перекрывания и росту кова¬ 
лентного вклада в металлическую связь. Именно этим объясняется возраста¬ 
ние твердости, температур плавления и кипения металлов пятой группы в 
ряду V — N6 — Та, а также ослабление химической активности. 

Несмотря на отрицательные значения электродных потенциалов пар М Я+ /1ѴІ 0 , 
все три металла не вытесняют водород из разбавленных кислот (кроме НР), а 
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ниобий и особенно тантал вообще с трудом растворяются даже в кислотах- 
окислителях. 

С увеличением степени окисления элемента возрастает доля ковалентности 
связи, что может быть проиллюстрировано общей тенденцией к понижению 
температуры плавления оксидов ванадия и постепенной смене основных свойств 
амфотерными и кислотными. Так, оксид ѴО (температура плавления 1 830 °С) 
основный, а высший оксид ванадия Ѵ 2 0 5 (температура плавления 685 °С) про¬ 
являет преимущественно кислотные свойства; низший фторид ванадия ѴР 2 — 
это тугоплавкое кристаллическое вещество, а высший фторид ѴР 5 — легколе¬ 
тучая жидкость. 

При уменьшении степени окисления одновременно с усилением основных 
свойств возрастает и восстановительная способность. Наиболее сильными вос¬ 
становителями являются соединения ванадия(П): ионы Ѵ 2+ способны вытес¬ 
нять водород из воды, восстанавливать молекулярный азот до аммиака. Теоре¬ 
тически соединения ниобия и тантала должны были бы обладать еще более 
сильными восстановительными свойствами, но ионы 1МЬ 2+ и Та 2+ образуют 
кластеры и тем самым приобретают большую устойчивость. Соли ванадия(ПІ) 
в отличие от соединений ванадия(П) не вытесняют водород из воды, но и 
они — типичные восстановители. В высшей степени окисления ванадий про¬ 
являет уже окислительные свойства, которые заметны лишь в сильнокислых 
растворах; при повышении рН значение потенциала восстановления резко 
уменьшается. 

Окислительные свойства соединений в высшей степени окисления ослабе¬ 
вают при переходе от ванадия к ниобию и танталу. Так, ванадий может быть 
восстановлен водородом в момент выделения до степени окисления +2, нио¬ 
бий — до степени окисления +3, соединения тантала в реакцию практически 
не вступают. 

При движении вниз по группе возрастает также степень ионности связи, 
о чем свидетельствуют повышение температуры плавления высших оксидов 
(Ѵ 2 0 5 — 685 °С, ЫЬ 2 0 5 — 1 490 °С, Та 2 0 5 — 1 872 °С), повышение основности 
гидратированных высших оксидов (рН осаждения из кислых растворов ука¬ 
занных выше оксидов составляет 0,6, 1,0 и ~ 1,5 соответственно), уменьшение 
способности высших фторидов к гидролизу. 

В то же время рассуждения об усилении ионных свойств соединений эле¬ 
ментов в степени окисления +3 при движении вниз по группе и ослаблении 
степени гидролиза тригалогенидов теряют смысл, если учитывать принципи¬ 
ально разное строение этих веществ. Так, бромид ванадия(ІІІ) в водных ра¬ 
створах сильно гидролизован, в то время как гидролиз кластерных бромидов 
ниобия и тантала М 3 Вг 8 , близких по составу к трибромидам, практически не 
протекает. 

Все ионы металлов с конфигурацией являются жесткими кислотами и 
обычно имеют малую склонность к образованию комплексов. Известен ряд 
комплексов М +5 , в частности фторидные. Склонность к комплексообразова- 
нию в водных растворах повышается с ростом заряда катиона ванадия, на¬ 
пример в ряду Ѵ0 2 — Ѵ0 2+ — Ѵ 3+ логарифмы констант устойчивости комп¬ 
лексов с этилендиаминтетрауксусной кислотой возрастают от 15,6 до 18,0 и 
25,9. Таким образом, среди них наиболее устойчивы комплексы ванадия(ІІІ) 
(табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 

Степени окисления, электронные конфигурации, координационные числа 
и геометрия соединений элементов пятой группы 


Степень 

окисле- 

Электрон¬ 
ная кон- 

Координа¬ 

ционное 

число 

Геометрия 

Примеры ионов и соединений 

ния 

фигура¬ 

ция 

ванадия 

ниобия, тантала 

-і 

СІ Ь 

6 

Октаэдр 

[Ѵ(СО) б ] 

(N6(00),]- 

0 

СІ 5 

6 

Октаэдр 

Ѵ(СО) 6 

— 

+1 


6 

Октаэдр 

[Ѵ(Ьіру) 3 ] + 

— 

+2 


6 

Октаэдр 

[Ѵ(Н 2 0) 6 ] 2 + 

[Ѵ(СЫ) 6 Г- 

МЬС1 2 (ру) 4 



6 

Тригональная 

призма 

Ѵ8 

N68 

+3 

й 2 

4 

Тетраэдр 

[ѴС1 4 ] 

— 



5 

Тригональная 

бипирамида 

ѴС1з(Г4(СН 3 )з) 2 

— 



6 

Октаэдр 

[Ѵ(Н 2 0) 6 р 

[Ѵ(С 2 0 4 ) 3 р- 

[№ 2 С1 9 ] 3 - 



6 

Тригональная 

призма 

— 

УЫЬ0 2 



8 

Додекаэдр 

— 

[МЬ(СЫ) 8 ] 5 - 

+4 

СІ' 

4 

Тетраэдр 

ѴС1 4 

[ЫЬ(Ы(С 2 Н 5 ) 2 ) 4 ] 4+ 



5 

Тригональная 

бипирамида 

ѴОС1 2 (Ы(СН 3 ),) 2 

— 



5 

Квадратная 

пирамида 

ѴО(асас) 2 

— 



6 

Октаэдр 

ѴС1 4 (Ьіру) 

[МС1 б ] 2 



7 

Пентагональная 

бипирамида 

— 

[ЫЬР 7 ] 3 - 



8 

Квадратная 

антипризма 

— 

ЫЬ(асас) 4 

+5 

СІ° 

4 

Тетраэдр 

ѴОСІз 

8сЫЬ0 4 



5 

Тригональная 

бипирамида 

ѴР 5 (г.) 

№Р 5 (г.) 

ТаР 5 (г.) 



6 

Октаэдр 

ѴР 5 (кр.), [ѴР б ] 

[№Р 6 ]- 



8 

Додекаэдр 

[Ѵ(0 2 ) 4 ]^ 

^Ъ(0 2 ) 4 р- 



8 

Квадратная 

антипризма 

— 

[Тару] 3 
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Карбонилы и металлоорганические соединения 
элементов пятой группы 

Карбонил ванадия Ѵ(СО) 6 в отличие от карбонилов других 3*/-металлов, не¬ 
смотря на наличие неспаренного электрона, не склонен к димеризации, т.е. его 
формула не соответствует правилу Сиджвика. Карбонил ванадия представляет 
собой голубовато-зеленые, легко летучие неустойчивые кристаллы, которые вос¬ 
пламеняются на воздухе, а при температуре 60 °С разлагаются. Более устойчив 
анион [Ѵ(СО) 6 ]“, полученный в виде натриевой соли при взаимодействии три¬ 
хлорида ванадия с натрием и СО: 

150°С; 30 МПа; ру 

ѴС1 3 + 6СО + 4ІМа -> №Ѵ(СО) 6 + ЗЫаСІ 

Аналогичные соединения известны также для ниобия и тантала. 

Осторожное упаривание раствора, образующегося при действии на натрие¬ 
вую соль соляной кислоты, приводит к выделению гексакарбонила ванадия. 
Нейтральные карбонилы ниобия и тантала получить данным методом не удается. 
Описан синтез карбонилов при конденсации паров ванадия на замороженной 
смеси оксида углерода(ІІ) и инертного газа, играющего роль матрицы. Анало¬ 
гичным методом был получен комплекс с молекулярным азотом У(Г9 2 ) 6 , изо¬ 
электронный гексакарбонилу ванадия. 

При взаимодействии трихлорида ванадия с натриевым производным цикло¬ 
пентадиена состава ЫаС 5 Н 5 образуются темно-фиолетовые кристаллы ванадо- 
цена Ѵ(Л 5 -С 5 Н 5 ) 2 (рис. 3.1, а). Синтез ведут в тетрагидрофуране, в котором обра¬ 
зующийся комплекс хорошо растворим. Известны и смешанные карбонилцик- 
лопентадиенилы ванадия, например Ѵ(СО) 4 (С 5 Н 5 ). Все эти вещества при кон¬ 
такте с воздухом мгновенно разлагаются. 

Ниобий и тантал не образуют соединений со структурой ванадоцена. Их цик- 
лопентадиенильные производные представляют собой либо димеры со связью 
металл—металл, например МЪ 2 Н 2 (ті 5 ,тігС 5 Н 4 ) 2 (ті 5 -С 5 Н 5 ) 2 (рис. 3.1, б ), либо про¬ 
изводные ванадоцена, в которых атом металла дополнительно связан еще с 
двумя циклопентадиенильными группами посредством о-связей. 



Рис. 3.1. Строение циклопентадиенилов: Ѵ^-СдНд^ (а) 
и ЫЬ 2 Н2 (л 5 ,Лі-С 5 Н 4 ) 2 (ті5-С5Н5) 2 (б) 
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3.2. НАХОЖДЕНИЕ В ПРИРОДЕ, ПОЛУЧЕНИЕ ПРОСТЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

Нахождение в природе. Элементы пятой группы относятся к числу доста¬ 
точно распространенных. По содержанию в земной коре (0,014 мае. %) вана¬ 
дий занимает пятое место среди переходных металлов, уступая лишь железу, 
титану, марганцу и цирконию. Количество присутствующих в земной коре 
ниобия (0,0020%) и тантала (0,0017%) сопоставимо с содержанием азота. 

Ванадий, ниобий и тантал — рассеянные элементы, т.е. встречающиеся 
преимущественно не в форме отдельных минералов, а в виде примесей к ру¬ 
дам других металлов. Ванадий содержится в основном в виде примеси к тита- 
номагнетитовым, осадочным железным рудам, бокситам, где он изоморфно 
замещает железо(ІІІ) и алюминий по причине близости ионных радиусов Ре 3+ 
(0,064 нм) и Ѵ 3+ (0,065 нм). Под действием кислорода воздуха ванадий окис¬ 
ляется и в виде ванадат-ионов Ѵ0 4 ~ переходит в апатиты, замещая часть 
фосфат-ионов. Известно около 90 минералов ванадия, важнейшие из кото¬ 
рых ванадинит РЬ 5 (Ѵ0 4 ) 3 С1 (изоморфен апатиту) и патронит Ѵ$ 4 , но они не 
имеют промышленного значения. 

Тантал и ниобий с железом, кальцием, марганцем, титаном, редкозе¬ 
мельными элементами образуют сложные оксиды, входящие в состав ще¬ 
лочных изверженных пород — пегматитов. Так, в минерале ферроколумбите 
Ре1ѴЬ 2 0 6 часть атомов железа обычно замещена на марганец, а часть ниобия — 
на тантал. Минерал, в котором содержание тантала превышает содержание 
ниобия, называют ферротанталитом РеТа 2 0 6 . Часто встречаются их изомор¬ 
фные смеси — манганоколумбит (Ре, Мп)(1ѴЬ, Та) 2 0 6 . В России основным 
сырьем для производства ниобия и тантала служит минерал лопарит, пред¬ 
ставляющий собой перовскит СаТЮ 3 , в котором часть атомов кальция заме¬ 
щена на натрий, калий, торий, редкоземельные элементы, а часть титана — 
на ниобий и тантал: (Са, Ьп, Ыа, К)(Ті, N6, Та)0 3 . 

Получение. Почти половину всего производимого ванадия получают при 
переработке железных ванадийсодержащих руд. В доменном процессе ванадий 
из руды переходит в чугун, а затем при выплавке стали — в шлаки, в основ¬ 
ном в форме смешанного оксида ванадия(ІП) и железа(П) РеѴ 2 0 4 со структу¬ 
рой шпинели. Именно шлаки служат основным сырьем для производства ва¬ 
надия. Смесь шлака с поваренной солью прокаливают на воздухе: 

800 °с 

4РеѴ 2 0 4 + 8ЫаС1 + 70 2 -> 8ЫаѴ0 3 + 2Ре 2 0 3 + 4С1 2 Т 

При этом выделяющийся хлор вступает в реакцию со шлаком: 

2РеѴ 2 0 4 + 9С1 2 = 4ѴОС1 3 + 2РеС1 3 + 20 2 Т 

Образовавшийся плав выщелачивают водой, затем раствором серной кис¬ 
лоты осаждают оксид ванадия(Ѵ). Применяют и другие способы извлечения 
ванадия из руд, большинство из которых направлено на выделение конечного 
продукта Ѵ 2 0 5 . В нашей стране в 30 — 40-х гг. XX в. в разработке технологии 
производства ванадия принимал участие академик В.И.Спицын. 
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Для получения металлического ванадия оксид восстанавливают кальцием 
или алюминием: 


Ѵ 2 0 5 + 5Са = 2Ѵ + 5СаО 

Добавка небольшого количества иода инициирует восстановление, так как 
иод поджигает кальций при температуре около 400 °С. Далее экзотермическая 
реакция протекает за счет своей собственной теплоты. 

Для легирования сталей нет необходимости в чистом ванадии, не содержа¬ 
щем железа. В этом случае в качестве восстановителя используют более деше¬ 
вый ферросилиций — сплав кремния с железом. Сырьем для производства 
феррованадия наряду с оксидом ванадия(Ѵ) служит ванадат(Ѵ) кальция: 

Са(Ѵ0 3 ) 2 + яРе ■ 2$і = 2Ѵ + (л - 1 )Ре + Са$Ю 3 + Ре$Ю 3 

Электролитическим рафинированием в хлоридной ванне (КС1 + ІДС1 + ѴС1 2 ) 
достигается очистка металлического ванадия до 99,8 — 99,9%. В другом менее 
распространенном методе трихлорид ванадия восстанавливают расплавлен¬ 
ным магнием. Наиболее чистый металл получают иодидным способом, про¬ 
водя термическое разложение летучего дииодида ванадия. 

Поскольку содержание ниобия и тантала в рудах, подвергаемых переработ¬ 
ке, обычно не превышает сотых долей процента, на первой стадии производ¬ 
ства руды обогащают с использованием магнитных, химических, флотацион¬ 
ных или гравитационных методов. Полученные концентраты, представляющие 
собой ниобаты и танталаты разных металлов, разлагают горячей плавиковой 
кислотой, спекают с содой или хлорируют. Наиболее трудоемкую стадию про¬ 
цесса представляет разделение соединений ниобия и тантала, так как они 
обладают очень близкими свойствами. 

Гидрофторидный метод основан на образовании различных фторидных ком¬ 
плексов ниобия и тантала: гептафторониобат при кипячении раствора гидро¬ 
лизуется, превращаясь в оксофторидный комплекс: 

4РеГ4Ь 2 0 6 + 64НР + 0 2 = 4Н 3 [РеР 6 ] + 8Н 2 [1ЧЬОР 5 ] + 18Н 2 0 
4РеТа 2 0 6 + 80НР + 0 2 = 4Н 3 [РеР 6 ] + 8Н 2 [ТаР 7 ] + 26Н 2 0 

Для отделения соединений железа и других примесей к раствору добавляют 
гидрофторид калия. При этом комплекс К 2 [ТаР 7 ] выпадает в осадок, а оксо- 
фторониобат остается в растворе. Этот метод, разработанный в 1866 г. М.Ма- 
риньяком, в настоящее время уступил место более совершенным, основан¬ 
ным на экстракции метилизобутилкетоном или другими растворителями. 

При сплавлении ниобиевотанталового концентрата с содой или щелочью 
образуются смеси ниобатов и танталатов: 

800 °С 

4РеМ 2 0 6 + 14№ 2 С0 3 + 0 2 -> 4№Ре0 2 + 8№ 3 М0 4 + 14С0 2 Т (М = N6,13) 

Эти вещества мало растворимы в воде и легко отделяются от раствора, в кото¬ 
рый переходит большинство примесей. От соединений железа и марганца осадки 
очищают обработкой соляной кислотой. 

При хлорировании руды ниобий и тантал переходят в летучие хлориды 
1МЬС1 5 и ТаС1 5 и могут быть легко отделены сублимацией от хлоридов вольфра- 
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Биологическая роль ванадия 

Содержание ванадия в организме человека крайне мало, но некоторые низ- 
шие морские животные — асцидии (рис. 3.2), по внешнему виду напомина- 
ющие губки, обладают способностью аккумулировать этот элемент в крови в 
особых органеллах — ванадоцитах. Содержание ванадия в этих организмах пре¬ 
вышает его концентрацию в морской воде в десять миллионов раз! Хотя в мор¬ 
ской воде он присутствует в виде соединений в высшей степени окисления, 
кровь этих существ представляет собой 0,1 —0,2 М раствор солей ванадия(ПІ) и 
ванадия(ІѴ), находящихся в равновесии. Происходящие в крови асцидий окис¬ 
лительно-восстановительные процессы, связанные с обратимым переходом 
ванадия(ПІ) в ванадий(ІѴ), лежат в основе переноса кислорода. 

Ванадий обладает способностью изоморфно замещать фосфор в гидроксо- 
апатите и фторапатите, которые составляют основу зубной эмали. Это наблюда¬ 
ется и в некоторых природных апатитах. 

Ванадий незаменим для жизнедеятельности водорослей, в которых он акти¬ 
вирует фотосинтез. Ванадиевая нитрогеназа — ванадийсодержащий серный бе¬ 
лок наряду с молибденовой нитрогеназой участвует в процессах фиксации ат¬ 
мосферного азота азобактериями. 

Ванадий обладает высокой биохимической активностью. Его соли активно 
катализируют окисление гидроксильных соединений (гидрокситриптамина, гид¬ 
рокситриптофана, гидрокситирозина, адреналина и др.). 

Некоторые ядовитые грибы, например мухоморы и бледная поганка, на¬ 
капливают ванадий в форме амавадина — комплекса с 6ш>(2,2'-оксиимино)ди- 
пропионатом: 



Высокая концентрация ванадия в плодовых телах этих грибов объясняется 
устойчивостью этого комплекса как в случае ванадия(Ѵ), так и в случае вана¬ 
дия (IV)*. 


* АггтІгоп§ Е.М., ВеМоез Л.І., Саіѵіои І.У. еі аі. // і. Атег. СНет $ос —1993 —V 115 — 
Р. 807. ... 


ма, олова, железа, марганца, свинца и других примесей. Разделение хлоридов 
ниобия и тантала осуществляют ректификацией комплексов с оксохлоридом 
фосфора (N6, Та)С1 5 РОС1 3 . 

Металлические ниобий и тантал получают металлотермическим восстанов¬ 
лением комплексных фторидов: 

К 2 [ТаР 7 ] + 5Ыа = 2КР + 5ЫаР + Та 

или оксидов: 
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Рис. 3.2. Асцидия Ахсісііа тепіиіа (а) ( / — ротовое 
отверстие; 2 — клоакальное отверстие); колонии 
Воігуііих ѵіоіасеих на камне (б) 




В очень небольших количествах ванадий входит в состав животных и расти¬ 
тельных организмов, включая человека. Организм здорового взрослого человека 
содержит примерно 10 — 25 мг ванадия, по большей части в костях, зубах и 
жировой ткани. В очень малых количествах ванадий постоянно присутствует в 
пищевых продуктах, особенно морских, овощах и молоке. Это следовый эле¬ 
мент, микро количества которого необходимы для жизнедеятельности. 

Соединения ванадия токсичны! Отравление возможно при вдыхании пыли, 
содержащей, например, оксид Ѵ 2 0 5 . Попадая в организм человека, соединения 
ванадия вызывают раздражение дыхательных путей, легочные кровотечения, 
головокружения, нарушения деятельности сердца, почек. Они накапливаются в 
костной ткани, в меньшей степени — в печени и селезенке. 

Ниобий обнаружен практически во всех пищевых продуктах. В средах, близ¬ 
ких по рН к внутренним средам организма, соединения ниобия обладают край¬ 
не малой растворимостью, что обусловливает плохое всасывание их в желудоч¬ 
но-кишечном тракте. В организме ниобий распределяется сравнительно равно¬ 
мерно. Помимо крови (считают, что связь ниобия с белками сыворотки крови 
имеет характер адсорбции) относительно большое количество ниобия накаплива¬ 
ется в мышцах, скелете, печени, почках и легких. Время, в течение которого со¬ 
держание ниобия в организме уменьшается вдвое, составляет примерно 250 сут. 

Роль тантала еще мало изучена. Известно, что всасывание тантала из желу¬ 
дочно-кишечного тракта человека очень мало. Это обусловлено плохой раство¬ 
римостью соединений тантала в кишечных соках. Уникальное свойство метал¬ 
лического тантала — высокая биологическая совместимость. На этом свойстве 
основано широкое применение его в медицине, главным образом в восстано¬ 
вительной хирургии. 


ЗМ 2 0 5 + 10А1 = 6М + 5А1 2 0 3 (М = N5, Та) 


восстановлением оксидов сажей или карбидами: 

1900°С 

Мэ 2 0 5 + 5С-> 2Мэ + 5СО 


а также электролизом расплавов К 2 [ЫЬР 7 ] с добавкой КС1 и ЫаСІ или К 2 [ТаР 7 ] 
с добавкой Та 2 0 5 при температуре 700 °С. 
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При электролизе металл выделяется на катоде вследствие восстановления 
катионов [ТаР 2 ] 3+ : 

[ТаР 2 ] 3+ + 5ег = Та + 2Р - 

На аноде разряжаются оксофторотанталаты, образующиеся при взаимо¬ 
действии [ТаР 7 ] 2- с Та 2 0 5 : 

2[ТаОР 6 ] 3 - Аег = 2[ТаР 6 ] - + 0 2 Т 

Выделяющийся кислород взаимодействует с графитовым анодом с образо¬ 
ванием монооксида углерода. 

При алюмотермическом восстановлении металлы образуют сплав с алю¬ 
минием, из которого алюминий удаляют путем вакуумной переплавки. В ос¬ 
тальных случаях металлы выделяются в виде порошков. Их прессуют, а затем 
плавят в вакуумно-дуговых печах для получения слитков. 


3.3. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

Ванадий — металл бледно-серого («стального») цвета со структурой типа 
а-железа; чрезвычайно твердый, но пластичный — он поддается шлифова¬ 
нию и полировке. По сравнению с титаном ванадий имеет большую плотность 
и более высокую температуру плавления (табл. 3.3). В то же время он почти в 
полтора раза легче железа. Введение в металл углерода позволяет существенно 
повысить температуру плавления: сплав, содержащий 10% углерода, плавит¬ 
ся примерно на тысячу градусов выше, чем чистый металл. Однако введение 
углерода понижает пластичность ванадия. Металл становится хрупким также 
при выдерживании на воздухе или в атмосфере кислорода при повышенной 
температуре за счет образования твердых растворов кислорода в ванадии. Это 
ограничивает использование ванадиевых сплавов. 

Ниобий и тантал представляют собой чрезвычайно тугоплавкие твердые 
ковкие металлы, по цвету напоминающие сталь. Подобно ванадию они кри¬ 
сталлизуются в решетке типа а-железа. Среди металлов ниобий имеет макси¬ 
мальную температуру перехода в сверхпроводящее состояние (9,2 К). 

Около 90 % всего производимого ванадия идет на получение легированных 
сталей. Ванадиевые стали содержат карбиды, например Ѵ 2 С, Ѵ 8 С 7 , которые, 
образуя мелкие кристаллиты, распределенные по всему объему металла, при¬ 
дают изделию высокую твердость, вязкость, упругость, износостойкость. Та¬ 
кие стали идут на производство брони, инструментов, пружин, рельсов. Вана¬ 
дий входит также в состав магнитных сплавов, используемых в сердечниках 
трансформаторов, мембранах телефонных трубок. 

Ниобий подобно ванадию служит важной легирующей добавкой к специ¬ 
альным сортам сталей и сплавов цветных металлов. Введение в каждую тонну 
стали 200 г ниобия существенно повышает коррозионную стойкость материа¬ 
ла и в то же время не приводит к потере пластичности. Даже небольшие коли¬ 
чества ниобия сильно увеличивают прочность молибдена, титана, циркония. 
Алюминий при введении в него всего 0,05 % ниобия утрачивает способность 
реагировать с растворами щелочей. Стали, содержащие сотые доли процента 
ниобия и ванадия, применяют для изготовления труб нефтепроводов. Вплоть 
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Свойства металлов пятой группы 


Таблица 3.3 


Свойство 

V 

N6 

Та 

Температура плавления, °С 

1 920 

2 470 

3 000 

Температура кипения, °С 

3 400 

4 760 

5 500 

Энтальпия плавления, кДж/моль 

17,6 

27,2 

31,4 

Энтальпия испарения, кДж/моль 

458,6 

696,6 

753,1 

Энтальпия атомизации, кДж/моль 

514,2 

725,9 

782,0 

Плотность*, г/см 3 

6,11 

8,57 

16,65 

Электрическое сопротивление**, мкОм • см 

24,8 

12,5 

12,45 

Модуль Юнга, ГПа 

127,6 

104,9 

185,7 

Стандартный электродный потенциал***, В: 




Е° (М 5 уМ°) 

-0,25 

-0,65 

-0,81 

Е° (М 5+ /М 3+ ) 

0,68 

0.04 

— 


* При температуре 25 °С. 

** При температуре 20 °С. 

*** При рН 0. 

до температуры 900 °С ниобий не вступает в реакцию с ураном и поэтому 
может быть использован в атомной энергетике для изготовления защитных 
оболочек твэлов. Ниобий входит в состав многих суперсплавов. 

Мировое производство тантала оценивается в сотни тонн — в несколько 
десятков раз меньше, чем ванадия и ниобия. Значительная часть тантала идет 
на изготовление оксидных конденсаторов, в которых на металлические пла¬ 
стины нанесен тонкий слой оксида тантала(Ѵ). Благодаря высокой твердости и 
коррозионной стойкости тантала из него изготавливают хирургические и зу¬ 
боврачебные инструменты. Оксид тантала(Ѵ) добавляют в специальные сорта 
стекол для повышения отражательной способности. 


3.4. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

Металлы пятой группы по химическому поведению похожи на титан, цир¬ 
коний и гафний, химия которых была рассмотрена в гл. 2. Как и в четвертой 
группе ЗбРметалл — ванадий — оказывается значительно более реакционно- 
способным по сравнению со своими тяжелыми аналогами. В то же время он 
менее активен, чем титан, что, по-видимому, может быть связано с «^-кон¬ 
фигурацией, обладающей повышенной устойчивостью. Так, в отличие от ти¬ 
тана ванадий не вступает в реакции с кислотами-неокислителями, за исклю¬ 
чением плавиковой, с которой он взаимодействует благодаря образованию 
прочного фторидного комплекса: 

2Ѵ+ 12НР = 2Н 3 [ѴР 6 ] + ЗН 2 Т 

Реакция с горячим концентрированным раствором серной кислоты проте¬ 
кает с окислением до соединений ванадила: 
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V + ЗН 2 $0 4 (конц.) = Ѵ0$0 4 + 2$0 2 Т + ЗН 2 0 

Аналогично ведет себя разбавленная азотная кислота. Однако азотная кис¬ 
лота плотностью выше 1,35 г/см 3 быстро окисляет и растворяет металл: 

V + 6НЫ0 3 = Ѵ0 2 Ы0 3 + 5Ы0 2 Т + ЗН 2 0 

Быстро и полно окисляют ванадий до высшей степени окисления хлорная 
НС10 4 , хлорноватая НСЮ 3 , бромноватая НВг0 3 , йодноватая НІ0 3 и пероксо- 
дисерная Н 2 $ 2 0 8 кислоты. Лучшими реагентами для перевода ванадия в рас¬ 
творимое состояние служат смесь азотной и плавиковой кислот, царская вод¬ 
ка. Расплавы щелочей в окислительной среде медленно превращают металл в 
ванадаты. В то же время при обычной температуре ванадий практически не 
подвержен действию воздуха, растворов органических кислот и щелочей, т. е. 
обладает высокой коррозионной стойкостью. Его химическая активность су¬ 
щественно усиливается при нагревании — при красном калении ванадий ин¬ 
тенсивно окисляется водой с выделением водорода. 

Тонко измельченный ванадий при нагревании на воздухе или в кислороде 
воспламеняется, превращаясь в порошок высшего оксида. При нагревании в 
токе азота при 1 000 °С он образует нитрид ѴІЧ, в интервале температуры 500 — 
900 °С с водородом — гидрид ѴН. Известны фосфиды, карбиды, силициды и 
бориды ванадия, образующиеся из простых веществ в условиях повышенных 
температур. Наиболее легко протекают реакции с галогенами. В атмосфере фтора 
нагретый ванадий превращается в высший фторид ѴР 5 , реакция с хлором 
приводит к тетрахлориду ѴС1 4 , с бромом — к трибромиду ѴВг 3 , а при взаимо¬ 
действии с парами иода в избытке ванадия образуется дииодид Ѵ1 2 . 

Ниобий и особенно тантал еще более устойчивы к коррозии, что в значи¬ 
тельной степени связано с наличием оксидной пленки на их поверхности. 
При комнатной температуре ниобий медленно взаимодействует лишь со сме¬ 
сью азотной и плавиковой кислот; на тантал кислоты не действуют. Несколь¬ 
ко быстрее металлы корродируют в расплавах щелочей, но и здесь скорость 
коррозии составляет несколько миллиметров в год. При нагревании на воз¬ 
духе слитков ниобия и тантала до температуры красного каления они лишь 
тускнеют с поверхности, далее реакция не протекает. В виде тонких порош¬ 
ков при температуре 900 °С они сгорают в кислороде, превращаясь в высшие 
оксиды. Порошок ниобия воспламеняется при попадании в расплавленную 
селитру. 

Реакция с галогенами протекает при повышенных температурах и всегда 
приводит к пентагалогенидам. Так, порошок ниобия, нагретый до красного 
каления, реагирует с хлором с образованием хлорида ниобия(Ѵ). При повы¬ 
шенных температурах металлы также взаимодействуют с серой, углеродом, 
азотом, сероводородом, аммиаком. Реакция с водородом обратима. 


3.5. ОКСИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ ПЯТОЙ ГРУППЫ 

Оксиды ванадия. Наиболее разнообразна химия кислородных соединений 
ванадия: помимо важнейших оксидов, перечисленных в табл. 3.4, он образует 
множество фаз промежуточного состава. 
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Важнейшие оксиды ванадия 


Таблица 3.4 


Степень 

окисления 

Формула 

оксида 

Темпера¬ 

тура 

плавления 
оксида,°С 

Стандарт¬ 
ная энталь¬ 
пия образо¬ 
вания 

оксида, 

кДж/моль 

Характер 

оксида 

Формула 

гидрок- 

Соли, содержащие 
ванадий в составе 

ванадия 

сида 

катиона 

аниона 

+2 

ѴО 

1 830 

-419 

Основный 

Ѵ(ОН) 2 

Ѵ$0 4 

— 

+3 

< 

О 

1 970 

-1 240 

Амфотер¬ 

ный* 

Ѵ(ОН) 3 

Ѵ 2 (80 4 ) 3 

№Ѵ0 2 

+4 

О 

> 

1 545 

-716 

Амфотер¬ 

ный 

ѴО(ОН) 2 

Ѵ080 4 

№ 2 Ѵ 3 0 7 

і 

+5 

Ѵ 2 0 5 

680 

-1 560 

Амфотер¬ 

ный** 

нѵо 3 

(Ѵ0 2 ) 2 $0 4 

№Ѵ0 3 


* Преобладают основные свойства. 

** Преобладают кислотные свойства. 


Низшие оксиды ванадия, например Ѵ 9 0, Ѵ 4 О, являясь твердыми раствора¬ 
ми кислорода в ванадии, хорошо проводят электрический ток. 

Оксид ванадия(ІІ). Оксид ѴО, образующийся при восстановлении других 
оксидов водородом при температуре 1 700 °С или ванадием, представляет со¬ 
бой черный тугоплавкий порошок, твердый и хрупкий с металлической про¬ 
водимостью. Он имеет структуру хлорида натрия и характеризуется широкой 
областью гомогенности (ѴО х , 0,86 < х < 1,25). Металлическая проводимость 
этого вещества объясняется перекрыванием частично заполненных ( 7 -орбита¬ 
лей, которое приводит к слабому взаимодействию между атомами ванадия 
(расстояние V—V равно 0,289 нм). Различие в 15% между измеренной и рас¬ 
считанной плотностями стехиометрического ѴО доказывает одновременное 
присутствие вакансий атомов кислорода и ванадия в решетке оксида. При дви¬ 
жении по периоду по мере заполнения (7-подуровня <7— (7-перекрывание осла¬ 
бевает, поэтому оксиды металлов 5— 10-й групп (от СЮ до N10) при комнат¬ 
ной температуре не проводят электрический ток. Оксид ванадия(П) проявля¬ 
ет свойства основного оксида: не растворим в воде и щелочах, но медленно 
взаимодействует с кислотами, хорошо растворим в азотной кислоте. При на¬ 
гревании на воздухе он легко окисляется до высших оксидов. 

Оксид ванадия(ІІІ). Оксид Ѵ 2 0 3 представляет собой черный тугоплавкий по¬ 
рошок со структурой корунда а-А1 2 0 3 . Он характеризуется заметной областью 
гомогенности. 

При охлаждении до температуры -105 °С оксид Ѵ 2 0 3 претерпевает фазовый пере¬ 
ход, сопровождающийся появлением металлической проводимости. Оксид Ѵ 2 0 3 тер¬ 
мически устойчив, не разлагается при температуре белого каления. При нагревании 
на воздухе Ѵ 2 0 3 окисляется до Ѵ0 2 (350 °С) и до Ѵ 2 0 5 (500 °С). Углеродом при темпера¬ 
туре 1 300 °С оксид Ѵ 2 0 3 восстанавливается до металла; с щелочными металлами ниже 
1 000 °С не взаимодействует. Расплавленным кальцием (900— 1 350 °С) оксид Ѵ 2 0 3 вос¬ 
станавливается до ванадия. 
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По химической природе оксид Ѵ 2 0 3 проявляет слабую амфотерность с су¬ 
щественным преобладанием основных свойств: растворяется в кислотах с об¬ 
разованием зеленых растворов солей Ѵ(111), но не реагирует с растворами 
щелочей. Водными растворами КСЮ 3 , К10 3 , №І0 4 в кислой и нейтральной 
средах оксид Ѵ 2 0 3 окисляется до Ѵ 2 0 5 или ванадатов(Ѵ). При нагревании с 
оксидами различных металлов образуются ванадаты(ІП), например ЬіѴ0 2 , 
№Ѵ0 2 , и смешанные оксиды, например А1Ѵ0 3 и М§Ѵ 2 0 4 . Синтез Ѵ 2 0 3 прово¬ 
дят несколькими путями (диспропорционированием ѴО, восстановлением Ѵ0 2 
оксидом углерода(П), нагреванием Ѵ 2 0 5 в парах серы и др.), но легче всего 
осуществить восстановление ванадиевого ангидрида водородом при темпера¬ 
туре ниже 1 000 °С или аммиаком: 

450 °С 

ЗѴ 2 0 5 + 4Г4Н 3 -> ЗѴ 2 0 3 + 2ІМ 2 + 6Н 2 0 

Оксид ванадия(ІѴ). Более мягкое восстановление Ѵ 2 0 5 , например, с помо¬ 
щью оксида углерода(П), оксида серы(ІѴ), щавелевой кислоты приводит к 
образованию оксида ванадия(ІѴ) Ѵ0 2 с очень узкой областью гомогенности. 
Удобным методом синтеза этого соединения служит спекание эквимолярной 
смеси Ѵ 2 0 3 и Ѵ 2 0 5 при температуре 800 °С. Диоксид ванадия образуется также 
при восстановлении высшего оксида сернистым газом при 360 —580 °С или 
водным раствором глюкозы. 

Низкотемпературная ос-модификация оксида Ѵ0 2 (рис. 3.3, а) — вещество темно¬ 
синего, почти черного цвета, имеет моноклинную структуру, искаженную в результа- 



Рис. 3.3. Строение оксида Ѵ0 2 : 

а — моноклинная модификация; б — тетрагональная модификация 
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те попарного взаимодействия атомов ванадия друг с другом (V—V 0,265 нм) с образо¬ 
ванием связи*. ос-Форма состоит из искаженных октаэдров [Ѵ0 6 ] с общими ребрами. 
Октаэдры формируют цепи, сочлененные между собой вершинами в трехмерный кар¬ 
кас (расстояние между атомами ванадия соседних цепей равно 0,352 нм). Атомы вана¬ 
дия каждого димера имеют общую пару электронов (у каждого атома Ѵ +4 есть один 
неспаренный электрон). Однако уже при температуре выше 70 °С искажение структуры 
снимается, локализованная связь V—V разрывается, и освобождаются спаренные ра¬ 
нее электроны, в результате резко возрастают электрическая проводимость (на 2 по¬ 
рядка) и магнитная восприимчивость, а структура из моноклинной превращается в 
высокотемпературную (3-тетрагональную (рис. 3.3, б) типа рутила. При этом расстоя¬ 
ние между атомами ванадия возрастает до 0,287 нм. Фазовый переход а- и (3-модифи¬ 
каций обратим. 

Для диоксида ванадия также характерны амфотерные свойства: взаимодей¬ 
ствие с кислотами приводит к образованию солей диоксованадия(ІѴ) (вана¬ 
дила), например Ѵ0$0 4 , а с щелочами — ванадатов(ІѴ). Оксид Ѵ0 2 реагирует 
с пероксидом № 2 0 2 , образуя ванадаты(Ѵ). 

Оксид ванадия( Ѵ). Среди оксидов ванадия наиболее известен и важен вана¬ 
диевый ангидрид Ѵ 2 0 5 — основной продукт химической технологии ванадия. 
В отсутствие примеси низших оксидов он имеет желто-оранжевый цвет (окраска 
связана с переносом заряда). 

Оксид ванадия(Ѵ) слабо растворим в воде: в 100 г насыщенного раствора 
при комнатной температуре содержится 0,07 г оксида. Значительно выше его 
растворимость в спирте. По температуре плавления (674 °С) это вещество сильно 
уступает высшему оксиду титана, что свидетельствует об увеличении доли 
ковалентности связи металл—кислород при движении по периоду. В лаборато¬ 
рии оксид получают разложением на воздухе метаванадата аммония: 

350°С, 0 2 

2МН 4 Ѵ0 3 -> Ѵ 2 0 5 + 2^з + Н 2 0 

Если разложение проводить в закрытом тигле, то выделяющийся аммиак 
частично восстанавливает ванадиевый ангидрид до оксида ванадия(ІѴ), что 
заметно по потемнению продукта реакции. 

Процесс начинается при температуре 200 °С с отщепления ІМН 3 , который способен 
восстанавливать ванадий(Ѵ). Чтобы этого не происходило, реакцию следует проводить 
в открытой фарфоровой чашке на воздухе при 350 °С. При уменьшении доступа возду¬ 
ха к метаванадату (использование закрытого тигля, реторты) в зависимости от режи¬ 
ма нагревания могут быть получены оксиды Ѵ 3 0 7 и Ѵ 4 Ос). Продуктом разложения соли 
в инертной атмосфере является оксид Ѵ 3 0 7 : 

г, N6 

1 8ІМН 4 Ѵ0 3 - 6Ѵ 3 0 7 + 16ЫН 3 Т + Ы 2 Т + 12Н 2 ОТ 

В основе структуры ванадиевого ангидрида лежат искаженные квадратные пирами¬ 
ды [Ѵ0 5 ], попеременно соединенные ребрами в зигзагообразные цепи, параллельные 
друг другу (рис. 3.4, а). Известна также метастабильная модификация (рис. 3.4, б), 
отличающаяся иной упаковкой смежных параллельных цепей**. 

Высший оксид ванадия имеет небольшую область нестехиометрии по кислороду, 
т.е. склонен обратимо терять кислород при нагревании, чем, вероятно, и объясня- 

* Чтобы подчеркнуть это взаимодействие, формулу вещества часто записывают в виде Ѵ 2 0 4 . 

** Соссіапіеііі М., Огаѵегеаи Р., РоисИагсІ М., На§епти11ег Р. // і. Зоііб 5іаІе СЬегп — 1991 — 
V. 93. - Р. 497. 
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Рис. 3.4. Строение ванадиевого ангидрида: 
а — устойчивая модификация; б — метастабильная модификация 


ются его каталитические свойства в реакции окисления сернистого газа в серный 
ангидрид: 

х$0 2 + Ѵ 2 0 5 = Ѵ 2 0 5 _ х + х$0 3 
Ѵ 2 05_ х + У 2 О 2 = Ѵ 2 0 5 

Ванадиевые катализаторы в сернокислотном производстве практически вытеснили 
платиновые. 

Полное разложение оксида ванадия(Ѵ) происходит при температуре 700 °С: 

2Ѵ 2 0 5 = 4Ѵ0 2 + 0 2 

На этом основан один из способов получения крупнокристаллического оксида 
ванадия(ІѴ). 

Хотя высший оксид ванадия амфотерен, кислотные свойства у него суще¬ 
ственно преобладают, поэтому его часто называют ванадиевым ангидридом, 
несмотря на то что соответствующая кислота в свободном виде не выделена. 
Ранее считалось, что она содержится в водном растворе оксида ванадия(Ѵ) и 
придает ему бледно-желтый цвет. Оксид ванадия(Ѵ) легко растворяется в кис¬ 
лотах с образованием желтых растворов, содержащих ионы диоксованадия 
Ѵ0 2 (ванадина). При обработке щелочами образуются различные ванадаты, 
которые либо бесцветны, либо имеют в зависимости от концентрации щело¬ 
чи оранжевую или желтую окраску. 

Оксид Ѵ 2 0 5 проявляет слабые окислительные свойства и в водных раство¬ 
рах восстанавливается, например, галогеноводородными кислотами до вана- 
дия(ІѴ): 

Ѵ 2 0 5 + 6НС1(конц.) = 2ѴОС1 2 + С1 2 Т + ЗН 2 0 

Интересно, что при обработке нагретого ванадиевого ангидрида сухим хло- 
роводородом восстановление не происходит, а образуется оксохлорид ѴОС1 3 . 
Напротив, бромоводород в среде абсолютного спирта восстанавливает оксид 
ванадия(Ѵ) до бромида ванадия(ІІІ). 

С фтором и хлором при температуре около 450 °С оксид Ѵ 2 0 5 образует оксогалоге¬ 
ниды ѴОХ 3 . Сера восстанавливает Ѵ 2 0 5 до Ѵ0 2 (300 °С) и до Ѵ 2 0 3 (448 °С). При темпе- 
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ратуре ниже 500 °С оксид Ѵ 2 0 5 не реагирует с сернистым газом. При 500 °С пентаоксид 
превращается в оксид состава Ѵ 6 0, 3 и при 650 °С переходит в Ѵ0 2 : 

500 °С 

ЗѴ 2 0 5 + 280 2 -> Ѵ 6 О із + 280 3 

650 °С 

Ѵ 6 0 13 + 80 2 -> 6Ѵ0 2 + 80 3 

В газовой смеси СО и С0 2 при температуре 600 °С пентаоксид Ѵ 2 0 5 восстанавлива¬ 
ется до Ѵ 2 0 3 . Состав продуктов взаимодействия Ѵ 2 0 5 с углеродом зависит от условий: 
Ѵ 6 0| 3 (600 °С), смесь Ѵ 6 О із , Ѵ0 2 и Ѵ 3 0 5 (750 °С), смесь Ѵ 2 0 3 и оксокарбидов (800 °С), 
Ѵ 2 Оз (1 000 °С). Кальций восстанавливает пентаоксид до металла. 

Между оксидами Ѵ 2 0 5 и Ѵ0 2 существует ряд фаз состава Ѵ л 0 2л+| , из которых доста¬ 
точно полно охарактеризованы Ѵ 3 0 7 , Ѵ 4 0 9 и Ѵ 6 О із , а между Ѵ0 2 и Ѵ 2 0 3 — Ѵ 3 0 5 и фазы 
Магнели (Ѵ 4 0 7 , Ѵ 5 0 9 , Ѵ 6 О м , Ѵ 7 О ІЗ и Ѵ 8 0| 5 ) общей формулы Ѵ л 0 2л _, (4 < п < 8) со 
структурой, близкой рутилу. Они образованы октаэдрами [Ѵ0 6 ], часть которых сочле¬ 
нена гранями (рис. 3.5). Фазы Магнели представляют собой темные порошки со свой¬ 
ствами парамагнетиков. Введение примесей позволяет изменять тип проводимости фаз 
и их магнитные свойства. 

Оксиды ниобия и тантала. Ниобий и тантал также образуют разные оксид¬ 
ные фазы, но эти системы менее изучены по сравнению с системой вана¬ 
дий-кислород. Высшие оксиды ниобия и тантала представляют собой белые 
тугоплавкие порошки (температура плавления МЬ 2 0 5 1 490 °С, Та 2 0 5 1 870 °С), 
химически инертные. В отличие от оксида ванадия(Ѵ) они практически не 
проявляют окислительных свойств. Лишь длительное прокаливание в токе во¬ 
дорода приводит к восстановлению МЬ 2 0 5 до N 602 , оксид тантала с водоро¬ 
дом вообще не реагирует. Для перевода оксидов в растворимое состояние их 
сплавляют с щелочами, пиросульфатом калия или обрабатывают концентри¬ 
рованной плавиковой кислотой. Реакция с щелочами или карбонатами приво¬ 
дит к образованию ниобатов и танталатов: 

500 °С 

М 2 0 5 + 2ЫаОН-» 2№МОз + Н 2 0 (М = N6, Та) 




Рис. 3.5. Структура оксида Ѵ 3 О у (а); фрагмент фазовой диаграммы (б) системы 

Ѵ 2 0 3 — Ѵ 2 0 5 : 

I - Ѵ,0,; 2 - Ѵ 4 0 7 ; .? - Ѵ,0 9 ; 4 - Ѵ 6 0,,; 5 - Ѵ 7 О із ; 6 - Ѵ 8 0, 5; 7 - Ѵ0 2 ; 8 - Ѵ 6 О із ; 9 - Ѵ 3 0 7 
(указаны соответствующие значения температуры, °С) 
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При сплавлении с пиросульфатом получаются 
оксосоли, легко разлагающиеся водой: 

800 °С 

N6,0, + 4КН80 4 -> 1ЧЬ 2 0 3 ($0 4 ) 2 + 

+ 2К 2 30 4 + 2Н 2 ОТ 

Взаимодействие с гидрофторидами и плави¬ 
ковой кислотой приводит к образованию фторо- 
ниобатов и фторотанталатов. 

Благодаря комплексообразованию оксиды нио¬ 
бия и тантала растворяются в концентрированных 
растворах щавелевой кислоты; наиболее легко в 
реакцию вступает оксид ниобия. Продуктами вза¬ 
имодействия являются разнообразные оксоокса¬ 
латные комплексы, например трис-( оксалато)ок- 
сониобат [МЬ0(С 2 0 4 ) 3 ] 3 ~, выделенный в составе 
калийной соли. 

В целом при движении вниз по группе температура плавления высших ок¬ 
сидов повышается, что связано с ростом степени ионности связи. 

Восстановление оксида МЬ 2 0 5 водородом при температуре 1 000 °С приво¬ 
дит к образованию черного диоксида 1ЧЪ0 2 со структурой рутила. Между N 6205 
и ЫЬ0 2 существует целая серия фаз состава № 3 и+ 1 0 8п _ 2 , 5 < п < 8 . При дальней¬ 
шем восстановлении ЫЬ0 2 водородом или ниобием (1700°С) образуется ок¬ 
сид N60 серого цвета, имеющий кубическую структуру и металлический тип 
проводимости. Особенностью структуры N60 (рис. 3.6) является упорядочива¬ 
ние кислородных вакансий. В этом соединении атомы ниобия объединены в 
октаэдрические кластеры, в которых расстояние N 6 —N 6 (0,298 нм) прибли¬ 
жается к аналогичному расстоянию в металле (0,285 нм). 

Тантал по сравнению с ванадием и ниобием еще менее склонен к образо¬ 
ванию низших оксидов, хотя данные по оксидам Та0 2 , Та 2 0 3 , ТаО, Та 2 0 в 
литературе имеются. 



Рис. 3.6. Структура оксида N60 


3.6. ГИДРОКСИДЫ, СОЛИ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ кислот 
И КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПЯТОЙ ГРУППЫ 

При движении вниз по группе резко возрастает устойчивость высшей сте¬ 
пени окисления. Химия водных растворов ниобия и тантала ограничена лишь 
соединениями в степени окисления +5, в то время как ванадий образует со¬ 
единения во всех степенях окисления от +2 до +5. Как правило, в водных 
растворах в кислой среде наиболее устойчивы соединения ванадия(ІѴ), а в 
щелочной — ванадаты(Ѵ). 


Соединения ванадия(ІІ) 

Восстановление подкисленных растворов соединений ванадия более высо¬ 
ких степеней окисления цинковой пылью или электрическим током приводит 
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Рис. 3.7. Диаграмма Фроста для элемен- пЕ\ В 
тов пятой группы при рН 0 (сплошные 1 

линии), рН 14 (пунктирная линия) 
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-3 


-4 
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Степень окисления 

к образованию фиолетовых растворов, содержащих аквакатионы [Ѵ(Н 2 0) 6 ] 2+ , 
например по реакции 

32п + Ѵ 2 0 5 + 5Н 2 80 4 = 2Ѵ50 4 + 32п80 4 + 5Н 2 0 

Высаливанием спиртом из сернокислого раствора могут быть выделены 
фиолетовые кристаллы гексагидрата Ѵ80 4 6Н 2 0 или ванадиевого купороса 
Ѵ80 4 7Н г О, изоструктурного гептагидрату сульфата железа(ІІ). Фиолетовая 
окраска обусловлена поглощением видимого света при 550 нм. Из раствора 
КСЫ и спирта выделены желто-коричневые кристаллы К 4 [Ѵ(СЫ) 6 ], содержа¬ 
щие стабильный комплекс [Ѵ(СЫ) 6 ] 4 '. 

В водных растворах соли ванадия(П) слабо гидролизуются: 

Ѵ 2+ + Н 2 0 *=» ѴОН + + Н + ; К= 1,52 10 3 (25 °С) 

Сильными окислителями: озоном, хлоратом, хлором, солями Се(ІѴ), пер¬ 
оксидами, хроматами, перманганатом — соединения ванадия(П) количественно 
переводятся в ванадаты(Ѵ). На воздухе соли ванадия(ІІ) легко окисляются 
кислородом (рис. 3.7) до соединений ванадия(ІІІ), (IV): 

4Ѵ 2+ + 0 2 + 4Н + = 4Ѵ 3+ + 2Н г О 
2Ѵ80 4 + 0 2 = 2Ѵ080 4 

Устойчивость к окислению иона Ѵ 2+ усиливается в присутствии анионов, 
образующих с ним комплексные соединения. Несколько более устойчивы к 
окислению двойные соли М 2 Ѵ(80 4 ) 2 - 6Н 2 0 (М = ЫН 4 , К, КЪ, С$) со структу¬ 
рой шенита (М 2 [Ѵ(Н 2 0) 6 ](80 4 ) 2 ), называемые солями Туттона. Их высаливают 
спиртом из растворов, содержащих эквимолярные количества сульфатов ще¬ 
лочного металла и ванадия(ІІ). 

Водные растворы солей ванадия(П) даже при подкислении медленно раз¬ 
лагаются с выделением водорода, но сохраняются над амальгамированным 
цинком: 

2Ѵ80 4 + Н 2 80 4 = Ѵ 2 (80 4 ) 3 + Н 2 Т 
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Рис. 3.8. Строение комплекса молекулярного азота (атомы водорода не показаны) 

При действии на соли ванадия(ІІ) растворов щелочей выпадает коричне¬ 
вый осадок гидроксида Ѵ(ОН) 2 , проявляющий основные свойства и очень 
быстро окисляющийся водой до гидроксида ванадия(ІІІ). Для получения и 
сохранения Ѵ(ОН) 2 требуется инертная или восстановительная атмосфера. Это 
вещество является настолько сильным восстановителем, что превращает азот 
воздуха и гидроксиламин в аммиак. 

В 1989 г. при взаимодействии комплекса ванадия(П), содержащего атомы хлора и 
этилендиамин, с азотом воздуха в пиридине с растворенным в нем бензиламином, 
был получен комплекс [Т 2 (ру) 2 Ѵ— N=18— Ѵ(ру) 2 Т 2 ], где Ш. — диметиламинотолуол 
(рис. 3.8). В этом комплексе молекула азота выступает в роли мостикового лиганда, 
связывающего два атома ванадия. Соляная кислота вызывает гетеролитический разрыв 
связи N=N и приводит к образованию иона аммония. Таким образом, азот воздуха 
может быть переведен в химические соединения, легко усваиваемые растениями*. 

Восстановительная активность ванадия(ІІ) усиливается в присутствии фто- 
рид-ионов, связывающих образующиеся ионы Ѵ 3+ в прочные фторидные ком¬ 
плексы (Ау СТ (ѴР 2+ ) = ІО 5 ). В этих условиях соли ванадия(ІІ) способны восста¬ 
навливать некоторые металлы, например кадмий, из их водных растворов: 

2Ѵ80 4 + 12Т8аР + Сс180 4 = СёР + ЗТ8а 2 80 4 + 2Т8а 3 [ѴР 6 ] 

Заметим, что в отсутствие фторид-ионов реакция протекает в обратном 
направлении. Ионы Ѵ 2+ из растворов 8п(І1), Си(ІІ) и Аи(ІІІ) выделяют соот¬ 
ветствующие металлы. Азотная кислота и нитраты восстанавливаются ионами 
Ѵ 2+ до производных аммиака, сульфиты — до сероводорода. 

Несмотря на то что ион Ѵ 2+ имеет устойчивую ^-конфигурацию (изоэлектронен 
Сг 3+ ), его соединения достаточно лабильны. Так, при действии этилендиамина (еп) на 
водный раствор ванадиевого купороса образуется комплекс [Ѵ(еп) 3 ]80 4 , в избытке 
цианида калия — гексацианованадат(ІІ) К 4 [Ѵ(СМ) 6 ], а взаимодействием иодида 
ванадия(П) с жидким аммиаком получен аммиакат [Ѵ(МН 3 ) 6 ]І 2 . На воздухе это соеди¬ 
нение мгновенно окисляется, превращаясь в димер [(МН 3 ) 5 Ѵ— О— Ѵ(МН 3 ) 5 ]І 4 **. 

В неводных растворах ѴС1 2 восстанавливается боргидридом до металла. 

* іеіф С. У., сіе 8оиіа 8. // Соогй. СЬет. Кеѵ. — 1996. — V. 154. — Р. 71. 

** Е#тапп Я., Кгеіпег С ., ІУіетапп А. и. а. // 2. Апоц*. АПе. СЬет. — 1996. — Вй. 622. — 8. 1161; 
ЗісИІа Т., №еч/а Я., 2аск\ѵіеіа і/. // 2. Апог§. АП^. СЬет. — 1996. — Вй. 622. — 8. 2074. 
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Соединения ванадия(ІІІ) 

Соли ванадия(ІІІ) получают электрохимическим восстановлением солей 
ванадила, растворением оксида Ѵ 2 О 3 в кислотах или сопропорционированием 
разновалентных соединений ванадия в кислой среде*: 

4Ѵ + ЗѴ 2 0 5 + 30НС1 = ІОѴСІ 3 + 15Н 2 0 
Ѵ80 4 + Ѵ080 4 + Н 2 80 4 = Ѵ 2 (80 4 ) 3 + Н 2 0 

Удобным методом синтеза служит кипячение солей ванадила с гидрази¬ 
ном: 


4Ѵ080 4 + 1Ч 2 Н 4 Н 2 80 4 + Н 2 80 4 = 2Ѵ 2 (80 4 ) 3 + N 3 ! + 4Н 2 0 

Присутствующий в водных растворах катион [Ѵ(Н 2 0) 6 ] 3+ имеет темно-зеле¬ 
ную окраску, однако устойчив лишь в сильнокислых средах. Его спектр погло¬ 
щения содержит две полосы (580 и 400 нм). При рН > 3 ион Ѵ 3+ подобно 
многим другим трехзарядным ионам элементов третьего и четвертого перио¬ 
дов претерпевает гидролиз, усиливающийся с повышением температуры. 

Гидролиз соединений ванадия(Ш) протекает глубже, чем производных ванадия(ІІ): 

Ѵ 3+ + Н 2 0 <=2 ѴОН 2+ + Н + ; /Г, = 1,4- 10 3 ; 

ѴОН 2+ + Н 2 0 ^=2 Ѵ(ОН) 2 + + Н + ; К 2 = 1,4 ■ 10 4 ; 

2Ѵ 3+ + 2Н 2 0 <=2 Ѵ 2 (ОН) 2 4+ + 2Н + ; /Г 3 = 1,3 - КГ». 

В результате дальнейшего гидролиза при рН 3,2 — 3,5 двухъядерный комплекс с 
двумя мостиковыми ОН-группами превращается в полиядерные ионы, например: 


н 

4+ 
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1 

/ч 


1 ОН 2 1 
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(Н 2 0) 4 Ѵ ч ^Ѵ(Н 2 0) 4 

+ Ѵ(ОН) + 2 
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Согласно спектральным данным образование кислородных мостиков в полиядер- 
ных ионах не происходит. При увеличении степени олигомеризации усиливается ко¬ 
ричневая окраска растворов. В растворах ацетата образуется стабильный катион 
[Ѵ 2 (ОН) 2 (СН 3 СОО) 3 ] + . При понижении кислотности такие растворы превращаются в 
коллоидные и затем коагулируют. Гидролиз может быть подавлен кислотами при кон¬ 
центрации ионов водорода выше 0,4 М. 

Соединения ванадия(ІІІ) неустойчивы к окислению в водных растворах, 
поглощают кислород и медленно окисляются до производных ванадия(ІѴ). 

Добавки щавелевой или фосфорной кислот стабилизируют растворы солей 
ванадия(ІП) благодаря образованию более устойчивых комплексов Н 3 [Ѵ(Р0 4 ) 2 ], 
Н 3 [Ѵ(С 2 0 4 ) 3 ]. Хлором, хлоратом, броматом, хроматом в щелочной среде, пермангана¬ 
том в кислой среде соли ванадия(ПІ) окисляются в ванадаты(Ѵ). Более слабые окис- 


* При взаимодействии ионов Ѵ 2+ и Ѵ0 2+ сначала образуется коричневый димер [V 11 —О— Ѵ |ѵ ] 4+ 
и затем производные Ѵ(ІІІ). 
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лители, селеновая и селенистая кислоты, сернокислый гидразин, солянокислый гид- 
роксиламин переводят их в соединения ванадила, например: 

1ЧН,ОН НС1 + 2ѴСІЗ + Н 2 0 = 1ЧН 4 С1 + 2ѴОС1 2 + 2НС1 

Подобно другим трехзарядным катирнам ион Ѵ 1+ образует квасцы МѴ($0 4 ) 2 - 12Н 2 0 
(М = 1ЧН 4 , К, КЬ, Ск) красно-фиолетового цвета. 

При электролитическом восстановлении раствора сульфата ванадила, содержаще¬ 
го избыток серной кислоты, образуется кислый сульфат Ѵ 2 ($0 4 )ѵ Н 2 $0 4 - 8Н 2 0, выде¬ 
ляющийся в виде зеленого порошка при добавлении спирта. Иногда его называют 
дисульфатованадиевой(ІП) кислотой, записывая в виде НѴ($0 4 ) 2 4Н 2 0. 

Двойной сульфат ванадия(ІІІ) и калия КѴ($0 4 ) 2 может быть получен при нагрева¬ 
нии сульфата ванадила и сульфата калия с концентрированной серной кислотой: 

4Ѵ0$0 4 + 2К 2 $0 4 + 2Н 2 $0 4 = 4КѴ(80 4 ) 2 + 2Н 2 0 + 0 2 Т 

В этих условиях соединение ванадия(ІѴ) диспропорционирует на Ѵ 3+ и Ѵ 2 0 5 , кото¬ 
рый реагирует с концентрированной серной кислотой с выделением кислорода. 

Гидроксид Ѵ(ОН) 3 выделяется при рН 4 —5 в виде рыхлого грязно-зеленого 
осадка в результате действия щелочей, щелочных карбонатов, (ЫН 4 ) 2 8 и ам¬ 
миака на соли и комплексы ванадия(ІІІ). Гидроксид Ѵ(ОН) 3 также может быть 
получен катодным восстановлением ванадат-ионов. Гидроксид ванадия(ІІІ) 
проявляет свойства основания в большей степени, чем гидроксид Сг(ІІІ). Он 
постепенно переходит в оксоформу ѴООН, имеющую структуру диаспора 
ос-АЮОН. Это вещество является сильным восстановителем, на воздухе легко 
окисляется, становясь коричневым: 

4Ѵ(ОН) 3 + 0 2 = 4ѴО(ОН) 2 + 2Н 2 0 

Гидроксид ванадия(ІІІ) не реагирует с растворами щелочей, однако вана- 
даты(ІП) (гипованадиты), например КѴ0 2 , изоструктурные соответствующим 
ферратам(ІІІ), могут быть получены нагреванием оксида ванадия(ІѴ) с окси¬ 
дом калия: 


2К 2 0 + 4Ѵ0 2 = 4КѴ0 2 + 0 2 

Ванадаты(Ш) щелочноземельных металлов, например СаѴ 2 0 4 , имеют кри¬ 
сталлическую решетку шпинели, т.е. представляют собой смешанные оксиды. 

Исходным соединением для синтеза солей ванадия(ІІІ) служит сольват трихлори¬ 
да ванадия с тетрагидрофураном (ГНГ) ѴС1 3 - З(ГНР), растворимый как в воде, так и в 
органических растворителях. Взаимодействием этого вещества с ацетатом натрия в 
среде уксусной кислоты получают оксоацетат ванадия(ІІІ)*. Подобно оксоацетатам других 
трехвалентных металлов (алюминия, железа, хрома, марганца) он представляет со¬ 
бой ионное соединение [ѴзО(СНзСОО) 6 Г 3 ](СН 3 СОО), — молекула растворителя. 
Показано, что темно-зеленые кристаллы трехъядерного оксоацетата ванадия(ІІІ) кри¬ 
сталлизуются из водных растворов при мольном соотношении [Ѵ(1 11)] : [СН 3 СООН] = 
= 1:2. При использовании эквимолярных количеств реагентов образуется синий тет¬ 
раядерный ацетат [Ѵ 4 (р 2 -0С0СН 3 ) 4 (р 2 -0Н) 4 (Н 2 0) 8 ]С1 4 , не имеющий аналогов среди 
ацетатов других металлов. Четыре атома ванадия в этом соединении лежат в одной 
плоскости и соединены друг с другом мостиковыми гидроксилами и бидентатными 
ацетатными группами**. 

* СоІІоп Р.А., Егііпе М. Ш, Раіѵеііо В. // Ііюг^. СЬет. — 1986. — V. 25. — Р. 3505. 

** Ргу Р. //., йои^ап В. А, МсСапп N. еі аі // Іпогё. СІіет. — 2005. — V. 44. — Р. 5197. 
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Ванадий(ІІІ) образует большое число комплексов, которые получают либо 
по реакциям замещения: 

ѴС1 3 + 6КСЫ = К 3 [Ѵ(СЫ) 6 ] + ЗКС1 

либо электрохимическим восстановлением соединений ванадия(Ѵ) в присут¬ 
ствии лиганда: 

Ѵ 2 0 5 + ЗН 2 50 4 + 12К5СЫ-> 2К 3 [Ѵ(8СЫ) 6 1 + ЗК 2 80 4 + 0 2 Т + ЗН 2 0 


Из концентрированного раствора ѴС1 3 с КСN действием спирта выделены винно¬ 
красные кристаллы К 3 [Ѵ(СІЧІ) 6 ], более лабильные, чем [Ѵ М (С18) 6 ] 4 ". Заменяя цианид- 
на роданид-ионы, в аналогичных условиях получают К 3 [Ѵ(8СІМ) 6 ] • 4Н 2 0. Роданидный 
комплекс обладает дихроизмом — в проходящем свете он красный, а в отраженном — 
темно-зеленый, почти черный. В разбавленных растворах ион [Ѵ(8СІМ) 6 ] 3 " превращает¬ 
ся в аквакомплекс, что свидетельствует о лабильности соединений ванадия(ІІІ). При 
взаимодействии концентрированного раствора Ѵ 2 (80 4 ) 3 с насыщенным раствором 
формиата натрия образуется синий № 3 [Ѵ(НСОО) 6 ]. 


Соединения ванадия(ІѴ) 

Высокий заряд и малый радиус иона Ѵ 4+ делают невозможным его присут¬ 
ствие в водных растворах, поэтому соединения ванадия(ІѴ) представляют собой 
оксосоли. В отличие от титана(ІѴ) в водных растворах солей ванадия(ІѴ) при¬ 
сутствует единственный тип катионов — ионы оксованадия(ІѴ), или ванадила 
Ѵ0 2+ , как правило, в виде аквакомплексов [Ѵ0(Н 2 0) 5 ] 2+ , [Ѵ0(Н 2 0) 4 ] 2+ . Имен¬ 
но они придают этим растворам ярко-синий цвет, напоминающий окраску 
медного купороса. Интенсивность поглощения света солями ванадила почти 
вдвое выше, чем солями Ѵ 3+ , и почти вчетверо выше, чем солями Ѵ 2+ . В ионе 
ванадила присутствует двойная связь Ѵ=0 (0,155 — 0,168 нм), которая значи¬ 
тельно короче одинарной связи (-0,23 нм). 

Диаграмма молекулярных орбиталей* иона [Ѵ0(Н 2 0) 5 ] 2+ представлена на рис. 3.9, а. 
В образовании связей участвуют 3 <і-, 4^-, 4/>-орбитали атома ванадия, 2.ѵ- и 2/>-орбита- 
ли атома кислорода оксогруппы и смешанные ір 3 -гибридные орбитали атомов кисло¬ 
рода молекул воды. Орбитали р х , р у атома кислорода оксогруппы участвуют в образо¬ 
вании двух л-связей с й Х1 ~, ^-.-орбиталями атома ванадия. Из 16 атомных орбиталей 
образуются 16 молекулярных орбиталей, шесть из которых попарно вырождены (обо¬ 
значены е). Конфигурация молекулярных орбиталей имеет вид Я| 2 я 2 6 2 е 4 я 3 2 е 4 6 2 . Элект¬ 
роны располагаются на связывающих молекулярных орбиталях, локализованных преи¬ 
мущественно на атомах кислорода. 

В электронном спектре данного иона (рис. 3.9, б) присутствуют две полосы, соот¬ 
ветствующие электронным переходам Ь 2 -> е* (13 000 см" 1 ) иі 2 э Ь 3 * (16 000 см" 1 ). 
Именно они и обусловливают синюю окраску растворов солей ванадила. 

Возникает вопрос, почему ионы ванадила не объединяются в димеры, тримеры 
и т.д., как это происходит в водных растворах солей титанила. Это объясняется тем, 
что энергия Зй^-орбиталей титана существенно выше энергии Зі/-орбиталей ванадия. 
Поэтому электронная плотность связи М=0 в случае титана гораздо сильнее смещена 


* ВаИкашеп С.^., Сгау Н. В. // Іпоге. СЬет. — 1962. — V. I. — Р. 111. 
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Рис. 3.9. Диаграмма молекулярных орби¬ 
талей иона [Ѵ0(Н 2 0) 5 ] 2+ (я); электронный 
спектр водного раствора сульфата вана¬ 
дила (б) 


к атому кислорода, т.е. связь более полярна, а следовательно, и легче протонируется: 
(Ті=0) 2+ + Н + -> (Ті— ОН) 3+ . 

В кристаллогидратах солей ванадила, как правило, присутствуют изолированные 
ионы ванадила, имеющие форму октаэдра или квадратной пирамиды с одной укоро¬ 
ченной связью Ѵ=0. Такое строение, например, имеет сульфат Ѵ080 4 ЗН 2 0, выде¬ 
ляющийся из горячих водных растворов в виде кристаллов небесно-голубого цвета 
(рис. 3.10). Магнитный момент (р = 1,72 м. Б.) соответствует одному неспаренному 
электрону. 

При нагревании до 280 °С кристаллы обезвоживаются, превращаясь в светло-зеле¬ 
ный порошок а-Ѵ080 4 , хорошо растворимый в воде*. В его структуре сохраняются 
ионы [Ѵ=0] 2+ , лишь слабо взаимодействующие друг с другом: Ѵ=0-Ѵ=0- 

При нагревании кристаллогидрата с концентрированной серной кислотой образу¬ 
ется другая полиморфная модификация сульфата ванадила (3-Ѵ080 4 , в которой реа- 


* и>п §0 М., Атой // і. 8о1ій $Ше СЬет. — 1970. — V. 1. — Р. 394. 
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лизуются зигзагообразные цепи —V—О—V—О—, подобные цепям в солях титанила. 
Это вещество по окраске напоминает ос-форму, но в отличие от нее не растворимо в 
воде. Полиморфный переход (3-Ѵ080 4 —> а-Ѵ080 4 происходит при нагревании с не¬ 
большим количеством воды. 

Соли ванадила получают восстановлением ванадиевого ангидрида в кис¬ 
лом растворе этиловым спиртом, щавелевой кислотой, соляной кислотой, 
сернистым газом, тиосульфатом, роданидом и др.: 

Ѵ 2 0 5 + Н 2 80 4 + 80 2 = 2Ѵ080 4 + Н 2 0 

Сульфат ванадила образуется также при длительном кипячении оксида 
ванадия(Ѵ) с концентрированной серной кислотой: 

Ѵ 2 0 5 + 2Н 2 80 4 (конц.) = 2Ѵ080 4 + '/ 2 0 2 Т + 2Н г О 

при нагревании ванадатов(Ѵ) с гидразином в сернокислом растворе: 

4ѴОз + М 2 Н 4 + 12Н + = 4Ѵ0 2+ + N 3 ! + 8 Н г О 

или при восстановлении подкисленных растворов ванадатов(Ѵ) солями меди(І), 
железа(ІІ). 

Очень удобным методом синтеза служит сопропорционирование производных 
ванадия(Ѵ) и ванадия(ІІІ) в растворах (быстрая реакция первого порядка) или в твер¬ 
дом состоянии. Помимо этого производные ванадия(ІѴ) синтезируют окислением со¬ 
единений Ѵ(ІІІ), например: 

Ѵ 2 0 3 + Н 2 8е0 4 = 2Ѵ0 2 + Н 2 8е0 3 

и далее 

2Ѵ 2 0 3 + Н 2 8е0 3 = 4Ѵ0 2 + 8е + Н 2 0 



б 

Рис. 3.10. Сульфат ванадила: 

а — строение Ѵ0$0 4 ЗН 2 0; б — кривая растворимости Ѵ0$0 4 в воде 
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В слабокислой, нейтральной и щелочной средах соли ванадила могут быть 
окислены до оксида ванадия(Ѵ) или ванадатов(Ѵ): 

10ѴО8О 4 + 2КМп0 4 + (7 + 5я)Н 2 0 = 5Ѵ 2 0 5 лН 2 0 + 2Мп80 4 + К 2 80 4 + 7Н 2 80 4 
2Ѵ080 4 + Ыа 2 0 2 + 8ЫаОН = 2Ыа 3 Ѵ0 4 + 2Ыа 2 80 4 + 4Н 2 0 
2Ѵ080 4 + Н 2 80 5 + (2 + л)Н 2 0 = Ѵ 2 0 5 лН 2 0 + ЗН 2 80 4 

Из фосфоромолибдатов в щелочной среде соли ванадила выделяют осадок 
молибденовой сини (см. гл. 4). 

В то же время действием восстановителей (гидразина, металлического се¬ 
ребра, гидроксиламина и др.) соединения ванадия(ІѴ) переводят в произ¬ 
водные ванадия низших степеней окисления. 

Водный раствор Ѵ080 4 вследствие гидролиза имеет кислую реакцию. Од¬ 
нако степень гидролиза незначительна; для подавления гидролиза достаточно 
0,02 М Н 2 8 0 4 . При взаимодействии Ѵ0 2+ с ионами ОН” в соотношении 1 : 1 
образуется ѴО(ОН) + . При дальнейшем добавлении ионов ОН выпадает ко¬ 
ричневый осадок гидроксида ѴО(ОН) 2 . Осаждение заканчивается при рН 4,5. 
Оксогидроксиды ванадия(ІѴ) найдены в природе в виде минералов: коричне¬ 
вого дуттонита ѴО(ОН) 2 и черного долоресита Ѵ 3 0 4 (0Н) 4 (или ЗѴ0 2 2Н 2 0). 
Кристаллический ѴО(ОН) 2 состоит из октаэдров [Ѵ0 6 ], соединенных между 
собой в цепи (рис. 3.11). При температуре 200 °С он переходит в полугидрат 
2Ѵ0 2 - Н 2 0, а при 250 °С — в безводный оксид Ѵ0 2 . В избытке щелочи (при 
рН > 9) осадок растворяется с образованием желто-коричневых растворов, 
содержащих различные ванадат(ІѴ)-ионы. 

Ванадаты(ІѴ), или ванадиты, представляют собой вещества коричневого 
цвета, устойчивые в щелочной среде и легко окисляющиеся на воздухе. Они 
образуются при добавлении щелочи к осадку гидроксида оксованадия(ІѴ): 

18ѴО(ОН) 2 + 12КОН = К і2 Ѵ 18 0 42 + 24Н г О 
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Хотя ранее в учебной литературе было принято записывать состав выделяющихся 
из таких растворов кристаллических солей щелочных металлов в виде тетра ван адатов( IV) 
М,Ѵ 4 0 9 -7Н 2 0, исследования последних двадцати лет показали, что большинство из 
них имеет простейшую формулу «М 2 Ѵ 3 0 7 -яН 2 0». Соли, кристаллизующиеся из вод¬ 
ных растворов, содержат полиядерные оксоанионы [Ѵ і8 0 42 ] 12 “, образованные квадрат¬ 
ными пирамидами [Ѵ0 5 ], соединенными ребрами и вершинами в замкнутую сфери¬ 
ческую оболочку (рис. 3.12). Такие ионы существуют и в щелочных растворах при 
рН 9—13. Сплавлением диоксида ванадия с гидроксидами или оксидами активных 




б 


Рис. 3.13. Строение ванадатов(ІѴ), полученных сплавлением: 
а - СаѴ,0 7 ; б - СаѴ 4 0 9 
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металлов получают ванадаты(ІѴ) разного состава. Например, для кальция описг зы 
ванадаты(ІѴ) СаѴ 3 О у , СаѴ 4 0 9 , СаѴ0 3 , СаѴ 2 0 5 . В их структурах нет отдельных ионов 
ванадата(ІѴ): они состоят из квадратных пирамид [Ѵ0 5 ], соединенных общими ребра¬ 
ми в слои (рис. 3.13). Атомы кальция занимают пустоты между слоями. Многие 
ванадаты(ІѴ) двухвалентных металлов состава МѴ0 3 имеют структуру перовскита 

Для ванадия(ІѴ) характерно образование комплексных соединений с кис- 
лородцонорными и азотдонорными лигандами. В большинстве из них, напри¬ 
мер в цианиде состава К 2 [ѴО(СМ) 4 ], оксалате К 2 [Ѵ0(С 2 0 4 ) 2 ] и ацетилацетонате 
ѴО(асас) 2 , присутствует связь Ѵ=0, аналогичная найденной в солях ванадила. 

При взаимодействии с цианидами сначала выпадает серый осадок: 

Ѵ0$0 4 + 2К^ = ѴО(СЫ) 2 і + К 2 $0 4 

растворяющийся в избытке цианида с образованием нестабильного комплекса 
К 4 [ѴО(СЫ) 6 ]. При стехиометрических соотношениях реагентов К 4 [Ре(СЫ) 6 ] дает светло- 
зеленый осадок (ѴО) 2 [Ре(СЫ) 6 ], а К 3 [Ре(СЫ) 6 ] — желто-зеленый осадок двойной соли: 

Ѵ0$0 4 + К 3 [Ре(СЫ) 6 ] = (ѴО)К[Ре(СЫ) 6 ] + К 2 $0 4 

Число комплексов ванадия(ІѴ), не содержащих связи Ѵ=0, крайне огра¬ 
ничено. Их синтез проводят электрохимическим окислением соединений 
ванадия(Ш) в неводной среде или взаимодействием оксованадиевых комп¬ 
лексов с хлористым тионилом. 

Получены оксогидроксиды ванадия со смешанными степенями окисления +4, +5. 
При действии на оксид Ѵ 2 0 5 водородом в момент выделения выпадает зеленый гидрок¬ 
сид, превращающийся в черный парамагнитный порошок Ѵ 6 0| 3 (0Н) 2 - 5Н 2 0. При на¬ 
гревании он разлагается: 

Ѵ 6 О із (ОН) 2 = ѵ 6 о ІЗ + н 2 о+ '/ 2 о 2 
Ѵ 6 0, 3 = 6Ѵ0 2 + '/ 2 о 2 

Соединения ванад'^Ѵ) 

Высшая степень окисления ванадия наиболее устойчива в щелочной среде. 
В щелочном растворе присутствуют разнообразные оксоанионы, состав кото¬ 
рых зависит от концентрации ванадия и рН среды. Упрощенная диаграмма раз¬ 
ных ионных форм приведена на рис. 3.14. В сильнощелочной среде при рН > 13 
преобладают мономерные ортованадат-ионы Ѵ0 4 “, представляющие собой 
правильные тетраэдры. Им соответствуют твердые ортованадаты, например 
№ 3 Ѵ0 4 , Си 3 (Ѵ0 4 ) 2 , которые изоструктурны аналогичным ортофосфатам. При 
понижении рН происходит протонирование ортованадата: 

Ѵ0 4 3 ~ + Н 2 0 <=» НѴ0 4 2 - + ОН-; К= 10"' 
с последующим объединением отдельных тетраэдров сначала в димеры: 

2НѴ0 4 2 - <=» Ѵ 2 О у 4 - + Н 2 0; К= 47,8, 
затем в циклические или линейные оксоанионы: 

2Ѵ 2 О у 4 + 2Н 2 0 <=± Ѵ 4 0& + 40Н : 

Они входят в состав разных метаванадатов. Так, в зависимости от рН из 
водных растворов ванадата(Ѵ) натрия могут быть осаждены ортованадат А§ 3 Ѵ0 4 
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Рис. 3.14. Диаграмма состояния ванадия(Ѵ) в водных растворах в координатах лога¬ 
рифм молярной концентрации (С) ванадия — рН (□, □ — области существования 

форм с координационным числом ванадия(Ѵ), равным 4 и 6 соответственно) 

(рН 5,8 —6,5), диванадат А§ 4 Ѵ 2 0 7 (рН 5,5 —5,8) и метаванадат А§Ѵ0 3 (рН 4,5). 
Все эти вещества и образующие их ванадат-ионы бесцветны. В кристалличе¬ 
ской решетке ортованадатов присутствуют изолированные ортованадат-ионы, 
представляющие собой правильные тетраэдры. Диванадаты, часто по анало¬ 
гии с фосфатами называемые пированадатами, содержат ионы Ѵ 2 0 4- , состо¬ 
ящие из двух тетраэдров, связанных общей вершиной. Ни в одном из безвод¬ 
ных метаванадатов не обнаружен ион ѴО-): они содержат бесконечные цепи из 
тетраэдров [Ѵ0 4 ], соединенных общими атомами кислорода. В тетраметавана- 
дах четыре таких тетраэдра объединяются в циклический ион Ѵ 4 0, 4 2 “. Именно 
этот ион преобладает в водных растворах ванадатов(Ѵ) при рН 8—10 и кон¬ 
центрации ванадия выше 0,01 моль/л. 

Сходные процессы протекают в водных растворах ортофосфатов. О род¬ 
ственности строения ортофосфат- и ортованадат-ионов свидетельствует факт 
образования смешанного оксида ѴР0 5 при нагревании стехиометрической смеси 
ортофосфорной кислоты и ванадиевого ангидрида. Из водного раствора он 
выделяется в виде дигидрата светло-желтого цвета. 

В отличие от фосфора для ванадия в водных растворах характерно коор¬ 
динационное число шесть. Поэтому при определенных условиях тетраэдры 
[Ѵ0 4 ], первоначально связанные общими вершинами в метаванадат-ионы, 
превращаются в октаэдры, которые объединяются друг с другом в полиядер¬ 
ные оксоанионы. Из них наиболее известен декаванадат, устойчивый в интер¬ 
вале рН 2 — 7: 

10[Н 2 ѴО 4 ]- + 6Н + [Н 2 Ѵ 10 О 28 ] 4 ' + 12Н 2 0; К= 6,3- ІО 61 . 
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Рис. 3.15. Строение иона декаванадата: 

а — структура IV і 0 О 2 к] 6 ^; 6 — представление иона [УюС^] 6 " в виде полиэдров (десять октаэдров 
соединены общими ребрами; два октаэдра не видны) 


Растворы, содержащие этот ион, а также и твердые декаванадаты ярко- 
оранжевые. 

Движущей силой поликонденсации, с одной стороны, является возрастание энтро¬ 
пии в результате образования большого числа молекул воды, с другой — упрочнение 
связей V—О—V за счет р х — ^-перекрывания, особенно сильно проявляющегося при 
замыкании циклов. Таким образом, в растворах преобладают циклические ионы. Три- 
ванадат-ионы оказываются неустойчивыми в растворах из-за неблагоприятных значе¬ 
ний углов V—О—V в циклических тримерах, а пентаванадаты — по статистическим 
причинам*. 

Изучено большое число декаванадатов разных металлов, отдельные из ко¬ 
торых, например паскоит Са 3 Ѵ, 0 О 28 - 17Н 2 0, встречаются в природе в виде 
минералов. Ион Ѵ, 0 О 2 Ѵ состоит из десяти октаэдров [Ѵ0 6 ], соединенных об¬ 
щими ребрами. В его основе лежат три пары октаэдров, образующих единый 
слой, к которому сверху и снизу примыкают еще по паре октаэдров, сочле¬ 
ненных общими ребрами. В результате этого возникает компактная высоко¬ 
симметричная структура (рис. 3.15). Декаванадат-ион и другие полиоксоанио- 
ны переходных металлов (полиоксометаллаты), структура которых состоит из 
октаэдров [М0 6 ], соединенных общими ребрами или гранями, называют изо¬ 
полианионами, а образованные ими соли — изополисоединениями. 

Координационное число шесть характерно также для гидратов метаванада- 
тов, например КѴ0 3 Н 2 0, Са(Ѵ0 3 ) 2 2Н 2 0, в структуре которых обнаружены 
сильно деформированные октаэдры [Ѵ0 6 ], соединенные общими ребрами в 
бесконечные цепи (рис. 3.16). В образующихся при сплавлении оксида 
ванадия(Ѵ) с щелочами три- (КѴ 3 0 8 ) и пентаванадатах (К 3 Ѵ,0 14 ) присут¬ 
ствуют либо отдельные анионы (рис. 3.16, а, б), либо слои из сочлененных 
общими ребрами октаэдров или пирамид. Аналогичные им изополианионы в 


* Ѵоп Тугко К. Н., Мекгпке У. // 2. Апог§. А11§. С Ист. — 1983. — ВсІ. 503. — 5. 67. 
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Рис. 3.16. Строение иона Ѵ 2 0 7 (а) в Ыа 4 Ѵ 2 О у ; иона Ѵ 3 Оі 5 п (б) в Ыа 3 Ѵ 3 0| П ; полимерного 

аниона в КѴ0 3 Н 2 0 (в) и КѴ0 3 (г) 


водных растворах не найдены. В некоторых безводных метаванадатах содержат¬ 
ся ионы (Ѵ0 3 )”~, представляющие собой цепи из тетраэдров, соединенных 
общими вершинами (рис. 3.16, г), как в метафосфатах. 

Метаванадат натрия может быть получен при взаимодействии хлорида натрия с 
оксидом ванадия(Ѵ) и кислородом: 


2№С1 + Ѵ 2 0 5 + ‘/ 2 0 2 і 2ЫаѴО э + С1 2 

Образующаяся соль реагирует с аммиаком и углекислым газом аналогично хлори¬ 
ду натрия: 

№Ѵ0 3 + МН 3 + С0 2 + Н 2 0 = ЫН 4 Ѵ0 3 і + ЫаНСОз 
2^ 4 Ѵ0 3 = , 2Гч[Н 3 +Ѵ 2 0 5 + Н 2 0 


Предложено использовать данный метод для получения соды. В отличие от стандарт¬ 
ной технологической схемы Сольве (см. т. 2, с. 42) это позволяет избежать образования 
солевых отходов, состоящих из хлорида кальция и непрореагировавшей до конца по¬ 
варенной соли*. 

При понижении рН декаванадат-ион постепенно протонируется, при этом 
некоторые атомы кислорода, связанные с ванадием, превращаются в 
ОН-группы: 


Ѵ| 0 О 2 8 _ + н + *=> [(НО)Ѵ І0 О 27 ] 5 -; К= 8,7 - ІО 6 ; 

[(НО)Ѵ і0 О 27 ] 5 “ + Н* ^=± [(НО) 2 Ѵ І0 О 26 ] 4 - К= 2,2 . ІО 4 . 

По мере увеличения числа гидроксогрупп в этих частицах их устойчивость 
и заряд уменьшаются: отдельные декаванадат-ионы начинают взаимодейство¬ 
вать между собой, образуя ленты из связанных друг с другом общими ребрами 
(«конденсированных») октаэдров [Ѵ0 6 ]. Каждая такая лента состоит из двой¬ 
ного слоя октаэдров [Ѵ0 6 ], центры которых расположены на расстоянии 0,28 нм 


* Тгурис М., ВіаГо\ѵісі К., Матмгек К. // Іпсі. Еп§. СНет. Яе§. — 2001. — V. 40. — Р. 731. 
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Рис. 3.17. Строение гидратированного оксида ванадия(Ѵ) 


друг от друга*. Между слоями внедряются молекулы воды, приводящие вслед¬ 
ствие высокой полярности связи V—ОН к кислотной диссоциации: 

Ѵ-ОН + Н 2 0 ^=± V—О + н 3 о + 

Образовавшиеся соединения, условно называемые ванадиевыми кислота¬ 
ми, легко образуют коллоидные растворы, что препятствует выделению их в 
твердом виде. Твердый гидратированный оксид ванадия(Ѵ) удается осадить 
лишь из достаточно концентрированных растворов в виде целого ряда соеди¬ 
нений, отличающихся степенью гидратации (рис. 3.17). Со временем осадок 
часто самопроизвольно растворяется, образуя золь. Устойчивые ярко окра¬ 
шенные золи могут быть получены также при вливании расплавленного вана¬ 
диевого ангидрида в воду. Благодаря возможности обратимого введения ионов 
лития в слоистую структуру гелей, образующихся при коагуляции золей 
Ѵ 2 0 5 яН 2 0, ксерогели (т.е. гели, высушенные на воздухе) ванадатов предло¬ 
жено использовать в качестве катодных материалов в литиевых аккумуляторах 
(см. т. 2, гл. 2). 

В области низких концентраций (менее 0,001 моль/л) ванадия(Ѵ) в водном раство¬ 
ре постепенное протонирование ортованадат-иона приводит к образованию ортова- 
надиевой кислоты Н 3 Ѵ0 4 2Н 2 0 или Ѵ0(0Н) 3 (Н 2 0) 2 , известной лишь в сильно разбав- 

* Волков В.Л., Захарова Г. С., Бондаренко В. М. // Ксерогели простых и сложных поливанада- 
тов. — Екатеринбург: Уральское отд-ние РАН, 2001. 
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ленных растворах и устойчивой в очень узком интервале рН на границе между обла¬ 
стями катионных и анионных форм (примерно при рН 3,5): 


Н + 

4 — гО~ 


О 


н 2 о 


н 2 о но 




НО"' Ѵ \ ° 

о 


н + 

ѵоі 


Н + '—' 

Н,ѴС) 4 


он 

о^/° н 

но^І^он, 

он 2 

Ѵ0(0Н)з(Н 2 0), 


В сильнокислой среде ванадий(Ѵ) в водных растворах существует в форме 
моноядерных катионов диоксованадия Ѵ0 2 , иногда называемых ионами вана- 
дина: 


[Н 2 Ѵ, 0 О 28 ] 4 - + 14Н + <=> 10ѴО 2 + + 8Н 2 0; К= 5,0- ІО 6 . 

Желтые растворы, содержащие ионы [Ѵ0 2 (Н 2 0) 4 ] + , достаточно устойчивы, 
но при попытке выделения твердых солей разлагаются с образованием гидра¬ 
тированного оксида ванадия(Ѵ). 

Спектральными методами доказано, что в гидратированном ионе ванадина два 
атома кислорода, соединенные с атомом ванадия двойной связью, находятся в цис- по¬ 
ложении друг к другу. В среде концентрированных серной и хлорной кислот ионы 
диоксованадия образуют димеры: 

2[Ѵ0 2 (Н 2 0) 4 ] + + 2Н + = [Ѵ 2 0 3 (Н 2 0) 8 ] 4+ + Н 2 0 

придающие растворам темно-красный цвет*. В 13—16 М растворе Н 2 $0 4 они полиме- 
ризуются в длинные цепи [0=Ѵ— О—(V—0)„— Ѵ=0] 3я+4 . 

Из водных растворов твердые соли диоксованадия не выделены. Их получают твер¬ 
дофазно. Например, при сплавлении оксида ванадия(Ѵ) с пиросульфатом цезия С$ 2 § 2 0 7 
в атмосфере кислорода (для предотвращения восстановления ванадия) получены кри¬ 
сталлы СьѴ 0 2 80 4 **. В отсутствие ионов щелочного металла образуется соль Ѵ 2 0 3 ($0 4 ) 2 . 
В обоих веществах присутствуют цепочки из атомов ванадия, связанных друг с другом 
атомами кислорода и мостиковыми сульфатными группами. 

В соединении Сз[Ѵ0 2 (Ы0 3 ) 2 ), полученном взаимодействием ванадия с дымящей 
азотной кислотой в присутствии нитрата цезия, атомы ванадия также образуют цепи 
-О— Ѵ(=0)— О— Ѵ(=0) , а монодентатные нитратные группы дополняют коор¬ 
динационное число металла до 5***. 

Безводный нитрат диоксованадия(Ѵ) получают окислением металлическо¬ 
го ванадия диоксидом азота в ацетонитриле: 

V + 2ІЧІ 2 0 4 = Ѵ0 2 ІЧ0 3 + ЗІЧО 

Продукт реакции представляет собой кирпично-красный порошок, разла¬ 
гающийся водой. При действии на высший оксид ванадия азотного ангидрида 


* Масііс С, Ве^ип С. М. // Іпог§. СНет. — 1984. — V. 23. — Р. 469. 

** Кахтижеп 5. В., Вофозіап 5., Міеізеп К. еі аі. // Іпог§. СНет. — 2004. — V. 43. — Р. 3697. 

*** Данные предоставлены Д. В. Паламарчуком и И. В.Морозовым (химический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова). 
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Рис. 3.18. Содержание разных катионных и анионных форм ванадия вО,І М растворе 

в зависимости от рН: 

I- ѴО, + ; 2- Ѵ І0 О 2( ,(ОН) 2 4 -; 3 - Ѵ|„0 27 (0Н) 5 -; 4- Ѵ І0 О 2 Ѵ; 5-Ѵ 4 0, 4 2 -; 6 - Ѵ,0 6 (0Н) 3 -; 7- Ѵ,0 7 4 ‘; 

8 - Ѵ0 3 (0Н) 2 -; 9 - ѴОД 

образуется тринитрат оксованадия(Ѵ)* — желтая жидкость, кристаллизующа¬ 
яся при температуре 2°С: 

Ѵ 2 0 5 + ЗN 2 05 = 2Ѵ0(К0 3 ) 3 

Это вещество может быть также получено взаимодействием ванадия с ды¬ 
мящей азотной кислотой. По данным электронной дифракции и инфракрас¬ 
ной спектроскопии соединение ѴО(МОз)з имеет молекулярное строение как в 
паре, так и в жидкой фазе. В присутствии следов влаги тринитрат оксованадия(Ѵ) 
гидролизуется. Средний нитрат ванадия(Ѵ) неизвестен. 

Изучение катионных форм ванадия в сильнокислых средах методом спект¬ 
роскопии ядерного магнитного резонанса на ядрах |5 Ы показало наличие рав¬ 
новесий: 

н 2 о н 2 о н 2 о 

ѴО(1ЧОз) 3 «=» Ѵ 2 0 3 (Ы0з ) 4 ѴОзГ'Юз <-> Ѵ 2 0 5 хН 2 0 

НЫ0 3 НЫ0 3 НNОз 

Таким образом, при медленном подкислении раствора ортованадата ок¬ 
раска постепенно изменяется от бесцветной (ортованадаты, метаванадаты) 

до оранжевой (декаванадаты и другие изополианионы), оранжево-красной 
(коллоидный раствор гидратированного Ѵ 2 0 5 ) и, наконец, желтой — харак¬ 
терной для катионных оксоформ ванадия(Ѵ). Диаграмма распределения ион¬ 
ных форм ванадия(Ѵ) в водных растворах при разных значениях рН представ¬ 
лена на рис. 3.18. 

Ванадаты щелочных металлов хорошо растворимы в воде, при добавлении 
в такой раствор твердого хлорида аммония в присутствии аммиака осаждается 
бесцветный метаванадат МН 4 Ѵ 0 3 , трудно растворимый в насыщенных раство¬ 
рах аммонийных солей. Ионы меди(ІІ) позволяют различить растворы орто- и 

* Синтезы неорганических соединений / Под ред. У.Джолли. — М.: Мир, 1966 — Т 1 — 
С. 178. 
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метаванадатов. С ортованадатами они дают синевато-зеленый, а с метаванада- 
тами — яблочно-зеленый осадок. 

Под действием восстановителей водные растворы и расплавы ванадатов(Ѵ) 
переходят в соединения ванадия низших степеней окисления. В водных раство¬ 
рах восстановление проводят в кислой среде. Восстановление ванадатов серо¬ 
водородом, концентрированной соляной кислотой, сахарозой, этанолом, сер¬ 
нистым газом, сульфитами, щавелевой, винной и аскорбиновой кислотами 
при рН -2 ведет к образованию катионов Ѵ0 2+ : 

№ 6 Ѵ 10 О 28 + 18Н 2 С 2 0 4 = 3№ 2 С 2 0 4 + 10ѴОС 2 О 4 + 10СО 2 Т + 18Н 2 0 

Тиосульфатом соединения ванадия(Ѵ) также восстанавливаются до солей 
ванадила: 

8 ѴО э - + $ 2 0 3 2 + 22Н + = 8Ѵ0 2+ + 280 4 2 “ + 11Н 2 0 

Ванадаты(Ѵ) постепенно превращаются в производные ванадия(ІѴ) при 
длительном кипячении их растворов. О протекании процесса свидетельствует 
появление синей окраски. 

Йодистый водород в кислых растворах переводит ванадий(Ѵ) в ванадий(ІІІ): 

№Ѵ0 3 + ЗНІ + ЗНС1 = ѴС1 3 + І 2 + N31 + ЗН 2 0 

Зеленая окраска раствора, характерная для ионов Ѵ 3+ , становится заметной 
при удалении иода кипячением. Активные металлы, такие как цинк, алюми¬ 
ний, магний, кадмий, в кислой среде последовательно восстанавливают ва- 
надат-ионы до соединений Ѵ(ІѴ), Ѵ(ІІІ) и, наконец, Ѵ(ІІ). При этом бесцвет¬ 
ный раствор (ионы Ѵ0 4 ~ или Ѵ 4 0, 4 “) последовательно переходит в оранжевый 
(Ѵ 10 О 2 6 8 “), зеленый (смесь Ѵ 10 О 2 6 8 “ и Ѵ0 2+ ), синий (Ѵ0 2+ ), зеленый (Ѵ 3+ ) и фио¬ 
летовый (Ѵ 2+ ). Разные формы ванадия, устойчивые в водных растворах, пред¬ 
ставлены на диаграмме Пурбе (рис. 3.19). 

Неполное восстановление ванадат-ионов приводит к образованию полиядерных 
соединений со смешанными валентностями, в которых атомы ванадия находятся в 
разных степенях окисления, например +4 и +5, +3 и +4. Гексаванадатный анион 
[НѴ 2 5 Ѵ 4 4 0| 5 ] ѵ устойчив при рН 7,5 — 8,7. В интервале рН 4,0 —6,4 существуют 6 дека- 
ванадатов со смешанными степенями окисления +4, +5, в которых от 2 до 7 атомов Ѵ +5 
замещены на атомы Ѵ +4 . Из них стабильны только [НѴ^Ѵ^О^] 4- и [НѴ 3 5 \7 4 0 24 ] 4_ . Сме¬ 
шанные (IV, V) изополианионы часто имеют сложную форму, напоминающую сферу. 
При облучении светом растворов ванадатов в метаноле получены изополианионы*, 
внутри которых содержатся частицы сравнительно небольшого размера, например ионы 
СИ, СО 2- и даже Ѵ0 4 “ (рис. 3.20): 

4Ѵ 4 О і 4 г + СО] + 4СН 3 ОН = [Ѵ 15 0 36 (С0 3 )] 7 + Ѵ0 4 3 + 80Н~ + 4НСНО 

Подобно анионам других кислородсодержащих кислот ванадаты могут вы¬ 
ступать в качестве лигандов. Примером такого комплекса служит тетраванадат 
/дт^ал:мс-(фенантролин)дикобальта(П) [Со 2 (рЬеп) 4 Ѵ 4 0 12 ], образующийся при 
выдерживании в автоклаве при температуре 140 °С растворов метаванадата ка¬ 
лия, нитрата кобальта и фенантролина. Комплекс** представляет собой ди- 


* Уатазе Г., Октка К. // }. СЬет. Зое. ОаІІоп Тгап§. —1994. — Р. 2599; КИап М.1., УоИаппез Е., 
Ооедею /?./ // 1пог§. СЬет. — 2003. — V. 42. — Р. 3125. 

** Кизсега /?., Оуерез /?., Іигкоѵа С // Сгу§1. Ке§. ТесЬпоІ. — 2002. — V. 37. — N 8. — Р. 90. 
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Рис. 3.19. Диаграмма Пурбе для ванадия (пунктиром ограничена облг 
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Рис. 3.21. Строение комплекса Со 2 (рЬеп)4Ѵ 4 0| 2 


мер, в котором два атома кобальта связаны друг с другом тетраванадат-ионом, 
выступающим в роли мостикового лиганда (рис. 3.21). 

Соединения ниобия и тантала 

О химии водных растворов соединений ниобия и тантала известно гораздо 
меньше. При нейтрализации щелочами водных растворов пентагалогенидов 
ниобия и тантала образуются студенистые белые осадки гидратированных ок¬ 
сидов М 2 0 5 хН 2 0, состав которых зависит от условий проведения опыта. При 
их хранении или нагревании протекают процессы оляции и оксоляции, ана¬ 
логичные описанным для титановых кислот. Дегидратация заканчивается об¬ 
разованием оксида М 2 0 5 . Сплавление оксидов с щелочами или карбонатами 
приводит к получению ниобатов и танталатов, например, №М0 3 , №М 3 0 8 , 
№ 2 М 4 0ц, № 3 М0 4 , № 5 М0 5 , № 2 М 8 0 2 | (М = N6, Та), в которых атом ниобия 
или тантала находится в центре кислородного октаэдра*. 

Например, метаниобаты натрия и калия ММЪ0 3 имеют структуру перов- 
скита. В ортониобате натрия № 3 МЪ0 4 октаэдры [N60,,] связаны друг с другом 
четырьмя общими ребрами в ионы МЪ 4 0і' 6 2 ~, а в пустотах между ними находят¬ 
ся ионы натрия. При выщелачивании плава водой ниобаты и танталаты пере- 

* Исключение составляют соединения скандия и редкоземельных элементов, содержащие 
изолированные анионы ортоформы: $сМЬ0 4 , а также соли типа № 5 М0 5 , в которых атом метал¬ 
ла находится внутри искаженной тригональной бипирамиды из атомов кислорода. 
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Ванадиевые и ниобиевые бронзы 

Оксидные бронзы можно рассматривать как продукт неполного восстанов¬ 
ления ванадатов(Ѵ) и ниобатов(Ѵ). Они представляют собой твердые растворы 
внедрения атомов металла в пустоты ванадийкислородного и ниобийкислород- 
ного каркасов (рис. 3.22). 

В невосстановленных ванадатах нет ^/-электронов, что и обусловливает от¬ 
сутствие проводимости. При частичном восстановлении ванадия в </-зону по¬ 
ступают электроны, вещество становится проводником. Синтез ванадиевых бронз 
основан на том, что растворы оксидов или галогенидов в расплаве Ѵ 2 0 5 при 
охлаждении отщепляют кислород, при этом часть атомов Ѵ ѵ восстанавливается 
до Ѵ Іѵ . В результате образуются сине-черные хорошо проводящие бронзы, на¬ 
пример Ц Ѵ 2 0,. В системе при температуре 650 °С существуют три типа фаз вана¬ 
диевых бронз: а (* = 0-0,13), (3 (х = 0,22-0,62), у (х = 0,88- 1,0). Фаза а изотопна 
с пентаоксидом и рассматривается как твердый раствор лития в Ѵ 2 0 5 . Фаза (3 
изотопна с натрийванадиевой бронзой № 2 _ ѵ Ѵ 6 0| 5 . Сходны по разнообразию 
составов натрийванадиевые бронзы Ыа*Ѵ 2 0 5 . Их структуры образованы преи¬ 
мущественно гофрированными слоями из повернутых в противоположные сто¬ 
роны искаженных квадратных пирамид [Ѵ0 5 ], в пустотах между которыми раз¬ 
мещаются ионы щелочных металлов (см. рис. 3.22, а). Присутствующая на фазо¬ 
вой диаграмме системы Ѵ 2 0 5 — № 2 0 фаза ЫаѴ 6 0, 5 (см. рис. 3.22, б) относится к 



Рис. 3.22. Структура ванадиевой бронзы (а) (атомы Ма расположены между слоями 
из пирамид [Ѵ0 5 ] в структуре Ѵ 2 0 3 ); фазовая диаграмма системы Ѵ 2 0 5 —Ыа 2 0 (б) 
(изотерма при 426 °С показывает полиморфный переход в Ыа 4 Ѵ 2 0 7 ) 
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натрийванадиевым бронзам. Ванадиевые бронзы не растворимы в воде, но раз¬ 
рушаются под действием кислот и щелочей. При нагревании на воздухе до 500 — 
600 °С они окисляются в ванадаты(Ѵ). 

Аналогично получают ниобиевые бронзы. Так, при спекании оксидов 5гО и 
ІМЪСЬ (1 200 °С) или 5гС0 3 и ЫЪ 2 0 5 в токе Н 2 (1 150°С) образуются кубические 
перовскитные бронзы 5г Л ЗМЪ0 3 . С ростом содержания стронция цвет бронз изме¬ 
няется от темно-синего до красного. Структуры бронз характеризуются разны¬ 
ми сочленениями октаэдров [ЫЬ0 6 ]. Электропроводность ниобиевых бронз ще¬ 
лочноземельных металлов понижается в ряду Са < 5г < Ва. Стронциевые нио¬ 
биевые бронзы используют в качестве кислородного электрода в топливных эле¬ 
ментах. 

Известны многочисленные бронзы и более сложных составов — тройные 
(ЫаВа 2 ЫЬ 5 0| 5 ) и даже четверные (№ 3 Ва 2 ѴЫЪ| 0 О 30 ). 


Разнообразие ванадатов* 

Отличительная особенность химии водных растворов ванадия в высшей сте¬ 
пени окисления заключается в способности образовывать различные изополи¬ 
соединения. В табл. 3.5 перечислены изополиоксованадаты, которые были выде¬ 
лены в виде кристаллических солей. Координационные числа ванадия в этих 
анионах равны 4 — 6. 

Структурная химия ванадатов достаточно сложна. В кристаллических солях, 
например К 3 Ѵ0 4 , № 3 Ѵ0 4 -2Н 2 0, 2гѴ 2 0 7 и т.д., ионы Ѵ0 4 ~ и Ѵ 2 0 7 содержат 
тетраэдрически координированные атомы металла. Диванадат в растворе по струк¬ 
туре аналогичен пирофосфату Р 2 0 7 ~. 

При рН 7— 10 в водных растворах преобладают бесцветные метаванадаты в 
форме тримерных и тетрамерных анионов. При кристаллизации из таких рас¬ 
творов чаще всего выделяются соли, содержащие бесконечные цепи тетраэдров 
[Ѵ0 4 ] (КѴ0 3 , №Ѵ0 3 , ЫН 4 Ѵ0 3 , Т1Ѵ0 3 ; см. рис. 3.16, г) или искаженных триго- 
нальных бипирамид [Ѵ0 5 ] (КѴ0 3 -Н 2 0, №Ѵ0 3 - 1,89Н 2 0, Са(Ѵ0 3 ) 2 -2Н 2 0 и 
5г(Ѵ0 3 ) 2 4Н 2 0; см. рис. 3.16, в). Так, при растворении ванадиевого ангидрида в 
растворе гидроксида натрия при рН 10 образуется метаванадат, кристаллизу¬ 
ющийся в форме гидрата №ѴО ѵ Н 2 0. Безводные метаванадаты щелочных ме¬ 
таллов получают сплавлением: 

№ 2 С0 3 + Ѵ 2 0 3 = 2№Ѵ0 3 + С0 2 Т 

Кристаллических три- и тетраванадатов известно гораздо меньше. Примером 
может служить выделенная из раствора оксида ванадия(Ѵ) в /ире/и-бутилами- 
не при рН 10,4 соль [(д)ре/и-С 4 Н 9 )ЫН 3 ] 4 [Ѵ 4 0| 2 ]**. В ее составе содержится цик¬ 
лический анион [Ѵ 4 0 ]2 ] 4 , образованный из соединенных вершинами тетраэд¬ 
ров [Ѵ0 4 ] (рис. 3.23, а). 

Подкисление растворов метаванадатов до рН 7 или ниже ведет к образова¬ 
нию оранжевых растворов, содержащих анион декаванадата [УшО^] 6- (см. рис. 3.15). 

* При написании этого раздела использованы материалы курсовой работы студента 
химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова А.Громова. Авторы выражают ему 
благодарность. 

** Котап Р., Зоне А. 5., імдме А., Си1іеггеі-2огіІІа У. М. // Іпог§. СЬет. — 1993. — V. 32. — 
Р. 775. 
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Таблица 3.5 

Оксосоли ванадия в степенях окисления +4, +5, полученные из водных 

и неводных растворов 


Анион 

Координационное 
число ванадия 

Изополиванадаты 

УО\- 

4 

М^Ѵ0 4 (М 1 = К, А§); № 3 Ѵ0 4 2Н 2 0 

М" ( Ѵ0 4 ) 2 (М 11 = 8 г, Ва); А1Р0 4 ЗН 2 0 

М ш Ѵ0 4 (М 111 = 8 с, Ьп, Ві, Ре) 

Си 3 (Ѵ0 4 ) 2 • ЗН 2 0 

ѵ 2 о$- 

4 

Са 2 Ѵ 2 0 7 • 2Н 2 0; М\Ѵ 2 0 7 (М 1 = МН 4 , N 3 , К, А ё ) 
2 гѴ 2 0 7 

(ѴОі% 

4 

М'Ѵ0 3 (М 1 = К, N3, МН 4 , Т1) 


5 

КѴ0 3 - Н 2 0; №Ѵ0 3 - 1,89Н 2 0; Са(Ѵ0 3 ) 2 • 2Н 2 0 
8г(Ѵ0 3 ) 2 • 4Н 2 0 

ѵ 4 о \ 2 

4 

К 4 Ѵ 4 О і2 (К = [(н-С 4 Н 9 ) 4 М] + ; [{трет- С 4 Н 9 )МН 3 ] + ) 

^5 ГЫ 

О 

О 

> 

6 

М'Ѵ І0 О 28 (М 1 = N 3 ; МН 4 ,С5) 

К 2 М" Ѵ І0 О 28 • 16Н 2 0 (М 11 = 2п, Мп, М ё ) 
Са 3 Ѵ І0 О 28 - 17Н 2 0* № 2 М§ 2 Ѵ|о0 28 - 24Н 2 0 

ѵ і 8 0 ' 2 2 - 

5 

Ва 6 Ѵ І 8 0 42 ; М| 2 Ѵ І 8 0 42 (М 1 = Т1, О;, КЪ) 
^аі 2 Ѵ] 8 0 4 2 • 24Н 2 0; К] 2 Ѵ| 8 04 2 ’ 16Н 2 0 

ѵ,9<4 

4 — 6 

к 9 ѵ і 9 о 49 - пн 2 о 

о 

ос кэ 

1 

4, 5 

(МН 4 ) 2 Ѵ 3 0 8 - 0,5Н 2 О; К 2 Ѵ 3 0 8 

< 

о 

о 

О' | 

4, 5 

[(СНз) 4 ічі] 4 Ѵ| 0 О 26 

(ѵ 3 о 8 -) те 

5, 6 

М'ѵ 3 0 8 (М 1 = NN 4 , N 3 , К, КЪ, Сз) 

1 тг 

ГГ) -, 

о 

:> 

4 

[(н-С 4 Н 9 ) 4 М]зѴ 50| 4 


После нагревания или старения из них иногда удается выделить темно-крас¬ 
ные кристаллы триванадатов. Эти соли имеют эмпирическую формулу М'Ѵ 3 0 8 
(М 1 = ІЧН 4 , К, КЪ, Сз), но иногда их записывают как М 2 Ѵ 6 Оі 6 и называют 
гексаванадатами. Калиевые и цезиевые триванадаты содержат бесконечные вы¬ 
тянутые слои полиэдров [ѴО,] и [Ѵ0 6 ]. Другой полимерный анион содержится в 
желтой соли К 3 Ѵ 5 О 14 , которая также осаждается из водного раствора. Структура 
этого аниона может быть представлена как бесконечные слои соединенных вер¬ 
шинами квадратных пирамид [Ѵ0 5 ] и тетраэдров [Ѵ0 4 ]. Структура аниона в вод¬ 
ном растворе соли [(н-С 4 Н(,) 4 ІЧ]з[Ѵ 5 0| 4 ] представлена на рис. 3.23, б. 
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Рис. 3.23. Строение некоторых изополи- и гетерополиванадатов(Ѵ) и (IV, V): 
а - [Ѵ 4 0 |2 1 4 ; б - [Ѵ 5 0 14 р-; в - [Ѵ,„0 26 ] 4 -; г - [МпѴ І3 0 38 ] 7 - 


При окислении персульфатом калия сульфата марганна(ІІ), растворенного в 
подкисленном растворе ванадата, образуется оранжево-красный 13-вана- 
доманганат(ІѴ) К 7 [МпѴ| 3 0 38 ] (рис. 3.23, г). Ионы [МпѴ| 3 0 38 ] 7 ~ стабильны в вод¬ 
ном растворе при рН 3-6; в более кислой среде устойчив анион [МпѴцОз 2 ] 5 . 
Синтезировано большое число и других гетерополиванадатов, содержащих ато¬ 
мы никеля, кобальта, алюминия, кремния, фосфора. 


ходят в раствор, образуя в зависимости от рН различные оксо- и гидроксо- 
анионы. Так, в сильнощелочных средах преобладают моноядерные частицы 
[М0 2 (0Н) 4 ] 3 ~ с координационным числом шесть, которые при понижении 
кислотности среды необратимо объединяются в шестиядерные изополианио¬ 
ны [М 6 0і 9 ] 8 ~ (М = N6 , Та), образованные из шести октаэдров [М0 6 ], сочле¬ 
ненных общими ребрами в единый октаэдр (рис. 3.24, а): 

6 N604 + 10Н + = МЪ 6 0і9~ + 5Н 2 0 
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Изополиниобаты способны сохранять устойчивость, присоединяя от одного до трех 
протонов. Последующее подкисление (до рН 5 в случае ниобия и рН 10 в случае танта¬ 
ла) приводит к осаждению гидратированных оксидов: 
при рН 12: 

ЫЬ 6 0, 8 9 - + Н + [НІ\ІЪ 6 Оі 9 ] 7 ~ 

при рН 9: 

[НМЪ 6 0, 9 ] 7 - + Н + МЪ 6 0, 6 8 - + Н 2 0 

при рН 4,5: 

МЬ 6 ОЙг + 6Н + + хН 2 0 = Н 6 МЪ 6 0, 8 хН 2 0 (ІЧЪ 2 0 5 хН 2 0) (необратимо) 

При прокаливании изополиниобаты и изополитанталаты переходят в метаформу: 

К 8 ІЧЪ 6 О і9 12Н 2 0 і бКІЧЪОз + 2КОН + 11Н 2 0 

В сернокислых растворах ниобатов при концентрации 10~ 2 моль/л присутствуют 
комплексы [МЪ0(80 4 ) 2 ]~ и [МЪ0 2 (80 4 )]~. Действие на такие растворы металлического 
цинка приводит к образованию красно-коричневого раствора, в котором происходит 
частичное восстановление ниобия до +4. 

Сплавлением оксидов ниобия и тантала с пиросульфатом калия могут быть полу¬ 
чены многочисленные оксосульфаты, например, МЪ 2 0 4 $0 4 , МЪ 2 0 3 (80 4 ) 2 , ІМЪ 2 0 2 ($0 4 ) 3 , 
МЪ 2 0(80 4 ) 4 или двойные соли К 7 МЪ(80 4 ) 6 . При нагревании они разлагаются на МЪ 2 0 5 и 
80 3 . Реакция между пентахлоридами ниобия и тантала и диоксидом азота приводит к 
образованию оксонитратов М0(І\І0 3 ) 3 . В присутствии воды все эти вещества мгновен¬ 
но подвергаются необратимому гидролизу до гидратированного оксида. 

При взаимодействии бензольных растворов пентахлоридов ниобия и тантала с ал- 
коголятами щелочных металлов (КО№) или спиртами (КОН) в присутствии аммиа¬ 
ка образуются алкоксиды М(ОК) 5 — бесцветные легколетучие твердые вещества, хо¬ 
рошо растворимые в органических растворителях и устойчивые в паре благодаря сла¬ 
бому я-перекрыванию заполненных /ьорбиталей атомов кислорода с вакантными 
^/-орбиталями атома металла. Они состоят из димерных молекул, представляющих со¬ 
бой два октаэдра с общим ребром. Эти вещества легко гидролизуются водой, превра¬ 
щаясь в гидратированные оксиды, благодаря чему находят применение при нанесе- 



Рис. 3.24. Строение ионов [М 6 0, 9 ] 8 - (М = N6, Та) (а) и [МЪ 3 0 2 ($0 4 ) 6 (Н 2 0) 3 ] 5 - (6) 
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Восстановленные оксониобаты 

Восстановленными оксониобатами в научной литературе называют ниоба- 
ты, в которых хотя бы часть атомов ниобия находится в низших степенях окис¬ 
ления, преимущественно +4, например Ва 2 №| 5 0 32 . Многие из них содержат 
более двух типов металлов К^АІ^Ъ-цОи, КЬ^А^Ь^Оуо. В состав всех этих соеди¬ 
нений входит кластерная группировка |NЬ,=,0, 2 ], состоящая из шести атомов 
ниобия, объединенных в октаэдр связями N6—N6 длиной 0,279 — 0,289 нм, а 
также посредством мостиковых атомов кислорода (рис, 3,25). Кластеры [ІМЪ 6 0| 2 ] 
способны объединяться друг с другом в димеры [ІЧЪ| 2 О ш ], пепи, слои и карка¬ 
сы. Металлическая проводимость многих из этих соединений объясняется обра¬ 
зованием протяженной молекулярной орбитали, в которой принимают участие 
•электроны всех атомов ниобия. Расчеты показали, что наибольшая степень свя¬ 
зывания достигается при магическом числе электронов, равном 14 в изолиро¬ 
ванных октаэдрах [МЬ 6 0, 2 ] , 12 — в димерах, II — в цепях. Восстановленные 
оксониобаты получают сплавлением ниобатов(Ѵ) с ниобием или его низшими 
оксидами, например N60*. 






юіцей молекулярных орбиталей 


* ТоПеНег Ет%е 7../.. ѴеііИ С., ОгеепЫаП М. // і. Зоіісі ЯіаГо Сііст. — 2000. — V. 152. — 
Р. 540. 
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нии оксидных покрытий золь—гель-методом*. Летучесть алкоксидов понижается с уд¬ 
линением углеродной цепи К, причем термическая устойчивость производных танта¬ 
ла выше, чем ниобия. 

Помимо этого класса существуют оксоалкоксиды ряда МО(ОК),, которые синте¬ 
зируют окислением М(ОК) 4 кислородом или взаимодействием оксохлорида с алкого- 
лятом щелочного металла: 

МОСІз + 3№ОК = МО(ОК)з + 3№С1 

При хранении эти соединения полимеризуются: 

8МО(ОК)з = М 8 О 10 (ОК) 20 + 2К 2 0 

Реакция между пентахлоридами и дикетонами даже в присутствии сильных осно¬ 
ваний не позволяет заместить более четырех атомов хлора. Образующийся при этом 
комплекс, например М(асас) 2 С1 (асас~ — анион ацетилацетона), также обладает высо¬ 
кой летучестью. 

При электролизе сернокислых растворов соединений ниобия(Ѵ) происходит вос¬ 
становление ниобия до низших степеней окисления. Из образующегося красно-ко¬ 
ричневого раствора при добавлении сульфата калия были выделены кристаллы суль¬ 
фатного комплекса ниобия [К4(Н50 2 )][№> 3 0 2 (50 4 ) 6 (Н 2 0)з] ■ 5Н 2 0. В комплексном анионе 
(рис. 3.24, б) атомы ниобия связаны друг с другом как непосредственно (N6—N6 
0,269 нм), так и при помощи двух атомов кислорода, выступающих в роли тридентат- 
ных лигандов, и шести мостиковых г| 2 -сульфатных групп. 

Средняя степень окисления ниобия в этом соединении равна +3,67. В настоящее 
время известно несколько таких солей с разными катионами**. Аналогичное строение 
имеет и ацетат ниобия [№ 3 0 2 (СН 3 С00) 6 (1:1тГ)з](СНзС00), полученный из хлорида 
ниобия(ІІІ) и ацетата натрия в тетрагидрофуране (НтГ). 

В отсутствие анионов, способных выступать в роли лигандов, в растворах, полу¬ 
ченных действием сильных восстановителей (водород в момент выделения) на под¬ 
кисленные растворы ниобатов, по-видимому, присутствуют смешанные ионы нио- 
бия(ІІІ) и ниобия(ІѴ) общей формулы [МЪз0 4 (Н 2 0) 9 ]" + . При повышении рН из таких 
растворов выделяется серо-синий осадок оксогидроксида, со временем обесцвечива¬ 
ющийся вследствие окисления кислородом воздуха. Информация о составе и строении 
низших оксогидроксидов ниобия отсутствует. 

Танталаты(Ѵ) в этих условиях не восстанавливаются, что позволяет сделать вывод 
об ослаблении окислительной способности соединений в высшей степени окисления 
при движении вниз по группе. 


3.7. ПЕРОКСОСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЯТОЙ ГРУППЫ 

Пероксосоединения ванадия(У). Многообразие форм оксосоединений вана¬ 
дия^), устойчивых в водных растворах, обусловливает существование разно¬ 
образных пероксованадиевых ионов, важнейшие из которых представлены в 
табл. 3.6. В целом химия пероксосоединений ванадия изучена гораздо лучше, 
чем свойства аналогичных соединений титана***. 


* Тигоѵа А. Та., Тигеѵскауа Е.Р., Кехзіег КС., Уапоѵакауа М.І. // Піе СИегпіЛгу оГ МеІаІ 
АІкохісіез. — N. V.: КІшѵег Асабетіс РиЫ., 2002. — Р. 398. 

** ВіпоА.//}. Атег. СИет. 8ос. — 1980. — V. 102. — Р. 7990; Соііоп Г. А., ОіеЬоШ М Р, Коііі IV .1 // 
Іпогв. СЬет. — 1988. — V. 27. — Р. 2347. 

*** Сведения о пероксосоединениях обобщены в монографии: Вольное И. И. Пероксокомп- 
лексы ванадия, ниобия, тантала. — М.: Наука, 1987; см. также обзор: Виііег А., СІа^ие Л/./, 
МеШег О. Е. Ѵапабіит Регохібе Сотріехез // СЬет. Кеѵ. — 1994. — V. 94. — Р. 625. 
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Таблица 3.6 

Некоторые пероксованадиевые ионы 


Ион 

Пример 

Строение пероксоиона в растворе 

Окраска і 
раствора 

Интервал рН 
существова¬ 
ния иона 

Катион перок- 
сованадия 

(Ѵ0 3 ) 2 $0 4 

[Ѵ0(0-0)(Н 2 0) 3 ] + 

Красная 

< 2 

Дипероксова- 

надат(Ѵ) 

кн 2 ѵо 6 

[Ѵ0(0— 0) 2 (Н 2 0)]“ 

Желтая 

2-8 

Тетрапероксо- 

диванадат(Ѵ) 

К4Ѵ 2 о„ 

[(О— 0) 2 (0)Ѵ— О— Ѵ(0)(0— 0) 2 ] 4 “ 

Желтая 

6-9 

Тетрапероксо- 

ванадат(Ѵ) 

к 3 ѵо 8 

[Ѵ(0— 0) 4 ] 3 “ 

Синяя 

> 10 


При добавлении пероксида водорода к осадку оксида ванадия(Ѵ) или к 
подкисленным растворам ванадатов возникает интенсивно-красное окраши¬ 
вание, вызванное образованием пероксокатиона [Ѵ0(0— 0)(Н 2 0) 3 ] + , который 
сокращенно записывают в виде ѴО 3 : 

Ѵ0 2 + + Н 2 0 2 <=> Ѵ0 3 + + Н 2 0; К= 3,5 ІО 4 (25 °С). 

В сильнокислой среде при нагревании происходит его восстановление до 
катиона ванадила: 


4Ѵ0 3 + + 4Н + і 4Ѵ0 2+ + 30 2 Т + 2Н 2 0 

Этот же процесс протекает под действием сильных окислителей: коба- 
льта(ІІІ), хлора, персульфата. Реакция с персульфатом катализируется иона¬ 
ми серебра: 

А§ + 

8 2 0 8 2 “ + 2Ѵ0 3 -> 2801“ + 2Ѵ0 2+ + 20 2 Т 

Механизм* включает образование ионов серебра(ІІ), окисляющих ѴО^ до катион- 
радикала Ѵ0 3 2+ , который легко распадается на катион ванадила и кислород: 

5 2 0 8 2 “ + 2А§ + = 250 4 + 2Аё 2+ 

Ѵ0 3 + + А§ 2+ = А§ + + Ѵ0 3 2 * 

ѵо 3 2+ —> ѵо 2+ + о 2 

В избытке пероксида водорода в средах, близких к нейтральным, существу¬ 
ют желтые дипероксоанионы [Ѵ0(0— 0) 2 (Н 2 0)]“, которые находятся в равно¬ 
весии с монопероксокомплексами (рис. 3.26): 

[Ѵ0(0-0)] + + Н 2 0 2 <=> [Ѵ0(0-0) 2 ]“+ 2Н + ; К= 1,3 (25 °С). 

Место воды в дипероксоанионе может занимать другой лиганд, например 
аммиак (рис. 3.27). 


* ТЪотрзоп К. С. // Іпог§. Сііет. — 1983. — V. 22. — Р. 584. 
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Рис. 3.26. Переходы между оксо- и пероксоформами соединений ванадия(Ѵ) в водных растворах 






Рис. 3.27. Строение ионов: 

а - [Ѵ0(0-0)(Н 2 0Ы+; 6- |Ѵ0(0-0) 2 ОШ 3 )1-; в - |Ѵ0(0-0),(С 2 0 4 )] ѵ ; г - [Ѵ(0— 0) 4 ]' 


Именно такое строение имеет оксодипероксоамминованадат(Ѵ) аммония 
МН 4 [Ѵ0(0—0) 2 (ІМН 3 )|, выделяющийся в виде ярко-желтых кристаллов при 
растворении оксида ванадия(Ѵ) в 30%-м пероксиде водорода в присутствии 
нитрата аммония. Вещества, имеющие формулу М'Н 2 ѴО ( , (М 1 = N144, К, КЪ), 
по-видимому, содержат ионы [Ѵ0(0— 0) 2 (Н 2 0)] . 

При добавлении щавелевой кислоты к раствору, полученному растворением окси¬ 
да ванадия(Ѵ) и гидроксида калия в 3%-м пероксиде водорода, возникает оранжевое 
окрашивание, вызванное соединением К 3 [Ѵ0(0 —0) 2 (С 2 0 4 )] ■ ЗН 2 0. Его кристаллы могут 
быть выделены из раствора высаливанием спиртом. В анионе этого комплекса атом 
ванадия имеет координационное число семь. Пероксопроизводные пированадатов, 
например К 4 Ѵ 2 О м , имеющий строение К 4 [(0— 0) 2 (0)Ѵ— О— Ѵ(0)(0— 0) 2 ], получают 
взаимодействием пированадатов, метаванадатов или оксида ванадия(Ѵ) с перокси¬ 
дом водорода в щелочном растворе: 

2КѴ0 3 + 2КОН + 4Н 2 0 2 = К 4 Ѵ 2 О п + 5Н 2 0 

Изучены разнообразные пероксофторованадаты, например (ЫН 4 ) 3 [Ѵ(0— 0) 2 Р 4 ], 
образующийся в слабокислой среде при действии на оксид ванадия(Ѵ) плавиковой 
кислотой в присутствии 30%-го раствора пероксида водорода. 

В щелочной среде по мере добавления к метаванадату натрия концентриро¬ 
ванного раствора пероксида водорода окраска раствора последовательно ста¬ 
новится желтой, зеленой, и, наконец, темно-синей, что обусловлено образо¬ 
ванием пероксоанионов [Ѵ0 2 (0— 0) 2 ] 3 , (Ѵ0(0— 0) 3 ] 3 “ и [Ѵ(0— 0) 4 ] 3 ~ соответ¬ 
ственно (см. рис. 3.26). В твердом виде выделены лишь тетрапероксованадаты, 
например К 3 Ѵ0 8 , который получают добавлением концентрированного рас¬ 
твора ортованадата к 30%-му пероксиду водорода: 

К 3 Ѵ0 4 + 4Н 2 0 2 = К 3 Ѵ0 8 + 4Н 2 0 

При нагревании это соединение разлагается со взрывом. 

Таким образом, в сильнощелочной среде при высокой концентрации Н 2 0 2 
существует сине-фиолетовый комплекс [Ѵ(0— 0) 4 ] 3 “, который при пониже¬ 
нии рН последовательно переходит в ионы [Ѵ0(0— 0) 3 ] 3 , [НѴ0(0— 0) 3 ] 2 , 
[Ѵ0 2 (0— 0) 2 ] 3 и [НѴ0 2 (0— 0) 2 ] 2 “. Последние при повышении концентрации 
ванадия димеризуются. В средах, близких к нейтральным, существуют желто¬ 
оранжевые комплексы [Ѵ0(0— О),] , а в кислой среде — красный комплекс 
[Ѵ0(0-0)] + . 
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Пероксосоединения ниобия(Ѵ) и тантала(Ѵ). Сведений о пероксосоедине¬ 
ниях ниобия и тантала значительно меньше. Известно, что при действии на 
твердые ниобаты и танталаты растворов пероксида водорода образуются бес¬ 
цветные пероксосоли, например КМЪ0 4 . При подкислении они превращаются 
в желтый порошок пероксида неизвестного состава, который условно запи¬ 
сывают в виде МЪ 2 0 7 хН 2 0: 

2К1МЪ0 4 + Н 2 50 4 + (х- 1)Н 2 0 = М) 2 0 7 хН 2 0І + К 2 50 4 

По-видимому, он содержит мостиковые группы —ОН— и —О—О—. В кис¬ 
лых средах существуют бесцветные пероксокатионы состава [МЪ0 2 (Н 2 0)] + и 
[Та0 2 (Н 2 0)] + . При рН > 8 и избытке пероксида водорода из водных растворов 
кристаллизуются тетрапероксосоединения: 

МС1 5 + 4Н 2 0 2 + 81МН 3 - Н 2 0 = (1МН 4 )з[М0 8 ] + 5NН 4 С1 + 8Н 2 0 (М = N5, Та) 

Из аммонийных производных обменными реакциями выделены аналогичные соли 
щелочных металлов; например, 1л 3 [КЪ0 8 ] • 7Н 2 0, К 3 [Та0 8 ], С8 3 [№0 8 ]. В них атомы 
ниобия (тантала) имеют координационное число восемь. При осторожном нагрева¬ 
нии тетрапероксиды превращаются в пероксиды другого типа, например и 3 №0 5 7Н 2 0. 
Пероксониобаты и пероксотанталаты при нагревании до 80 °С разлагаются со взры¬ 
вом. 

При действии на растворы пероксометаллатов серной кислоты выделяются гели 
пероксокислот НМЪ0 4 и НТа0 4 , не растворимые в воде. При нагревании до 300 °С они 
теряют пероксидный кислород. В сернокислых растворах в присутствии Н 2 0 2 при по¬ 
ниженном содержании серной кислоты преобладают монопероксокомплексы, при 
средней концентрации Н 2 50 4 — дипероксокомплексы, а в концентрированной сер¬ 
ной кислоте — димеры с двумя терминальными (концевыми) и одной мостиковой 
пероксогруппами. 


3.8. ГАЛОГЕНИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ ПЯТОЙ ГРУППЫ 

Пентагалогениды. Из высших галогенидов ванадия известен лишь фторид 
ѴР 5 — бесцветные легколетучие кристаллы, образующиеся при действии фто¬ 
ра и С1Р 3 на нагретые ванадий или его низшие галогениды (табл. 3.7). 

В парах присутствуют мономерные молекулы ѴР 5 в форме тригональных бипирамид. 
Конденсированный пентафторид состоит из октаэдров [ѴР 6 ], объединенных общими 
вершинами в бесконечные цепи. При обычной температуре вещество медленно пла¬ 
вится в светло-желтую жидкость, заметно проводящую электрический ток. Это связа¬ 
но с частичной самоионизацией: 

2ѴР 5 <=» ѴР 4 + ѴР 6 “ 

Пентафторид ванадия сильно гигроскопичен, во влажном воздухе образует оксо¬ 
фториды, а при действии щелочи — ванадаты: 

ѴР 5 + 60Н~ = ѴО^+ 5Р + ЗН 2 0; А Н° = -590 кДж/моль. 

Это один из самых сильных окислителей и хороший фторирующий агент: он окис¬ 
ляет многие органические соединения до СР 4 , даже при комнатной температуре мед¬ 
ленно разъедает стекло. 
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Некоторые галогениды ванадия 


Таблица 3.7 


Соед и- 

Окраска 

Температура, °С 

Магнитный 

Структура 

нение 

плавления 

кипения 

момент, 
м. Б. 

ѴР 5 

Белая 

20 

48 

0 

Тригональная бипира¬ 
мида в паре и бесконеч¬ 
ные цепи из октаэдров 
[ѴР 6 ], соединенных вер¬ 
шинами, в конденсиро¬ 
ванных фазах 

ѴР 4 

Светло-зеленая 

>150* 


1,68 

Бесконечные цепи из 
октаэдров [ѴР 6 ], соеди¬ 
ненных вершинами в 

слои 

ѴС1 4 

Кирпично-красная 

-26 

148 

1,61 

Молекулярная (тетраэдр) 

ѴВг 4 

Пурпурная 

-23** 

— 

Нет свед. 

» 

ѴР 3 

Зеленая 

1 406 

1 973 

2,55 

Октаэдры [ѴР 6 ], соеди¬ 
ненные вершинами 
в каркас 

ѴС1 3 

Фиолетово-красная 

500** 

— 

2,89 

Слоистая типа РеР 3 

VI з 

Черно-коричневая 

280** 

— 

Нет свед. 

Слоистая типа ВіІ 3 

ѴС1 2 

Светло-зеленая 

910* 

— 

2,92 

Слоистая типа СсЛ 2 

VI2 

Фиолетово-красная 

750** 

— 

3,00 

» 


* Возгоняется. 

** С разложением. 


С фторидами щелочных металлов фторид ванадия(Ѵ) образует гексафторо- 
ванадаты(Ѵ) (например КѴР 6 ) — соли гексафторованадиевой кислоты, неустойчивой 
в водных растворах. В отличие от гексафторотитанатов они разлагаются при нагрева¬ 
нии, а в воде гидролизуются до оксо- или гидроксофторидных комплексов. 

Для ниобия и тантала известны все пентагалогениды, их также получают 
преимущественно взаимодействием простых веществ. Фторидные производ¬ 
ные отличаются по свойствам от других галогенидов ниобия и тантала из-за 
меньшего размера и отсутствия «^-орбиталей у атомов фтора. 

Пентафториды с хорошим выходом получают при фторировании металлов с помо¬ 
щью С1Р 3 и Вгр 3 . Пентахлорид І\ІЪС1 5 количественно переводят в МЪР 5 , действуя без¬ 
водной НР. Пентафториды ниобия и тантала образуют твердые растворы. Кристалли¬ 
ческие соли образованы группами из четырех октаэдров [МР 6 ], сочлененных друг с 
другом двумя вершинами. Эти вещества сильно гигроскопичные, расплываются на 
воздухе, парами воды разлагаются с выделением НР и оксофторидов. 

Удобным методом синтеза хлоридов служит галогенирование высших ок¬ 
сидов парами хлористого тионила, четыреххлористого углерода или хлори¬ 
стого водорода: 

150 °С 

N 6305 + 550С1 2 -» 21М5СІ5 + 550 2 
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Рис. 3.28. Пентагалогениды ниобия: строение кристаллов ІМЬР 5 (а) и ІМЬСЦ ( б)\ длины 
связей и валентные углы в димере ]\ІЬ-,С1 1() (в); мономерная молекула І\ІЬС1 5 в паре (г) 


В этих веществах атомы металла также находятся в центрах октаэдров, кото¬ 
рые связаны либо попарно (хлориды и бромиды), либо по четыре (фториды) 
через галогенидные мостики (рис. 3.28, а, б). В нагретом паре димеры и тетра¬ 
меры распадаются до мономеров с тригонально-бипирамидальной геометри¬ 
ей (рис. 3.28, г). При переходе от фторидов к хлоридам, бромидам и иодидам 
окраска веществ усиливается, что объясняется смещением полосы переноса 
заряда в низкочастотную область спектра. Так, фторид ниобия(Ѵ) бесцвет¬ 
ный, хлорид — желтый, бромид — оранжевый, а иодид — коричневый. 

Все пентагалогениды легко и необратимо гидролизуются водой: 

2ІМЪВг 5 + (п + 5)Н 2 0 = ІЧІЬЮз яН 2 ОІ + ЮНВг 

Для пентагалогенидов характерна льюисова кислотность, которая усилива¬ 
ется в ряду V—N5 —Та и при увеличении электроотрицательности атома гало¬ 
гена. Таким образом, самой сильной кислотой Льюиса среди пентагалогени¬ 
дов является фторид тантала ТаР 5 . Его раствор во фтористом водороде, пред¬ 
ставляющий собой одну из самых сильных суперкислот, проявляет каталити¬ 
ческие свойства в реакциях изомеризации циклоалканов и полимеризации 
ацетиленовых углеводородов. Благодаря наличию вакантных (/-орбиталей пен¬ 
тагалогениды действуют как кислоты Льюиса, образуя комплексы с анион¬ 
ными и нейтральными лигандами: 

МЪР 5 + 2Р- = (N15 Р 7 1 2 

Бензол 

ТаС1 5 + Ьіру -> (ТаСІДЪіру)] 
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Наиболее устойчивы комплексы ниобия и тантала, например К 2 [МЪР 7 ], 
для которых характерны высокие координационные числа. 

Фторониобиевые и фторотанталовые кислоты состава Н[М 2 Р П ] • 4Н 2 0 и Н[МР 6 ] ■ Н 2 0 
(М = N6, Та) могут быть выделены при испарении растворов высших оксидов метал¬ 
лов в плавиковой кислоте. 

В водных растворах галогенидные комплексы подвержены гидролизу до ок- 
согалогенидов, степень которого убывает по мере усиления основных свойств 
соединений металлов пятой группы, т. е. при переходе от ванадия к танталу. 
Так, фторованадаты и фторониобаты уже в водном растворе плавиковой кис¬ 
лоты превращаются в оксоанионы [ѴОР 4 ]~, [МЪОР 5 ] 2 ~ или гидроксоанионы 
[ѴР 4 (ОН) 2 ]“, а гидролиз фторотанталатов становится заметным лишь в горя¬ 
чих водных растворах. Именно это и лежит в основе классического метода 
разделения соединений ниобия и тантала. 

Пентахлорид ниобия ЫЬС1 5 представляет собой желтые игольчатые кристаллы (тем¬ 
пература плавления 205 °С, температура кипения 248 °С), разлагающиеся водой и спир¬ 
том, но хорошо растворимые в хлороформе, четыреххлористом углероде. Его получа¬ 
ют хлорированием оксида ниобия(Ѵ) при температуре выше 600 °С: 

]\[Ь 2 0 5 + 5С + 5С1 2 = 2і\ІЬС1 5 + 5СО 

При более низкой температуре реакция заканчивается на стадии оксохлорида ЫЬОС1 3 
(температура сублимации 335 °С), кристаллизующегося из пара в виде рыхлой белой 
массы, напоминающей вату, или в форме белых с шелковистым блеском игольчатых 
кристаллов. Это вещество чрезвычайно гигроскопично, при сильном нагревании раз¬ 
лагается на смесь высших оксида и хлорида: 

5]МЬОС1 3 = ]\[Ъ 2 0 5 + ЗІЧГЬС1 5 

Тетрагалогениды. Из тетрагалогенидов ванадия известны все кроме иодида. 
Тетрафторид ѴР 4 в виде желто-коричневого порошка получают фторировани¬ 
ем тетрахлорида безводным НР. Тетрафторид ѴР 4 сильно гигроскопичен, в 
воде образует синий раствор: 

ѴР 4 + Н 2 0 Ѵ0 2+ + 4Р-+ 2Н + ; Д Н° = -115 кДж/моль. 

Вещество термически нестабильно и при температуре 100— 120 °С в вакуу¬ 
ме диспропорционирует*: 

2ѴР 4 = ѴР 5 + ѴР 3 

В результате выпаривания раствора диоксида ванадия в плавиковой кислоте выде¬ 
лены темно-синие сильно гигроскопичные кристаллы гексафторованадиевой(ІѴ) кис¬ 
лоты Н 2 [ѴРб] • 7Н 2 0. В жидком 8еР 4 фторидами КР и СкР осаждаются кристаллы 
гексафторованадатов(ІѴ) К 2 [ѴР 6 ] и Ск 2 [ѴР 6 ]. 

Хлорид ѴС1 4 представляет собой вязкую красно-коричневую жидкость, при 
кипячении выделяющую хлор и постепенно превращающуюся в трихлорид. 
Он медленно разлагается уже при комнатной температуре. В газовой фазе при 
температуре 200 °С мономерен, молекула имеет форму правильного тетраэдра 
(V—С1 0,203 нм). Тетрахлорид ванадия получают хлорированием ванадия, ѴС1 3 


* Аналогично ведет себя при нагревании тетрафторид ниобия 1МЬР 4 . 
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или взаимодействием ванадиевого ангидрида с хлористым тионилом, хлори¬ 
дами серы, парами четыреххлористого углерода: 

Ѵ 2 0 5 + 5ССЦ = 2ѴС1 4 + 5СОС1 2 + С1 2 

При попадании в воду вещество мгновенно гидролизуется, образуя синий 
раствор хлорида ванадила: 

ѴС1 4 + Н 2 0 = ѴОС1 2 + 2НС1 

Тетрахлорид ванадия растворим во многих органических растворителях; во¬ 
дородом и серой восстанавливается до ѴС1 3 , алюминием — до металла, 
с натрием взрывает. 

Бромид ванадия(ІѴ) обладает похожими свойствами, однако он устойчив 
только ниже температуры -23 °С. В отличие от тетрафторида галогениды ѴС1 4 и 
ѴВг 4 при нагревании распадаются с выделением свободных галогенов и трига- 
логенидов ѴХ 3 , поэтому при синтезе приемник необходимо сильно охлаж¬ 
дать. 

Тригалогениды. Соединения ванадия(ІП) с галогенами представляют собой 
вещества со слоистой структурой. Все тригалогениды за исключением фторида 
могут быть получены галогенированием ванадия при температурах, когда выс¬ 
шие галогениды термически неустойчивы. 

Трихлорид ванадия образуется в виде гигроскопичных тонких фиолетовых 
чешуек при термическом разложении тетрахлорида (170 °С), нагревании ва¬ 
надиевого ангидрида с хлоридами серы, взаимодействии ванадия с жидким 
хлором, кипячении оксохлорида ѴОС1 3 с порошком серы, термическом раз¬ 
ложении ѴОС1. Он хорошо растворим в воде и этиловом спирте, из водного 
раствора кристаллизуется в виде зеленого гексагидрата ѴС1 3 6Н 2 0, представ¬ 
ляющего собой хлороаквакомплекс [ѴС1 2 (Н 2 0) 4 ]С1 • 2Н 2 0. При нагревании на 
воздухе гидрат превращается в смесь оксохлорида ѴОС1 и оксида ванадия(Ѵ): 

ЗѴС1 3 6Н 2 0 + О, = ѴОС1 + Ѵ 2 0 5 + 8НС1 + 14Н 2 0 

Безводный хлорид начинает разлагаться при 600 °С: 

2ѴС1 3 = 2ѴС1 2 + С1 2 

Он сильно гигроскопичен, парами воды полностью разлагается на Ѵ 2 0 3 и 
НС1. 

В водных подкисленных растворах галогенидов щелочных металлов образуются ком¬ 
плексные соли, например С8 2 ѴС1 5 4Н 2 0, С8 3 ѴС1 6 4Н 2 0*. Они не являются пентахло¬ 
ро- или гексахлорованадатами, а представляют собой комплексные соли, содержащие 
/яранс-дигалотетраакваванадат(ІІІ)-ионы, которые присутствуют и в гексагидратах. 
Безводные гексахлорованадаты(ІІІ), например К 3 [ѴС1 6 ], получают сплавлением три¬ 
хлорида ванадия с хлоридами щелочных металлов. 

Трифторид ванадия кристаллизуется из водных растворов в виде темно-зеленого 
тригидрата ѴР 3 ЗН 2 0, имеющего молекулярное строение** (рис. 3.29). Его получают 


* МсСагіИу Л У., \.сш$епЪиг%ег У. С., ЗсИгеіпег М. А/., КоИгег О. С. // Іпог§. СНет. — 1981. — V. 20. — 
Р. 1571. 

** Мооіі А, 5сИ\ѵа>т А // Асіа Сгу$1. С. — 1991. — V. 47. — Р. 1534. 
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Фѵ Эр Оо#н 

Рис. 3.29. Строение фторидов ванадия: 
а - ѴР 3 ; б - ѴР 3 (Н 2 0) 3 

растворением оксида ванадия(ІІІ) в плавиковой кислоте. При нагревании без доступа 
воздуха он гидролизуется, превращаясь в оксофторид ѴОР. Безводный фторид вана- 
дия(ІІІ) получают термическим разложением гексафторованадата(ІІІ) аммония или 
взаимодействием ванадиевого ангидрида с избытком твердого фторида аммония (см. 
рис. 3.29): 


ЗѴ 2 0 5 + 18ІМН 4 Р = 6ѴР 3 + 14ІЧГН 3 + 21Ч 2 + 15Н 2 0 

Фторованадаты(ІІІ), например К 3 [ѴР 6 ], могут быть выделены также из водных раст¬ 
воров. Многие из них устойчивы примерно до 1 000 °С. 

Трибромид и трииодид ванадия менее устойчивы по сравнению с фторидом и 
хлоридом. Черно-зеленые кристаллы ѴВг 3 начинают диспропорционировать при тем¬ 
пературе 320 °С. Из водного раствора, имеющего зеленую окраску, кристаллизуется 
ѴВг 3 6Н 2 0. С жидким и газообразным аммиаком бромид образует светло-коричневый 
аммиакат [Ѵ(ІМН 3 ) 6 ]Вг 3 . Черно-коричневый трииодид VI 3 можно также синтезировать 
реакцией Ѵ 2 0 5 или Ѵ 2 0 3 с расплавом А1І 3 в вакууме при температуре 230 °С или взаи¬ 
модействием карбонила Ѵ(СО) 6 с разбавленным толуольным раствором иода. Подобно 
бромиду иодид сильно гигроскопичен, легко растворяется в воде, из раствора выделя¬ 
ется в виде гидрата ѴІ 3 6Н 2 0. Вещество окисляется кислородом воздуха при 125 °С с 
отщеплением иода; с хлором реагирует уже при комнатной температуре. 

Дигалогениды. В дигалогенидах ванадия степень ионности связи значитель¬ 
но выше, чем в остальных галогенидах, о чем свидетельствуют их высокие 
температуры плавления и низкая летучесть (возрастает от фторида к иодиду). 
Так, дифторид ѴР 2 еще при 1 000 °С имеет низкое давление пара, тогда как 
трифторид возгоняется при 800 °С, а давление пара пентафторида достигает 
атмосферного при 48 °С. Галогениды ванадия(П) представляют собой кри¬ 
сталлические вещества, растворимые в воде с образованием фиолетовых рас¬ 
творов. Они являются сильными восстановителями, на воздухе превращаются 
в оксо- или гидроксосоединения ванадия(Ш). Общим методом получения ди¬ 
галогенидов служит восстановление тригалогенидов водородом: 

500 °С 

ѴВг 3 + '/ 2 Н 2 -» ѴВг 2 + НВг 

Ди иодид и дибромид также могут быть получены из простых веществ и 
термическим разложением соответствующих тригалогенидов, а дихлорид — 
взаимодействием ванадия с хлороводородом при температуре 1 000 °С. Все ди- 
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Галогенидные кластеры ниобия и тантала 

Тетрагалогениды и низшие галогениды ниобия и тантала в отличие от ана¬ 
логичных соединений ванадия содержат связи металл—металл, т.е. представля¬ 
ют собой кластеры. В тетра галоген идах, построенных бесконечными одномер¬ 
ными цепями из сочлененных ребрами октаэдров |ЫЬС1 6 ], атомы металла внут¬ 
ри цепей попарно сдвинуты из центров октаэдров друг к другу с образованием 
димерных группировок |І\ІЬ 2 С1 8 ] с с1 а —^„-связями N6—N6, на образование ко¬ 
торых указывает диамагнетизм соединения. Октаэдры [ІМЬС1 6 ] дополнительно 
связаны друг с другом галогенидными мостиками (рис. 3.30, а). 

Тетрагалогениды получают восстановлением высших галогенидов водоро¬ 
дом или ниобием (танталом): 

2ІМЪСІ, + Н 2 '= 2ІМЬС1 4 + 2НС1 



д 

Рис. 3.30. Кластерные галогениды ниобия: 
а — октаэдры [ІМЬСу в тетрагалогениде МЬС1 4 ; б — МЬіС1 8 ; в, г — [ІЧЬ 6 С1, 2 |"*; д — N8,,!,, 
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Тетрагалогениды представляют собой сильно гигроскопичные порошки, раз¬ 
лагающиеся водой с образованием неустойчивых синих растворов, предполо¬ 
жительно содержащих ионы [М 3 0 4 (Н 2 0)„] 4+ . При нагревании тетрахлориды дис- 
пропорционируют: 

2МС1 4 = МС1 3 + МС1 5 Т 

Состав низших галогенидов ниобия и тантала, образующихся при восста¬ 
новлении пентагалогенидов натрием или алюминием, не соответствует про¬ 
стейшим представлениям о валентности. В структуре веществ, условно называе¬ 
мых тригалогенидами, атомы галогена образуют плотнейшую гексагональную 
упаковку, в которой половина октаэдрических пустот заполнена атомами ме¬ 
талла. Это соответствует составу М 3 Х 8 , где М = N 6 , Та; X — галоген. Атомы М 
соединены друг с другом в треугольники связями металл—металл (рис. 3.30, б). 
При более полном восстановлении образуются вещества, содержащие кластеры 
[М 6 Х І2 ]" + , в которых атомы металла прочно связаны друг с другом в октаэдры, 
а над каждым ребром октаэдра находится мостиковый ц 2 -атом галогена 
(рис. 3.30, в, г). Отдельные октаэдры связаны друг с другом общими атомами 
галогена. В зависимости от числа таких связок образуются галогениды разного 
состава; например, М 6 Х |5 или [М 6 Х | 2 ]Х 3 (соответствует МХ 25 ), М 6 Х И или 
[М 6 Х ! 2 ]Х 2 (соответствует МХ 2 33 ). В иодиде ниобия N 65 !,, (соответствует N61, 83 ) 
октаэдр из атомов ниобия находится в центре куба, образованного атомами 
иода (рис. 3.30, д). 

Многие из этих веществ не только не разрушаются водой, но и хорошо в ней 
растворимы. При этом содержащиеся в них кластерные ионы переходят в ра¬ 
створ без изменений. Так, хлорид Та 6 С1 |4 кристаллизуется в виде гидрата 
Та 6 С1 | 4 8Н 2 0. Из его водного раствора ионами серебра удается осадить лишь 
атомы хлора, не входящие в кластер. При окислении этого соединения иодом 
образуется желтый [Та 6 С1 ! 2 ]С1 3 , а при действии более сильных окислителей (хло¬ 
ра, пероксида водорода) — красно-коричневый раствор, содержащий ионы 
[Та 6 С1 )2 ] 4+ . Эти соединения в свою очередь могут быть восстановлены в подкис¬ 
ленном водном растворе ванадием(П) или хромом(ІІ) без изменения состава 
кластера: 

Л 0,83 В 1,12 В 

[ЫЬ 6 С1 і2 ] 2+ -> [№ 6 С1 |2 ] 3+ -> [МЬ 6 С1 і2 ] 4+ 

(зеленый) (желтый) (красно-коричневый) 

Л 0,49 В 0,83 В 

[Та 6 С1 12 ] 2+ -> [Та 6 С1 12 ] 3+ -> [Та 6 С1 і2 ] 4+ 

(зеленый) (желтый) (красно-коричневый) 


Оксохлориды ванадия 

Все элементы пятой группы образуют оксогалогениды, которые можно рас¬ 
сматривать как продукт замещения части атомов кислорода в оксиде на атомы 
галогена. Наиболее известны оксохлориды ванадия (табл. 3.8). 

Оксохлорид ванадия(ІІІ) ѴОС1 химически инертен: он не растворяется в 
воде, не взаимодействует с растворами кислот и щелочей, разлагаясь лишь при 
обработке горячими концентрированными растворами кислот-окислителей. При- 
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Таблица 3.8 

Оксохлориды ванадия 


Степень 

окисле¬ 

ния 

ванадия 

Соеди¬ 

нение 

Окраска 

Темпе¬ 

ратура 

плавле¬ 
ния, °С 

Метод получения 

+3 

ѴОС1 

Коричневая 

600* 

Ѵ 2 0 3 + ѴС1 3 = ЗѴОС1 

+4 

ѴОС1 2 

Зеленая 

300* 

2ѴОС1 3 + 2п = 2ѴОС1 2 + 2пС1 2 
Ѵ 2 0 5 + ЗѴС1 3 + ѴОС1 3 = 6Ѵ0С1 2 
ѴОС1 + ѴОС1 3 = 2ѴОС1 2 

+5 

ѴОС1 3 

Желтая 

_77** 

Ѵ 2 0 5 + 350С1 2 = 2ѴОС1 3 + 350 2 
2Ѵ 2 0 3 + 6С1 2 = 4ѴОС1 3 + 0 2 
2ѴС1 3 + 0 2 = 2ѴОС1 3 

+5 

Ѵ0 2 С1 

Оранжево-красная 

150* 

ѴОС1 3 + С1 2 0 = Ѵ0 2 С1 + 2С1 2 
2ѴОС1 3 + 20 3 = 2Ѵ0 2 С1 + 20 2 + 2С1 2 


* С разложением. 

** Температура кипения ѴОС1 3 127 °С. 


чина заключается в высокой энергии кристаллической решетки. При темпера¬ 
туре выше 600 °С это вещество диспропорционирует на оксид Ѵ 2 0 3 и хлорид 
ѴС1 3 . 

Оксохлорид ванадия(ІѴ), или хлористый ванадил, при растворении в воде 
дает ярко-синие растворы, из которых может быть выделен гидрат. Из раство¬ 
ров в донорных растворителях, таких как пиридин, вещество кристаллизуется в 
виде сольватов. При температуре около 300 °С безводный ѴОС1 2 диспропорцио¬ 
нирует на ѴОС1 3 и ѴОС1. 

Высший оксохлорид ванадия ѴОС1 3 представляет собой желтую прозрачную 
жидкость с резким запахом. Он устойчив лишь в сухой атмосфере, а в присут¬ 
ствии водяного пара гидролизуется: 

2ѴОС1 3 + (3 + х)Н 2 0 = Ѵ 2 0 5 хН 2 0 + 6НС1 

В зависимости от концентрации раствора образуются различные изополи- 
ванадаты, соли оксованадия(Ѵ). Все эти вещества по мере самоподкисления 
раствора постепенно окисляют хлорид-ионы, восстанавливаясь до солей ва¬ 
надила. 

Таким образом, с увеличением степени окисления склонность оксохлори- 
дов к гидролизу возрастает. Взаимодействием оксохлорида ванадия со спиртами 
получены алкоксиды ѴО((Ж ) 3 — летучие жидкости или легко возгоняющиеся 
кристаллы, состоящие из димерных молекул. В избытке воды они гидролизуют¬ 
ся с образованием красного геля состава Ѵ 2 0 5 18Н 2 0. 

С хлоридами щелочных металлов оксохлорид ванадия(Ѵ) образует оксо- 
хлорованадаты(Ѵ), которые при нагревании восстанавливаются: 

2К 2 [ѴОС1 5 ] = 2К 2 [ѴОС1 4 ] + С1 2 

Получают ѴОС1 3 действием хлороводорода на оксид ванадия(Ѵ). Реакцию 
проводят в присутствии фосфорного ангидрида, необходимого для связывания 
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образующейся воды. При взаимодействии оксохлорида ванадия(Ѵ) с озоном 
были получены оранжевые кристаллы хлорида диоксованадия(Ѵ) Ѵ0 2 С1. Они 
разлагаются водой. 

Для ниобия и тантала также выделены и изучены многочисленные оксо¬ 
хлориды: 

М + 2МС1 5 + М 2 0 5 = 5МОС1 2 (М = N 6 , Та) 

М 2 0 5 + 6НС1 = 2МОС1з + ЗН 2 0 (М = N6, Та) 

21 \[ЬОС1 3 '= і\іьо 2 сі + 1\[ЬС1 5 Т 
МОСІз + 4М 2 0 5 = ЗМ 3 0 7 С1 (М = N6, Та) 

4ЫЬОС1 3 + 5Н 2 0 = ЫЬ 4 0 9 С1 2 + 10НС1 


галогениды при кристаллизации из водных растворов образуют кристаллогид¬ 
раты: ѴР 2 4Н 2 0, ѴС1 2 4Н 2 0, ѴВг 2 6Н 2 0, Ѵ1 2 - 6Н 2 0. В безводных условиях син¬ 
тезированы и комплексные галогениды ванадия(П), например СзУС1 3 , КѴР 3 *. 

Из-за летучести и термической нестабильности при высоких температурах 
дииодид используют для получения чистого ванадия (процесс ван Аркеля— 
де Бура). При температуре около 750 °С в вакууме Ѵ1 2 термически диссоцииру¬ 
ет на простые вещества; выше 1 000 °С осаждается на стенках в виде металли¬ 
ческого зеркала. Глубокую очистку осуществляют путем синтеза Ѵ1 2 из про¬ 
стых веществ при температуре 800 — 900 °С внутри специального нагреваемого 
снаружи металлического контейнера, возгонки дииодида из сферы реакции и 
его разложения на раскаленной металлической нити при 1 400 °С. 


3.9. СУЛЬФИДЫ И ТИОСОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ пятой ГРУППЫ 

При пропускании сероводорода через подкисленные растворы ванадатов(Ѵ) 
осадки сульфидов не образуются, а происходит постепенное восстановление 
ванадия до соединений ванадила: 

2№ 3 Ѵ0 4 + Н 2 8 + 5Н 2 80 4 = 2Ѵ080 4 + 8 + 6Н 2 0 + 3№ 2 80 4 

Реакция протекает медленно на холоду и ускоряется при нагревании. Суль¬ 
фид аммония в слабокислой среде осаждает бурый сульфид Ѵ 2 8 5 , который 
медленно растворяется в избытке реактива. 

В щелочной среде раствор окрашивается в фиолетово-красный цвет, вы¬ 
званный образованием тиованадата(Ѵ): 

4№ 2 8 + № 3 Ѵ0 4 + 4Н 2 0 = № 3 Ѵ8 4 + 8№ОН 

Тиованадат-ион представляет собой правильный тетраэдр с длиной связи 
V—8, равной 0,216 нм, что свидетельствует о наличии сильного л-связывания 


* ІѴіПіатзоп К. К, Воо IV. О .У. // Іпог§. СИет. — 1977. — V. 16. — Р. 646. 
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(рис. 3.31, а). Тиованадаты щелочных металлов* М 3 Ѵ$ 4 могут быть получены 
сплавлением простых веществ в запаянной ампуле. Они служат исходными 
веществами для синтеза многих содержащих серу соединений ванадия, в том 
числе моделирующих координационное окружение атома ванадия в ванадие¬ 
вой нитрогеназе, построенной аналогично хорошо известному молибденсо¬ 
держащему белку и также участвующей в связывании азота воздуха. 

При подкислении тиованадаты разрушаются, и из раствора выпадает бу¬ 
рый осадок сульфида Ѵ 2 $ 5 : 

2(МН 4 ) 3 Ѵ$4 + 6НС1 = Ѵ 2 $ 5 І + 6МН 4 С1 + ЗН 2 $Т 

Сульфид Ѵ 2 $ 5 разлагается кислотами-окислителями, щелочами, карбона¬ 
тами; растворим в растворах сульфидов: 

Ѵ 2 $ 5 + 6№ 2 С0 3 + 4Н 2 0 = № 3 Ѵ8 4 + № 3 Ѵ0 4 + 6№НС0 3 + Н 2 $ 

Ѵ 2 $ 5 + 3(МН 4 ) 2 $ = 2(МН 4 ) 3 Ѵ$ 4 

Препаративный метод получения высшего сульфида ванадия заключается 
в термическом разложении тиованадата аммония, который образуется при 
насыщении сероводородом раствора ванадата и гидросульфида аммония: 

2№ 3 Ѵ0 4 + 8МН 4 Н$ + 6Н 2 $ = 2(МН 4 ) 3 Ѵ8 4 + 6№Н8 + 2>^Н 3 + 8Н 2 0 

120 °С 

2(МН 4 ) 3 Ѵ$ 4 -» Ѵ 2 $ 5 + 6Г4Н 3 Т + ЗН,8Т 

При нагревании сульфида ванадия(Ѵ) до 300 °С он превращается в суль¬ 
фид Ѵ 2 $ 3 , устойчивый к действию концентрированной соляной кислоты. Строе¬ 
ние этих соединений до сих пор неизвестно. 

Помимо ортотиованадатов синтезированы политиованадаты. Из раствора 
(МН 4 ) 3 Ѵ$ 4 действием Н 2 $ выделена соль (МН 4 ) 4 Ѵ 2 $ 9 . 


* Нагтоп А. Т„ НаѵюгіН О. \Ѵ. // і. СНет. $ос. ПаІІоп Тгапя. — 1986. — Р. 1405; Ш (9. // Іпогё- 
СНет. — 1997. — V. 36. — Р. 214; Кіерр I К. О., СаЫ О. // Еиг. 3. 8о1іс1 Зіаіе Іпогё. СИет. — 1997. — 
V. 34. - Р. 1143. 
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В литературе описаны многочисленные сульфиды ванадия. Всего на фазовой диа¬ 
грамме системы ванадий—сера найдено около 20 фаз, начиная от низшего сульфида 
Ѵ-,8 и заканчивая тетрасульфидом Ѵ(8 2 ) 2 , наиболее богатым серой (минерал патро¬ 
нит Ѵ5 4 ) (рис. 3.32). Многие из них не имеют стехиометрического состава. Все эти 
вещества образуются при высокотемпературном отжиге смеси простых веществ или 
по реакции между оксидом ванадия(ІІІ) и сероводородом при температуре 700°С. 
Они представляют собой серые или черные порошки, устойчивые к действию раз¬ 
бавленных кислот, но реагирующие с концентрированными растворами и расплавами 
щелочей. 

При действии на ванадаты(ІѴ) сероводорода в щелочном растворе также 
образуются тиосоли, но их состав и строение неизвестны. Хотя сульфид Ѵ$ 2 
получен, по-видимому, он образуется только в отсутствие воды, а подкисле¬ 
ние растворов тиованадатов(ІѴ) приводит к образованию осадков серы и низ¬ 
ших сульфидов переменного состава. Из тиованадатов(ІѴ) к настоящему вре¬ 
мени охарактеризованы лишь несколько, например ВаѴ$ 3 , образованный из 
октаэдров [Ѵ$ 6 ], соединенных общими гранями в цепи (рис. 3.31, б). Описаны 
также комплексы, в состав которых входит группировка Ѵ=8, аналогичная 
катиону ванадила. 

При нагревании порошков ниобия или тантала с серой в зависимости от 
условий образуются моносульфиды М8 со структурой типа арсенида никеля, 
дисульфиды нестехиометрического состава, например М$ 2 , и полисульфиды, 
например М5 3 . Получен ряд промежуточных фаз. Высшие сульфиды ниобия и 
тантала неизвестны. При нагревании на воздухе выше 300 °С сульфиды окисля¬ 
ются до пентаоксидов. 

Нагреванием порошков металлов с хлоридами серы могут быть получены сульфо¬ 
хлориды, например 1МЬ$ 2 С1 2 . Все эти вещества устойчивы на воздухе, а большинство 
из них — и в растворах кислот-неокислителей. В последние годы синтезированы разно¬ 
образные тиониобаты и тиотанталаты. В присутствии ионов с небольшим радиусом 
(Ьі + ) кристаллизуются простейшие ортотиониобаты (Іл 3 1МЬ$ 4 ), в то время как под 
действием крупных органических катионов из растворов выделяются изополисоеди¬ 
нения, например [(С 4 Н9) 4 М]1МЬ 6 $і7. Синтез этих соединений проводят в ацетонитри¬ 
ле исходя из алкоголятов, а источником серы служит ди(триметилсилил)сульфид 
[(СН 3 ) 3 8 і] 2 8 *. 


* 8оІа Вег%1. М„ Ноіт В. Н. // Іпог§. Сііет. — 1985. - V. 24. - Р. 1706; Іее 8. С, Ноіт В. Н. // 
.1. Атег. Сііет. 5ос. — 1990. — V. 112. — Р. 9654; Іее 8. С, іи., МІгсИеШ. С., Ноіт В. Н. // Іпогв. Сііет. — 
1992.-V. 31.- Р. 4333. 


163 



ЗЛО. БИНАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЯТОЙ ГРУППЫ 

С НЕМЕТАЛЛАМИ 

Гидриды металлов пятой группы представляют собой хрупкие серые или 
черные порошки переменного состава, образующиеся при взаимодействии ме¬ 
таллов с водородом. Ванадий, например, начинает поглощать водород уже 
при комнатной температуре, сначала с образованием твердого раствора, а за¬ 
тем — фазы моногидрида. Моногидрид ѴН — черный порошок, устойчивый на 
воздухе, но разрушающийся под действием кислот-окислителей. При темпера¬ 
туре около 1 000 °С он разлагается на простые вещества (рис. 3.33), что исполь¬ 
зуют для производства ванадиевых порошков. При гидрировании металлов под 
высоким давлением получены фаза ѴН, 77 , а также дигидриды ниобия и тантала 
МН 2 со структурой флюорита. Они легко распадаются с выделением водорода. 

При восстановлении металлов пятой группы углеродом или монооксидом 
СО образуются твердые карбиды МС и МС 2 , устойчивые к действию неокис¬ 
ляющих кислот. Они отличаются исключительной твердостью и тугоплавко¬ 
стью — их температуры плавления превышают 3 000 °С (для ТаС 3 880 °С). Из них 
наибольшее значение имеет карбид ниобия N60 благодаря способности обра¬ 
зовывать тонкие пленки на многих материалах, включая графит. Слой этого 
вещества толщиной всего 0,5 мм защищает от коррозии даже при высоких 
температурах. Такие покрытия используют в ракетах и турбинах, а также на¬ 
носят на рабочую поверхность режущих инструментов с целью увеличения 
твердости стали. Пленки карбида ниобия получают, пропуская углеводороды 
над раскаленным ниобием или восстанавливая пары галогенидов ниобия уг¬ 
леводородами. Известны также низшие карбиды, например М 2 С, М 6 С 5 . 

Среди нитридов ванадия (VN и Ѵ^) наиболее важен VN со структурой 
галита, который образуется в виде серо-фиолетового порошка при взаимо¬ 
действии простых веществ, а также в результате реакции аммиака с раскален¬ 
ным ванадием: 

1 000 °с 

2Ѵ + 2NНз-> 2VN + ЗН 2 

или разложения гексафторованадата(ІІІ) 
аммония. Нитрид VN химически устойчив, 
разрушается только при кипячении с азот¬ 
ной кислотой и растворами щелочей с вы¬ 
делением аммиака. 

Нитриды ниобия и тантала, образующи¬ 
еся из простых веществ, гидридов, оксидов 
и хлоридов в токе азота или аммиака, отно¬ 
сятся к фазам внедрения и поэтому имеют 
широкие области гомогенности. Наиболее 
близки к стехиометрическому составу мо¬ 
нонитриды ІѴШ, характеризующиеся поли¬ 
морфизмом. При нагревании на воздухе они 
постепенно переходят в высшие оксиды че¬ 
рез стадии образования оксонитридов. Нит¬ 
риды обладают электронной проводимостью 



Рис. 3.33. Растворимость водорода в 
металлах пятой группы в зависимо¬ 
сти от температуры: 

/ - N5; 2 - V; 3 - Та 
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Рис. 3.34. Фазовая диаграмма 
системы ванадий —бор 


Содержание В, мае. % 



Рис. 3.35. Фазовая диаграмма 
системы ниобий —бор 


Содержание В, мае. % 
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и сверхпроводимостью. Наиболее высокую критическую температуру (13— 15 К) 
имеет нитрид ниобия N614. 


Контрольные вопросы 

1. На конкретных примерах покажите, что химическая активность простых веществ 
в пятой группе убывает с ростом порядкового номера. Чем это вызвано? 

2. Предложите метод синтеза оксодипероксокарбонатованадата(Ѵ) калия. Выска¬ 
жите предположение о его строении, окраске, химических свойствах (отношению к 
растворам кислот, щелочей, нагреванию). 

3. Оксид ванадия(Ѵ), полученный нагреванием ванадата аммония в тигле, закры¬ 
том крышкой, имеет темный цвет. Чем обусловлена такая окраска? Напишите уравне¬ 
ние реакции. 

4. Перхлорат ванадия(ІІ) Ѵ(С10 4 ) 2 - 6Н 2 0 представляет собой красно-фиолетовые 
кристаллы, хорошо растворимые в воде. Предложите метод его получения, охаракте¬ 
ризуйте его свойства. 

5. Какой из атомов в веществе ѴР0 4 - 2Н 2 0 имеет координационное число шесть? 
С чем это связано? 

6. В водных растворах смеси ортованадата и метасиликата натрия методом спектро¬ 
скопии ядерного магнитного резонанса на ядрах І7 0 и 5І Ѵ зафиксировано образование 
ванадосиликатов состава №з[Н 2 Ѵ§і0 7 ]*. Выскажите аргументированное предположе¬ 
ние о строении аниона и изобразите его структуру. 

7. Почему низшие галогениды ниобия и тантала значительно отличаются от низ¬ 
ших галогенидов ванадия? 

8. Сколько граммов хлорида серебра образуется при действии на 100 мл 0,1 М 
водного раствора Та 6 С1 и избытка нитрата серебра? 

9. При хранении оксохлорида ванадия(Ѵ) на воздухе в неплотно закрытом бюксе 
образовалась жидкость ярко-синего цвета. Напишите уравнения реакций. Как превра¬ 
тить образовавшийся продукт обратно в оксохлорид? Предложите синтез в минималь¬ 
ное число стадий. 

10. Хлорид ниобия(Ѵ) разлагается водой с образованием белого осадка гидратиро¬ 
ванного оксида ниобия(Ѵ), однако при растворении в концентрированной соляной 
кислоте образует прозрачный раствор, который не разрушается даже при сильном 
разбавлении водой. Приведите объяснение и предложите метод получения оксида 
ниобия(Ѵ) из солянокислого раствора пентахлорида. 

11. При взаимодействии пентахлорида ниобия с цианидами образуются ионы 
[ЫЬС1 5 (СЫ)]~, в которых координационное число металла равно 6. На какие свойства 
высших галогенидов металлов пятой группы указывает эта реакция? Почему низшие 
галогениды ниобия не вступают в подобную реакцию? 

12. Предложите, как химическим путем слиток тантала можно превратить в тонкий 
порошок. 

13. При охлаждении в суспензию тантала в броме по каплям вводят избыток ВгР 3 . 
При этом образуется соединение состава (ВгР 2 )ТаР 6 . Предскажите геометрическую 
форму его катиона. 

14. На рис. 3.34 изображена фазовая диаграмма системы V—В. Определите составы 
образующихся боридов и укажите, какие из них плавятся конгруэнтно. Определите 
область состава расплава, из которого можно получить кристаллы моноборида. 

15. На рис. 3.35 изображена фазовая диаграмма системы N6—В. Рассчитайте число 
степеней свободы в точках А, Е , й. Изобразите кривую охлаждения расплава состава 
60 % В и укажите на ней фазы, сосуществующие при температуре 1 500 °С. 


Но\ѵагіИ О. \ѴНа5^іп§5^.^. //РСйет. Зое. Оакоп Тгап§. — 1996. — Р. 4189. 



Глава 4 

ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ШЕСТОЙ ГРУППЫ 


4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В состав шестой группы Периодической системы входят хром 24 Сг, молиб¬ 
ден 42 Мо, вольфрам 74 \У и радиоактивный металл сиборгий Ш6 5§. Хром встре¬ 
чается в природе в виде четырех стабильных изотопов, из которых преоблада¬ 
ет 22 Сг (83,8 %). Природные молибден и вольфрам представляют сложную смесь 
семи и пяти изотопов соответственно, большинство из которых встречается в 
земной коре в сопоставимых количествах. Так, доминирующий нуклид мо¬ 
либден-98 составляет всего 24% от общего числа атомов молибдена. 

В 1778 г. шведский химик К. Шееле получил из минерала молибденита Мо5 2 оксид 
Мо0 3 , при восстановлении которого углем четырьмя годами позднее Р.Хьельм выде¬ 
лил новый элемент — молибден. Название его происходит от греческого цоТдэрбод — 
свинец. Это связано с тем, что такие мягкие материалы, как графит, свинец и молиб¬ 
денит использовали ранее как грифели для письма. 

В 1781 г. К. Шееле и Т. Вергман выделили оксид нового элемента из минерала Са\У0 4 
(шеелита). Спустя два года испанские химики — братья Дж. и Ф. д’Элуар показали, что 
тот же элемент входит в состав минерала вольфрамита (Ре, Мп)\Ѵ0 4 . Его название 
происходит от немецкого \Ѵо1Г КаЬт — волчья пена. Средневековые металлурги гово¬ 
рили, что вольфрамит пожирает олово, как волк овцу. При выплавке олова большое 
количество металла терялось, переходя в шлак. Это было вызвано тем, что вольфра¬ 
мит, сопутствующий касситериту, препятствовал восстановлению олова. Восстанов¬ 
лением вольфрамита углем они и получили новый металл, названный вольфрамом. 

В 1797 г. французский химик Л. Воклен изучал свойства оранжево-красного мине¬ 
рала крокоита РЬСЮ 4 , присланного ему из Сибири русским геологом М.Палласом. 
При кипячении минерала с поташом он получил желтый раствор: 

ЗРЬСг0 4 + ЗК 2 СО, + Н,0 = РЬ,(С0 3 ) 2 (0Н) 2 1 + ЗК 2 Сг0 4 + С0 2 Т 

из которого выделил хромат калия, затем хромовый ангидрид и, наконец, восстанов¬ 
лением ангидрида Сг0 3 углем — новый металл хром. Название этого элемента проис¬ 
ходит от греческого хрйра — цвет, краска и связано с разнообразием окраски его 
соединений. Минерал хромит РеСг 2 0 4 , важнейшее современное сырье для производ¬ 
ства хрома, был найден на Урале в 1798 г. 

Сиборгий впервые был получен в 1974 г. американскими учеными под руковод¬ 
ством А. Гиорсо в Беркли (США) и группой Г. Н.Флёрова в Дубне (СССР). Синтез 
элемента в количестве нескольких атомов американские физики проводили по реакции 

'«О + + 4ф; 
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Методом газовой хроматографии было доказано, что оксогалогениды сиборгия 
сходны с аналогичными соединениями молибдена и вольфрама. Под действием смеси 
азотной и плавиковой кислот сиборгий образует нейтральные или анионные фтори¬ 
ды, что отличает его от урана, для которого в этих условиях получены катионные 
комплексы. Период полураспада наиболее долгоживущего изотопа 266 8§ равен 27,3 с. 
Элемент назван в честь американского физика и химика Г.Сиборга. 

Следуя общим тенденциям заполнения ^/-подуровня при движении по пе¬ 
риоду для элементов шестой группы (табл. 4.1) нужно было бы предположить 
конфигурацию валентных электронов в основном состоянии (п - 1 )с1 4 т 2 , что, 
однако, реализуется только в случае вольфрама. В атомах хрома и молибдена 


Таблица 4.1 

Свойства элементов шестой группы 


Свойство 

Сг 

Мо 

\Ѵ 

Заряд ядра 

24 

42 

74 

Атомная масса 

51,9961 

95,94 

183,84 

Число стабильных изотопов 

4 

7 

5 

Электронная конфигурация 

[Агр^/ЧД 

(Кг]4</ 5 5Д 

[Хе14/ І4 5і/ 4 6і 2 

Энергия ионизации, кДж/моль: 




первая 

653,20 

684,08 

769,95 

вторая 

1 592,0 

1 563,1 

1 707,8 

третья 

2 991,0 

2614,7 

2316 

четвертая 

4 737,4 

4 476,9 

3 377 

пятая 

6 705,7 

5 258,4 

4631 

шестая 

8 741,5 

6 638,2 

5 886 

Металлический радиус* 1 , нм 

0,127 

0,139 

0,140 

Ионный радиус* 2 , нм: 




М(ѴІ) 

0,044* 3 

0,064 

0,072 

М(Ѵ) 

0,049* 3 

0,077 

— 

М(ІѴ) 

0,069 

0,079 

0,079 

М(ІІІ) 

0,070 

0,081 

— 

М(І1) 

0,087/0,096* 4 

— 

— 

Электроотрицательность: 




по Полингу 

1,66 

2,16 

2,36 

по Оллреду—Рохову 

1,56 

1,30 

1,40 

Степень окисления* 5 

(-4, (-2), (-1), 
(+2), +3, (+4), 
(+5), +6 

(-2), (-1), (+2), 
+3, (+4), 

(+5), +6 

(-2), (-1), (+2), 
(+3), (+4), 

+5, +6 


*' Для координационного числа 12. 

* 2 Для координационного числа 6, если не указано иначе. 

* 3 Для координационного числа 4. 

* 4 В числителе указан радиус для низкоспинового, в знаменателе — для высокоспинового 
состояния. 

* 5 В скобках приведены неустойчивые степени окисления. 
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выигрыш энергии, вызванный стабилизацией наполовину заполненного под¬ 
уровня и полным отсутствием дестабилизирующего вклада энергии спарива¬ 
ния, оказывается больше энергии, которую необходимо затратить на переход 
одного из 5-электронов на ^-подуровень. Это приводит к «проскоку» электро¬ 
на (см. подразд. 1.1) и электронной конфигурации (п - 1 )сі 5 п$ ] атомов хрома и 
молибдена. Радиусы атомов и ионов (см. табл. 4.1) возрастают при переходе от 
хрома к молибдену и практически не изменяются при дальнейшем переходе к 
вольфраму, их близкие значения у молибдена и вольфрама являются след¬ 
ствием лантаноидного сжатия. Несмотря на это, разница в свойствах этих двух 
элементов оказывается гораздо более заметной, чем 4 сі- и 5^-элементов чет¬ 
вертой и пятой групп (циркония и гафния, ниобия и тантала): по мере удале¬ 
ния от третьей группы влияние лантаноидного сжатия на свойства атомов 
ослабевает. Значения первых энергий ионизации при переходе от хрома к воль¬ 
фраму увеличиваются, как и у элементов пятой группы. 


Таблица 4.2 

Степени окисления, электронные конфигурации, координационные числа 
и геометрия соединений элементов шестой группы 


Степень 

Электрон- 

Координа- 


Примеры ионов и соединений 

окисле¬ 

ния 

ная конфи¬ 
гурация 

ционное 

число 

Геометрия 

хрома 

молибдена, 

вольфрама 

-4 

</ ш 

4 

Тетраэдр 

1Ма 4 [Сг(СО) 4 ] 

— 

-2 

а* 

5 

Тригональная 

бипирамида 

№ 2 [Сг(СО) 5 ] 

1\[а 2 [М(СО)Д 

-1 

а 1 

6 

Октаэдр 

№ 2 [Сг 2 (СО)ю] 

№ 2 [М 2 (СО) 10 ] 

0 


6 

Октаэдр 

Сг(СО ) 6 

М(СО ) 6 

+2 

а 4 

4 

Плоский 

квадрат 

Сг(асас ) 2 

— 



5 

Квадратная 

пирамида 

— 

[Мо 2 С1 8 ] 4 " 



6 

Октаэдр 

К 4 [Сг(Січі) 6 ], 
СгР 2 , Сг5 

(СН 3 ) 2 \Ѵ(Р(СН 3 )з) 4 

+3 

а 3 

4 

Тетраэдр 

[СгС1 4 Г 

[Мо 2 (НР0 4 ) 4 ] 2 - 



6 

Октаэдр 

[Сг(ЫН 3 ) 6 ] 3+ 

[М 2 С1 9 ] 3 

+4 

а 1 

6 

Октаэдр 

К 2 [СгР 6 ] 

[МС1 6 ] 2 “ 



8 

Додекаэдр 

— 

[М(СЫ) 8 ] 4 - 

+5 

а' 

6 

Октаэдр 

К 2 [СгОС1 5 ] 

[МРбГ 

+6 

а 0 

4 

Тетраэдр 

СЮ 2 

МО 2 - 



6 

Октаэдр 

СгР 6 

[МОД* 



8 

Додекаэдр (?) 

— 

[МРД 2 - 


* В изополисоединениях. 
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В различных соединениях хром, молибден и вольфрам проявляют степени 
окисления от -4 до +6 (см. табл. 4.1). Как и в других группах переходных метал¬ 
лов, устойчивость соединений с высшей степенью окисления, а также коор¬ 
динационные числа возрастают от хрома к вольфраму. Хром подобно другим 
^/-металлам в низких степенях окисления имеет координационное число 6, 
например [Сг(Н 2 0) 6 ]-’ + , [Сг(0Н) 4 (Н 2 0) 2 ] (табл. 4.2). С ростом степени окисле¬ 
ния ионный радиус металла неизбежно уменьшается, что приводит к пони¬ 
жению его координационного числа. Именно поэтому в более высоких степе¬ 
нях окисления в кислородных соединениях хром имеет тетраэдрическое окру¬ 
жение, реализуемое, например, в хроматах и дихроматах независимо от кис¬ 
лотности среды. Процесс поликонденсации хромат-ионов, последовательно 
приводящий к дихроматам, трихроматам, тетрахроматам и, наконец, к гид¬ 
ратированному хромовому ангидриду, представляет собой лишь последова¬ 
тельное увеличение длины цепи из тетраэдров [СЮ 4 ], соединенных общими 
вершинами. Для молибдена и вольфрама тетраэдрические анионы, напротив, 
устойчивы лишь в щелочной среде, а при подкислении координационное число 
в них возрастает до шести. Образовавшиеся металл-кислородные октаэдры [М0 6 ] 
через общие ребра и вершины конденсируются в сложные изополианионы, 
не имеющие аналогов в химии хрома. С увеличением степени окисления усили¬ 
ваются кислотные и окислительные свойства. Так, гидроксид Сг(ОН) 2 проявля¬ 
ет только основные, Сг(ОН) 3 — амфотерные, а Н 2 СЮ 4 — кислотные свойства. 

Соединения хрома(П) — сильные восстановители, мгновенно окисля¬ 
ющиеся кислородом воздуха (рис. 4.1). Их восстановительная активность 
(7Г(Сг 3+ /Сг 2+ ) - -0,41 В) сопоставима с аналогичными соединениями вана¬ 
дия (7Г(Ѵ 3+ /Ѵ 2+ ) = -0,26 В). 

Для хрома наиболее характерна степень окисления +3 (см. рис. 4.1). Высокая 
стабильность соединений Сг(ІІІ) связана как с термодинамическими факто¬ 
рами — симметричной ^-конфигурацией, обеспечивающей высокую проч¬ 
ность связи Сг(ПІ)— лиганд за счет большой энергии стабилизации кристал¬ 
лическим полем (ЭСКП) в октаэдрическом поле (/ 2 Д лигандов, так и с ки- 
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Рис. 4.1. Диаграмма Фроста для элементов шестой группы 



нетической инертностью октаэдрических комплексов хрома(ІІІ). В отличие от 
соединений молибдена и вольфрама в высшей степени окисления соединения 
хрома(ѴІ) — сильные окислители Е\Сг 2 0^/Сг г+ ) = 1,33 В. Хромат-ионы мо¬ 
гут быть восстановлены водородом в момент выделения в солянокислом рас¬ 
творе до ионов Сг 2+ , молибдаты — до соединений молибдена(ІІІ), а вольфра¬ 
маты — до соединений вольфрама(Ѵ). 

В соединениях элементов в высшей степени окисления степень ковалентности свя¬ 
зи М—О понижается при движении от хрома к вольфраму, что приводит к увеличе¬ 
нию температуры плавления оксогалогенидов и их устойчивости к гидролизу. Как по¬ 
казывают расчеты, в соединениях последнего элемента группы — сиборгия, доля ко¬ 
валентности связи вновь возрастает как следствие релятивистского эффекта и стаби¬ 
лизации 7л-орбитали. Таким образом, тенденция к гидролизу с образованием анион¬ 
ных форм по группе изменяется в ряду* Сг » Мо > 5>§ > \Ѵ. 

Соединения молибдена и вольфрама в низких степенях окисления содер¬ 
жат связи металл —металл, т.е. являются кластерами. Наиболее известны окта¬ 
эдрические кластеры. Так, дихлорид молибдена МоС1 2 содержит группировки 
[Мо 6 С1 8 ]: его строение описывает формула [Мо 6 С1 8 ]С1 4 . Лиганды, входящие в 
состав кластерного иона, связаны намного прочнее внешних, поэтому при 
действии спиртового раствора нитрата серебра удается осадить лишь одну треть 
всех атомов хлора. Связи металл — металл найдены и в некоторых соединениях 
хрома(ІІ), например карбо ксплатах. 

Несмотря на близость стехиометрии соединений элементов шестой и шест¬ 
надцатой групп, в атомах которых содержится одинаковое число валентных 
электронов, между ними наблюдается лишь отдаленное сходство. Так, суль¬ 
фат-ион имеет те же размеры, что и хромат, и может изоморфно замещать его 
в некоторых солях. Оксохлорид хрома(ѴІ) по способности к гидролизу напо¬ 
минает хлористый сульфурил. В то же время сульфат-ионы в водных растворах 
практически не проявляют окислительных свойств, а селенаты и теллураты не 
обладают способностью образовывать изополисоединения, хотя отдельные 
атомы этих элементов могут входить в их состав. 

По сравнению с й -элементами четвертой и пятой групп катионы хрома, молибде¬ 
на и вольфрама характеризуются гораздо более высокой пирсоновской «мягкостью», 
которая возрастает вниз по группе. Следствием этого является разнообразная химия 
сульфидных соединений, особенно развитая у молибдена и вольфрама. Даже хром, 
обладающий наибольшей жесткостью по сравнению с другими элементами группы, 
способен заменить кислородное окружение на атомы серы: так, при сплавлении окси¬ 
да хрома(ІІІ) с роданидом калия может быть получен сульфид КСг5 2 . 


4.2. НАХОЖДЕНИЕ В ПРИРОДЕ, ПОЛУЧЕНИЕ 
И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

Нахождение в природе. Элементы шестой группы относятся к четным и 
поэтому чаше встречаются в земной коре, чем нечетные элементы пятой и 
седьмой групп. Наиболее распространен в природе хром. Его содержание в 


* РегзЫпа V., V. // Іпог§. СНет. — 2001. — V. 40. — Р. 776. 


171 



земной коре составляет 0,012 мае. % и сравнимо с содержанием ванадия 
(0,014 мае. %) и хлора (0,013 мае. %). Молибден (3- ІО ' 4 мае. %) и вольфрам 
(1-10 4 мае. %) относят к редким и рассеянным металлам. Важнейший про¬ 
мышленный минерал хрома — хромистый железняк РеСг 2 0 4 . Реже встречают¬ 
ся другие минералы — крокоит РЬСг0 4 , хромовая охра Сг 2 0 3 . Основная форма 
нахождения молибдена и вольфрама в природе — полевые шпаты, пироксены. 
Из минералов молибдена наибольшее значение имеет молибденит Мо 8 2 , в 
основном благодаря тому, что не содержит значительных количеств других 
металлов, что существенно облегчает переработку руды. Продуктами его окис¬ 
ления в природных условиях являются вульфенит РЬМо0 4 и повеллит СаМо0 4 . 
Важнейшие минералы вольфрама — шеелит Са\У0 4 и вольфрамит (Ре, Мп)\У0 4 , 
однако среднее содержание вольфрама в рудах крайне низко — не более 
0,5 мае. %. Благодаря близости свойств молибдена и вольфрама существуют 
полные твердые растворы СаМо0 4 — СаѴѴ0 4 и РЬМо0 4 — РЪѴѴ0 4 . 

Получение хрома. Для многих технических целей нет необходимости разде¬ 
лять железо и хром, содержащиеся в хромистом железняке. Сплав, образу¬ 
ющийся при восстановлении хромистого железняка углем в электропечах: 

РеСг 2 0 4 + 4С = Ре + 2Сг + 4СОТ 

под названием феррохром широко применяют в производстве нержавеющих 
сталей. Если в качестве восстановителя используют кремний, то получают 
феррохром с низким содержанием углерода, идущий на производство проч¬ 
ных хромовых сталей. 

Чистый хром образуется при восстановлении оксида Сг 2 0 3 алюминием: 

Сг 2 0 3 + 2А1 = 2Сг + А1 2 0 3 


или кремнием: 

2Сг 2 0 3 + 38і = 4Сг + 38 і0 2 

При алюмотермическом способе предварительно подогретую шихту из ок¬ 
сида хрома(ІІІ) и порошка алюминия с добавками окислителя* загружают в 
тигель. Реакцию инициируют поджиганием смеси алюминия и пероксида на¬ 
трия. Чистота получаемого металла определяется присутствием примесей в 
исходном оксиде хрома, а также в восстановителях. Обычно удается получить 
металл 97 — 99%-й чистоты, содержащий небольшое количество кремния, алю¬ 
миния и железа. 

Для получения оксида хромистый железняк подвергают окислительному 
плавлению в щелочной среде: 


4РеСг 2 0 4 + 8№ 2 С0 3 + 70 2 = 8№ 2 Сг0 4 + 2Ре 2 0 3 + 8С0 2 Т 
образующийся при этом хромат № 2 Сг 0 4 обрабатывают серной кислотой: 

2№ 2 Сг0 4 + 2Н 2 80 4 = № 2 Сг 2 0 7 + 2№Н80 4 + Н 2 0 


* Теплоты, выделяющейся при восстановлении оксида хрома алюминием, недостаточно 
для самопроизвольного протекания процесса. В качестве окислителя используют дихромат ка¬ 
лия, пероксид бария, хромовый ангидрид. 
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На некоторых промышленных установках вместо серной кислоты используют угле¬ 
кислый газ, проводя процесс в автоклавах под давлением 7—15 атм: 

2Ыа 2 СЮ 4 + Н,0 + 2С0 2 = Ыа 2 Сг 2 0 7 + 2ЫаНС0 3 

При обычном давлении равновесие реакции смещено влево. 

Затем выкристаллизовавшийся бихромат натрия № 2 Сг 2 0 7 - 2Н 2 0 обезвожи¬ 
вают и восстанавливают серой или углем: 

№ 2 Сг 2 0 7 + 2С = Сг 2 0 3 + N32003 + СОТ 

Наиболее чистый хром в промышленности получают электролизом кон¬ 
центрированного водного раствора хромового ангидрида в серной кислоте, 
раствора сульфата хрома(ІІІ) Сг 2 (80 4 ) 3 или хромоаммонийных квасцов. Хром 
чистотой выше 99 % выделяется на катоде, выполненном из алюминия или 
нержавеющей стали. Полная очистка металла от примесей азота или кислоро¬ 
да достигается выдерживанием металла в атмосфере водорода при температу¬ 
ре 1 500 °С или перегонкой в высоком вакууме. Электролитический способ по¬ 
зволяет получать тонкие пленки хрома, поэтому он используется в гальвано¬ 
пластике. 

Получение молибдена. Для получения молибдена руду, обогащенную мето¬ 
дом флотации, обжигают: 

900-1 000 °С 

2Мо8 2 + 70 2 - > 2Мо0 3 Т + 480 2 Т 

Образующийся оксид при температуре реакции отгоняют. Затем его допол¬ 
нительно очищают возгонкой или растворяют в водном растворе аммиака: 

7Мо0 3 + 6NНз + ЗН 2 0 = ^Н 4 ) 6 Мо 7 0 24 

перекристаллизовывают и вновь разлагают на воздухе до оксида. Порошок 
металла получают восстановлением оксида водородом: 

1 000 °с 

МоОз + ЗН 2 -> Мо + ЗН 2 ОТ 

прессуют и сплавляют в дуговой печи в атмосфере инертного газа либо пере¬ 
водят в слиток методом порошковой металлургии. 

Суть метода порошковой металлургии заключается в производстве изделия 
из тонких порошков путем формования холодным прессованием и последу¬ 
ющей высокотемпературной обработки. Технологический процесс изготовле¬ 
ния изделий из металлических порошков включает подготовку смеси, формо¬ 
вание заготовок или изделий и их спекание. Формование осуществляют путем 
холодного прессования под большим (30— 1 000 МПа) давлением в металли¬ 
ческих формах. Спекание изделий из однородных металлических порошков 
проводят при температуре, достигающей 70 — 90% температуры плавления 
металла. Во избежание окисления спекание осуществляют в инертной и вос¬ 
становительной атмосфере или в вакууме. Так, порошок молибдена сначала 
прессуют в стальных' пресс-формах. После предварительного спекания (при 
температуре 1000—1200°С) в атмосфере водорода заготовки (штабики) на¬ 
гревают до 2 200 —2 400 °С. При этом отдельные кристаллиты плавятся с по¬ 
верхности и слипаются друг с другом, образуя единый слиток, который под¬ 
вергают ковке. 
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Академик Виктор Иванович Спицын (1902—1988) 

Один из основоположников химии и технологии редких и 
рассеянных элементов в России. Его работы по изучению со¬ 
става изополивольфраматов и реакций их восстановления, 
получению молибдата аммония были использованы при орга¬ 
низации в 1920-х гг. отечественного производства молибдена 
и вольфрама. Результаты работ по хлорированию оксидов бе¬ 
риллия, ниобия и тантала нашли применение при организа¬ 
ции производства этих металлов. Ученый изучал способы 
выделения и концентрирования радиоактивных элементов 
(Тс, Ри), внес большой вклад в развитие атомной про¬ 
мышленности, разработал способы защиты трубопроводов, 
промышленных сооружений от коррозии. В. И. Спицын был 
директором Института физической химии Академии наук 
СССР, с 1942 г. руководил кафедрой неорганической химии 
химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Получение вольфрама. Исходным веществом для производства вольфрама 
служит оксид \У0 3 . Для его получения руду (шеелит Са\У0 4 или вольфрамит 
Ре\У0 4 ), предварительно обогащенную флотацией в растворах поверхностно¬ 
активных веществ, подвергают щелочному или кислотному вскрытию. Ще¬ 
лочное вскрытие проводят, разлагая концентрат в автоклавах раствором соды: 

200 °С 

Са\У0 4 + N 33003 -» № 2 ѴѴ0 4 + СаС0 3 і 

Равновесие смещается вправо за счет использования трехкратного избытка 
соды и выпадения в осадок карбоната кальция. 

По другому методу вольфрамитовые концентраты разлагают нагреванием с 
крепким раствором едкого натра или спеканием с содой при температуре 
800-900 °С: 



900 °С 

Са\У0 4 + № 2 С0 3 -» № 2 ѴѴ0 4 + С0 2 Т + СаО 

Во всех случаях конечный продукт разложения — вольфрамат натрия — вы¬ 
щелачивают водой. Образовавшийся раствор подкисляют и осаждают кислоту: 

№ 2 \У0 4 + 2НС1 = Н 2 \У0 4 1 + 2ЫаС\ 

Кислотное вскрытие шеелита также сводится к получению вольфрамовой 
кислоты: 

Са\У0 4 + 2НС1 = Н 2 \УОД + СаС1 2 

Выделившийся осадок отфильтровывают и обезвоживают: 

800 °С 

Н 2 \У0 4 -> \У0 3 + Н 2 0 

Образующийся при этом оксид восстанавливают водородом: 

850 °С 

\УОз + ЗН 2 -»\у + зн 2 о 

Оксид, идущий на производство вольфрама высокой чистоты, предвари¬ 
тельно очищают растворением в аммиаке, кристаллизацией паравольфрамата 
аммония и последующим его разложением. 
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При восстановлении оксида металлический вольфрам также получается в 
виде порошка, который прессуют и спекают при температуре 1 400 °С в атмо¬ 
сфере водорода, затем нагревают штабик до 3 000 °С, пропуская через него 
электрический ток. Приготовленные таким способом вольфрамовые штабики 
приобретают пластичность, из них, например, вытягивают вольфрамовые нити 
для электрических ламп накаливания. Крупнокристаллические слитки вольф¬ 
рама и молибдена получают электронно-лучевой плавкой в вакууме при тем¬ 
пературе 3 000— 3 500 °С. 

Применение. Хром применяют в металлургии при производстве нержаве¬ 
ющих сталей, обладающих устойчивостью к коррозии. Добавление к железу 
всего нескольких процентов хрома делает металл более восприимчивым к тер¬ 
мической обработке. Хромом легируют стали, идущие на изготовление пру¬ 
жин, рессор, инструментов, подшипников. Дальнейшее увеличение содержа¬ 
ния хрома в сталях приводит к резкому изменению их механических характе¬ 
ристик — снижению износостойкости, появлению хрупкости. Это связано с 
тем, что при содержании в стали хрома более 10% весь находящийся в ней 
углерод переходит в форму карбидов. В то же время такая сталь практически не 
подвержена коррозии. Нержавеющая сталь самой распространенной марки 
содержит 18% хрома и 8% никеля. Содержание углерода в ней невелико — 
менее 0,1 %. Из нержавеющей стали изготавливают лопатки турбин, корпуса 
подводных лодок, а также трубы, металлочерепицу, столовые приборы. Зна¬ 
чительное количество хрома идет на декоративные коррозионно-стойкие по¬ 
крытия, которые увеличивают срок эксплуатации и усиливают износостойкость 
деталей машин и инструментов. Хромовое покрытие с подслоем меди и нике¬ 
ля хорошо защищает сталь от коррозии, придавая изделиям красивый вне¬ 
шний вид. Защитно-декоративному хромированию подвергают детали автомо¬ 
билей, велосипедов, приборов; в этих случаях толщина наносимой пленки 
обычно не превышает 5 мкм. По отражательной способности хромовые по¬ 
крытия уступают лишь серебряным и алюминиевым, поэтому их широко ис¬ 
пользуют в производстве зеркал, прожекторов. Никелевые сплавы, содержа¬ 
щие до 20% хрома (нихромы), применяют для изготовления нагревательных 
элементов — они обладают высоким сопротивлением и при прохождении тока 
сильно нагреваются. Добавка молибдена и кобальта существенно увеличивает 
их жаростойкость — из таких сплавов делают лопатки газовых турбин. Наряду 
с никелем и молибденом, хром входит в состав металлокерамики — материа¬ 
ла для протезирования зубов. 

Соединения хрома используют в качестве зеленых (Сг 2 0 3 , СгООН), жел¬ 
тых (РЬСг0 4 , СбСЮ 4 ) и оранжевых пигментов. Многие хроматы и дихроматы 
находят применение в качестве ингибиторов коррозии (СаСг 2 0 7 , Ьі 2 Сг0 4 , 
М§СЮ 4 ), средств сохранения древесины (СиСг 2 0 7 ), фунгицидов, катализато¬ 
ров (№Сг0 4 , 2пСг0 4 ). Мировое производство хрома в настоящее время пре¬ 
вышает 700 тыс. т в год. 

Молибден также используют в металлургии для создания твердых и изно¬ 
соустойчивых, химически стойких и жаропрочных конструкционных сплавов, 
в качестве легирующей добавки к броневым сталям. Коэффициенты термиче¬ 
ского расширения молибдена и некоторых сортов стекла (их называют «мо¬ 
либденовым стеклом») близки, поэтому из молибдена изготавливают вводы в 
стеклянные электровакуумные приборы и колбы мощных источников света. 
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Благодаря сравнительно малому сечению захвата тепловых нейтронов (2,6 барн) 
молибден применяют в качестве конструкционного материала в ядерных ре¬ 
акторах. Молибденовая проволока, ленты и прутки служат нагревательными 
элементами, теплозащитными экранами в вакуумных установках. Молибден, 
легированный титаном, цирконием, ниобием, вольфрамом, используют в авиа¬ 
ции и ракетной технике для изготовления газовых турбин и деталей двигателей. 

Вольфрам — лучший материал для нитей и спиралей в лампах накалива¬ 
ния, катодов радиоламп и рентгеновских трубок. Высокая рабочая температу¬ 
ра (2 200 —2 500 °С) обеспечивает большую светоотдачу, а низкая скорость 
испарения и способность удерживать форму (не провисать при нагревании до 
2 900°С) — длительный срок службы нитей накаливания. Вольфрам применя¬ 
ют также для создания твердых, износоустойчивых и жаропрочных сплавов в 
машиностроении, ракетной технике. Стали, содержащие 20 % вольфрама, об¬ 
ладают способностью к самозакалке — из них изготовляют лезвия режущих 
инструментов. Вольфрамовые сплавы выгодно сочетают жаропрочность и жа¬ 
ростойкость не только на влажном воздухе, но и во многих агрессивных сре¬ 
дах. Например, при введении в никель 10% вольфрама его коррозионная ус¬ 
тойчивость возрастает в 12 раз. Вольфрамрениевые термопары позволяют из¬ 
мерять температуру до 3 000 °С. 


4.3. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

Хром, молибден и вольфрам — светло-серые твердые металлы, имеющие 
объемно-центрированную кубическую структуру (ОЦК) (табл. 4.3). 

В ряду Сг — Мо — \Ѵ наблюдается рост плотности (вольфрам принадлежит 
к числу самых тяжелых и высокоплавких металлов), энтальпий атомизации, 


Таблица 4.3 

Свойства простых веществ шестой группы 


Свойство 

Сг 

Мо 

\ѵ 

Температура плавления, °С 

1 860 

2 620 

3410 

Температура кипения, °С 

2 680 

4 630 

5 700 

Энтальпия плавления, кДж/моль 

15,3 

27,6 

35,2 

Энтальпия испарения, кДж/моль 

348,8 

594,1 

799,1 

Энтальпия атомизации, кДж/моль 

396,6 

658,1 

849,4 

Кристаллическая структура 

ОЦК 

ОЦК 

ОЦК 

Плотность*, г/см 3 

7,23 

10,22 

19,30 

Электрическое сопротивление*, мкОм • см 

12,7 

5,2 

5,7 

Модуль Юнга, ГПа 

279 

325 

411 

Стандартный электродный потенциал** 7Г(М 3+ /М°), В 

-0,74 

-0,20 

-0,11 


* При температуре 20 °С. 
** При рН 0. 
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температур плавления и кипения и энтальпий фазовых переходов (см. табл. 4.3). 
Все металлы парамагнитны, хорошо проводят электрический ток, отличаются 
высокой твердостью, царапают стекло. На их механические свойства сильно 
влияет наличие примесей. Чистые металлы пластичные, а содержащие даже 
небольшую долю примесей азота и кислорода — хрупкие и ломкие. Хром тех¬ 
нической чистоты легко раскалывается и растирается в порошок. Пластич¬ 
ность металлов несколько убывает вниз по группе. Повышение прочности кри¬ 
сталлической решетки металлов от хрома к вольфраму объясняется увеличе¬ 
нием ковалентной составляющей химической связи за счет взаимодействия 
наполовину заполненных атомных (п - 1)г/-орбиталей. 


4.4. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

При умеренных температурах все три металла устойчивы на воздухе. На 
воздухе хромированные изделия не тускнеют, так как тонкая и прозрачная 
пленка оксида надежно защищает их от окисления. В шестой группе сохраня¬ 
ется общая закономерность, согласно которой 3^-металлы гораздо более ак¬ 
тивны по сравнению с 4 й- и 5^-металлами. Так, хром подобно титану без 
доступа воздуха легко растворяется в соляной кислоте с образованием сине¬ 
голубых растворов солей хрома(ІІ) (Е°(Сг 2+ /Сг°) = -0,91 В): 

Сг + 2НС1 = СгС1 2 + Н 2 Т 

В лаборатории реакцию обычно проводят с использованием клапана Бун¬ 
зена, представляющего собой резиновую пробку с трубкой, на которую надет 
шланг, имеющий прорезь и закрытый с противоположного конца (рис. 4.2). Во 
избежание контакта с воздухом на поверхность раствора можно также налить 
слой легкого органического растворителя — бензина или эфира. 

На воздухе голубое окрашивание растворов сменяется на зеленое из-за окис¬ 
ления ионов хрома(ІІ) до хрома(ІІІ): 

4СгС 1 2 + 0 2 + 4НС1 = 4СгС1 3 + 2Н 2 0 

С кислотами-окислителями — концентрированной 
серной и азотной — при комнатной температуре хром 
не взаимодействует. Не растворяется он и в царской вод¬ 
ке. Интересно, что очень чистый хром не реагирует даже 
с разбавленной серной кислотой, хотя причина этого до 
сих пор не установлена. При выдерживании в концент¬ 
рированной азотной кислоте хром пассивируется, т.е. 
утрачивает способность взаимодействовать с разбавлен¬ 
ными кислотами. В основе явления пассивации лежит 
модификация поверхности металла: поверхность покры¬ 
вается тонким, но прочным слоем оксида, надежно пре¬ 
дохраняющим металл от дальнейшего окисления. 

Несмотря на то что молибден и вольфрам в ряду на- р ис . 4.2. Устройство 
пряжений стоят левее водорода, они подобно другим клапана Бунзена 



177 


тяжелым переходным металлам не взаимодействуют с кислотами-неокисли¬ 
телями. Однако смесь концентрированных азотной и плавиковой кислот пере¬ 
водит их в раствор, например: 

\У + 8НР + 2НРЮ 3 = Н 2 \УР 8 + 21ЧОТ + 4Н 2 0 

В отличие от вольфрама молибден хорошо растворим и в горячих концент¬ 
рированных растворах азотной или серной кислоты, а также в царской водке. 

Все три металла устойчивы в щелочных растворах, но в присутствии окис¬ 
лителей (КРЮ 3 , КС10 3 ) растворяются в расплавах щелочей: 

М + ЗКІЧОз + 2КОН I К 2 М0 4 + ЗКІЧ0 2 + Н 2 0 

При температуре красного каления мелкодисперсные порошки металлов 
шестой группы взаимодействуют с водяным паром, вытесняя водород и обра¬ 
зуя оксиды Сг 2 0 3 , Мо0 2 , \Ѵ0 2 : 

900 °С 

2Сг + ЗН 2 0 -» Сг 2 0 3 + ЗН 2 

При нагревании металлы шестой группы вступают в реакции с неметалла¬ 
ми, при этом сохраняется общая тенденция: в большинстве случаев молибден 
и вольфрам окисляются до степени окисления +6, хром — до +3. Так, порош¬ 
ки металлов при нагревании в кислороде примерно до 800 °С воспламеняются, 
сгорая до оксидов Сг 2 0 3 , Мо0 3 и \Ѵ0 3 . В атмосфере фтора хром превращается 
в трифторид СгР 3 , а молибден и вольфрам — в высшие фториды МоР 6 , \ѴР 6 ; 
при хлорировании образуются СгС1 3 , МоС1 5 и \УС1 6 соответственно. Серой хром 
окисляется до смеси сульфидов, в которой при избытке серы преобладает 
Сг 2 5 3 , а молибден и вольфрам — до дисульфидов М§ 2 . С азотом, углеродом все 
металлы шестой группы образуют высокотвердые и жаропрочные нитриды 
(М 2 Р1, М 5 М 2 , ІѴШ и т.д.) и карбиды (М 2 С, МС и т.д.). 

Гидриды хрома, молибдена и вольфрама неустойчивы и образуются только 
при высоких (> 100 кПа) давлениях водорода. Для хрома известен лишь гид¬ 
рид СгН, что согласуется с общей закономерностью уменьшения устойчиво¬ 
сти гидридов ^/-металлов при движении в периодах слева направо и в группах 
сверху вниз. В то же время водород прекрасно растворим в хроме: из одного 
объема хрома, полученного электролитически, можно извлечь до 250 объемов 
водорода. 


4.5. ОКСИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ ШЕСТОЙ ГРУППЫ 

Для элементов шестой группы известны бинарные кислородные соедине¬ 
ния со степенями окисления +6 (Сг0 3 , Мо0 3 , \Ѵ0 3 ), +4 (Сг0 2 , Мо0 2 , \Ѵ0 2 ), 
+3 (только Сг 2 0 3 ), а также оксиды со смешанными степенями окисления, 
образующие гомологические ряды. 

Оксид хрома(Н). Низший оксид состава МО получен только для хрома. Он 
представляет собой черный тугоплавкий порошок, не растворимый в воде. 
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Оксид хрома(П) проявляет основные свойства и медленно переходит в ра¬ 
створ под действием кислот: 

СгО + 2НС1 = СгС1 2 + Н 2 0 

Подобно другим соединениям хрома(П) он является сильным восстанови¬ 
телем. При растирании на воздухе или нагревании оксид хрома(ІІ) воспламе¬ 
няется, сгорая до оксида хрома(ПІ), а при температуре белого каления даже 
способен отнимать кислород у углекислого газа: 

1000°С 

2СЮ + С0 2 -> Сг 2 0 3 + СО 

Нагревание в инертной атмосфере или в вакууме приводит к диспропорцио¬ 
нированию: 

700 °С; 
вакуум 

ЗСЮ- > Сг 2 0 3 + Сг 

При температуре 1 000 °С водород восстанавливает СЮ до металла. 

Оксид хрома(ІІІ). Оксид Сг 2 0 3 , или хромовая охра, представляет собой твер¬ 
дый грязно-зеленый тугоплавкий (температура плавления 2 275°С) порошок 
со структурой корунда (а-А1 2 0 3 ; см. т. 2, рис. 4.11). При комнатной температуре 
он обладает полупроводниковыми свойствами, а ниже температуры 35 °С — 
становится антиферромагнетиком. Интересно, что цвет этого вещества зави¬ 
сит от размера частиц: крупные кристаллы, полученные из расплава, практи¬ 
чески черные, а мельчайший порошок, образующийся при конденсации из 
газовой фазы, имеет красный цвет. При нагревании оксид хрома(ІІІ) стано¬ 
вится коричневым, но при охлаждении зеленая окраска восстанавливается. 
С корундом оксид хрома(ІІІ) образует твердые растворы (рис. 4.3), в которых 
в пустотах анионной подрешетки находятся катионы хрома и алюминия. Твер¬ 
дые растворы на основе корунда, содержащие до 10% оксида хрома(ІІІ), ок¬ 
рашены в красный цвет и встречаются в природе в виде минерала рубина, 
издавна известного как драгоценный камень. Рубиново-красный цвет твердого 
раствора сохраняется лишь при низком содержании оксида хрома в области 
существования твердого раствора на основе А1 2 0 3 (в этом случае октаэдры [СЮ 6 ] 
не связаны друг с другом). Твердые растворы с более высоким содержанием 
оксида хрома имеют зеленый цвет. Смена окраски связана с изменением рас¬ 
стояния металл — кислород в твердом растворе. 

Мелкий порошок оксида хрома(ІІІ) образуется при сжигании тонко раз¬ 
дробленного металла, дегидратации гидроксида, нагревании хромового ан¬ 
гидрида или хлористого хромила, сплавлении дихроматов с серой или углем: 

К 2 Сг 2 0 7 + 5 = Сг 2 0, + К 2 $0 4 

№ 2 СгЮ 7 + 2С = Сг 2 0 3 + ІЧа 2 С0 3 + СОТ 

Удобным способом получения оксида хрома(Ш) служит термическое раз¬ 
ложение дихромата аммония*: 

(ІЧН 4 ) 2 Сг 2 0 7 = Сг 2 0 3 + N.4 + 4Н 2 ОТ 

* Если температуру разложения поддерживать постоянной (250 °С), то продуктом реакции 
будет черный оксид СЮ 2 , при 420°С он превращается в 0,0,. 
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Область несмешиваемости 
твердых растворов 


Рис. 4.3. Фазовая диаграмма системы Сг 2 0 3 — А1 2 0 3 

Для протекания реакции требуется нагревание до 200 °С, после чего про¬ 
цесс протекает самопроизвольно с выделением большого количества теплоты. 
Выделяющиеся газы разбрасывают мелкий порошок оксида хрома(ІІІ), созда¬ 
вая форму, напоминающую кратер вулкана, в центре которого мерцает пламя. 
Благодаря этому в практике демонстрационного эксперимента этот опыт по¬ 
лучил название «химический вулкан»*. 

Оксид хрома(ІІІ) — это самое устойчивое соединение хрома. Он амфоте¬ 
рен, но благодаря высокой энергии кристаллической решетки не реагирует не 
только с водой, но и с растворами кислот и щелочей. Для перевода его в 
растворимое состояние без изменения степени окисления используют хлори¬ 
рование в смеси с углем: 

Сг 2 0 3 + ЗС + ЗС1 2 і 2СгС1 3 + ЗСОТ 
сплавление с пиросульфатами: 

Сг 2 0 3 + ЗК 2 8 2 0 7 = ЗК 2 80 4 + Сг 2 (80 4 ) 3 
карбонатами или гидроксидами щелочных металлов: 

Сг 2 0 3 + N32003 = 2№Сг0 2 + С0 2 Т 

При температуре красного каления протекает реакция с парами четырех¬ 
хлористого углерода: 


Сг 2 0 3 + ЗСС1 4 = 2СгС1 3 + ЗСОС1 2 


* Описания других «химических вулканов» приведены в книге: Степин Б.Д ., Микберова Л. Ю. 
Занимательные задания и эффектные опыты по химии. — М.: Дрофа, 2002. 
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При сплавлении с окислителями (ІЧаГ40 3 , 0 2 , № 2 0 2 , КСЮ 3 ) и карбона¬ 
тами или гидроксидами щелочных металлов оксид хрома(ІІІ) превращается 
в хроматы: 


Сг 2 0 3 + ЗNаN0 3 + 2№ 2 С0 3 = 2Ыа 2 Сг0 4 + ЗNаN0 2 + 2С0 2 Т 


2Сг 2 0 3 + 30 2 + 8ЫаОН = 4№ 2 СЮ 4 + 4Н 2 0 

Для восстановления оксида Сг 2 0 3 до хрома наиболее эффективна алюмо- 
термия, так как в реакциях с водородом и угарным газом равновесие смеще¬ 
но* влево даже при температуре выше 1 000 °С. 

С оксидами металлов оксид хрома(ІІІ) образует хромиты. 

Мелкодисперсный порошок оксида хрома(ІІІ) применяют в качестве аб¬ 
разивного материала (пасты ГОИ), зеленого пигмента, катализатора в орга¬ 
ническом синтезе. Оксид Сг 2 0 3 служит основной добавкой к корунду при вы¬ 
ращивании из расплава кристаллов рубина, которые используют в ювелирной 
и часовой промышленности, а также в качестве лазерного материала в опто¬ 
электронике. 

Оксиды хрома(ІѴ), молибдена(ІѴ), вольфрама(ІѴ). Диоксиды М0 2 имеют структуру 
рутила (см. рис. 1.16). Они химически инертны по отношению к воде и щелочам, но 
кислоты-окислители переводят их в соединения высшей степени окисления. Черный 
оксид хрома(ІѴ) обладает металлической проводимостью, ферромагнитными свой¬ 
ствами и применяется в производстве элементов памяти для компьютеров и бытовых 
радиоэлектронных приборов. Диоксиды образуются как промежуточные продукты при 
разложении в отсутствие кислорода или восстановлении соединений М(ѴІ) в мягких 
условиях: 


250 °С; N1, 

3(ЫН 4 ) 2 Сг 2 0 7 -4 6СЮ 2 + 2Ы 2 + 9Н 2 0 + 2ЫН 3 

450 °С 

МоОз + Н 2 -> Мо0 2 + Н 2 0 

600 °с 

\ѵо 3 + н 2 -> \ѵо 2 + н 2 о 

Оксид хрома(ІѴ) получают нагреванием оксида хрома(ІІІ) в кислороде при темпе¬ 
ратуре 300 °С и повышенном давлении. 

Устойчивость диоксидов повышается в ряду СЮ 2 — Мо0 2 — \Ѵ0 2 . Если оксид 
хрома(ІѴ) разлагается выше 400°С с образованием Сг 2 0 3 : 

2Сг0 2 = Сг 2 0 3 + '/ 2 0 2 

то диоксид Мо0 2 диспропорнионирует выше 1 000 °С на Мо0 3 и Мо: 


ЗМо0 2 = Мо + 2Мо0 3 

а диоксид \Ѵ0 2 плавится при 1 270 °С без разложения. Диоксиды молибдена и вольфра¬ 
ма имеют коричневую окраску. 


* 



При температуре I І30°С равновесное давление водяного пара в реакции Сг 2 0 3 + ЗН 2 
2Сг + ЗН 2 0 составляет всего 0,815 мм рт. ст. 
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Рис. 4.4. Структура хромата хрома(ІІІ) 
(атомы кислорода находятся в вершинах 
тетраэдров, атомы хрома(ѴІ) — в их 
центре) 


Оксиды хрома со смешанными степенями 
окисления. Для хрома известно также не¬ 
сколько оксидов, содержащих атомы метал¬ 
ла в разных степенях окисления, например 
+3 и +6. Такие соединения формально мож¬ 
но рассматривать как хроматы хрома(ІІІ). Так, 
оксид Сг 5 0| 2 или (Сг +3 ) 2 (Сг +6 0 4 ), состоит из 
тетраэдров [Сг +6 0 4 ] и октаэдров [Сг +З 0 6 |, со¬ 
единенных общими вершинами* (рис. 4.4). 

Недавно появилось сообщение о синтезе и кристаллической структуре еще более 
сложного оксида, представляющего собой хромат-тетрахромат хрома(ІІІ) состава 
(Сг +3 )2(Сг +6 0 4 ) 2 (Сг| 6 0|з)**. Известны также двойные хроматы хрома(ІІІ) и щелочных 
металлов или аммония МСг(СЮ 4 ) 2 (М = 1МН 4 , Ьі, N8, К, КЪ, С$)***, образующиеся 
при нагревании смеси дихромата с хромовым ангидридом. 

Оксиды хрома(ѴІ), молибдена(ѴІ) и вольфрама(УІ). Оксид хрома(ѴІ), или 
хромовый ангидрид, по свойствам значительно отличается от высших окси¬ 
дов молибдена и вольфрама (табл. 4.4). 



Таблица 4.4 

Свойства высших оксидов шестой группы 




Стандарт¬ 
ная энергия 
Гиббса 
образова¬ 
ния, 

кДж/моль 


Температура, °С 

Плотность, 

г/см 3 

Оксид 

Окраска 

Структура 

плавле¬ 

ния 

кипения 

СЮ, 

Темно-крас¬ 

ная 

-586 

Ромбическая 

197* 

— 

2,70 

а-МоОз 

Белая 

-678 

» 

795 

1 155 

4,69 

а-\ѴО, 

Желтая 

-774 

Моноклин¬ 

ная 

1 473 

1 850-2 000 

7,28 


* С разложением. 


Оксид СЮ, представляет собой темно-красные призматические кристал¬ 
лы, состоящие из тетраэдров [СЮ 4 ], связанных вершинами в цепи. При тем¬ 
пературе 197 °С вещество плавится, превращаясь в летучую темную жидкость. 


* МІИеІті К. А. // Асіа Сііет. §сапс1. — 1965. — V. 19. — Р. 165. 

** ИогЬу Р., ИогіипВ СИШетеп А., Ріеііѵау, Н. // }. 8оІіс1 §(а(е Сііет. — 1991. — V. 94. — Р. 281. 

*** ВааѵеВга Д/.У., Рагасіа С, Вагап Е. У. // }. Р1іу$. Сііет. Зоіісіз. - 1996. - V. 57. - Р. 1929; 
Саяагі В. М., Шп&ІгапВ Е., Еап§ег К // і. 8о1іс1 $Іа(е Сііет. — 2006. — V. 179. — Р. 296. 
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Гомологические ряды оксидов 

Между составами МО : и М0 3 существует большое число промежуточных 
фаз (Мо 4 Оц, МО| 7 0 47 , \Ѵ І8 0 49 , \Ѵ 3 „0 58 и др.), образующих различные гомологи¬ 
ческие ряды, например М„0 3я _ 2 . Они представляют собой синие или 

фиолетовые порошки, устойчивые на воздухе, которые образуются при частич¬ 
ном восстановлении триоксидов М0 3 со структурой Ке0 3 , сопровождающемся 
возникновением кислородных вакансий Рф При определенной концентрации 
вакансий может происходить их упорядочение, приводящее к образованию струк¬ 
тур кристаллографического сдвига. 

При кристаллографическом сдвиге плоскости, содержащие эти вакансии, 
исчезают в результате их смешения относительно других плоскостей, и образу¬ 
ются группы октаэдров, имеющих общие грани (рис. 4.5, а). Регулярно чередую¬ 
щиеся плоскости кристаллографического сдвига приводят к гомологическим 
рядам промежуточных фаз. Появление в кристалле эквидистантных плоскостей 
указывает на кооперативный механизм кристаллографического сдвига. 

Формула фазы с кристаллографическим сдвигом зависит как от индекса 
плоскости кристалла, так и от числа октаэдров, связанных вершинами; послед¬ 
нее и определяет толщину фрагмента исходной фазы между плоскостями крис¬ 
таллографического сдвига. 



Рис. 4.5. Схематическое представление структуры Мо 8 0 33 (а) (плоскости крис¬ 
таллографического сдвига, показанные жирными линиями, разделяют фраг¬ 
менты со структурой типа Ке0 3 ; по линиям этих плоскостей находятся октаэд¬ 
ры [МоО () ], соединенные гранями); строение Мо 4 О и (б) 


183 


Если МО а — формула исходной фазы, то формула гомологического ряда ок¬ 
сидов имеет вид М п О ап _ т , где п — толщина (число октаэдров) исходной структу¬ 
ры между плоскостями кристаллографического сдвига; т — число исключен¬ 
ных кислородных вакансий. 

Например, оксиды ЗУ„0 3 „_] и ЗѴ„0 3 „^ 2 соответствуют двум гомологическим 
рядам оксидов, полученных из исходной структуры типа Ке0 3 на основе плос¬ 
костей кристаллографического сдвига с индексами (120) и (130) соответствен¬ 
но. В качестве примера представителя ряда \Ѵ„0 3 „_| можно привести оксид \Ѵ0 3 _ а 
(5 = 0,07), ряда ЗУ„0 3 „_ 2 — оксид \Ѵ0 3 _ 5 < (0,07 < 5' < 0,13). 

Некоторые смешанные оксиды, например оксид Мо 4 Оц, образующийся при 
мягком восстановлении молибденового ангидрида молибденом или иодидом 
цинка: 

750 X 

4Мо0 3 + 2пі 2 -> Мо 4 Оц + 2п0 + І 2 

наряду с октаэдрами [Мо0 6 ] содержат тетраэдры [Мо0 4 ], соединенные друг с 
другом общими вершинами (рис. 4.5, б). 


пары которой окрашены в красный цвет. Термическая устойчивость хромового 
ангидрида зависит, по-видимому, от способа его получения и чистоты — раз¬ 
ложение происходит в интервале 200 — 550 °С и заканчивается образованием 
оксида хрома(ІІІ): 


4Сг0 3 = 2Сг 2 0 3 + 30 2 Т 

Белые кристаллы высшего оксида молибдена Мо0 3 имеют слоистую струк¬ 
туру, в которой октаэдры [Мо0 6 ], сильно искаженные из-за неравноценно¬ 
сти связей Мо—О, соединяются и вершинами, и ребрами (рис. 4.6). При на¬ 
гревании вещество желтеет, а при температуре 795 °С плавится, превращаясь в 
подвижную жидкость. 

Оксид вольфрама(ѴІ) \Ѵ0 3 представляет собой желтый кристаллический 
порошок. Его структура образована октаэдрами [\Ѵ0 6 ], связанными между со¬ 
бой всеми вершинами. Такой структурный тип получил название «структура 
типа Ке0 3 » по первому исследованному веществу аналогичного строения. Из¬ 
вестны несколько модификаций \Ѵ0 3 , в которых атом вольфрама смещен из 
центра октаэдра, и возникающая деформация ведет к понижению симметрии. 

Триоксиды молибдена и вольфрама в отличие от хромового ангидрида сублимиру¬ 
ются конгруэнтно, т. е. состав пара совпадает с составом твердой фазы, причем оксид 
молибдена более летуч, чем оксид вольфрама, — при температуре 800 °С давление 
пара над Мо0 3 составляет 1,347 кПа. В паре эти вещества присутствуют в виде цикли¬ 
ческих тримеров М 3 0 9 , тетрамеров М 4 0 !2 и пентамеров М 5 О і5 , представляющих собой 
тетраэдры, соединенные вершинами. В растворах оксидов в донорных растворителях: 
пиридине, диметилсульфоксиде (СН 3 ) 2 §0 (бшко) — наряду с циклическими молеку¬ 
лами присутствуют и линейные; об этом, например, свидетельствует выделение ад¬ 
дукта Мо 3 0 4 -4(бгшо), состоящего из бесконечных цепей, соединенных оксомостика¬ 
ми*. Из растворов гидратированного оксида молибдена в метаноле получены кристал¬ 
лы Мо 2 0 5 (СН 3 0) 2 . 


* МсСаггоп Е. М., Нагіоѵ/ К. Ь. // Сііет. Соттіт. — 1983. — Р. 90. 
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В ряду Сг0 3 — Мо0 3 — \Ѵ0 3 значения энергии Гиб¬ 
бса образования уменьшаются, температуры плавле¬ 
ния и кипения оксидов возрастают (см. табл. 4.4), что 
связано с увеличением вклада ионной составляющей 
химической связи. 

Высшие оксиды хрома, молибдена и вольфрама 
имеют преимущественно кислотный характер, кото¬ 
рый наиболее ярко выражен в случае оксида хрома(ѴІ). 

Это вещество прекрасно растворимо в воде (при тем¬ 
пературе 20 °С в 100 г раствора растворяется 62,5 г СЮ 3 ); 
водный раствор проявляет кислотные свойства — он 
содержит хромовую Н 2 СЮ 4 и двухромовую Н 2 Сг 2 0 7 
кислоты. Вновь выделить хромовый ангидрид из ра¬ 
створа удается действием концентрированной серной Рис. 4.6. Строение окси¬ 
кислоты и выдерживанием полученного осадка в ва- да Мо0 3 

кууме до полного обезвоживания. Оксиды молибдена 

и вольфрама растворимы в воде значительно хуже. Их кислотный характер 
проявляется при растворении в щелочах: 

2КОН + М0 3 = К 2 М0 4 + Н 2 0 

Хромовый ангидрид в отличие от триоксидов молибдена и вольфрама яв¬ 
ляется сильным окислителем. Он поджигает этанол: 

4Сг0 3 + С 2 Н 5 ОН = 2Сг 2 0 3 + 2С0 2 Т + ЗН 2 0 
окисляет уголь и монооксид углерода: 

2СЮ 3 + ЗСО = Сг 2 0 3 + ЗС0 2 

будучи помещенным на бумагу иногда вызывает ее воспламенение. 

Раствор хромового ангидрида в концентрированной серной кислоте при 
длительном кипячении выделяет кислород: 

4СЮ 3 + 6Н 2 80 4 (конц.) = 2Сг 2 (80 4 ) 3 + 6Н 2 0 + 30 2 Т 

Темно-красные кристаллы хромового ангидрида образуются при действии 
концентрированной серной кислоты на насыщенный раствор дихромата ка¬ 
лия: 



К 2 Сг 2 0 7 + 2Н 2 80 4 = 2Сг0 3 і + 2КН80 4 + Н 2 0 

Также хромовый ангидрид может быть получен при окислении оксида 
хрома(ІІІ) озоном или кислородом при повышенном давлении (12 атм), тем¬ 
пературе 460 °С в присутствии катализаторов на основе оксидов серебра, цин¬ 
ка, кадмия и свинца. 

Высшие оксиды молибдена и вольфрама получают сжиганием металлов на 
воздухе или в кислороде (желтый порошок \Ѵ0 3 образуется при сгорании воль¬ 
фрамовой спирали электроламп при попадании воздуха внутрь лампы), окис¬ 
лением дисульфидов: 


2Мо 8 2 + 70 2 = 2Мо0 3 + 480 2 
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а также прокаливанием молибдатов и вольфраматов аммония: 

(>Ш 4 ) 6 Мо 7 0 24 = 7Мо0 3 + 614 Н 3 Т + ЗН 2 ОТ 

Эту реакцию проводят в токе кислорода, чтобы избежать частичного вос¬ 
становления триоксидов выделяющимся аммиаком. 


4.6. ГИДРОКСИДЫ, СОЛИ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ кислот 
И КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ШЕСТОЙ ГРУППЫ 

Соединения хрома часто значительно отличаются по свойствам от анало¬ 
гичных соединений тяжелых металлов шестой группы — молибдена и вольф¬ 
рама, имеющих тенденцию в низших степенях окисления к образованию кла¬ 
стеров, а в высшей степени окисления — изополи- и гетерополианионов. 

С ростом степени окисления основные свойства оксидов и гидроксидов 
постепенно сменяются кислотными, восстановительная способность соеди¬ 
нений убывает, а окислительная — возрастает. Так, соединения хрома(П) (СЮ, 
Сг(ОН) 2 ) имеют основный характер и являются сильными восстановителями; 
высшему оксиду хрома СЮ 3 соответствуют хромовая Н 2 СЮ 4 и двухромовая 
Н 2 Сг 2 0 7 кислоты, для них характерны окислительные свойства. Соединения 
хрома в промежуточных степенях окисления, главным образом +3 (Сг 2 0 3 , 
Сг(ОН) 3 ), амфотерны. Они наиболее устойчивы в водных растворах по отно¬ 
шению как к окислению, так и к восстановлению. 

Соединения элементов в степени окисления +2 

Соединения, содержащие ионы М 2+ , характерны лишь для хрома. Молиб¬ 
ден и вольфрам в степени окисления +2 образуют кластеры, например |М 6 Х х ] 4+ . 
Соединения \У(ІІ) менее характерны, например биядерный ацетат \У(ІІ) не 
существует, а структурный аналог ацетата Сг(І1) — ацетат [Мо(СН 3 СОО) 2 | 3 — 
исходный препарат для синтеза биядерных комплексов молибдена. 

При взаимодействии металлического хрома с кислотами-неокислителями 
или при восстановлении подкисленных растворов солей хрома(Ш) цинком, 
амальгамой цинка или под действием электрического тока: 

Сг 2 ($0 4 ) 3 + 2п = 2Сг$0 4 + 2п$0 4 

в отсутствие кислорода воздуха образуются ярко-синие растворы солей 
хрома(П), содержащие ион гексааквахрома(П) [Сг(Н 2 0) 6 ] 2+ . 

Для хрома в степени окисления +2 (гі 4 ) возможно образование высокоспи¬ 
новых и низкоспиновых (/ 2 4 ) комплексов. Акваионы, как и другие ком¬ 

плексы с лигандами слабого поля, высокоспиновые. В них один из электронов 
расположен на разрыхляющей (е,,) орбитали, а при его удалении в процессе 
окисления (/ 2і ,е^ ~ е > 6 3 ? е ”) возникает устойчивая электронная конфигурация 
/ 2 ^е®. Поэтому соединения хрома(П) — сильные восстановители: 

Сг 3+ + г = Сг 2+ ; Е° = -0,41 В. 
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Они легко окисляются кислородом воздуха: 

4[Сг(Н 2 0) 6 | 2+ + 0 2 + 4Н + = 4[Сг(Н 2 0) 6 ] 3+ + 2Н 2 0 
а в отсутствие окислителя медленно восстанавливают воду: 

2Сг50 4 + 2Н 2 0 = 2Сг(0Н)50 4 + Н 2 Т 

Пентагидрат сульфата хрома(ІІ), изоструктурный медному купоросу, по¬ 
степенно окисляется даже при хранении в вакуумированной ампуле. 

Восстановительная способность соединений хрома(ІІ) усиливается в ще¬ 
лочной среде. Коричневый осадок гидроксида хрома Сг(ОН) 2 , получаемый в 
инертной среде действием аммиака или щелочи на соли хрома(П), способен 
восстановить СО до метана*. Низкий эффективный заряд и большой радиус 
(0,096 нм) обусловливают основный характер гидроксида Сг(ОН) 2 , малую 
склонность к гидролизу солей (константа гидролиза иона Сг 2+ по первой сту¬ 
пени составляет 5- ІО' 6 ) и слабо выраженные комплексообразующие свойства 
иона Сг 2+ . Эти особенности свидетельствуют о преобладающем ионном харак¬ 
тере химической связи в соединениях Сг(ІІ). 

Так, при добавлении к растворам солей Сг(ІІ) сульфида натрия выпадает черный 
осадок сульфида Сг$, при введении ортофосфата натрия — голубой осадок среднего 
фосфата Сг 3 (Р0 4 ) 2 , растворимый в кислотах, а под действием карбоната натрия — серо- 
вато-белый осадок карбоната СгС0 3 . Во влажном воздухе он мгновенно окисляется, 
становясь сначала красным, затем — грязно-зеленым, и превращается в гидроксид 
Сг(ІІІ): 

4СгС0 3 + 0 2 + 2 л:Н 2 0 = 2Сг 2 0 3 л:Н 2 04 + 4С0 2 Т 

При пропускании углекислого газа карбонат переходит в раствор в форме гидро¬ 
карбоната Сг(НС0 3 ) 2 . Нитрат хрома(ІІ) существует лишь в разбавленных растворах. 
Известен ортосиликат Сг 2 $Ю 4 . 

Высокоспиновые октаэдрические комплексы характеризуются большим 
магнитным моментом (4,7 —4,9 м. Б.) и широкой полосой поглощения между 
13 000 и 17000 см -1 , которую часто удается разделить на две или три компо¬ 
ненты. Это свидетельствует о наличии тетрагонального искажения. Оно явля¬ 
ется следствием эффекта Яна — Теллера (см. подразд. 1.2) и вызвано наличием 
одного электрона на е А ,-орбитали, что приводит к геометрическому искаже¬ 
нию и понижению симметрии г/ 4 -комплексов: два аксиальных лиганда нахо¬ 
дятся на большем расстоянии от атома Сг(ІІ), чем четыре экваториальных. 
Такая структура обусловливает склонность высокоспиновых комплексов к гид¬ 
ролизу. Помимо аквакомплексов к высокоспиновым относятся ацетилацето- 
нат Сг(асас) 2 , а также аммиакаты, например фиолетовый [Сг(МН 3 ) 5 С1]С1 и 
зеленовато-серый [Сг(МН 3 ) 6 ]С1 2 , образующиеся при действии аммиака на спир- 
товый раствор хлорида хрома(ІІ). 

Низкоспиновые комплексы хром(ІІ) образует с лигандами сильного поля — 
цианидом, дииминами. Эти комплексы интенсивно окрашены, их магнитный 
момент составляет 2,74 — 3,40 м. Б., а связь хром—лиганд характеризуется су¬ 
щественной долей д-связывания. Примером служит цианидный комплекс 
ІС([Сг(СН) 6 ], темно-синие кристаллы которого высаливаются спиртом из рас¬ 
твора ацетата хрома(ІІ) в концентрированном растворе цианида калия. 

* Миронова С. А., Никонова Л. А. // Изв. АН СССР. Сер. хим. — 1985. - Т. 34. — № 12. — С. 2788. 
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Рис. 4.7. Строение ацетата хрома(ІІ) Сг2(СН 3 С00) 4 (Н 2 0)2 (я); образование связи Сг—Сг 
по методу валентных связей (б); строение безводного ацетата хрома(ІІ) (в); образова¬ 
ние связи Сг—Сг по методу молекулярных орбиталей (г) (см. также с. 189) 


В отличие от металлов начала З^-ряда для хрома(ІІ) известно несколько 
кластерных соединений. Простейшее из них — ацетат хрома(ІІ) (рис. 4.7) со¬ 
става Сг 2 (СНзС 00 ) 4 (Н 2 0 ) 2 , выделяющийся в виде красного осадка при дей¬ 
ствии на раствор хлорида хрома(П) концентрированным раствором ацетата 
натрия: 


2СгС 1 2 + 4№СН 3 СОО + 2Н 2 0 = Сг 2 (СН 3 С00) 4 (Н 2 0) 2 і + 4№С1 
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Рис. 4.7. (Окончание) 


Красный цвет гидратированного ацетата Сг(ІІ) контрастирует с голубой 
окраской простых солей Сг(ІІ) и отражает его биядерное строение (см. рис. 4.7, а). 
На наличие связи между двумя атомами хрома указывает диамагнетизм этого 
соединения: в нем нет неспаренных электронов. Поскольку каждый ион Сг 2+ 
содержит четыре неспаренных электрона, связь, образующаяся при взаимо¬ 
действии двух таких ионов друг с другом, имеет кратность, равную четырем. 
Именно поэтому расстояние Сг—Сг в ацетате (0,230 нм) оказывается короче, 
чем в металлическом хроме (0,256 нм). Атомы хрома соединены друг с другом 
также четырьмя бидентатными мостиковыми ацетатными группами. Коорди¬ 
национную сферу каждого атома хрома дополняет молекула, воды*. По методу 
валентных связей (см. рис. 4.7, б) четырехкратная связь Сг—Сг образуется в 
результате объединения неспаренных Зё -электронов двух ионов хрома в четы¬ 
ре электронные пары, принадлежащие совместно обоим атомам. Вакантные 
орбитали ионов Сг 2+ выступают в качестве акцепторов для образования пяти 
ковалентных связей с ацетатными группами и молекулами воды. В образующейся 
частице все электроны спарены, т.е. она является диамагнитной. 


* Еще короче расстояние Сг—Сг (0,196 нм) в молекулах Сг 2 (СН 3 СОО) 4 , образующихся в 
газовой фазе при отщеплении молекул воды. 
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При нагревании в вакууме до 120 °С ацетат хрома теряет воду, превращаясь 
в коричневый порошок, в котором кластеры Сг 2 (СН 3 СОО) 4 связаны между 
собой дополнительным взаимодействием атомов хрома с атомами кислорода 
соседних ацетатных групп (см. рис. 4.7, в). 


Карбонилы и металлоорганические соединения 
элементов шестой группы 

В низших степенях окисления (-4, -2, -1, 0) хром, молибден и вольфрам 
образуют соединения с я-акцепторными лигандами: циклопентадиенилом, бен¬ 
золом, монооксидом углерода (рис. 4.8). 

Гексакарбонилы М(СО) 6 представляют собой бесцветные летучие кристал¬ 
лические вещества, имеющие молекулярное строение. Они сильно ядовиты! 
Молекулы М(СО) 6 диамагнитны и имеют форму октаэдра, в центре которого 
находится атом металла. 

Карбонилы металлов шестой группы не удастся получить при взаимодей¬ 
ствии простых веществ с монооксидом углерода. Исходными веществами для их 
синтеза служат галогениды, например: 

200 °С; р 

\ѴС1 6 + ЗРе + 6СО-> \Ѵ(СО) 6 + ЗРеСР 

При температуре выше 200 °С карбонилы разлагаются: 

> 200 °С 

М(СО) 6 -> М + 6СОТ 

что используют для нанесения металлических покрытий. Гексакарбонил вольф¬ 
рама катализирует метатсзис олефинов. 



Рис. 4.8. Металлоорганические соединения элементов шестой группы: 
а — дибензолхром; б — гидридный комплекс хромоцена СЦС^ЬРцН,; 
в — Мо 2 (СО)| 0 (іь-Н) 
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Образование связи Сг—Сг по методу молекулярных орбиталей представлено на 
рис. 4.7, г. Для простоты рассмотрим взаимодействие двух фрагментов молекулы соста¬ 
ва Сг(СН 3 СОО) 2 , каждый из которых имеет форму плоского квадрата, что видно из 
соответствующего расщепления исходных ^-орбиталей хрома. Из пяти ^/-орбиталей 
каждого фрагмента четыре идут на образование связи Сг—Сг, а одна — на образова¬ 
ние а-связи с молекулой воды (это взаимодействие на рисунке не показано). Из вось- 


В ареновых комплексах — хромоцене Сг(ср) 2 и дибензолхроме Сг(С 6 Н 6 ) 2 — 
атом металла находится между двумя параллельно расположенными цикличес¬ 
кими молекулами лиганда (см. рис. 4.8, а). Структуры таких соединений получи¬ 
ли название «сэндвичевых». Связь металл — лиганд осуществляется не только за 
счет перекрывания заполненных молекулярных орбиталей лиганда с незапол¬ 
ненными атомными орбиталями хрома, но и за счет взаимодействия атомных 
орбиталей хрома с вакантными молекулярными орбиталями лиганда. Это объяс¬ 
няет высокую прочность химической связи и термодинамическую устойчивость 
металлоценов. 

Хромоцен Сг(ср) 2 получают взаимодействием хлорида хрома и натриевого 
производного циклопентадиена в тетрагидрофуране: 

21Ма(ср) + СгС1 2 = Сг(ср) 2 + 21МаС1 

Из раствора вещество выделяется в форме красных кристаллов, изоморфных 
ферроцену, но в отличие от него парамагнитных и легко окисляющихся на 
воздухе. При действии тетрагидробората н'атрия хромоцен превращается в жел¬ 
тый гидридный комплекс Сг(ср) 2 Н 2 с клинообразной сэндвичевой структурой 
(см. рис. 4.8, б). 

При низкотемпературном фотохимическом разложении образуются неустой¬ 
чивые мономерные молибдо- и вольфрамоцены М(ср) 2 , которые при температу¬ 
ре выше 10 К превращаются в красно-коричневые полимеры [М(ср) 2 ]„. 

Среди металлоценов наиболее устойчив дибензолхром Сг(ср) 2 — кристалли¬ 
ческое вещество темно-коричневого цвета, образующееся при взаимодействии 
безводного хлорида хрома(ІІІ) с бензолом в присутствии катализатора А1С1 3 и 
алюминиевой пудры, необходимой для восстановления хрома и связывания 
хлорид-ионов: 

СгС1 3 + 2С 6 Н 6 + А1 = Сг(С 6 Н 6 ) 2 + А1С1 3 

Дибензолхром хорошо растворяется в органических растворителях, легко 
возгоняется, а при нагревании разлагается с выделением хрома, что использу¬ 
ется для получения металлических покрытий. Аналогичным образом получают 
кристаллические комплексы: зеленый Мо(С 6 Н 6 ) 2 и желто-зеленый ^Ѵ(С 6 Н 6 ) 2 . 
Комплексы металлов шестой группы с бензолом изоэлектронны ферроцену, но 
менее устойчивы. 

Димерные ионы [М 2 (СО), 0 ] 2 , в которых степень окисления металла равна -1, 
образуются при восстановлении гексакарбонилов М(СО) 6 борогидридом №ВН 4 
в жидком аммиаке. При попадании в воду связь металл — металл разрывается, 
но димерные частицы сохраняются благодаря появлению мостикового гидрида. 
В гидриде два атома металла соединены трехцентровой двухэлектронной связью 
М—Н—М (см. рис. 4.8, в). Восстановление гексакарбонилов М(СО) 6 металличес¬ 
ким натрием в жидком аммиаке приводит к образованию анионных карбо¬ 
нильных комплексов, в которых атом металла находится в отрицательных сте¬ 
пенях окисления: Ыа 2 [Сг 2 (СО) 5 ] и № 4 [Сг 4 (СО) 4 ]. 


191 



ми ^/-орбиталей, предоставленных в общее пользование двумя атомами хрома, обра¬ 
зуются восемь молекулярных орбиталей — две из них а-типа, четыре — я-типа и две — 
5-типа. Электронами заполнены четыре связывающие МО, что обусловливает образо¬ 
вание четырехкратной связи Сг—Сг. Аналогичную структуру имеет и ацетат молиб- 
дена(П), образующийся при действии на гексакарбонил молибдена Мо(СО) 6 ледяной 
уксусной кислотой. Помимо ацетатов получены и другие карбоксилаты хрома(ІІ) и 
молибдена(ІІ). Все они — биядерные кластеры. Интересно, что при частичной дегид¬ 
ратации двойной соли состава С$2Сг(80 4 ) 2 -6Н 2 0 со структурой шенита образуется 
диамагнитный фиолетовый порошок С$ 2 Сг(80 4 ) 2 ■ 2Н 2 0, который построен из анио¬ 
нов, аналогичных ацетату хрома(ІІ), где роль мостиковых лигандов выполняют суль¬ 
фатные группы: С$ 4 [Сг2(80 4 ) 4 (Н 2 0) 2 ] ■ 2Н 2 0. Кластерное строение имеет и биядерный 
карбонат Мё 2 [Сг2(С0з) 4 (Н 2 0) 2 ] (связь Сг—Сг 0,222 нм). 

Благодаря кластерному строению ацетат хрома(ІІ) гораздо более устойчив к окис¬ 
лению, чем простые соли хрома(ІІ), и в сухом виде может некоторое время храниться 
на воздухе. В качестве исходного вещества ацетат хрома(ІІ) используют для синтеза 
других соединений хрома в степени окисления +2. 


Соединения элементов в степени окисления +3 

Степень окисления +3 наиболее характерна для хрома. Соединения молиб- 
дена(ІІІ) являются сильными восстановителями и гораздо хуже изучены, а 
вольфрама(ІІІ) — практически неизвестны. 

Соединения хрома(ІІІ). В водных растворах соединения хрома(ІІІ) обладают 
высокой окислительно-восстановительной устойчивостью как в кислой, так и 
в щелочной среде (см. рис. 4.1), что может быть объяснено высокими значениями 
ЭСКП для конфигурации в октаэдре: как потеря, так и приобретение элек¬ 
трона неизбежно приводят к уменьшению ее значения и соответственно по¬ 
нижению термодинамической устойчивости. Наличие трех неспаренных элек¬ 
тронов обусловливает парамагнетизм соединений Сг(ІіІ), большинство из ко¬ 
торых интенсивно окрашены. Помимо этого октаэдрические комплексы, в ко¬ 
торых отсутствуют вакантные ^-орбитали, а е^-орбитали остаются незапол¬ 
ненными, инертны. Такие соединения реагируют с очень низкой скоростью. 
Например, скорость обмена воды в ионе [Сг(Н 2 0) 6 ] 3+ при температуре 25 °С 
составляет 4,5- 10' 7 с -1 . Таким образом, соединения хрома(ІІІ) в водных ра¬ 
створах выгодно сочетают в себе термодинамическую и кинетическую устой¬ 
чивость. В этом отношении они противоположны соединениям хрома(П), ко¬ 
торые кинетически лабильны и, кроме того, являются сильными восстанови¬ 
телями. 

Солянокислый раствор хлорида хрома(ІІ) на воздухе мгновенно окисляет¬ 
ся и меняет окраску, становясь из ярко-синего темно-зеленым. При упарива¬ 
нии и охлаждении из него выделяются изумрудно-зеленые кристаллы гекса¬ 
гидрата хлорида хрома(ІІІ). Нитрат серебра способен осадить лишь одну треть 
содержащегося в них хлора, что доказывает вхождение двух из трех атомов 
хлора в состав внутренней координационной сферы: [Сг(Н 2 0) 4 С1 2 ]С1 • 2Н 2 0. 
Если долго кипятить разбавленный раствор этой соли, а затем охладить его до 
0°С и насытить хлороводородом, то цвет раствора станет фиолетовым, и из 
него выделятся сине-фиолетовые кристаллы такого же состава, что и исход¬ 
ная соль. При помощи нитрата серебра из этого вещества удается осадить весь 
хлор, что позволяет приписать ему формулу [Сг(Н 2 0) 6 ]С1 3 . Раствор хлорида 
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гексааквахрома(ІІІ) в холодной воде окрашен в фиолетовый цвет, однако при 
кипячении он изменяет окраску, становясь темно-зеленым. Таким образом, 
в зависимости от условий хлорид хрома(ІІІ) может быть выделен из раствора 
в виде двух изомеров с различным составом внутренней координационной 
сферы. В растворе оба иона находятся в равновесии: 

[Сг(Н 2 0) 6 ] 3+ + 2СГ <=► [Сг(Н 2 0) 4 С1 2 ] 2+ + 2Н 2 0 

Положение равновесия зависит от температуры и концентрации ионов хрома. 
Например, при температуре 25 °С в 20%-м растворе хлорида хрома 93 % ионов 
хрома присутствуют в форме гексаакваионов, а в 57%-м — только 60 %. Нагре¬ 
вание смещает равновесие вправо: при 84 °С в 57%-м растворе концентрация 
гексаакваионов снижается до 48 %. Аналогичные равновесия имеют место и в 
растворах солей всех других металлов, однако их скорость настолько велика, 
что удается выделить только один из изомеров, образующий наиболее устой¬ 
чивую кристаллическую решетку и поэтому наименее растворимый. В случае 
солей хрома, а также инертных комплексов других металлов (кобальта(ІІІ), 
родия(ІІІ), платины(ІІ)) можно выделить все возможные изомеры по причи¬ 
не крайне низкой скорости изомеризации. Гидратная изомерия свойственна 
большинству солей хрома(ІІІ). При этом во всех случаях соли, содержащие 
ионы гексааквахрома(ІІІ), имеют сине-фиолетовую окраску, а соли, в кото¬ 
рых во внутреннюю координационную сферу входят также анионы, — зеле¬ 
ные или красные (рис. 4.9). 

Ион [Сг(Н 2 0) 6 ] 3+ поглощает свет в красной (ѵ, = 17 400 см' 1 ), голубой (ѵ 2 = 
= 24 500 см -1 ) частях видимого спектра, а также в ближней ультрафиолетовой обла¬ 
сти (ѵ 3 = 37 800 см* 1 ) и, следовательно, имеет фиолетовую окраску, вызванную нало¬ 
жением двух дополнительных цветов (см. рис. 1.36). Это объясняется тем, что в октаэд¬ 
рическом поле лигандов терм 4 Р, соответствующий основному состоянию иона сі 3 , 
расщепляется на составляющие А 2я и Т Хя . Переходам между состояниями с одинаковой 
мультиплетностью соответствуют три полосы в спектре поглощения (подразд. 1.2) или 
три электронных перехода 4 А 2я -> 4 Т 1я , 4 А 2я -> 4 Т [я и 4 А 2я ^> 4 Т Хя с частотами ѵ,, ѵ 2 , ѵ 3 



Рис. 4.9. Гидраты хлорида хрома(ІІІ) 
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соответственно. Ионы гексааквахрома(Ш) обладают дихроизмом, т.е. имеют разную 
окраску в проходящем (красно-фиолетовые) и отраженном (сине-фиолетовые) свете. 

Нитрат хрома(ІІІ) Сг(1Ч0 3 ) 3 -9Н 2 0, образующийся при растворении гидроксида в 
азотной кислоте, представляет собой призматические красно-фиолетовые кристаллы. 
При кипячении фиолетовый раствор нитрата хрома(ІІІ) становится зеленым, однако 
при охлаждении прежняя окраска возвращается. Безводный нитрат хрома(ІІІ) получа¬ 
ют взаимодействием гексакарбонила хрома с азотным ангидридом. При действии на 
растворы солей хрома гидрофосфатом натрия образуется фиолетовый осадок орто¬ 
фосфата СгР0 4 6Н 2 0, который под действием соды или щелочи превращается в зеле¬ 
ную основную соль. При нагревании гексагидрат постепенно обезвоживается, перехо¬ 
дя в зеленый дигидрат СгР0 4 2Н 2 0, а затем в черный порошок СгР0 4 , нераствори¬ 
мый даже в царской водке и устойчивый вплоть до 1 800 °С. При сплавлении с мета¬ 
фосфорной кислотой он превращается в зеленый метафосфат Сг(Р0 3 ) 3 , также очень 
устойчивый. Среди сульфатов хрома(ІІІ) известны гидраты с фиолетовой и зеленой 
окраской. Фиолетовая соль [Сг(Н 2 0) 6 ] 2 (80 4 ) 3 ■ 6Н 2 0 может быть получена при взаи¬ 
модействии гидроксида хрома(ІІІ) с серной кислотой, при восстановлении хромо¬ 
вого ангидрида этанолом в сернокислой среде, при обработке хлорида гекса- 
аквахрома(ІІІ) концентрированной серной кислотой. 

При кипячении растворы сульфатов приобретают зеленую окраску, и из них мо¬ 
гут быть выделены соли, в которых сульфат входит во внутреннюю координацион¬ 
ную сферу, например [Сг 2 (Н 2 0) 4 (50 4 )](80 4 ) 2 ■ Н 2 0, Сг 2 (Н 2 0) 3 (80 4 ) 3 . При дальнейшем 
обезвоживании (нагревание до 400°С или в токе С0 2 до 280°С) они переходят в 
розовый безводный сульфат Сг 2 (80 4 ) 3 , растворимый в воде только в присутствии 
ионов хрома(ІІ). Известны кислые Сг(80 4 )(Н80 4 )(Н 2 0) 7 , Сг 4 (80 4 ) 5 (Н80 4 ) 2 (Н 2 0) 24 и 
основные Сг(0Н)80 4 Н 2 0 соли. 

При действии на свежеосажденный гидроксид хрома(ІІІ) щавелевой кис¬ 
лотой, при восстановлении хромового ангидрида щавелевой кислотой или 
при взаимодействии солей хрома(ІІІ) с растворимыми оксалатами образуют¬ 
ся гидраты оксалата хрома(Ш) Сг 2 (С 2 0 4 ) 3 - «Н 2 0, цвет, строение и раствори¬ 
мость которых зависят от гидратного состава. Гексагидрат Сг 2 (С 2 0 4 ) 3 - 6Н 2 0 пред¬ 
ставляет собой темно-красные, очень гигроскопичные кристаллы, хорошо ра¬ 
створимые не только в воде, но и в спирте и эфире. Их получают восстановле¬ 
нием хромового ангидрида щавелевой кислотой, взятой в избытке. При нагре¬ 
вании до 125 °С это вещество теряет воду, превращаясь в нерастворимый зеле¬ 
ный порошок. В избытке оксалат-ионов образуются оксалатные комплексы, 
например К 3 [Сг(С 2 0 4 ) 3 ] (р^уст = -15,4). Калиевую соль обычно получают вос¬ 
становлением дихромата калия смесью щавелевой кислоты и оксалата калия: 

К 2 Сг 2 0 7 + 2К 2 С 2 0 4 + 7Н 2 С 2 0 4 = 2К 3 [Сг(С 2 0 4 ) 3 ] + 6С0 2 Т + 7Н 2 0 

При охлаждении из раствора соль выделяется в виде темно-зеленых, почти 
черных кристаллов, в тонком слое на просвет кажущихся фиолетовыми. Спо¬ 
собность вещества обладать разной окраской в отраженном и проходящем свете 
называют дихроизмом. 7/л/с-(оксалато)хромат(ПІ)-ион образует оптические изо¬ 
меры, но выделяющиеся кристаллы оптически неактивны, так как представ¬ 
ляют собой рацемическую смесь. Ее удается разделить на О- и Ь-изомеры 
дробной кристаллизацией солей с объемными оптически активными катио¬ 
нами, например стрихнином или [Мі(рЬеп) 3 ] 2+ . 

При восстановлении дихромата калия щавелевой кислотой в молярном от¬ 
ношении 1 :7 образуется темно-красный раствор, из которого кристаллизу¬ 
ются пурпурно-красные кристаллы транс- изомера: 


194 



К 2 Сг 2 0 7 + 7Н 2 С 2 0 4 = 2К[Сг(С 2 0 4 ) 2 (Н 2 0) 2 ] + 6С0 2 Т + ЗН 2 0 

В растворе цис- и транс- формы существуют в равновесии, которое в слабо¬ 
кислых растворах смещено в сторону гщс-изомера: 

цис-[ Сг(С 2 0 4 ) 2 (Н 2 0) 2 ]- ^=2 ш/щнс- [Сг(С 2 0 4 ) 2 (Н 2 0) 2 Г; АГ = 0,17 (рН 3-4). 

В то же время состав выделяющейся твердой фазы соответствует транс¬ 
форме — она плохо растворима в воде и легко выпадает в осадок. Калиевая 
соль гщс-изомера лилового цвета обладает прекрасной растворимостью. Она 
может быть получена при медленном охлаждении концентрированного рас¬ 
твора или при проведении синтеза в предельно малом количестве воды. При 
длительном хранении или при нагревании растворы био(оксалато)хроматов 
меняют цвет, становясь сине-зелеными, из них кристаллизуются трис-( окса- 
лато)хроматы. При обработке К[Сг(С 2 0 4 ) 2 (Н 2 0) 2 ] водным раствором аммиака 
одна из молекул воды замещается на гидроксигруппу, а в избытке щелочи 
образуются дигидроксокомплексы К 3 [Сг(С 2 0 4 ) 2 (0Н) 2 ]. Все они существуют в 
форме цис- и транс- изомеров. 

Среди солей хрома(ПІ) большое распространение имеют квасцы — двой¬ 
ные сульфаты хрома(ПІ) и щелочных металлов. Хромокалиевые квасцы 
КСг(80 4 ) 2 12Н 2 0 наряду с алюмокалиевыми находят применение при дубле¬ 
нии кож, в качестве протравы при крашении тканей. Исходным веществом 
для их получения служит дихромат калия. При восстановлении сернистым га¬ 
зом или этиловым спиртом раствора этой соли, подкисленного серной кисло¬ 
той, образуется фиолетовый раствор, из которого при охлаждении выделяют¬ 
ся темно-фиолетовые кристаллы хромокалиевых квасцов: 

К 2 Сг 2 0 7 + 380 2 + Н 2 80 4 + 23Н 2 0 = 2КСг(80 4 ) 2 12Н 2 ОІ 
К 2 Сг 2 0 7 + ЗС 2 Н 5 ОН + 4Н 2 80 4 + 17Н 2 0 = 2КСг(80 4 ) 2 12Н 2 ОІ + ЗСН 3 СНО 

В квасцах содержатся ионы гексааквахрома [Сг(Н 2 0) 6 ] 3+ , которые и придают им 
фиолетовую окраску. При кипячении раствора квасцов фиолетовая окраска сменяется 
зеленой и при охлаждении раствора не восстанавливается, а рН раствора понижается. 
Все это свидетельствует о том, что замещение координированных молекул воды на 
анионы кислотных остатков может сопровождаться процессами гидролиза. На первой 
стадии происходит депротонирование координированной молекулы воды: 

[Сг(Н 2 0) 6 ] 3+ + Н 2 0 <=> [Сг(Н 2 0) 5 (0Н)] 2+ + Н 3 0 + 

(фиолетовый) (серо-сиреневый) 

В случае иона гексааквахрома(Ш) константа 
равновесия этого процесса при температуре 25 °С 
равна 1,6-10 -4 , т. е. гексаакваион оказывается 
такой же сильной кислотой, как муравьиная, и 
на порядок сильнее, чем уксусная. По этой при¬ 
чине водные растворы солей хрома(ІІІ) с анио¬ 
нами сильных кислот сильно кислые, что пре¬ 
пятствует дальнейшему гидролизу. При кипя- 

Рис. 4.10. Строение биядерного гидроксокомп- 
лекса [Сг 2 (0Н) 2 (Н 2 0) 8 ] 4+ 
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чении растворов гидролиз усиливается: ионы [Сг(Н 2 0) 5 (0Н)) 2+ посредством мостико- 
вых ОН-групп объединяются друг с другом в полиядерные частицы, которые захваты¬ 
вают анионы кислотных остатков, находящиеся в растворе (рис. 4.10). Это может быть 
представлено следующими равновесиями: 
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Продуктами гидролиза хромокалиевых квасцов являются двойные основные суль¬ 
фаты хрома(ІІІ) и калия, например КСг 3 (80 4 ) 2 (0Н) 6 , изоструктурный минералу алу¬ 
ниту, образующийся при гидролизе алюмокалиевых квасцов, а в природе формиру¬ 
ющийся в вулканических областях при воздействии сернокислотных растворов на калие¬ 
вые полевые шпаты. В нем атом металла(ІІІ) находится в центре октаэдра, образованно¬ 
го атомами кислорода сульфатных групп и молекул воды (рис. 4.11). По донорной ак¬ 
тивности по отношению к катиону Сг 3+ анионы располагаются в следующий ряд: 

С10 4 < N0^ < С1- < $0 4 “ < НСОО- < СН 3 СОО- < С 2 0 4 2 " 




®Сг®8 Оо • Н 


Рис. 4.11. Координационное окружение атома хрома в хромокалиевых квасцах (а) 

и продукте их гидролиза (б) 
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При гидролизе перхлората хрома(ІП) в растворе присутствуют катионы, в состав 
которых не входят перхлоратные группы: 

ЗСг 3+ + 4Н 2 0 = [Сг 3 (ОН) 4 ] 5+ + 4Н + ; р К = 8,7; 

4Сг 3+ + 6Н 2 0 = [СгДОН^] 6 * + 6Н + ; р К= 13,9. 

На основании спектральных данных высказаны предположения* о наличии в ра¬ 
створах еще более сложных катионов вплоть до [СГ| 2 (0Н) 28 (Н 2 0)| 2 ] 8+ . Обратите внима¬ 
ние, что в механизме гидролиза трехзарядных катионов металлов есть много общего. 
Разный состав гидроксокомплексов хрома и алюминия вызван тем, что А1 +3 способен 
образовывать тетраэдры [М0 4 ], а Сг +3 — нет. 

Добавление щелочных реагентов (ІЧН 3 Н 2 0, № 2 С0 3 , №ОН) сильно уско¬ 
ряет процесс гидролиза и приводит к выделению грязно-фиолетового осадка 
гидратированного оксида Сг 2 0 3 хН 2 0, называемого иногда «гидроксидом 
хрома(ІІІ)». Чтобы получить хорошо сформированный осадок, осадитель надо 
добавлять постепенно при сильном перемешивании раствора. 

Первоначально образующийся продукт отвечает составу Сг(Н 2 0) 3 (0Н) 3 и представ¬ 
ляет собой полимер, состоящий из октаэдров Сг(Н 2 0)(0Н) 5 , соединенных общими 
ребрами в цепи: 
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Две трети молекул воды, содержащихся в этом веществе, являются внешнесфер- 
ными, не связанными с атомами хрома**. При стоянии осадок гидроксида подвергает¬ 
ся старению, заключающемуся в постепенной дегидратации за счет превращения гид- 
роксимостиков в оксомостики. На первой стадии гидроксид теряет внешнесферную 
воду, приобретая состав Сг(ОН) 3 , соответствующий структуре гидраргилита (см. т. 2, 
гл. 4). С течением времени он переходит в зеленый порошок оксогидроксида СгООН со 
слоистой структурой (пигмент «хромовый зеленый» или «изумрудный зеленый»). Пол¬ 
ное обезвоживание происходит при температуре 430 °С. 


Таким образом, из водных растворов нельзя получить соли хрома(ІІІ) с 
анионами слабых кислот, например Сг 2 (С0 3 ) 3 , Сг 2 5 3 и т.д. Действительно, 
взаимодействие кислых растворов солей хрома(ІІІ) и щелочных растворов 
карбоната, или сульфида, или сульфита натрия приводит к взаимному усиле¬ 
нию гидролиза и выпадению осадка гидроксида: 


2СгС1 3 + 3№ 2 С0 3 + ЗН 2 0 = 2Сг(ОН) 3 | + ЗС0 2 Т + 6№С1 


Карбонат хрома(ІІІ) неизвестен. Природный минерал барбертонит представляет 
собой основный карбонат хрома(ІІІ)-магния М§ 6 Сг 2 (С0 3 )(0Н)| 6 - 4Н 2 0. 


* Огіуаса Яріссіа // РоІуЬесІгоп. - 1996. - V. 15. - Р. 2875; ВгасІІеу 8. Д/„ Но\ѵе Я Г КуМ ЯАП 
і. Сііегп. 5ос. Оаііоп Тгап$. — 1993. — Р. 2415. 

Если осаждение вести из растворов солей хрома(ІІІ), окрашенных в зеленый цвет, обра¬ 
зуется грязно-зеленый осадок гидроксида, содержащий также анионы солей, присутствующих 
в растворе и координированных атомами хрома. 
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Рис. 4.12. Оксо- и гидроксоацетаты хрома(ІІІ): 

а — [Сг,0(СН,С00) 6 (Н 2 0),| + в тетрафенилборате; 6 — Сг 8 (ОН), 2 (СН,СОО)і 2 (атомы водорода 

не показаны) 

При смешении растворов солей хрома(ІІІ) и растворимых силикатов образуются 
зеленые осадки переменного состава, содержащие некоторое количество силикат-ионов. 
Средние силикаты хрома(ІІІ) неизвестны, хотя их двойные соли встречаются в при¬ 
роде в виде минералов, например риландит (Сг, А1) 6 8іО п ■ 5Н 2 0. Один из гранатов — 
уваровит, названный в честь президента Российской академии наук графа С. С. Уваро¬ 
ва, представляет собой силикат хрома(ІІІ)-кальция Са 3 Сг 2 ($і 04 ) 3 . В отличие от альман¬ 
дина или пиропа этот камень имеет ярко-зеленый цвет. Известен американский па¬ 
тент* на синтез гидрата силиката хрома состава Сг 2 0 3 $Ю 2 - Н 2 0. 

При действии на растворы солей хрома(ІІІ) ацетатом натрия образуются зеленые 
растворы, содержащие циклические трехъядерные оксоацетат-ионы, построенные ана¬ 
логично оксоацетатам других трехвалентных металлов (рис. 4.12, а). В твердом виде 
выделен оксоацетат [Сг 3 0(СН 3 С00) 6 (Н 2 0) 3 ](СН 3 С00) — темно-зеленые призмати¬ 
ческие кристаллы, хорошо растворимые в воде. Аналогичное строение имеют и другие 
карбоксилаты. В их молекулах наиболее лабильна координированная вода, которая при 
перекристаллизации соли из донорного растворителя может быть заменена на раство¬ 
ритель — пиридин или диметилсульфоксид. Структура комплекса при этом сохраняет¬ 
ся. При окислении смеси ацетата хрома(П) и ацетатов некоторых других двухвалент¬ 
ных металлов (М = Мп, Со) в пиридине были получены кристаллы оксоацетатов, 
смешанных по металлу**. 

Известны также другие типы оксо- и гидроксоацетатов, например состава 
1Сг 3 (ОН) 2 (СНзСОО) 6 ](СН 3 СОО), Сг, 2 0 9 (0Н) 3 (СН 3 С00),5, Сг 8 (ОН) |2 (СН 3 СОО), 2 ; послед¬ 
ний выделяется в виде темно-фиолетовых кристаллов при длительном кипячении вод¬ 
ного раствора [Сг 3 0(СН 3 С00) 6 (Н 2 0) 3 ](СН 3 С00)***. Циклические молекулы октамера 


* Патент 4740651 США. 1988. 

** Саппоп Я. й. //.1. СНет. $ос. Оаііоп Тгап$. — 1993. — Р. 2005. 

*** ЕаІіеІ М., В'то А., Ееіпег /. еГ аі. // Іпоге. СНет. — 2000. — V. 39. — Р. 1376. 
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образованы восемью атомами хрома, соединенными друг с другом мостиковыми гид¬ 
роксилами и ацетатными группами (рис. 4.12, б). 

Сине-фиолетовые кристаллы средней соли Сг(СН 3 СОО) 3 6Н 2 0 кристаллизуются 
из фиолетового раствора, полученного растворением свежеосажденного гидроксида 
хрома(Ш) в ледяной уксусной кислоте. 

При нагревании хромокалиевых квасцов с избытком роданида калия и последу¬ 
ющем упаривании раствора образуется темно-красная кристаллическая масса, содер¬ 
жащая гексароданохромат(ІІІ) калия К 3 [Сг(ЫС8) 6 ]. После перекристаллизации из спирта 
(растворимость 106 г в 100 г спирта при температуре 20 °С) это вещество выделяется в 
виде красно-фиолетовых кристаллов, в проходящем свете кажущихся гранатовыми. 
Спектральными методами доказано, что роданид-ионы связаны с металлом-комп- 
лексообразователем посредством атомов азота. Под действием жидкого аммиака про¬ 
исходит замещение двух тиоцианатных лигандов и образуется транс- тетрароданодиам- 
минхромат(Ш) аммония ЫН 4 [Сг(ЫС8) 4 (ЫН 3 ) 2 ] — соль Рейнеке. Она представляет со¬ 
бой блестящие рубиново-красные кристаллы, хорошо растворимые в воде и спирте. 
С крупными катионами соль Рейнеке дает кристаллические осадки, поэтому ее ис¬ 
пользуют для выделения аминов, аминокислот и оснований из смесей. Удобным пре¬ 
паративным методом получения этой соли является спекание порошков дихромата 
аммония и роданида аммония. Действием на концентрированный водный раствор соли 
Рейнеке соляной кислотой получают кислоту Рейнеке Н[Сг(ЫС8) 4 (ЫН 3 ) 2 ]. Ее удается 
выделить из раствора путем экстракции эфиром с последующим испарением эфирной 
вытяжки. Это вещество образует красные чешуйчатые кристаллы, хорошо раствори¬ 
мые в воде, спирте, ацетоне. 

Взаимодействием гексароданохромата(ІІІ) с пентааммиакатом кобальта(ІІІ) син¬ 
тезируют гетеробиметаллические комплексы, в которых атомы двух металлов связаны 
мостиковой тиоцианатной группой: 

К 3 [Сг(ЫС5) 6 ] + [Со(ЫН 3 ) 5 (Н 2 0)](С10 4 ) 3 = 

= ЗКС10 4 + [(ЫС5) 5 Сг-ЫС8-Со(ЫН 3 ) 5 ] + Н 2 0 

Гидроксид хрома амфотерен — он растворяется как в растворах кислот 

(К ь = 10 -'°): 

Сг(ОН) 3 + ЗН + + ЗН 2 0 = [Сг(Н 2 0) 6 ] 3+ 
так и щелочей ( К а = 10“ 16 ): 

Сг(ОН) 3 + ЗОН" = [Сг(ОН) 6 ] 3_ 

Быстрее всего происходит растворение свежеосажденного гидроксида; пол¬ 
ное осаждение возможно в интервале рН 7— 10*. Образующиеся при растворе¬ 
нии гидроксида в едких щелочах изумрудно-зеленые растворы содержат анио¬ 
ны [Сг(ОН) 6 ] 3 ", со временем из растворов кристаллизуются гидроксокомп- 
лексы, например гексагидроксохромат(ІІІ) натрия № 3 [Сг(ОН) 6 ]. У гидрокси¬ 
да хрома(ІІІ) основные свойства выражены сильнее кислотных, поэтому при 
кипячении разбавленные растворы гидроксохроматов полностью гидролизу¬ 
ются, и из них выпадает осадок гидроксида хрома(ІІІ). В этом состоит их отли¬ 
чие от алюминатов. Однако удобнее всего растворы хроматов(ІІІ) разрушать, 
пропуская через них сероводород или углекислый газ: 

2№ 3 [Сг(ОН) 6 ] + ЗС0 2 = 2Сг(ОН) 3 І + 3№ 2 С0 3 + ЗН 2 0 


* Ваі й., В. М., Мооге О.Л. // Іпог§. СЬет. — 1987. — V. 26. — Р. 345. 
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Рис. 4.13. Строение хромита КСЮ 2 (атомы кислорода расположены в вершинах октаэдров) 

При этом за счет постепенного подкисления образуется кристаллический 
хорошо сформированный осадок гидроксида. 

При медленном охлаждении горячего насыщенного раствора гидроксида хрома(ІІІ) 
в 50%-м растворе ЫаОН получены зеленые пластинчатые кристаллы состава 
Ыа 4 [Сг(ОН) 6 ](ОН) ■ ЗН 2 0. В присутствии анионов кристаллизуются смешанные соли, 
например Ыа 4 [Сг(ОН) 6 ]С1, Ыа 4 [Сг(ОН) 6 ](8 2 )і /2 *. 

Сплавлением оксида хрома(ІІІ) с щелочами, карбонатами или оксидами 
получают хромиты, или оксохроматы(ІІІ), представляющие собой сложные 
или смешанные оксиды. Хромиты щелочных металлов МСЮ 2 состоят из окта¬ 
эдров [Сг0 6 ], объединенных общими ребрами в единый каркас, в пустотах 
которого расположены ионы щелочного металла (рис. 4.13). Многие хромиты 
двухвалентных металлов М ІІ (Сг0 2 ) 2 имеют структуру шпинели (см. рис. 1.21). 
В них атомы М(ІІ) находятся в тетраэдрическом, а атомы Сг(ІІІ) — в октаэд¬ 
рическом окружении атомов кислорода. Такое строение имеет и природный 
минерал хрома — хромистый железняк РеСг 2 0 4 . 

Соединения хрома(ІІІ) устойчивы в водных растворах как к окислению, 
так и к восстановлению. В кислой среде под действием сильных восстановите¬ 
лей и в отсутствие воздуха они превращаются в соли хрома(ІІ). Электродный 
потенциал пары Сг(ѴІ)/Сг( III) имеет наибольшее значение в кислой среде, 
поэтому окисление солей хрома(ІІІ) до хроматов проще осуществить в при¬ 
сутствии щелочи. При проведении реакции в щелочных водных растворах в 
качестве окислителей используют хлор, бром, гипохлорит натрия, пероксид 
водорода, оксид свинца(ІѴ): 

2Сг(ОН) 3 + ЗВг 2 + 10№ОН = 2№ 2 Сг0 4 + б№Вг + 8Н 2 0 
2Сг(ОН)з + ЗН 2 0 2 + 2Ва(ОН) 2 = 2ВаСЮ 4 1 + 8Н 2 0 


* Ніпі Р. // 2. Апоге. АМ§. СНет. — 2000. — ВО. 626. — 8. 1004. 
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в нейтральной или слабокислой средах — свежеосажденный оксид марганца(ІѴ): 


Сг 2 (50 4 )з + ЗМп0 2 + 2Н 2 0 = 2Н 2 СЮ 4 + ЗМп$0 4 

в кислой среде — висмутат натрия, перманганат калия, бертолетову соль, 
персульфаты в присутствии катионов серебра: 

20(14 0 3 ) 3 + ЗNаВіОз + 4НNОз = № 2 Сг 2 0 7 + ЗВі(Ы0 3 ) 3 + NаNОз + 2Н 2 0 

А§ + 

Сг 2 (50 4 )з + ЗІ4а 2 5 2 0 8 + 7Н 2 0 -> № 2 Сг 2 0 7 + 7Н 2 §0 4 + 2№ 2 §0 4 

при сплавлении оксида хрома(ІІІ) — пероксиды щелочных металлов, нитра¬ 
ты, хлораты, кислород: 


2Сг 2 0 3 + 4№ 2 0 2 + 0 2 = 4№ 2 Сг0 4 

Сг 2 0 3 + КСЮ 3 + 2К 2 СОз = 2К 2 Сг0 4 + 2С0 2 Т + КС1 

Процесс окисления происходит через стадии образования хромат(ІѴ)- и 
хромат(Ѵ)-ионов. 

При взаимодействии нитрата хрома(ІІІ) с белильной известью, взятой в недостат¬ 
ке, или при восстановлении хромата калия кипящим раствором тиосульфата натрия, 
сероводородом или этиловым спиртом в отсутствие минеральных кислот образуются 
коричневые осадки хроматов хрома(ІІІ) переменного состава (Сг0Н)Сг0 4 хН 2 0. Стро¬ 
ение их неизвестно. При добавлении избытка реагента (окислителя или восстановите¬ 
ля) содержащийся в них хром полностью переходит в одну из степеней окисления: +3 
или +6. Так, дальнейшее пропускание сероводорода через щелочной раствор хромата 
калия приводит к изменению цвета осадка из бурого в грязно-зеленый, характерный 
для гидроксида хрома(ІІІ). Имеются сведения о том, что из водного раствора, полу¬ 
ченного взаимодействием дихромата калия с пероксидом водорода после экстракции 
пероксида хрома в эфирный слой, может быть выделен коричневый осадок Сг 5 0| 2 , 
представляющий собой хромат хрома(ІП). Строение этого вещества рассмотрено вме¬ 
сте с другими оксидами хрома. 

Соединения хрома(Ш) инертны, т.е. реакции замещения в их растворах 
протекают с низкой скоростью. Инертные комплексы не удается синтезиро¬ 
вать по реакциям обмена в водных растворах. Например, даже при сильном 
избытке концентрированного раствора аммиака, прилитого к свежеосажден- 
ному гидроксиду хрома(ІП), образуется лишь незначительное количество гек¬ 
сааммиаката. Для получения инертных комплексов либо используют очень 
большой избыток лиганда, что, например, достигается проведением реакции 
аминирования непосредственно в жидком аммиаке: 

СгС1 3 + 6Г4Н 3 (ж.) -» [Сг(1МН 3 ) б ]С1 3 

либо проводят окислительно-восстановительную реакцию, скорость которой 
практически не зависит от скорости обмена лигандов, а определяется меха¬ 
низмом электронного переноса. Так, для синтеза гексааммиаката хрома(ПІ) 
сначала получают ион [Сг(І4Н 3 ) 6 ] 2+ . Будучи лабильным он легко образуется 
при действии избытка аммиака на раствор хлорида хрома(ІІ). В аммиачном 
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буфере, который создают, добавляя твердый хлорид аммония, ион гексаам- 
минхрома(П) постепенно восстанавливает водород воды или иона аммония, 
превращаясь в аммиакат хрома(ПІ): 

2[Сг(ЫН 3 ) 6 ]С1 2 + 2ЫН 4 С1 = 2[Сг(МН 3 ) 6 ]С1 3 + 2ЫН 3 + Н 2 Т 

Хлорид аммония служит также источником хлорид-ионов, необходимых 
для формирования осадка трихлорида. 

Комплекс [Сг(ЫН 3 ) 6 ]С1 3 называют лютеохромхлоридом из-за его желтой окраски 
(лат. Іиіш; — желтый). Изомерный ему карминово-красный хлорид хлоропента- 
амминхрома(ІІІ) [Сг(ЫН 3 ) 5 С1]С1 2 («пурпуреохромхлорид») образуется при взаимодей¬ 
ствии хлорида хрома с жидким аммиаком в отсутствие катализатора — амида натрия, 
а также при кипячении родохромхлорида [(МН 3 ) 5 Сг(ОН)Сг(МН 3 ) 5 ]СІ 5 с соляной кис¬ 
лотой (рис. 4.14): 

[(ЫН 3 ) 5 Сг(ОН)Сг(ЫН 3 ) 5 ]С1 5 + НС1 = 2 [Сг(МН 3 ) 5 С1]С1 2 + Н 2 0 
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Рис. 4.14. Схема превращений различных аммиакатов хрома(ІІІ) 













Розовый осадок родохромхлорида (греч. ро5о<; — роза) получают окислением ам¬ 
миаката хрома(ІІ) кислородом воздуха: 

4[Сг(МН 3 ) 6 ]С1 2 + 0 2 + 2NН 4 С1 = 2[(МНз) 5 Сг(ОН)Сг(Г4Н 3 ) 5 ]С1 5 І + 6Г4Н 3 

В присутствии щелочи мостиковая гидроксогруппа депротонируется, это сопро¬ 
вождается изменением окраски на ярко-синюю вследствие образования «основной 
родосоли» [(ЫН 3 ) 5 Сг—О—Сг(ЫН 3 ) 5 ]С1 4 . Эффективный магнитный момент (р) этого 
вещества (1,3 м. Б.) необычайно низок для соединения, содержащего шесть неспарен¬ 
ных электронов, что свидетельствует об антиферромагнитном взаимодействии двух 
атомов хрома через /ьорбитали атома кислорода посредством с! к —р к — ^-связывания. 
Известны и более сложные гидроксоаммиакаты хрома(ІІІ); например, родозохром- 
хлорид [Сг 4 (ОН) 6 (ЫН 3 )і 2 ]С1 6 , в котором атомы хрома соединены друг с другом в цикл 
мостиковыми гидроксильными группами*. 

Гекса- и пентаамминные комплексы хрома(ІІІ) очень устойчивы к действию кис¬ 
лот. Так, при кипячении лютеохромхлорида с концентрированной азотной кислотой 
внутренняя координационная сфера не претерпевает никаких изменений, образуется 
лютеохромнитрат [Сг(МН 3 ) 6 ](І\Ю 3 ) 3 . Такая высокая устойчивость аммиакатов имеет 
кинетическую природу — она связана с тем, что атом азота, координирующий ме¬ 
талл, не имеет свободных электронных пар и не способен образовывать устойчивые 
интермедиаты. В гексааквакомплексе хрома(ІІІ) каждая молекула воды содержит по 
одной паре электронов, не участвующих в образовании связей, что и обусловливает 
более высокую реакционную способность этой частицы. 

При термическом разложении хлорида гексаамминхрома(ІІІ) образуется порошок 
/иег-[Сг(ЫН 3 ) 3 С1 3 ]. Граневый изомер/ас-[Сг(ЫН 3 ) 3 С1 3 ] может быть выделен при насы¬ 
щении водного раствора аммиаката хрома(ІІ) хлороводородом или при действии на 
пероксохромат аммония (І\ІН 4 ) 3 Сг0 4 концентрированной соляной кислотой. Цис- и 
/иряяоизомеры хлорида дихлоротетраамминхрома [Сг(ЫН 3 ) 4 С1 2 ]С1 получают косвен¬ 
ным путем, в основном по реакциям обмена**. 

Соединения молибдена(ІІІ). В отличие от хрома соединения молибдена(ПІ) 
гораздо менее устойчивы, а вольфрама(ІП) практически неизвестны. Так, мо¬ 
либден в противоположность хрому не образует простых солей, а акваионы 
[Мо(Н 2 0) 6 ] 3+ известны лишь в растворах, полученных при кислотном гидро¬ 
лизе комплексных соединений. Они имеют бледно-желтую окраску. Простей¬ 
шим способом приготовления такого раствора служит растворение гексахлоро- 
молибдата(ПІ) калия К 3 [МоС1 6 ] или пентахлороаквамолибдата(ПІ) аммония 
(МН 4 ) 2 [Мо(Н 2 0)С1 5 ] в воде, подкисленной хлорной или трифторметансуль- 
фокислотой (их анионы почти не проявляют донорных свойств) с последующим 
отделением хлорид-ионов на анионите. При помощи сульфата цезия из такого 
раствора удалось выделить светло-желтые кристаллы цезиймолибденовых квас¬ 
цов С8 Мо($ 0 4 ) 2 - 12Н 2 0. Содержащиеся в них ионы [Мо(Н 2 0) 6 ] 3+ имеют три 
неспаренных электрона (р = 3,69 м. Б.) и подобно ионам [Сг(Н 2 0) 6 ] 3+ пред¬ 
ставляют собой правильный октаэдр с длиной связи Мо—О 0,209 нм***. На 
воздухе кристаллы квасцов буреют из-за окисления молибдена. 

Концентрированные (примерно 0,5 М) растворы [Мо(Н 2 0) 6 ] 3+ удалось получить 
растворением формиатного комплекса № 3 [Мо(НСОО) 6 ], образующегося при взаимо¬ 
действии пентахлороаквамолибдата(ІІІ) аммония с формиатом натрия в растворе 


* ОиВеІ Н. II., Наижг II., РиггегА. // Іпог§. Сйет. — 1979. — V. 18. — Р. 2830. 

** ^аск5оп \Ѵ. С., Коѵѵ/ы Р. /)., Рее \Ѵ. \Ѵ. // Іпог§. Сйіт. Асіа. — 1976. — V. 19. — Р. 221. 

*** ВеаШе ^. К., ВеМ В. Р., Ркеііоп В. \Ѵ„ \ѴИИе А. Н. // і. Сйет. §ос. ОаІІоп Тгапя. — 1981. — Р. 2105. 
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муравьиной кислоты*. Подобно другим трехзарядным катионам ионы гексааквамо¬ 
либдена претерпевают гидролиз. Имеются сведения о существовании димеров с мос¬ 
тиковыми ОН-группами или атомом кислорода и тройной связью металл —металл: 
[Мо 2 (ОН) 2 (Н 2 0) 8 ] 4+ , [Мо 2 0(Н 2 0),о] 4+ . Хотя процесс гидролиза сопровождается изме¬ 
нением окраски с бледно-желтой на зеленую, на него накладываются окислительно¬ 
восстановительные реакции, что затрудняет изучение. Акваионы молибдена(ІІІ) — 
сильные восстановители. Среди солей Мо(ІІІ) известен метафосфат Мо(Р0 3 ) 3 , постро¬ 
енный из бесконечных цепей октаэдров [Мо0 6 ] и фосфоркислородных тетраэдров. 

Исходными веществами для синтеза большинства координационных соединений 
молибдена(ІІІ) служат хлоридные комплексы, образующиеся при восстановлении 
молибдатов водородом в момент выделения или электролитически: 

2№ 2 Мо0 4 + 22НС1 + 32п = 2Н 3 [МоС1 6 ] + 32пС1 2 + 4№С1 + 8Н 2 0 

Если реакцию вести в среде концентрированной соляной кислоты, то образуется 
комплекс [МоС1 6 ] 3 ~, легко кристаллизующийся в форме розовой калийной соли 
К 3 МоС1 6 . Это вещество устойчиво при хранении в сухой атмосфере, но на влажном 
воздухе подвергается гидролизу и окислению. Введением бидентатных азотдонорных 
лигандов — орто - фенантролина (рйеп) и а,а'-бипиридила (Ьіру) получают комплек¬ 
сы [Мо(рЬеп) 3 ]С1 3 и [Мо(Ыру) 3 ]С1 3 , более устойчивые к окислению, чем анион [МоС1 6 ] 3 ~. 
Стабилизирующее действие лигандов на центральный атом объясняется их способно¬ 
стью акцептировать электроны молибдена. Смешение горячих растворов К 3 [МоС1 6 ] и 
роданида калия после охлаждения приводит к выделению оранжево-красных кристал¬ 
лов роданидного комплекса К 3 [Мо(І\ІС8) 6 ] • 4Н 2 0, а при взаимодействии с цианидом 
калия образуется цианидный комплекс К 4 [Мо(СЫ) 2 ] • 2Н 2 0 черного цвета. Низкий маг¬ 
нитный момент этого соединения (1,75 м. Б.) обусловлен спариванием двух из трех 
^/-электронов, находящихся на -орбиталях. 

Действием ацетилацетона на [МоС1 5 ] 3 ~ получен легко сублимирующийся Мо(асас) 3 , 
который в отличие от Сг(асас) 3 легко окисляется на воздухе до соединений Мо(Ѵ). 
Среди комплексных соединений молибдена есть и биядерные кластеры, напомина¬ 
ющие по строению ацетат хрома(ІІ), но содержащие тройную связь молибден—мо¬ 
либден. Например, в красном гидрофосфатном комплексе С$ 2 [Мо 2 (НР0 4 ) 4 (Н 2 0) 2 ] фос¬ 
фатные группы выполняют роль мостиковых лигандов; длина связи Мо—Мо 0,2231 нм**. 
Благодаря тройной связи металл — металл это соединение устойчиво на воздухе. Клас¬ 
терные ионы известны и среди сульфатных комплексов, образующихся из молибде¬ 
новых квасцов при их дегидратации. В соединении К 2 [Мо 2 (80 4 ) 4 ] ■ 2,5Н 2 0 атомы мо¬ 
либдена, как и в фосфате, связаны попарно (Мо—Мо 0,211 нм). При хранении на 
воздухе цвет вещества становится синим за счет окисления одного атома молибдена: 
К 3 [Мо 2 (30 4 ) 4 ] ЗН,0 (Мо-Мо 0,217 нм). 


Соединения элементов в степени окисления +4 

Хром, молибден и вольфрам в степени окисления +4 имеют электронную 
конфигурацию сі 2 . Все известные соединения хрома в этой степени окисления 
высокоспиновые, а многие соединения молибдена и вольфрама — низкоспи¬ 
новые, диамагнитные, содержащие связь металл—металл. 

Соединения хрома(ІѴ). Соединения Сг(ІѴ) часто выступают в роли интер¬ 
медиатов при восстановлении хроматов(ѴІ) или окислении солей хрома(ІІІ). 
Как правило, они обладают низкой устойчивостью и не имеют практического 
значения. 

* Вгокоп М., ВсИаЦег С. Е. // Асіа СЬет. ЗсапсІ. Зег. А. — 1986. — V. 40. — Р. 358. 

** ВіпоА., Соііоп Р.А. // Ап §е\ѵ. Сйет. Іпі. Её. — 1979. — V. 18. — Р. 462. 
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Ионы [(Н 2 0) 5 Сг=0] 2+ , образующиеся при окислении разбавленных растворов пер¬ 
хлората хрома(П) кислородом воздуха, имеют период полураспада около 30 с. Они 
проявляют сильные окислительные свойства не только по отношению к спиртам, 
фенолам, альдегидам, но и к более слабым окислителям — простым эфирам, солям 
карбоновых кислот* 1 . В твердом виде соли акваионов хрома(ІѴ) не получены. При спе¬ 
кании хромитов(Ш) с оксидами щелочных металлов или смеси хромата(ѴІ) и оксида 
хрома(ІП) со щелочью образуются изумрудно-зеленые порошки хроматов(ІѴ): 

1000°С 

ЫаСЮ 2 + 2Ыа 2 0-> Ыа 4 Сг0 4 + Ыа 

900 °С 

ВаСЮ 4 + Сг 2 0 3 + 5Ва(ОН) 2 -> ЗВа 2 СЮ 4 + 5Н 2 0 

Хроматы(ІѴ) растворяются в воде, образуя желто-коричневые растворы, подвер¬ 
женные необратимому гидролизу вследствие диспропорционирования на ионы Сг 3+ и 
Сг0 4 ~. В структуре этих соединений* 2 содержится тетраэдрический ион СгО^. Такую же 
геометрию имеет координационная сфера хрома и в алкоголятах Сг(СЖ) 4 , стабилизи¬ 
рованных л-взаимодействием металл—лиганд, а также в тетраалкилхроме СгКф При¬ 
мером соединений хрома(ІѴ), устойчивых в водных растворах, служат пероксоамины 
[Сг(0 2 ) 2 (1МК 3 ) х ] (х= 2 —З)* 3 . Простейшее из них охарактеризовано в подразд. 4.8. 

Окисление порфириновых комплексов хрома(П) на воздухе приводит к образова¬ 
нию порфиринов, содержащих двойную связь Сг=0. 

Соединения молибдена(ІѴ) и вольфрама(ІѴ). Восстановление молибдатов водоро¬ 
дом в момент выделения и другими сильными восстановителями либо сопропорцио- 
нирование молибдатов(ѴІ) и гексахлоромолибдатов(ІІІ) в кислой среде приводит к 
образованию красных растворов, содержащих молибден(ІѴ). В настоящее время уста- 
ношіено, что в них преобладает тример [Мо 3 0 4 (Н 2 0) 9 ] 4+ (рис. 4.15, а), в котором ато¬ 
мы молибдена находятся в углах треугольника и связаны друг с другом оксомостика¬ 
ми* 4 . Многие анионы способны замещать молекулы воды, но строение молибден- 
кислородного цикла сохраняется без изменений (рис. 4.15, б): 

[Мо 3 0 4 (Н 2 0) 9 ] 4+ + ЗС 2 0 4 2 = [Мо 3 0 4 (С 2 0 4 ) 3 (Н 2 0) 3 ] 2 - + 6Н 2 0 

Примером моноядерного анионного комплекса молибдена(ІѴ) служит октациано- 
молибдат(ІѴ) калия, выделяющийся в форме золотисто-желтых пластинчатых крис¬ 
таллов при восстановлении молибденового ангидрида или молибдата натрия боргид- 
ридом натрия или гидразином в среде концентрированной соляной кислоты: 

4№ 2 Мо0 4 + 32КСЫ + №ВН 4 + 25НС1 = 

= 4К 4 [Мо(СЫ) 8 ] + Н 3 В0 3 + 13Н 2 0 + 16КС1 + 9ЫаС1 

Атом молибдена расположен в центре квадратной антипризмы, образованной во¬ 
семью цианидными группами. Два валентных электрона молибдена спарены, что обус¬ 
ловливает диамагнетизм вещества. При добавлении щелочи к растворам солей 
молибдена(ІѴ) выпадает коричневый осадок гидроксида Мо0 2 хН 2 0 (х ~ 2) перемен¬ 
ного состава, растворимый как в кислотах, так и в избытке щелочей. 

При восстановлении вольфраматов также образуются растворы, содержащие ионы 
[\Ѵ 3 0 4 (Н 2 0) 9 ] 4+ , сходные по строению с описанными выше акваионами молибдена(ІѴ). 


* | 5со11 5. /,., Вакас А., ЕхрепюпН. // 3. Атег. Сйет. 8ос. — 1992. — V. 114. — Р. 4205; АІ-А/Іоипі А., 
ВакасА., Ечрепхоп У. Н. // Іпоцг. Сйет. — 1993. — V. 32. — Р. 5792; Иетез А., Вакас А. // Іпоцг. Сйет. — 
2001.-V. 40.-Р. 2720. 

* 2 Норре Я., 5сИеМ \Ѵ. // 2. Апогс. АПц. Сйет. - 1987. - Всі. 546. - 8. 137. 

* 3 СоиШЕ.5. // Соогё. Сйет. Кеѵ. - 1994. - V. 135/136. - Р. 651. 

* 4 ВісИепз О. Т„ Неіт 2., РШеІ Р.-А. еі аі. // Іпог§. Сйет. — 1989. — V. 28. — Р. 1394. 
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Взаимодействием гексакарбонила вольфрама с уксусной кислотой и уксусным ангид¬ 
ридом получены различные трехъядерные оксоацетаты, в которых атомы вольфрама 
образуют треугольный кластер со связью \У—\У 0,281 нм, а два атома кислорода нахо¬ 
дятся в центре треугольника и образуют по три ковалентные связи (рис. 4.15, в). Аце¬ 
татные группы в этих соединениях служат мостиками, аналогично описанным ранее 
оксоацетатам двух- и трехвалентных металлов. 

Соединения элементов в степени окисления +5 

Степень окисления +5 для хрома неустойчива — в настоящее время извест¬ 
но около трех десятков соединений, лишь половина из которых способна су¬ 
ществовать в водном растворе. Обычно соединения хрома(Ѵ) образуются при 
одноэлектронном восстановлении хроматов(ѴІ) щавелевой и лимонной кис¬ 
лотами, изопропиловым спиртом и другими восстановителями. Являясь ин¬ 
термедиатами, соединения хрома(Ѵ) могут быть зафиксированы методом элек¬ 
тронного парамагнитного резонанса. Введение в раствор а-гидроксикарбоно¬ 
вых кислот позволяет стабилизировать хром в степени окисления +5 благодаря 
возникновению устойчивых хелатов: 
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Это используют для изучения механизмов реакций восстановления хрома- 
тов в водных растворах. Например, с помощью хелатных соединений было 
доказано, что реакция хромата(ѴІ) с иодид-ионами протекает как последова¬ 
тельность трех одноэлектронных переносов: 

Сг(ѴІ) -» Сг(Ѵ) -» Сг(ІѴ) -» Сг(ПІ) 

Хроматы(Ѵ), получаемые высокотемпературным сплавлением хроматов(ѴІ) 
с щелочами в инертной атмосфере: 

800 °С 

4ВаСЮ 4 + 2Ва(ОН) 2 -» 2Ва 3 (СЮ 4 ) 2 + 0 2 + 2Н 2 0 

представляют собой темно-синие или темно-зеленые (почти черные) порош¬ 
ки, разлагающиеся водой на хроматы(ѴІ) и соединения хрома(ПІ). В структу¬ 
ре этих соединений присутствуют тетраэдрические ионы Сг0 4 ~. Известны так¬ 
же гидроксохроматы(Ѵ) № 2 Сг 3 0 8 0Н* и Са 5 (СЮ 4 ) 3 ОН, изоморфный минера¬ 
лу апатиту. 

Удобный источник аквакомплексов молибдена(Ѵ) представляет собой пен¬ 
тахлорид МоС1 5 . В подкисленных водных растворах молибден(Ѵ) присутствует 
главным образом в форме биядерных катионов: 


Н 2 0 

Н 2 0 


Н 2 0 

^Мо' 
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. 0 . 
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-мб: 
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он 2 
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Диамагнетизм этих ионов, окрашивающих раствор в желто-оранжевый цвет, 
свидетельствует о взаимодействии двух неспаренных Д-электронов атомов мо¬ 
либдена с образованием одинарной связи Мо—Мо**. Часто используют сокра¬ 
щенную форму записи димеров Мо 2 0 4 + . 

Другими способами получения солей оксомолибдена(Ѵ) служат восстанов¬ 
ление молибдатов(ѴІ) и окисление ацетата молибдена(П). Димеры Мо 2 0 4 2+ 
сохраняются и во многих комплексных соединениях молибдена(Ѵ), например 
[Мо 2 0 4 (С 2 0 4 ) 2 (Н 2 0) 2 ] 2- , [Мо 2 0 4 (есКа)] 2 ~. При подщелачивании растворов вы¬ 
деляется оранжево-коричневый осадок гидроксида МоО(ОН) 3 . Он устойчив в 
водном растворе при рН 6 и проявляет кислотные свойства ( К а = 0,13). В кон¬ 
центрированных растворах щелочей гидроксид диспропорционирует на анио¬ 
ны Мо0 4 и оксоанионы молибдена(ІѴ), придающие раствору сине-зеленую 
окраску. Сильные восстановители (цинк, ионы хрома(П), водород в момент 

* Уолиол О. // Асіа Сііет. §сапё. — 1970. — V. 24. — Р. 3627. 

** Димеры [Мо 2 § 2 0 2 ] 2+ присутствуют в 12-ядерном кластере МО| 2 $| 2 0| 2 (ОН)| 2 (Н 2 0),<,; см. 
Саііоі Е., 5аН%пас В Наіиі 5. еі аі. // Ап§е\ѵ. СЬеіп. ІпІ. Её. — 1998. — V. 37. — Р. 611. 
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выделения и др.) переводят их в соединения молибдена(ІѴ) и (III) через 
стадию образования ионов, содержащих атомы молибдена в разных степенях 
окисления. 

При восстановлении гептамолибдата иодидом аммония в солянокислом 
растворе кристаллизуется светло-зеленый оксопентахлоромолибдат(Ѵ): 

(1ЧН 4 ) б Мо 7 0 24 + 8 МН 4 і + 35НС1 = 7(МН 4 ) 2 [МоОС1 5 ] + 7 / 2 І 2 + НІ + 17Н 2 0 

Восстановление вольфраматов цинком в среде концентрированной соля¬ 
ной кислоты приводит к появлению синей окраски, обусловленной ионами 
[\ѴОС1 5 ] 2 . При их гидролизе образуются ионы \Ѵ 2 0 4 + , по-видимому, аналогич¬ 
ные димерам Мо 2 0 4 2+ . Химия соединений вольфрама(Ѵ) гораздо менее изучена. 


Соединения элементов в степени окисления +6 

Высшая степень окисления наиболее устойчива для молибдена и вольфра¬ 
ма. Соединения хрома(ѴІ) также широко известны. В качестве сильных окис¬ 
лителей они активно используются в технике и лабораторной практике. 

Соединения хрома(ѴІ). Триоксид хрома СЮ 3 — ангидрид хромовой кисло¬ 
ты, которая образуется при растворении его в воде: 

Сг0 3 + Н 2 0 = Н 2 Сг0 4 

Это сильная по первой ступени кислота, известная лишь в водных раство¬ 
рах, в которых наряду с равновесиями диссоциации: 

Н 2 СЮ 4 *=» Н + + НСЮ 4 ; рА'= -0,61; 

НСг0 4 Н + +Сг0 2 -; рК=6,49; 
протекают также процессы поликонденсации хромат-ионов: 

2НСг0 4 ^=± Сг 2 0 2- + Н 2 0; рК =-2,2; 

СЮ 4 “ + 2Н + *=> Сг 2 0 2- + Н 2 0; р К= -13,7. 

Строго говоря, водный раствор хромового ангидрида представляет собой 
смесь хромовой и дихромовой кислот, которые находятся в равновесии друг с 
другом. Хотя ни одна из этих кислот не выделена в свободном виде, их соли — 
хроматы и дихроматы — хорошо изучены. Как следует из приведенного выше 
уравнения, переходы между ними регулируются изменением кислотности среды. 
В кислых растворах устойчивы дихроматы, а в щелочных — хроматы. О взаим¬ 
ных превращениях этих солей легко судить по изменению окраски: хроматы 
имеют желтый цвет, а дихроматы — оранжевый. Например, при подкислении 
желтого раствора К 2 СЮ 4 образуется оранжево-красный дихромат К 2 Сг 2 0 7 : 

2К 2 Сг0 4 + 2Н 2 $0 4 = К 2 Сг 2 0 7 + 2КН50 4 + Н 2 0 

Окраска солей хромовых кислот очень насыщенна, так что даже небольшое 
количество соли придает раствору желтый или оранжево-красный цвет. Она 
обусловлена переносом заряда, т.е. электронными переходами со связывающих 
молекулярных орбиталей, локализованных преимущественно на атомах кис¬ 
лорода, на разрыхляющие молекулярные орбитали, локализованные на атоме 
хрома. 
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Процесс полимеризации хромат-иона протекает через стадию протониро¬ 
вания: Сг0 4 2- + Н + (—» НСЮ 4 . Гидрохромат-ионы, имеющие искаженную 
тетраэдрическую геометрию, объединяются попарно общими вершинами 
с образованием связей Сг—О —Сг и отщеплением молекул Н 2 0: 

2НСг0 4 *=» Сг 2 0 7 + Н 2 0. 

Равновесие 2СЮ 2- + 2Н + <—> Сг 2 0 2 + Н 2 0 смещается влево также в при¬ 
сутствии ионов Ва 2+ , Аё + , РЪ 2+ , которые образуют малорастворимые хроматы, 
например: 

2К 2 Сг 2 0 7 + 2ВаС1 2 + Н 2 0 = 2ВаСЮ 4 І + 4КС1 + Н 2 Сг 2 0 7 

За счет образования кислоты Н 2 Сг 2 0 7 полного осаждения хрома невозмож¬ 
но добиться прибавлением даже избытка соли бария: раствор сохраняет жел¬ 
то-оранжевый цвет. Чтобы количественно осадить весь хром, содержащийся в 
растворе, вводят ацетат натрия. Дихромовая кислота по силе превосходит ук¬ 
сусную и поэтому вытесняет ее из солей: 

К 2 Сг 2 0 7 + 2ВаС1 2 + Н 2 0 + 2СН 3 СОО№ - 
= 2ВаСЮ 4 І + 2КС1 + 2№С1 + 2СН 3 СООН 

В воде растворимы лишь хроматы и дихроматы щелочных металлов и аммония, 
а также магния, кальция и стронция. Растворимость хроматов щелочных и щелочно¬ 
земельных элементов убывает вниз по группе. Так, при температуре 30 °С в 100 г воды 
растворяются 100 г У 2 Сг0 4 , 88,7 г № 2 Сг0 4 , 63,4 г К 2 Сг0 4 , 44,1 г КЬ 2 СЮ 4 . Дихроматы 
щелочных металлов имеют более низкую растворимость, чем хроматы. Хроматы лития 
и натрия кристаллизуются из растворов в виде гидратов (рис. 4.16). Интересно, что 
декагидрат № 2 Сг0 4 10Н 2 О изоморфен глауберовой соли № 2 $0 4 - 10Н 2 О и образует с 
ней смешанные кристаллы в любых соотношениях. Двойные хроматы подобно двой¬ 
ным сульфатам легко кристаллизуются при смешении растворов: 

2(1МН 4 ) 2 Сг 0 4 + №(Ы0 3 ) 2 + 6Н 2 0 = (ЫН 4 ) 2 М(Сг0 4 ) 2 -6Н 2 0* + 2ЫН 4 Ы0 3 

Хромат бария не растворим в воде, а хроматы кальция и стронция могут быть 
выделены из растворов в виде гидратов МСЮ 4 2Н 2 0 (М = Са, $г) высаливанием 
спиртом. Растворимость СаСг0 4 при нагревании уменьшается подобно растворимости 
многих других соединений кальция (Са$0 4 , Са(ОН) 2 ). 

Растворы хроматов и дихроматов имеют реакцию среды, близкую к нейтральной, 
так как они образованы кислотами средней силы. Кислые соли хромовой кислоты 
неизвестны, при концентрировании растворов гидрохромат-ионы отщепляют воду и 
переходят в дихроматы. В литературе также имеются сведения об оксосолях хромовой 
кислоты, иногда называемых ортохроматами. Натриевая соль 1Ма 4 Сг0 5 - 13Н 2 0 пред¬ 
ставляет собой светло-желтые ромбические кристаллы, хорошо растворимые в воде. 
Они устойчивы в водном растворе и могут быть перекристаллизованы, однако в при¬ 
сутствии кислот и щелочей разлагаются до хроматов или дихроматов. Известна также 
аналогичная кальциевая соль, не растворимая в воде. 

Из растворов хромата натрия, а также из разбавленных растворов дихромата на¬ 
трия нитрат серебра осаждает красно-бурый хромат серебра А§ 2 Сг0 4 (ПР 1,2- 10 -12 ), 
а из концентрированных растворов дихромата — темно-красный дихромат А§ 2 Сг 2 0 7 


* Разложением этой соли при 850 °С получают никельхромовую шпинель №Сг 2 0 4 черно¬ 
зеленого цвета. 
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Рис. 4.16. Кривые растворимости хроматов, дихроматов и сульфатов натрия, калия 
и аммония (а); фазовая диаграмма системы № 2 Сг 2 0 7 — Н 2 0 (6): 

1 — кривая растворимости № 2 Сг 2 0 7 ; 2 — кривая кипения раствора; 3 — кривая замерзания 

раствора 
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Рис. 4.17. Фазовая диаграмма системы РЬСЮ 4 —РЬО (с упрощениями) 

(ПР 1,0 ■ 10" ИІ ). Дихромат свинца вообще не удается получить в твердом виде по причи¬ 
не низкой растворимости хромата РЬСг0 4 (ПР 1,8- ІО" 14 ), используемого в качестве 
желтого пигмента (пигмент крон представляет собой смесь хромата и сульфата свин¬ 
ца). При растворении хромата свинца в азотной кислоте образуется оранжевый ра¬ 
створ, содержащий дихромат свинца. При попытке осаждения хромата свинца из ще¬ 
лочных растворов образуется огненно-красный осадок основной соли РЪ 2 (0Н) 2 Сг0 4 . 
При нагревании он переходит в оксосоль РЬ 2 Сг0 5 (минерал феникохроит), также име¬ 
ющую красную окраску (рис. 4.17). Это соединение используют в качестве пигмента 
свинцовый красный (красный свинцовый крон). Основную соль легко получить также 
добавлением к осадку хромата свинца небольшого количества щелочи или соды. 

Желтый осадок хромата бария ВаСг0 4 также растворим в кислотах с образованием 
оранжевых растворов, но в отличие от свинцовой соли коричневый дихромат бария 
ВаСг 2 0 7 - 2Н 2 0 выделен в твердом виде при кристаллизации из сильнокислых раство¬ 
ров, полученных растворением в воде хлорида бария и избытка хромового ангидрида*. 
Его дегидратацией при температуре 120 °С получают безводную соль. При действии на 
раствор хромата натрия нитратом ртути(І) образуется аморфный бурый осадок хрома¬ 
та Н§ 2 СЮ 4 , который при кипячении переходит в кристаллический хромат ртути(І) 
ярко-красного цвета. При смешении растворов солей железа с хроматами и дихрома¬ 
тами осадка не образуется, хромат железа(ІІІ) Ре 2 (СЮ 4 ) 3 «Н 2 0 (п = 1, 3) хорошо 
растворим в воде и сильно гидролизован. Длительным взаимодействием Ре 2 (Сг0 4 ) 3 с 
хромовым ангидридом и водой получены гигроскопичные кристаллы состава 
Ре 2 (Сг0 4 ) 2 (Сг 2 0 7 ) ■ 4Н 2 0**. Пурпурно-красную основную соль Ре(0Н)Сг0 4 получают 


* ВІит О. //і. Аррі. Сгуйаііоёг. - 1980. - V. 13. - Р. 96. 

** ОегаиІІ У., Воппіп А. // Виіі. $ос. Рг. Міпегаі. Сгіхіаііоёг. — 1976. — V. 99. — Р. 197. 
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взаимодействием раствора Ре(М0 3 ) 3 с хромовым ангидридом при рН 0,5 в автоклаве 
при 175 °С*'. Известны гидроксохроматы КРе 3 (0Н) 6 (Сг0 4 ) 2 и №А1 3 (0Н) 6 (Сг0 4 ) 2 * 2 . Для 
меди(ІІ) описаны как хромат СиСг0 4 , так и дихромат СиСг 2 0 7 - 2Н 2 0* 3 . Дихромат-ион 
способен выступать в роли бидентатного мостикового лиганда, связывающего комп¬ 
лексные ионы в димеры [(Ьіру)Мп(г| 2 -Сг 2 0 7 ) 2 Мп(Ьіру)]* 4 . 

Дихромат-ионы, образующиеся при действии кислоты на хроматы, при 
более сильном подкислении превращаются в трихроматы Сг 3 0 2 (7 и тетрахро¬ 
маты Сг 4 0| 2 з _ , продукты углубляющейся поликонденсации хромат-ионов. С ка¬ 
тионами щелочных металлов три- и тетрахромат-ионы образуют соли, напо¬ 
минающие дихроматы и окрашенные в темно-красный цвет. Подобно дихро¬ 
матам они состоят из тетраэдров [Сг0 4 ], соединенных общими вершинами в 
цепи. 

При дальнейшем подкислении процесс поликонденсации протекает еще 
глубже. Конечным его продуктом является темно-красный осадок гидратиро¬ 
ванного хромового ангидрида, фактически представляющий собой полихро¬ 
мовую кислоту — длинные цепи из тетраэдров [Сг0 4 ], на концах которых 
находятся гидроксильные группы. При нагревании до 100 °С происходит де¬ 
гидратация полихромовой кислоты, приводящая к оксиду хрома(ѴІ) (рис. 4.18). 

Термическая устойчивость солей хромовых кислот зависит как от приро¬ 
ды металла, так и от строения аниона. При усложнении аниона, т. е. в ряду 
хромат — дихромат — трихромат — тетрахромат температура разложения со¬ 
лей существенно убывает. Так, хромат калия плавится без разложения при 
температуре 968 °С, дихромат калия плавится при 398 °С и разлагается при 
500 °С, а трихромат и тетрахромат калия плавятся с разложением при 243 и 
210 °С соответственно: 


550 "С 

4К 2 Сг 2 0 7 -> 4К 2 Сг0 4 + 2Сг 2 0 3 + 30 2 Т 

210 °С 

4К 2 Сг 4 О із -> 2К 2 Сг 2 0 7 + 4КСг(Сг0 4 ) 2 + 30 2 Т 

Термическая устойчивость солей возрастает с увеличением размера катио¬ 
на щелочного металла вследствие роста энергии кристаллической решетки, о 
чем свидетельствует и понижение растворимости в этом ряду. 

Окислительная способность соединений хрома в высшей степени окисле¬ 
ния существенно выше, чем соединений молибдена и вольфрама. Хроматы — 
очень сильные окислители, хотя и уступают перманганатам. Наибольшая окис¬ 
лительная активность хроматов проявляется в кислой среде, где они присут¬ 
ствуют в виде дихромат-ионов (/Г(Сг 2 0 7 2_ /Сг 3+ ) = 1,33 В; рН 0). В этих условиях 
дихроматы могут быть восстановлены до солей хрома(ІП) сернистым газом, 
сероводородом, сульфидами, тиосульфатами, глюкозой, солями титана(ІІІ) и 
железа) II): 

К 2 Сг 2 0 7 + 3$0 2 + Н 2 $0 4 = К 2 §0 4 + Сг 2 (50 4 ) 3 + Н 2 0 


*' Тгтпхепсі М. О., І.огщкопИ О., йиігііаіас Е. // РНуз. Кеѵ, В. — 1985. — V. 31. — Р. 2966. 
* 2 Сисіеппес К, Кіои А., Воппіп А., СаіІІе! Р. // Кеѵ. СНіт. Міпег. — 1980. — V. 17. — Р. 158. 

* 3 Віит Д, Оиііеи. С. // Асіа Сгум. В. — 1980. — V. 36. — Р. 667. 

* 4 Оаѵе В. С., Сіегпиаіеѵісі К.5. // Іпогё. СНет. — 1984. — V. 23. — Р. 847. 
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К 2 Сг 2 0 7 + ЗН,5 + 4Н 2 80 4 = К 2 50 4 + Сг 2 (§0 4 ) 3 + 35І + 7Н 2 0 
К 2 Сг 2 0 7 + 6Ре50 4 + 7Н 2 50 4 = К 2 50 4 + Сг 2 (50 4 ) 3 + ЗРе 2 (§0 4 ) 3 + 7Н 2 0 

В нейтральной и слабощелочной средах хромат-ионы восстанавливаются до 
гидроксида хрома(Ш): 

2К 2 Сг0 4 + 3(МН 4 ) 2 8 + 8Н 2 0 = 2Сг(ОН) 3 І + 35І + 4КОН + 6 ІМН 3 Н 2 0 

в сильнощелочной — до гидроксохроматов(Ш) [Сг(ОН) 6 ] 3_ : 

2К 2 Сг0 4 + 3(ЫН 4 ) 2 § + 2КОН + 2Н 2 0 = 2К 3 [Сг(ОН) 6 ] + 35І + 6 ЫН 3 

В щелочной среде окислительная способность хроматов значительно ниже 
(/Г(Сг0 4 “/Сг(0Н) 3 ) = -0,13 В; рН 14), поэтому для их перевода в соединения 
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Рис. 4.18. Процессы поликонденсации хромат-ионов 
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О механизмах окисления и восстановления ионов хрома 

В кислой среде хроматы — сильные окислители, активно используемые в 
органической химии для перевода спиртов в карбонильные соединения. В отли¬ 
чие от перманганата калия хроматы в стандартных условиях не способны окис¬ 
лить кетоны, поэтому реакции с их участием можно проводить в ацетоне. В водных 
растворах альдегид, образующийся при окислении хроматом первичного спир¬ 
та, вступает в реакцию с новой порцией хромата и превращается в карбоновую 
кислоту. Чтобы получить из первичного спирта карбонильное соединение, ре¬ 
акцию следует проводить в неводной среде, например в дихлорметане. Обычно 
для этих целей используют хромовый ангидрид в чистом виде или в форме 
аддукта с пиридином Сг0 3 -2(ру). Конечным продуктом восстановления хрома 
являются ионы Сг 3+ . Процесс восстановления хромата, по-видимому, протека¬ 
ет в три стадии, т.е. представляет собой последовательность трех одноэлектрон¬ 
ных переносов: 

Сг(ѴІ) -> Сг(Ѵ) -> Сг(ІѴ) -э Сг(ІІІ) 

Процесс осложняется тем, что образующиеся интермедиаты способны к 
реакциям сопропорционирования. В некоторых случаях в растворах удается за¬ 
фиксировать частицы, содержащие хром в промежуточных степенях окисле¬ 
ния, например комплекс [Сг + 5 0 (С 2 04 ) 2 (Н 2 0 )] _ , который образуется в растворе 
при восстановлении дихромата щавелевой кислотой и устойчив при рН 4 —5 в 
течение часа*. Хром в степени окисления +4 стабилизируют в виде комплексов с 
порфиринами или макроциклическими лигандами. 

По-видимому, соединения хрома(ІѴ) выступают также в роли интермедиа¬ 
тов при окислении ионов Сг 2+ , так как при этом образуется значительное коли- 


* Рапеіі /?./)., Рау Р.А ., Ьеѵіпа А. еі аі. // Іпогё. СНет. — 1998. — V. 37. — Р. 3159. 


хрома(Ш) требуются более сильные восстановители — гидразин, борогидри¬ 
ды, гипосульфиты и гипофосфиты. 

С высокой окислительной способностью хроматов и дихроматов связана и 
канцерогенность этих соединений. Хромат-ион, по строению напоминающий 
сульфат, легко переносится через клеточную мембрану. Оказываясь внутри 
клетки, он участвует во многих окислительно-восстановительных процессах, 
включая взаимодействие с серасодержащими аминокислотами и пептидами, 
некоторыми редуктазами, а также с участниками процесса окислительного 
фосфорилирования*. 

Помимо этого хромат-ионы способны окислять содержащиеся в цитоплаз¬ 
ме глюкозу, аскорбат-ионы и молекулы пероксида водорода. Образующиеся в 
результате этого свободные радикалы приводят к формированию химических 
связей между разными спиралями ДНК, между ДНК и белками. Это вызывает 
нарушение метаболизма, возникновение мутаций. Хром в более низких степе¬ 
нях окисления (+2, +3) менее токсичен, что объясняется отсутствием меха¬ 
низма переноса через клеточную мембрану двух- и трехзарядных гексаакваио¬ 
нов, а также слабыми окислительными свойствами. Биологическая роль 


* СоМ /?., ІУйІоп О. 71, Ьеѵіпа А. 11 СоопІ СНегп. Кеѵ, — 2001. — V. 216. — Р. 537. 
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чество биядерных гидроксокомплексов хрома(Ш), продуктов сопропорциони- 
рования Сг(ІѴ) и Сг(ІІ). Например, при пропускании кислорода через раствор 
гексааммиаката хрома(ІІ) выпадает красный осадок родохромхлорида, пред¬ 
ставляющий собой биядерный гидроксокомплекс: 

[Сг^Н 3 ) 6 ] 2+ + '/ 2 0 2 = [СгО^Н 3 ) 4 ] 2+ + 2NН 3 
Сг +2 - 2е = С г* 4 


и далее: 

[Сг^Н 3 ) 6 ] 2+ + [СгО(ЫН 3 ) 4 ] 2+ + ІМН 4 + = [^Н 3 ) 5 Сг—ОН—Сг(ЫН 3 ) 5 ] 5+ + NН 3 

Сг +2 + Сг^ 4 = 2Сг +3 


или суммарно: 

2[Сг(ЫН 3 ) 6 ]С1 2 + '/ 2 0 2 + ІЧІН 4 С1 = [(NН 3 ) 5 С^-ОН-С^(NН 3 ) 5 ]С1 5 + ЗNН 3 

Если бы аммиакат хрома(П) окислялся кислородом сразу до комплекса 
хрома(ІІІ), то образовывался бы [Сг(ЫН 3 ) 6 ] 3+ , который будучи инертным и яв¬ 
лялся бы основным продуктом реакции, однако на практике этого не наблюда¬ 
ется. Для получения желто-оранжевого осадка лютеохромхлорида [Сг(МН 3 ) 6 ]С1 3 
к раствору аммиаката хрома(ІІ) добавляют аммиачный буфер и оставляют на 
сутки без доступа воздуха. В отсутствие кислорода ион [Сг(ІМН 3 ) 6 ] 2+ начинает 
вытеснять водород из воды. В этом случае происходит одноэлектронное окисле¬ 
ние хрома(ІІ) до хрома(ІІІ), так как ионы Н + (или 1^Н 4 ) в водном растворе не 
способны к двухэлектронному переносу: 

[Сг(]МН 3 ) 6 ] 21 + Н + = [Ст(МН 3 ) 6 ] 3+ + '/ 2 Н 2 


или 


[Сг(]МН 3 ) 6 ]СІ 2 + Ш 4 С1 = [Сг(]\1Н 3 ) 6 ]С1 3 + N143 + '/ 2 Н 2 


хрома(Ш) заключается в регулировании метаболизма белков и углеводов, од¬ 
нако до конца не изучена. Замечено, что при возрастании концентрации глю¬ 
козы и инсулина в крови увеличивается содержание в моче хромсодержащего 
олигопептида хромолудина. Таким образом, предполагают, что комплексы 
хрома с биолигандами регулируют усвояемость и уровень глюкозы в крови. 
Хром микроэлемент; в организме взрослого человека его содержится около 
14 мг*. 

Гидрохромат-ионы могут замещать гидроксильную группу, входящую в их состав, 
на различные анионы: 


Сг0 3 (0НГ + С1 + Н + Сг0 3 С1- + Н 2 0 
Сг0 3 (0Н)- + Н5Ю 4 - Сг0 3 (0$0 3 ) 2 - + Н 2 0 

Поскольку в растворе хроматов и дихроматов существуют равновесия между иона¬ 
ми СЮ 4 , НСг0 4 и Сг 2 0 2 ~, в кислой среде при высоких концентрациях анионов. 


* О биологической роли хрома(ПІ) см. обзоры: Ѵіпсепи. В. // РоІуНесігоп. — 2001 — V 20 — Р Г 
Веггеіі О Вгіеп Р., сіе Миз У. Р. // РоІуНесігоп. — 1985. — V. 4. — Р. 1. 
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обладающих донорными свойствами, из растворов хроматов и дихроматов удается 
получить замещенные хроматы. Легче всего реакция протекает с хлорид-ионами — 
оранжевые призматические кристаллы хлорохромата калия образуются при взаимо¬ 
действии дихромата калия с концентрированной соляной кислотой: 

К 2 Сг 2 0 7 + 2НС1 2КСЮ 3 С1 + Н 2 0 

или при добавлении соляной кислоты к смеси хлорида калия с хромовым ангидри¬ 
дом: 


КС1 + СЮ 3 = КСЮ 3 С1 

Они разлагаются водой, превращаясь в дихромат, но могут быть перекристаллизо- 
ваны из ледяной уксусной кислоты или из ацетона. При нагревании выше 100 °С хло- 
рохромат калия разлагается, выделяя хлор: 


5КСг0 3 С1 = К 2 Сг 2 0 7 + КСг(СЮ 4 ) 2 + 2КС1 + 3 / 2 С1 2 Т 

Известны и другие галогенохроматы КСЮ 3 Х, где X = Р, Вг, I. Все они энергично 
реагируют со многими восстановителями, например с аммиаком. 

Дихромат натрия Ыа 2 Сг 2 0 7 используют как пигмент при производстве кра¬ 
сок, керамик, резин, ингибиторов коррозии, фунгицидов, а также для син¬ 
теза различных производных хрома. Из его насыщенного раствора добавлени¬ 
ем хлорида калия осаждают К 2 Сг 2 0 7 , который в отличие от натриевой соли 
менее гигроскопичен и более термически устойчив. 

В лабораторной практике дихромат калия применяют в качестве окислителя. Ра¬ 
створением его в серной кислоте готовят хромовую смесь, иногда называемую хром¬ 
пиком. Обыкновенно для приготовления хромовой смеси около 50 г растертого в по¬ 
рошок дихромата калия растворяют в 1 л концентрированной серной кислоты, при 
необходимости нагревая смесь на водяной бане. Для мытья посуды сосуд заполняют 
подогретой хромовой смесью примерно на одну треть, осторожно и медленно обмы¬ 
вая стенки сосуда. После этого хромовую смесь выливают обратно в емкость, где она 
хранится. Слив хромовую смесь, посуде дают постоять одну-две минуты, затем ее 
тщательно промывают водой. 

В неводных средах можно получить вещества, формально содержащие хром(ѴІ) 
в форме катиона. В большинстве случаев их состав отвечает солям диоксохро- 
ма(ѴІ), или хромила, например СЮ 2 С1 2 , Сг0 2 (М0з) 2 , Сг0 2 (С10 4 ) 2 , СЮ 2 (СР 3 СОО) 2 . 
Все они представляют собой ковалентные соединения, чувствительные к дей¬ 
ствию влаги и в ее присутствии претерпевающие необратимый гидролиз. На¬ 
иболее полно изучен хлорид хромила, химия которого рассмотрена в под- 
разд. 4.8. 

Нитрат и перхлорат хромила представляют собой темно-красные жидкости, состо¬ 
ящие из молекул. Исследование паров нитрата хромила в газовой фазе показало нали¬ 
чие молекул, в которых координация хрома приближается к октаэдрической за счет 
дополнительного взаимодействия с атомами кислорода нитратных групп, не прини¬ 
мающих участия в образовании ковалентных связей*. Общим методом синтеза соеди¬ 
нений хромила служит взаимодействие хромового ангидрида с ангидридом кислоты, 
например: 

_ СгОз + N^5 = СЮ 2 (М0з) 2 

* НеІЬещ К. // іпогв. СНегп. - 1991. - V. 30. - Р. 4761. 
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о Координированная Н 2 0 
О Внешнесферная (межслоевая) Н 2 0 
а 



б 


Рис. 4.19. Строение оксидов: 

а — Мо0 3 - 2Н 2 0; б — МоО г Н 2 0 (атомы кислорода расположены в вершинах октаэдров) 


Сильные окислители, нитрат и особенно перхлорат хромила со многими органи¬ 
ческими веществами реагируют со взрывом. При взаимодействии хлорида хромила с 
серным ангидридом в хлористом сульфуриле образуется оксосульфат хрома(ѴІ): 

Сг0 2 С1 2 + 3$Оз = Сг0(510 4 ) 2 + 50 2 С1 2 

Соединения молибдена(ѴІ) и вольфрама(ѴІ). Высшие оксиды молибдена и 
особенно вольфрама лишь в незначительной степени растворимы в воде: в 1 л 
насыщенного раствора при температуре 25 °С содержится 1,3 г Мо0 3 и около 
0,02 г ’МОз*. Из растворов оксиды выделяются в форме гидратов. При подкис¬ 
лении растворов молибдатов постепенно образуется желтый кристаллический 
осадок дигидрата Мо0 3 2Н 2 0. Он состоит из октаэдров [Мо0 5 (Н 2 0)], соеди¬ 
ненных общими вершинами в слои, между которыми располагаются внешне- 
сферные молекулы воды (рис. 4.19, а). Строение этого вещества, таким обра¬ 
зом, точнее передает формула [Мо0 3 (Н 2 0)] Н 2 0. При нагревании до 80 °С 
молекулы воды, расположенные между слоями, удаляются, и образуется бе¬ 
лый моногидрат (рис. 4.19, б), который при температуре 150 °С превращается 
в оксид. Моногидрат кристаллизуется также при подкислении горячих раство¬ 
ров молибдатов. 

Вольфрам образует гидраты оксидов, аналогичные молибдену, с той лишь 
разницей, что дигидрат \Ѵ0 3 2Н 2 0 имеет белую окраску, а моногидрат 


* Химия кислородных соединений молибдена изложена на основе обзорных статей: Роре М. Т. // 
Рговг. Іпог ё . Сйеш. - 1991. - V. 39. - Р. 181; Роре М.Т., МиІІегА. //Ап^еш. СНеш. Іпі. Ей. - 1991. — 
V. 30. — Р. 34; МісИаіІоѵхкі А., ІѴіПетз В. // Неіѵ. СНіш. Асіа. — 2005. — V. 88. — Р. 2479. 
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\Ѵ0 3 Н 2 0 — желтую. Водные растворы гидратов молибдена и вольфрама явля¬ 
ются амфотерными основаниями, хотя кислотные свойства преобладают. По 
результатам исследования методом протонного магнитного резонанса атомы 
водорода, входящие в состав гидратированных оксидов молибдена и вольфра¬ 
ма, принадлежат молекулам воды, которые связаны с металлом через атом 
кислорода. Структура этих соединений образована за счет водородных связей, 
оловых —ОН— и оксоловых —О— мостиков, поэтому процесс их кислотной 
диссоциации ослаблен. «Молибденовая» и «вольфрамовая» кислоты оказыва¬ 
ются гораздо более слабыми, чем хромовая, а молибдаты и вольфраматы в 
растворах — подверженными гидролизу. 

Ослабление кислотных свойств гидроксидов металлов(ѴІ) при движении 
вниз по группе связано, по-видимому, с усилением ионности связи М —О и 
ростом энергии кристаллической решетки триоксидов. 

При взаимодействии гидратированных оксидов молибдена и вольфрама с 
щелочами образуются растворы, содержащие различные оксоанионы. Проте¬ 
кающие при этом процессы конденсации близки рассмотренным на примере 
ванадатов. В сильнощелочной среде устойчивы тетраэдрические анионы М0 4 “. 
Им соответствуют простые молибдаты и вольфраматы, например ЗЧа 2 Мо0 4 , 
К 2 \Ѵ0 4 , кристаллизующиеся из водных растворов при рН > 7. При подкисле¬ 
нии растворов тетраэдры М0 4 ~ перестраиваются в искаженные октаэдры [М0 6 ] 
и полимеризуются, последовательно превращаясь в различные изополианио- 
ны (рис. 4.20). 

В широком интервале рН (3,0 —5,5) при концентрации молибдена в рас¬ 
творе более 0,001 М наиболее устойчивым оказывается анион гептамолибда¬ 
та, имеющий строение, представленное на рис. 4.21, а. Его структуру, образо¬ 
ванную семью октаэдрами, соединенными общими ребрами, можно вывести 
из структуры декаванадата (см. подразд. 3.6) путем удаления трех смежных 
октаэдров среднего слоя. Полученную геометрическую форму, чтобы подчерк- 



Рис. 4.20. Содержание различных катионных и анионных форм молибдена(ѴІ) в 5 • 10 4 М 
растворе молибдата при температуре 25.°С в зависимости от кислотности среды 
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Рис. 4.21. Разнообразие изополимолибдатов: 
а гептамолибдат |Мо 7 0 24 ] 6 ~ в виде полиэдров и шаростержневой модели; б — <х-октамолиб- 
дат [а-МояСЬбІ 4- ; в — р-октамолибдат [р-МокО^І 4- ; г — гексатриаконтамолибдат [Моз 6 Оц 2 (Н 2 0 ) 1 6 ] 8 ' 
(показаны молекулы воды); д — тримолибдат в твердом К 2 Мо 3 Ою; е — димолибдат в твердом 

К 2 Мо 2 0 7 


9 



нуть ее неплоский характер, иногда называют «скамейкой». Высокую устойчи¬ 
вость аниона Мо 7 0 2 6 4 " объясняют тем, что при такой геометрии каждый из 
октаэдров [Мо0 6 ] содержит по две связи Мо=0, находящиеся в гщс-положе- 
нии друг к другу, т.е. под углом, близким к 90°. Именно это способствует 
наиболее эффективному тс-связыванию, осуществляемому при перекрывании 
вакантных ^"Орбиталей молибдена, угол между которыми как раз и равен 
90°, с заполненными /ьорбиталями кислорода. 

Процесс образования гептамолибдата, безусловно, многостадийный, од¬ 
нако в растворе практически не удается обнаружить ионы, содержащие про¬ 
межуточное число атомов молибдена. Это может быть объяснено высокими 
значениями константы равновесия и константы скорости реакции образова¬ 
ния гептамолибдата: 

7Мо0 4 2 - + 8 Н + = Мо 7 0 2 6 4 - + 4Н 2 0; К~ ІО 58 , к ~ ІО 53 моль" 14 -л 14 - с“'. 

Ионы гептамолибдата проще всего кристаллизуются из раствора в виде 
натриевой или аммонийной соли. Наряду с триоксидом гептамолибдат аммо¬ 
ния (ЫН 4 ) 6 Мо 7 0 24 ' 4Н 2 0является наиболее распространенным реактивом, со¬ 
держащим молибден. Он представляет собой бесцветные кристаллы, хорошо 
растворимые в воде, образующиеся при концентрировании раствора, полу¬ 
ченного взаимодействием оксида с водным раствором аммиака: 

6 ІМН 3 + 7Мо0 3 + ЗН 2 0 = (ІЧ[Н 4 ) 6 Мо 7 0 24 

При рН 6,9 из водного раствора молибдата натрия недавно были получены кри¬ 
сталлы 1Ча 7 [Мо 7 0 24 ]ОН ■ 21Н 2 0, что подтверждает наличие гептамолибдат-ионов в ней¬ 
тральных растворах. Катионы переходных металлов осаждают из водных растворов 
молибдатов средние соли, устойчивость которых к процессам поликонденсации обус¬ 
ловлена прочностью кристаллической решетки. Так, при действии на молибдат на¬ 
трия № 2 Мо0 4 раствором сульфата марганца(ІІ) выпадает бежевый осадок состава 
МпМо0 4 Н 2 0**. 

При рН < 4 образуются ионы октамолибдата, кристаллизующиеся из раствора в 
виде аммонийной или натриевой соли: 

8Мо0 4 ~ + 12Н + = Мо 8 0 2 Ѵ + 6Н 2 0 

Ион Мо 8 0 26 ” существует в виде двух изомеров, один из которых представляет собой 
плоский цикл из шести октаэдров, сверху и снизу завершенный двумя тетраэдрами 
[Мо0 4 ] (рис. 4.21, б), а другой состоит из восьми октаэдров, соединенных общими 
ребрами в единый компактный объем (рис. 4.21, в). При рН < 2,8 кристаллизуются 
соли, содержащие изополианион [Мо 3( ,Оц 2 (Н 2 0)| 6 ] 8 ', образованный 36 октаэдрами 
[Мо0 6 ], объединенными общими вершинами и ребрами (рис. 4.21, г). Другие изополи¬ 
анионы устойчивы лишь в неводных средах или в твердой фазе. Ион МОбС)^, впервые 
выделенный в виде соли с катионом тетрабутиламмония, по строению напоминает 
гексаниобаты. Яркая желтая окраска отличает его от других молибденовокислых со¬ 
лей, которые бесцветны. В среде ацетонитрила устойчив и димолибдат-ион Мо 2 0 7 “, 
неизвестный в водных растворах. Подобно дихромату он представляет собой два тетра¬ 
эдра, соединенные общей вершиной. 

Молибдаты, образующиеся при сплавлении оксида молибдена(ѴІ) с оксидами, 
гидроксидами и карбонатами металлов, также отличаются большим разнообразием 
форм. Многие из них состоят из октаэдров [Мо0 6 ] и тетраэдров [Мо0 4 ], соединенных 

* Сгиу\ѵа§еп Е$ІегІгиу$еп М. И 7 ., Неут У. В. В. // іпогё. СНіт. Асіа. — 2003. — V. 348. — Р. 205. 

** СІеафеЫА., Мопі А., ВибоІ/ Р. В. // [пор*. СНет. — 1985. — V. 24. — Р. 4606. 
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общими ребрами (тримолибдат калия К 2 Мо 3 О| 0 ; рис. 4.21, д) или вершинами (димо¬ 
либдат калия К 2 Мо 2 0 7 ; рис. 4.21, е) в длинные цепи. 

В сильноразбавленных слабокислых растворах изополианионы не образуются, 
а происходит протонирование молибдат-ионов: 

ІѴІ 0 О 4 + Н + = МоОз(ОН) ; АН° = 20 кДж/моль; Д5° = 140 Дж/(К- моль); рА, = -3,7; 

МоОз(ОН) + Н + + 2Н 2 0= Мо0 3 (Н 2 0)з; А7/° = -49 кДж/моль; 
д5° = -92 Дж/(К ■ моль); рА 2 = -3,7. 

На первый взгляд кажется удивительным, что первая и вторая константы совпада¬ 
ют. Аномально высокое значение К 2 связано с сильным уменьшением энтропии при 
образовании октаэдрической частицы Мо0 3 (Н 2 0) 3 из тетраэдрического иона Мо0 3 (ОН) . 
Гидрат Мо0 3 (Н 2 0)з в твердом виде неизвестен. Молибденовую кислоту, существу¬ 
ющую в растворах, записывают в виде МоОз(Н 2 0) 3 либо Мо0 2 (ОН) 2 (Н 2 Ь) 2 (первая 
форма записи предпочтительнее). 

При подкислении растворов средних вольфраматов, содержащих тетраэд¬ 
рический анион \Ѵ0 4 2 , устойчивый в щелочной среде, происходят процессы 
поликонденсации, аналогичные описанным на примере молибдатов. Однако 
они имеют свои особенности. Во-первых, если в растворах молибдатов равно¬ 
весия устанавливаются в течение нескольких минут, то в растворах вольфра¬ 
матов на это уходит до нескольких недель, что свидетельствует об их инертно¬ 
сти. Во-вторых, изополивольфраматы, выделенные в твердом виде, как пра¬ 
вило, не имеют аналогов среди изополимолибдатов. Различие в их строении 
связано с тем, что в изополимолибдатах октаэдры [Мо0 6 ] имеют две свободные 
вершины, занятые связями М=0, а в изополивольфраматах — только одну. 
Иными словами, их структуры выглядят гораздо более конденсированными. 

Установлено, что ион гептавольфрамата \Ѵ 7 0 24 ' со структурой гептамолиб¬ 
дата, образующийся из подкисленного раствора вольфрамата \Ѵ0 4 “, довольно 
быстро переходит в додекавольфрамат Н 2 \Ѵ І 2 0] 2 °-, называемый паравольфра¬ 
матом. Натриевая соль, содержащая этот анион, кристаллизуется из растворов 
гидроксида натрия, нейтрализованных вольфрамовым ангидридом до рН 6 — 6,5: 

12\Ѵ0 3 2Н 2 0 + 10№ОН = №|„[Н 2 \Ѵ і 2 0 42 ] 27Н 2 0 + Н 2 0 

Паравольфрамат-ион имеет замкнутую структуру из связанных ребрами и 
вершинами октаэдров, в центре которой расположена полость (рис. 4 . 22 , а). 
Эта структура стабилизирована протонами двух ОН-групп, находящихся внутри 
полости и участвующих в образовании большого числа внутримолекулярных 
водородных связей с другими атомами кислорода. 

При рН 2 — 4 в растворе также существуют сложные равновесия, которые со вре¬ 
менем смещаются в сторону термодинамически более устойчивого иона со структурой 
Кеггина — роль гетероатома в ней выполняют два атома водорода, расположенные в 
центре тетраэдра. Содержащие его соли, например № 6 [Н 2 \Ѵ| 2 О 40 ] 21Н 2 0 (рис. 4.22, б), 
исторически называют метавольфраматами. Аналогичное строение имеет и свободная 
изополикислота Н 6 [Н 2 \Ѵ І2 О 40 ] ■ 5Н 2 0, образующаяся при пропускании раствора мета¬ 
вольфрамата через катионит в Н-форме. Из водных растворов изополикислота выделя¬ 
ется в виде бесцветных октаэдрических кристаллов, со временем желтеющих из-за 
превращения в гидратированный оксид вольфрама. Интересно, что ионы водорода, 
входящие в состав аниона, не могут быть нейтрализованы щелочью, что объясняется 
необычайной прочностью внутримолекулярных водородных связей. 
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При рН 1 —2 из водных растворов были получены желтые кристаллы декавольфра¬ 
мата К 4 [\Ѵ І0 О 32 ] 4Н 2 0 (рис. 4.22, в). Строение аниона этой соли можно представить 
как соединенные друг с другом два фрагмента [\Ѵ 5 0| 6 ], образовавшиеся при удалении 
одного октаэдра из структуры гексаниобата. Следует отметить, что ионы \У„0|Д , по¬ 
строенные аналогично гексаниобатам и гексатанталатам (см. рис. 1.22), получены в не¬ 
водных средах, например при подкислении раствора вольфрамата натрия в метаноле. 

Способность молибдена и вольфрама образовывать большое число разно¬ 
образных форм изополисоединений объясняется существованием как тетра¬ 
эдрических, так и октаэдрических анионных форм и взаимными переходами 
между ними при изменении кислотности среды. 

Во всех полиоксометаллатах октаэдры соединяются между собой при помо¬ 
щи одной или двух связей М—О—М. Первый случай соответствует сочлене¬ 
нию октаэдров 1М0 6 ] вершинами, второй — ребрами. Низкая степень полиме¬ 
ризации хроматов по сравнению с молибдатами и вольфраматами обусловле¬ 
на небольшим радиусом Сг(ѴІ). Размерный фактор объясняет именно тетраэд¬ 
рическую, а не октаэдрическую координацию хрома(ѴІ) в кислородных со¬ 
единениях, а наличие двойных связей Сг=0 способствует сочленению тетра- 



а 



б 


в 


Рис. 4.22. Строение вольфраматов: 

а — паравольфрамат [Н 2 \Ѵ І2 04 2 1 и1 д б — метавольфрамат [Н 2 \Ѵ 12 0 4() ] (, д в — декавольфрамат [\Ѵ Ю 0 12 ] 4 ~ 
(положение атомов водорода в структуре а показано в соответствии с данными нейтронной 

дифракции, в структуре б — условно) 
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Рис. 4.23. Строение комплексов: 

а — Мо0 2 С1 2 (Н 2 0) 2 ; б — Мо0 2 С1 2 (сіт$о) 2 (атомы водорода не показаны); в — Мо0 2 (Ы0 3 ) 2 


эдров общими вершинами. Такие цепи оказываются менее прочными, чем 
сшитые ребрами октаэдры в молибдатах и вольфраматах, именно поэтому в 
водных растворах полиоксохроматов не существует. 

При рН = 1 из растворов молибдатов и вольфраматов осаждаются гидрати¬ 
рованные оксиды, которые при дальнейшем увеличении концентрации ионов 
водорода вновь переходят в раствор в виде катионных форм МоО| + , \Ѵ0 2 2+ , где 
молекулы воды дополняют координационную сферу металла до шести. Две 
связи М=0 находятся в этих ионах в ^соположении друг к другу, что позво¬ 
ляет использовать для их образования две различные ^-орбитали. В присут¬ 
ствии анионов, способных выступать в роли лигандов, из растворов могут 
быть получены оксокомплексы Мо0 2 С1 2 (Н 2 0) 2 (рис. 4.23, а), Мо0 2 С1 2 (ёт8о) 2 
(рис. 4.23, б), Мо0 2 (асас) 2 : 

МоОз + Н 2 0 + 2НСІ = Мо0 2 С1 2 (Н 2 0) 2 

Из растворов молибдатов в концентрированной соляной кислоте были по¬ 
лучены кристаллы С8 2 [Мо0 2 С1 4 ], что свидетельствует об образовании анион¬ 
ных оксогалогенидных комплексов*: 

Мо0 2 С1 2 (Н 2 0) 2 + 2С1- = [Мо0 2 С1 4 ] 2 + 2Н 2 0 

С кислотами-окислителями аналогичные соединения (Мо0 2 (50 4 ), МоО(50 4 ) 2 , 
\ѴО(СЮ 4 ) 4 ) образуются в сильноконцентрированных растворах или в неводной среде: 
М 0 О 3 + $Оз = Мо0 2 ($0 4 ). Они являются ковалентными и необратимо гидролизуются 
водой. Оксосульфат Мо0 2 (50 4 ) существует в виде трех полиморфных модификаций, 
построенных из октаэдров [Мо 0 6 ] и тетраэдров [$ 0 4 ], сшитых общими вершинами в 
слои. Оксонитрат МоО^ІЧОз^ выделен в виде желтоватых игольчатых кристаллов при 


* СоМіп§^оп^.М., Тауіог А/. У. // . 1 . СКет §ос. Г)аІЮп Тгап8. — 1990, — Р.41; Тауіог А/./, Лгоп§ IV., 
Шскагб С. Е. Р. 11 Роіуітесігоп. — 1993. — V. 12. — Р. 1433. 
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Концентрация кислоты, моль/л 



Рис. 4.24. Содержание различных катион¬ 
ных форм молибдена в сильнокислых 
растворах (без учета димеров) 


взаимодействии молибденовой кислоты или гепта молибдата аммония с дымящей азот¬ 
ной кислотой. Вещество построено из цепей, образованных атомами молибдена, со¬ 
единенными оксомостиками. Каждый атом металла дополнительно образует одну связь 
Мо=0. Две бидентатные нитратные группы дополняют координационное число мо¬ 
либдена до семи (рис. 4.23, в)*. 

Как показали новейшие исследования, в 1 М хлорной кислоте 90 % молибдена 
присутствует в виде ионов [Мо0 2 (ОН)(Н 2 0) 3 ] + , которые образуются из молибденово¬ 
го ангидрида, находящегося в растворах в форме тригидрата: 

Мо0 3 (Н 2 0) 3 + Н + <-> [Мо0 2 (ОН)(Н 2 0) 3 ] + ; К= 10. 

Двухзарядные катионы диоксомолибдена** образуются лишь при концентрации 
хлорной кислоты более 2 моль/л (рис. 4.24): 

[Мо0 2 (ОН)(Н 2 0) 3 ] + + Н + <-> [Мо0 2 (Н 2 0) 4 ] 2+ ; К= 5,9- 10 3 . 

4.7. ГЕТЕРОПОЛИСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ШЕСТОЙ ГРУППЫ*** 

Между октаэдрами, образующими изополианионы, имеются пустоты, 
в которых могут помещаться различные гетероатомы, например бор, крем¬ 
ний, фосфор, германий, а также многие Зй?-металлы: хром, марганец, желе¬ 
зо, кобальт, никель, цинк. Такие частицы называют гетерополианионами, а 
вещества, в состав которых они входят, — гетерополисоединениями. В гетеропо¬ 
лианионах гетероатом расположен, как йравило, в тетраэдрической или окта¬ 
эдрической полости, образованной атомами кислорода соседних октаэдров. 

Гетерополисоединения синтезируют взаимодействием молибдатов или воль¬ 
фраматов с растворами, содержащими соединения гетероатомов: в случае не¬ 
металлов это тетраэдрические (Р0 4 “, Н 2 §і 04 “) или октаэдрические (Н 2 Ю^ ) 

* Данные любезно предоставлены Д. В. Паламарчуком, И. В. Морозовым, С. И.Трояновым 
(химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова). 

** Сгирѵа^еп У. У., Неупз У. В. В. // РоІуНесІгоп. — 2000. — V. 19. — Р. 907. 

*** Поп М. Гетерополи- и изополиоксометаллаты. — Новосибирск: Наука, 1990; Роре М.Т. // 
Рго§г. Іпогё. Сйегп. — 1991. — V. 39. — Р. 181; КИап М. /., ХиЛіеІаЛ. // Ргоёг. Іпогё- Сйегп. — 1995. — 
Ѵ.43.-Р. 1. 4 
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оксоанионы, а в случае металлов — гексааквакомплексы. Например, желтый 
осадок 12 -молибдофосфата (называемый также фосфомолибдатом) образует¬ 
ся при взаимодействии фосфат-ионов с молибденовой жидкостью — раство¬ 
ром гептамолибдата в азотной кислоте: 

7 Н 3 РО 4 + 12(ЫН 4 ) 6 Мо 7 0 24 + 51НЫ0 3 = 

= 7(ТМН 4 ) 3 [РМо 12 О 40 ] 2Н 2 0і + 5ПЧН 4 1Ч0 3 + 22Н 2 0 

Эта реакция используется для качественного определения фосфат-ионов. 

Классификация гетерополисоединений основана на координационном по¬ 
лиэдре, в котором находится гетероатом, и на отношении числа атомов ме¬ 
талла в анионе к числу гетероатомов. 

Тетраэдрические гетерополиметаллаты ряда 1:12 имеют строение, в осно¬ 
ве которого лежит структурный элемент [Мо 3 О |0 ] — цикл из трех октаэдров 
[Мо0 6 ], связанных общими ребрами. Вся структура состоит из четырех фраг¬ 
ментов [Мо 3 О| 0 ], соединенных общими вершинами в замкнутый полиэдр. 
В центре его находится тетраэдрическая полость, занимаемая гетероатомом. 
В ней могут быть размещены атомы многих неметаллов, имеющих тенденцию 
к тетраэдрической координации: фосфора, мышьяка, кремния, германия, бора, 
а также некоторых двухвалентных металлов, например марганца(ІІ) и коба- 
льта(ІІ). Эта структура впервые была установлена Дж. Кеггиным для 12-молиб¬ 
дофосфата аммония* и носит его имя (рис. 4.25, а). Соединения со структурой 
Кеггина устойчивы и не разлагаются концентрированными минеральными кис¬ 
лотами, поскольку вводимые протоны не разрушают связей М—О—М, а гете¬ 
роатом надежно защищен от внешнего воздействия. Синтез их ведут в сильно¬ 
кислой среде. Из раствора, полученного взаимодействием фосфорной кисло¬ 
ты с молибденовым ангидридом, могут быть выделены желтые октаэдриче¬ 
ские кристаллы 12 -молибдофосфорной (фосфомолибденовой) кислоты 
Н 3 [РМо | 2 О 40 ]: Н 3 Р0 4 + 12Мо0 3 + иН 2 0 = Н 3 [РМо і 2 О 40 ] иН 2 0. Сходными свой¬ 
ствами обладает и 12 -молибдокремниевая (кремнемолибденовая) кислота 
Н 4 [$іМо І 2 О 40 ], а также аналогичные вольфрамовые кислоты и их соли. 

Известно большое число структур, производных от структуры Кеггина. В про¬ 
стейшем случае один из октаэдров [М0 6 ] может отсутствовать; это приводит к 
тому, что гетероатом становится более доступным для атаки частиц, находя¬ 
щихся в растворе. Так построен, например, ион [Р\Ѵ и 0 39 ] 7 “, способный вы¬ 
ступать в роли лиганда по отношению ко многим переходным металлам, на¬ 
пример к железу: К 4 [Р\Ѵ п 0 39 Ре(Н 2 0 )]. Строение аниона [Со 4 (Р\Ѵ 9 0 34 ) 2 (Н 2 0) 2 ] ш 
(рис. 4.25, б) можно представить как комбинацию двух фрагментов структуры 
Кеггина, каждый из которых лишен одного из блоков [\Ѵ 3 О І0 ] (они располо¬ 
жены сверху и снизу), находящихся в центре четырех октаэдров [Со0 6 ], сши¬ 
тых ребрами в плоский слой. 

Другим производным от структуры Кеггина является структура Доусона, 
в которой два такие же фрагмента структуры Кеггина соединены друг с дру¬ 
гом непосредственно (рис. 4.25, в). Структура Доусона описывает строение ге¬ 
терополисоединений ряда 2:18, например 18-дифосфовольфрамата аммония 
(МН 4 ) 6 [Р 2 \Ѵ| 8 0 62 ] • 14Н 2 0. Зеленовато-желтые кристаллы этого вещества обра¬ 
зуются при длительном кипячении раствора, содержащего 1 моль вольфрама- 

* Ке%%іп У. К // Ргос. КоуаІ §ос. А. — 1934. — V. 144. — Р. 175. 
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Рис. 4.25. Строение гетерополианионов: 

а — структура Кеггина [РМо |2 О 40 ] 3 ; б — [Со^РѴ^Оз^^ОЫ |0 ~; в — структура Доусона 
[РгѴѴ^Обг] 6 ; г — структура Андерсона [Сг(ОН) 6 Мо 6 0| 8 ] 3 ~; д — [МиМочС^] 6- 


та натрия и 4 моля фосфорной кислоты, и последующем его охлаждении. Струк¬ 
туру Доусона можно описать как два аниона со структурой Кеггина, каждый 
из которых лишен одного из фрагментов [М 3 О І0 ], объединенные в единое 
геометрическое тело. 
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Многие октаэдрические гетерополиметаллаты ряда 1 : 6 имеют структуру 
Андерсона (рис. 4.25, г), которую сам автор ошибочно приписывал гептамо¬ 
либдату. Соединения такого строения, например розовый б-молибдохромат(ІІІ) 
(МН 4 )з[Сг(ОН) 6 Мо 6 0 І8 ], голубой б-молибдоникелат(ІІ), бесцветный 6-молибдо- 
феррат(ІІІ) (ЫН 4 ) 3 [Ре(ОН) 6 Мо 6 0 І8 ], желтый б-молибдородат(ІІІ), получены 
из слегка подкисленных (рН 4 — 5) водных растворов. Гетероатом в этом слу¬ 
чае находится в центре кольца из шести октаэдров [М0 6 ], связанных общими 
ребрами. Поскольку катион гетероатома оказывается в центре октаэдра из ато¬ 
мов кислорода, окраска соединений практически идентична окраске гексаак¬ 
вакомплексов этих металлов. Производной от структуры Андерсона, в которой 
гетероатом надежно изолирован в центре аниона, является структура 9-мо- 
либдоманганата аммония (ІЧН 4 ) 6 [МпМо 9 0 32 ] ■ 6Н 2 0 (рис. 4.25, д), оранжево¬ 
красные кристаллы которого образуются при восстановлении перманганата 
калия пероксидом водорода в растворе гептамолибдата при рН 4,0 —4,5. Изве¬ 
стен и темно-красный никелевый аналог этого соединения. Высокая устойчи¬ 
вость гетерополианионов и сильное экранирование гетероатома позволяют 
стабилизировать марганец и никель в неустойчивой степени окисления и пред¬ 
сказать окраску гексаакваионов [Мп(Н 2 0) 6 ] 4+ и [№(Н 2 0) 6 ] 4+ , не существую¬ 
щих в растворе. Вольфрам редко образует гетерополисоединения состава 1 : 6 и 
2:18, поскольку для него в больших полианионах характерно объединение 
октаэдров через общие вершины, а не ребра. 

В качестве гетероатомов в гетерополисоединениях могут выступать более 
50 металлов и неметаллов. Гетерополикислоты и их соли с небольшими кати¬ 
онами хорошо растворимы в воде, по мере увеличения размера катиона ра¬ 
створимость уменьшается. На этом основана очистка этих веществ перекрис¬ 
таллизацией или экстракцией органическими растворителями, например ди- 
этиловым эфиром. Твердые гетерополисоединения термически более устойчи¬ 
вы, чем изополиоксометаллаты, многие из них не разлагаются даже концент¬ 
рированными минеральными кислотами. Это связано с тем, что сами по себе 
гетерополикислоты являются сильными, поэтому протоны, введенные в сис¬ 
тему, не разрушают связей М—О—М, объединяющих октаэдры [М0 6 ]. В ще¬ 
лочных же средах эти связи разрушаются, и полимерные ионы превращаются 
в мономерные анионы М0 4 “. 

Гетерополисоединения интересны как пример высокоорганизованных ве¬ 
ществ с большой молекулярной массой: атомы в них строго распределены по 
определенным позициям. Уникальна и роль гетероатома, который не просто 
вмещается в готовую полость изополиметаллата, но и организует ее. В зависи¬ 
мости от радиуса, степени окисления и электронной конфигурации гетероа¬ 
тома изменяются длины связей М—О и способ соединения октаэдров [М0 6 ]. 

Практическое применение гетерополисоединений связано, главным обра¬ 
зом, с их использованием в качестве катализаторов окисления непредельных 
углеводородов, полимеризации олефинов, эпоксидирования. Фосфорноволь¬ 
фрамовые кислоты служат осадителями для белков, алкалоидов, пуринов и 
находят применение в качестве аналитических реагентов. На реакциях образо¬ 
вания гетерополиоксометаллатов основано качественное определение фосфа¬ 
тов, арсенатов, силикатов, германатов, а также некоторых редких металлов. 
Гетерополисоединения молибдена находят применение в качестве замедлите¬ 
лей пламени. Они служат эффективными ингибиторами коррозии сталей. 
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Молибденовые и вольфрамовые «сини»* 

Со времен К. Шееле известно, что при восстановлении растворов молибда¬ 
тов в кислой среде возникает интенсивное синее окрашивание, названное «мо¬ 
либденовой синью». Коллоидные растворы «синей» образуются при действии 
разнообразных восстановителей, например металлов (цинк, алюминий, молиб¬ 
ден), гидразина, гидроксиламина, сульфитов, тиосульфатов, хлорида олова(ІІ), 
хлорида молибдена(Ѵ), при пропускании через раствор сернистого газа, серо¬ 
водорода, диборана, а также водорода и монооксида углерода (под давлением). 
Добавление солей, например хлорида аммония, приводит к разрушению кол¬ 
лоида и выпадению синего осадка, растворимого в ионизирующих растворите¬ 
лях (этаноле, этилацетате). Й. Берцелиус приписывал ему формулу Мо 5 0] 4 лН 2 0, 
а выполненное в начале XX в. криоскопическое определение молекулярной массы 
дало состав Мо 3 0 8 . Основываясь на этих данных, уравнения реакций образова¬ 
ния «синей» записывали, например, в виде 

5К 2 Мо 0 4 + 10НС1 + Н 2 5 = «Мо 5 0| 4 » + 10КС1 + 84, + 6Н 2 0 
5(1ЧГН 4 ) 6 Мо 7 0 24 + 78пС1 2 + 44НС1 = 7 «Мо 5 О і4 » + 7(МН 4 ) 2 8пС1 6 + 161ЧГН 4 С1 + 22Н 2 0 
10К 2 МоО 4 + 1ЧГ 2 Н 4 + 10Н 2 8О 4 = 2 «Мо 5 0, 4 » + ІЧ 2 + 10К 2 8О 4 + 12Н 2 0 

Такие формулы «синей» до сих пор встречаются в учебной литературе. 

В настоящее время доказано, что «сини» представляют собой не гидратиро¬ 
ванные оксиды молибдена, а нейтральные или анионные гигантские цикличе¬ 
ские изополисоединения, составленные из октаэдров [Мо0 6 ], связанных ребрами 
и вершинами в замкнутую тороидальную структуру, напоминающую по форме 
автомобильную шину, например Мо І76 0 4% (Н 2 0) 8 (ОН) 32 (соответствует формуле 
Мо 5 О і4 , 5 . 0,7Н 2 О), № 2 ДМо, 42 0 4|8 (Н 2 0) 58 (ОН) 14 ], № і4 [Мо і 54 О 448 (Н 2 О) 70 (ОН) і4 ]. 
Часть атомов молибдена в них находится в высшей степени окисления, часть 
восстановлена до +5. Отдельные «кольца» соединены друг с другом в параллель¬ 
ные цепи связями Мо—О— Мо (рис. 4.26). 

Для этих изополисоединений характерна высокая гидрофильность, обуслов¬ 
ленная присутствием большого числа координированных молекул воды. Благо¬ 
даря высоко развитой поверхности «сини» адсорбируются на угле, силикагеле, 
а также волокнах растительного и животного происхождения. С этим связано их 
использование при крашении тканей. При восстановлении гидроксиламином 
образуются гетерополианионы, в которых в качестве гетероатома выступает 
нитрозил-группа N0, например [МО| 54 О 420 (ІЧЮ)| 4 (Н 2 О) 70 ] 28 -. Известны также 
вольфрамовые «сини», имеющие сходное строение. 

Образование молибденовых и вольфрамовых «синей» используется в анали¬ 
тической химии как чувствительный тест для определения восстановителей. 

Дальнейшее восстановление «синей» приводит к коричневым растворам, со¬ 
держащим соединения молибдена в степени окисления +5. 

«Сини» образуются также при мягком восстановлении гетерополисоедине¬ 
ний молибдена и вольфрама со структрой Кеггина. Процесс образования гете- 
рополисйни включает два последовательных двухэлектронных переноса и сопро¬ 
вождается протонированием гетерополианиона с сохранением его исходной струк¬ 
туры: 

[РМо |2 О 40 ] 3 - + 2е~ + 2Н + -> [Н 2 РМО| 2 О 40 ] 3 ~ 

[Н 2 РМо |2 О 40 ] 3 - + 2е~ + 2Н + -> [Н 4 РМо І2 О 40 ] 3 - 

* МиІІегЛ., Кгіскетеуег Е., Меуегі еіаі. // Лпцеѵѵ. Сііет. Іпі. Ей. — 1995. — V. 34. — Р. 2122; 
МиІІегА., Зегаіп С. //Асе. СНет. Кс8. — 2000! — V. 33. — Р. 25. 
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Рис. 4.26. Молибденовые «сини»: 


а — строение гетерополианиона [Мо н ] 6 2 6 Мо + 2 5 8 О 448 (Н 2 О) 70 (ОН) ]4 ] 14 ' молибденовой «сини» 
(чтобы оценить размер полости, в центр кольца для сравнения виртуально помещена 
молекула фуллерена С 60 ); б — цепи, образованные из циклических гетерополианионов, 
соединенных общими атомами кислорода 





При этом часть атомов молибдена понижает свою степень окисления до +5. 
Гетероатом в процессе восстановления не участвует. Наиболее устойчивым ока¬ 
зывается анион [Н 4 РМо І2 О 40 ] 3 ~, образующийся при принятии исходной части¬ 
цей четырех электронов. Раствор, содержащий анион [Н 4 РМоі 2 О 40 ] 3 ~, имеет ин¬ 
тенсивно синюю окраску с максимумом поглощения при 830 нм, обусловлен¬ 
ную ё— ^/-переходами в восстановленных атомах молибдена, а также полосой 
переноса заряда. В случае некоторых вольфраматов со структурой Кеггина, на¬ 
пример № 6 [Н 2 \Ѵ] 2 О 40 ], восстановление протекает более полно и приводит к 
коричнево-красным растворам соединений вольфрама(ІѴ)*, содержащим ионы 
[Н 2 \Ѵ 3 +4 \Ѵ 9 +6 0 34 (0Н) 6 ] 3 -. 


* Возкоѵіс С., 5'есіск М., Ііготііее К.Т.С. еі аі. // .1. СИет. §ос. Оаіюп Тгапх. — 2001 — 
Р. 187. 


Молибденовые и вольфрамовые бронзы 

Среди кислородных соединений элементов шестой группы интерес пред¬ 
ставляют вольфрамовые бронзы, названные так из-за металлического блеска и 
специфической окраски. Они образуются при восстановлении метавольфрамата 
натрия водородом при температуре красного каления: 

2№ 6 Н 2 \Ѵ| 2 О 40 -г 6Н 2 = 24№ 0 _ 5 \ѴО 3 + 8Н 2 0 
или при нагревании смеси оксида вольфрама(ѴІ) с щелочным металлом: 

\Ѵ0 3 + 0,3№ = № 0 , 3 \ѴО 3 

Состав их в общем виде описывается формулой М*\Ѵ0 3 , где М — щелочной 
металл; х < 1; степень окисления вольфрама промежуточная между+5 и +6. Ок¬ 
раска вольфрамовых бронз зависит от содержания щелочного металла: при х~ 0,9 
они золотисто-желтые; при х~ 0,4 —0,6 — красные; при х~ 0,26 — 0,4 — фиолето¬ 
во-серые. Бронзы с высоким содержанием щелочного металла (х > 0,3) обладают 
металлической проводимостью и имеют характерный металлический блеск; при 
более низком содержании металла бронзы являются полупроводниками. Метал¬ 
лические бронзы химически инертны — они не растворимы в воде и не взаимо¬ 
действуют даже с концентрированными растворами кислот, за исключением 
плавиковой. При нагревании на воздухе они окисляются до вольфрамата натрия. 

Вольфрамовые бронзы № ѵ (\Ѵ +6 \Ѵ +5 )0 3 имеют структуру типа перовскита (см. 
рис. 1.19), в которой атомы вольфрама размещаются в вершинах, атомы кисло¬ 
рода — в середине ребер, атомы натрия — в центре кубической ячейки. Октаэд¬ 
ры [\Ѵ0 6 ] образуют трехмерную сетку, в которой атомы \Ѵ +5 и \Ѵ +6 эквивалентны. 
Соединение №\Ѵ0 3 (х= 1) не получено, известна фаза с максимальным значе¬ 
нием х= 0,95 (рис. 4.27, а). 

Металлическая проводимость бронз уменьшается с ростом температуры, что 
предполагает наличие зоны проводимости делокализованных электронов. Эта 
зона, по-видимому, образуется за счет перекрывания ^-орбиталей атомов воль¬ 
фрама, но не непосредственно, а через р л -орбитали атомов кислорода. В полу¬ 
проводниковых бронзах ширина запрещенной зоны оказывается больше нуля. 
Указанное изменение совпадает с искажением структуры, при котором прово- 
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\Ѵ0 3 


№о,32^0з 

а 


№\Ѵ0 3 



Фѵѵ @ Мо 0 N3 О О, Н 2 0 


Рис. 4.27. Вольфрамовые и молибденовые бронзы: 

а — последовэтельное заполнение пустот в структуре \Ѵ0 3 катионами металла: б — стро¬ 
ение гидратированной молибденовой бронзы 

димость осуществляется уже за счет электронов, локализованных на ^-орбита¬ 
лях атомов вольфрама. 

Для молибдена образование бронз не столь характерно. Они менее устойчи¬ 
вы и получены восстановлением молибдатов при высоких (> 60 кбар) давлени¬ 
ях. Взаимодействие оксида молибдена(ѴІ) с дитионитом или боргидридом на¬ 
трия в этиловом спирте приводит к образованию гидратированных бронз, в ко¬ 
торых катионы щелочного металла интеркалированы между слоями в структуре 
Мо0 3 * (рис. 4.27, б): 

2Мо0 3 + ^а 2 3 2 0 4 + 2 яН 2 0 = 2№ДН 2 0)„Мо0 3 +2х50 2 Т 

Они представляют собой темно-синие порошки, не растворимые в спирте и 
ацетоне; при температуре 350 —500 °С обезвоживаются, превращаясь в веще¬ 
ства состава М^Мо0 3 . Невысокая стабильность молибденовых бронз по сравне¬ 
нию с вольфрамовыми может быть связана с большей склонностью молиб¬ 
дена^) к диспропорционированию. Для хрома бронзы не обнаружены. 

* 2кои С. X. , \Ѵап%У.Х., Уап§ Ь. (?., Ып У. Н. // Іпог§. Сбет. — 2001. — V. 40. — Р. 1521. 
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4.8. ПЕРОКСИДЫ И ПЕРОКСИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ЭЛЕМЕНТОВ ШЕСТОЙ ГРУППЫ* 1 

Уже в середине XIX в. было известно, что при действии пероксида водоро¬ 
да на подкисленный (рН 2 — 4) разбавленный раствор дихромата калия воз¬ 
никает синее окрашивание, обусловленное образованием нестабильного пер¬ 
оксида хрома СЮ 5 (Н 2 0), имеющего строение Сг(0 2 ) 2 0(Н 2 0) (рис. 4.28, а). 
Эта реакция и сейчас используется для качественного определения хрома. 
В индивидуальном виде пероксид хрома выделить так и не удалось, но его 
устойчивость можно повысить экстракцией эфиром или добавлением пириди¬ 
на, анилина, бипиридила; при этом происходит замещение молекулы воды 
на донорный лиганд (рис. 4.28, б, в)\ 

К 2 Сг 2 0 7 + 4Н 2 0 2 + Н 2 80 4 + ру РУ Ф > Р 2Сг0(0 2 ) 2 (ру) + К 2 80 4 + 5Н 2 0 

В слабокислой или нейтральной среде (рН 4—7) взаимодействие раствора 
дихромата с пероксидом водорода приводит к фиолетовому окрашиванию, 
обусловленному ионами [Сг(0 2 ) 2 0(0Н)]~ (рис. 4.28, г)* 2 . Формально их можно 
представить как результат депротонирования молекулы воды в пероксиде хро¬ 
ма Сг(0 2 ) 2 0(Н 2 0). Это подтверждено образованием аналогичного окрашива¬ 
ния при действии на эфирный раствор пероксида хрома небольшого количе¬ 
ства аммиака или щелочи: 

Сг(0 2 ) 2 0(Н 2 0) + ОН- = [Сг(0 2 ) 2 0(0Н)Г + Н 2 0 

В индивидуальном виде вещество, содержащее такие ионы, может быть 
получено в виде аммонийной соли действием пергидроля на охлажденный 
раствор хромата аммония, подкисленный уксусной кислотой. 

При добавлении к эфирному раствору пероксида хрома избытка аммиака 
происходит восстановление хрома до степени окисления +4: образовавшийся 
зеленовато-коричневый раствор содержит дипероксокомплекс Сг(0 2 ) 2 (МН 3 ) 3 
(рис. 4.28, д). Это вещество также может быть получено при действии на хро¬ 
мовый ангидрид аммиака и крепкого раствора пероксида водорода. 

В сильнощелочной среде образуются красно-коричневые растворы, содер¬ 
жащие тетрапероксохромат-ионы [Сг +5 (0 2 ) 4 ] 3_ в форме кислородного додека¬ 
эдра (рис. 4.28, е ). Они входят в состав твердых солей, например К 3 СЮ 8 . Это 
вещество служит источником синглетного кислорода* 3 . При низких темпера¬ 
турах в нем происходит упорядочение по типу антиферромагнетика* 4 . 

При действии пероксида водорода на растворы молибдатов и вольфрама¬ 
тов при рН 7 — 9 происходит замещение атомов кислорода на пероксидные 
группировки и образование тетрапероксокомплексов [М(0 2 ) 4 ] 2 ~, окрашенных 
в красный (в случае молибдена) или желтый (в случае вольфрама) цвет. Они 
не устойчивы к разложению и выделенные в твердом виде взрываются при 
нагревании или от удара. Нагревание их водных растворов (рН 8,6— 11,8) со- 


*' Рісктап М. Н., Роре М. Т. // СЬет. Кеѵ. — 1994. — V. 94. — Р. 569. 

* 2 \ѴШ8. N.. Науез А М. // Іпог§. Сііет. — 1982. — V. 21. — Р. 4014. 

*’ Реіегз Щ, Векотез Р. ШппегА. М., РШз N. // Л. Атег. СЬет. Зое. — 1975. — V. 97. — Р. 3299. 
* 4 Са$е В., РаІаІ N. 8. // СЬет. Маіег. — 2001. — V. 13. — Р. 880. 
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Рис. 4.28. Перекисные соединения хрома (а — е) и молибдена (ж, з ): 

а - Сг(0 2 ) 2 0(Н 2 0); б - Сг(0 2 ) 2 0(ру); в - Сг(0 2 ) 2 0(Ьіру); г - [Сг(0 2 ) 2 0(0Н)]-; д - 
Сг(0 2 ) 2 (МН 3 ) 3 ; е — [Сг(0 2 ) 4 ] 3 “; ж — [Мо 2 0 3 (0 2 ) 4 (Н 2 0) 2 ] 2 д з — [Мо 7 0 22 (0 2 ) 2 ] 6 (атомы водорода 

не показаны) 

провождается выделением значительного количества синглетного кислорода. 
В сильнощелочной среде они разлагаются, также выделяя кислород, а при 
подкислении гидролизуются, превращаясь в мостиковые дипероксоанионы 
(рис. 4.28, ж): 

2[М(0 2 ) 4 ] 2 - + 5Н 2 0 + 2Н + = [М 2 0з(0 2 ) 4 (Н 2 0) 2 ] 2 ~ + 4Н 2 0 2 

Возможно, что биядерные пероксокомплексы образуются также при рас¬ 
творении порошков молибдена и вольфрама в 30%-м растворе пероксида во¬ 
дорода*. 

Интересно, что тетрапероксокомплексы образованы молибденом и воль¬ 
фрамом в степени окисления +6, а хромом — в степени окисления +5. Воз¬ 
можно, это объясняется малым радиусом иона хрома(ѴІ). 


* СНакгаѵопі М.С., Сапрліу 5., ВИаІІасИауее М. // РоІуЬесІгоп. — 1993. — V. 12. — Р. 55. 
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При добавлении пероксида водорода к растворам изополимолибдатов и 
изополивольфраматов образуются разнообразные изополипероксоанионы, 
в которых пероксидные группировки служат бидентатными концевыми 
г) 2 -лигандами. Например, известен пероксомолибдат-ион [МоуС^ОзЬ] 6- — ана¬ 
лог гептамолибдата, в котором два атома кислорода замещены на пероксид¬ 
ные группировки (рис. 4.28, з ). 

4.9. ГАЛОГЕНИДЫ И ОКСОГАЛОГЕНИДЫ 
ЭЛЕМЕНТОВ ШЕСТОЙ ГРУППЫ 

Для элементов шестой группы известно большое число соединений с гало¬ 
генами (табл. 4.5). По мере роста степени окисления, а также с уменьшением 
порядкового номера металла возрастает ковалентность связи, а следователь¬ 
но, и кислотный характер галогенида. 

Дигалогениды. Дигалогениды хрома представляют собой твердые вещества 
с центральным атомом, расположенным в центре искаженного октаэдра, что 
типично для иона с конфигурацией сі 4 вследствие эффекта Яна—Теллера. Син¬ 
тез этих соединений проводят либо восстановлением безводных тригалогени- 
дов водородом, либо взаимодействием хрома с галогеноводородами при тем¬ 
пературе 1 000 С. Иодид (единственный из дигалогенидов) может быть полу¬ 
чен прямым синтезом. Все дигалогениды хрома растворимы в воде, где они 
присутствуют в виде гексаакваионов. Их водные растворы на воздухе мгновен¬ 
но окисляются, изменяя ярко-синюю окраску на грязно-зеленую. Соединения 
хрома(П) являются сильными восстановителями, в противоположность ди га¬ 
логенидам молибдена, довольно устойчивым к действию окислителей. 

Недавно в среде тетрагидрофурана (ІІіГ) получен оксохлорид: 

8СгС1 2 + ион • Н 2 0 + ЗС 4 Н 9 и + 4(ЙіГ) = 2Сг 4 ОС1 6 (ЙіГ) 4 + 4УС1 + ЗС 4 Н| 0 

Вещество представляет собой зеленые кристаллы, состоящие из тетрамерных мо¬ 
лекул, построенных аналогично оксоацетатам двухвалентных металлов (см. т. 2, под- 
разд. 3.7), где роль мостиковых лигандов играют атомы хлора*. 

Тригалогениды. Тригалогениды хрома, молибдена и вольфрама (табл. 4.6) 
также существенно различаются по строению и свойствам. Наиболее известен 
хлорид хрома(ІІІ), или хлорный хром, СгС1 3 , образующийся в виде фиолето¬ 
вых чешуйчатых кристаллов при хлорировании хрома или смеси его оксида с 
углем. Это вещество может быть сублимировано в токе хлора при температуре 
600 °С, но при нагревании до этой температуры в инертной атмосфере или в 
вакууме частично разлагается на дихлорид и хлор. 

Строение хлорного хрома можно представить как кубическую плотнейшую 
упаковку из атомов хлора, октаэдрические пустоты в которой на две трети 
заполнены атомами хрома таким образом, что вакантные пустоты образуют 
слои, параллельные слоям октаэдров [СгСІе] (рис. 4.29, а). Это приводит к 
тому, что отдельные слои из октаэдров [СгС1 6 ] оказываются связанными меж¬ 
ду собой лишь слабым ван-дер-ваальсовым взаимодействием, что, в конеч¬ 
ном счете, и обусловливает кристаллизацию вещества в виде тонких плоских 

* СоПоп Г. А., МигіПо С. А., Равсиаі I. // Іпог§. СЬет. — 1999. — V. 38. — Р. 2746. 
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Таблица 4.5 


Галогениды металлов шестой группьГ 


Степень 

окисле¬ 

ния 

металла 

СгХ„ 

МоХ„ 

\ѵх„ 

+2 

СгС1 2 , СгВг 2 , СгІ 2 

МоС1 2 , МоВг 2 , !ѴІоІ 2 

\ѴС1 2 , \ѴІ 2 

+3 

СгР 3 , СгС1 3 , СгВгз, Сгіз 

МоР 3 , МоС1 3 , МоВг,, МоІ 3 

\ѴС1 3 , ЛѴВг 3 , \ѴІ, 

+4 

СгР 4 , СгС1 4 , СгВг 4 

МоР 4 , МоС1 4 , МоВг 4 , МоІ 4 

\ѴР 4 , \ѴС1 4 , \ѴВг 4 , \ѴІ 4 

+5 

СгР 5 

МоР 5 , МоС1 5 , МоВг 5 , МоІ 5 

\ѴР 5 , \ѴС1 5 , \ѴВгз 

+6 

СгР 6 

МоР 6 , МоС1 6 ** 

\ѴР 6 , \ѴС1 6 , \ѴВг 6 


* Известно также множество смешанных галогенидов, например: МоС1 2 Р 2 , МоС1 3 Р. 

** Имеется единственное сообщение (Мегсег М. // СНет. Соттип. — 1967. — Р. 119) о синтезе 
этого вещества (черные кристаллы; температура плавления около 320°С) по следующей реак¬ 
ции: МоО, 2Н 2 0 + 550С1 2 -> МоСІ,, + 550,Т + 4НС1Т 


Таблица 4.6 

Физические свойства и методы получения некоторых галогенидов 
металлов шестой группы 


Соеди¬ 

нение 

Окраска 

Температура, °С 

Метод получения 

плавления 

кипения 

СгР 6 

Желтая 

Нет 
с вед. 

Нет 

свед. 

_ 400°С; 300 атм 

2СгР 5 + Р 2 -> 2СгР 6 

МоР 6 

Белая 

17,4 

34 

.. „ 400 °С _ 

Мо + ЗР 2 -> МоР 6 

5ѴР 6 

» 

2,3*' 

20 

400 “С 

\У + ЗР 2 -> \ѴР 6 

\ѴС1 6 + 6НР -С \ѴР 6 + 6НС1 

5ѴС1 6 

Коричневая 

275 

347 

\Ѵ + ЗС1 2 400 с > \ѴС1 6 
\ѵо 3 + ЗСС1 4 450 ° с > \ѴС1 6 + ЗСОС1 2 

\ѴВг 6 

Черно-си¬ 

няя 

309 

Нет 

свед. 

\Ѵ + ЗВг 2 -!—> \ѴВг 6 

СгР 5 

Красная 

30 

117 

2СЮ 3 + 5Р, 200 С > 2СгР 5 + 30. 

МоР 5 

Желтая 

67 

213 

5МоР 6 + Мо 400 ° С > 6МоР, 

ѴѴСІ5 

Черно-зеле¬ 

ная 

242 

276 

2\ѴС1 6 + Н 2 400 С > 2\ѴСБ + 2НС1 

СгР 4 

Фиолетовая 

200* 2 

— 

Сг + 2Р 2 350 С > а-СгР 4 

110 °с 

2СгР, * > 2(3-СгР 4 + Р 2 

5 мес 4 
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Продолжение табл. 4.6 


Соеди¬ 

нение 

Окраска 

Температура, °С 

Метод получения 

плавления 

кипения 

МоС1 4 

Черная 

277*2 

— 

МоСІ, + МоС1 5 400 ° С > 2МоС1 4 

МоІ 4 

» 

417 

— 

2МоС1 5 + 10НІ -> 2Моі 4 + І 2 + 10НС1 

\ѴС1 4 

Черно-ко¬ 

ричневая 

— 

— 

3\ѴС1 6 + 2А1 450 . С --> 3\ѴС1 4 + 2А1СІЗ 

СгР 3 

Зеленая 

1 100* 1 

— 

СгС1 3 + ЗНР 500 ° С > СгРз + ЗНС1 

СгС1 3 

Красно¬ 

фиолетовая 

~1 150* 3 

— 

2Сг + ЗС1 2 ?00Г -> 2СгС1 3 

Сг 2 0 3 + ЗС + ЗС1 2 ?51> ’ С -.> 2СгС1 3 + ЗСО 

СгВг 3 

Темно-зеле¬ 

ная 

1 130 

— 

2Сг + ЗВг 2 700 ° С > 2СгВг 3 

Сг 2 Оз + ЗС + ЗВг 2 750 С -> 2СгВг 3 + ЗСО 

СгІ 3 

Черная 

>600 

— 

2Сг + ЗІ 2 700 ° С > 2СгІ 3 

МоРз 

Коричневая 

>800 

— 

МоВгз + ЗНР 600 С - > МоРз + ЗНВг 

МоС1 3 

Темно-ко¬ 

ричневая 

1 027 

— 

МоС1 5 + Н 2 250 ° С > МоС1 3 + 2НС1 

МоВг 3 

Темно-зеле¬ 

ная 

* 

О 

О 

г- 

— 

2Мо + ЗВь -- 5 °° С > 2МоВг 3 

МоІ 3 

Черная 

927 

— 

2Мо(СО ) 6 + ЗІ 2 - 105Х > 2МоІ 3 + 12СО 

\ѴС1 3 

Красная 

400*2 

— 

2\ѴС1 2 + С1 2 240 ° С; 5ч > 2\ѴС1 3 * 4 

\ѴВг, 

Черная 

> 80* 2 

— 

2\ѴВг 2 + Вг 2 -» 2\ѴВг 3 

СгР 2 

Зеленая 

894 

Нет 

свел. 

СгС1 2 + 2НР---> СгР 2 + 2НС1 

СгС1 2 

Белая 

820 

1 302 

2СгС1 3 + Н 2 500 ° С > 2СгС1 2 + 2НС1 

Сг + 2НС1---> СгС1 2 + Н 2 

СгВг 2 

» 

842 

Нет 

свел. 

Сг + 2НВг--- > СгВг 2 + Н 2 

СгІ 2 

Красно-ко¬ 

ричневая 

790 

» 

Сг + 2НІ---> СгІ 2 + Н 2 

МоС1 2 

Желтая 

727 

1 427 

Мо + СОС1 2 6І0 ° С > МоС1 2 + СО 

МоВг 2 

Оранжевая 

> 900* 2 

— 

2МоВг 3 + Мо---> ЗМоВг 2 
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Окончание табл. 4.6 


Соеди¬ 

нение 

Окраска 

Температура, °С 

Метод получения 

плавления 

кипения 

МоІ 2 

Черная 

- 730 

Нет 

свел. 

. 200°С; вакуум . . 

2МоІ 3 - 1 -> 2Мо1 2 + І 2 

\ѴС1 2 

Желтая 

0'\ 

О 

О 

* 

— 

3\ѴС1 6 + 4Ві 335 С > 3\УС1 2 + 4ВІС1з 


*' При давлении 420 мм рт. ст. * 2 С разложением. * 3 Плавится в закрытых системах. 
* 4 ЫаГеІеА., Оіавег Меуег Н. // 2. Апог§. А11§. Сбет. — 2001. — В<і 627. — 5. 244. 
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чешуек. Благодаря электронной конфигурации сі 3 соединения хрома химичес¬ 
ки инертны. Именно этим объясняется тот факт, что безводные галогениды 
хрома(ІІІ) не растворяются в воде: попав в воду, чешуйки хлорного хрома 
плавают по ее поверхности, не переходя в раствор. Для приготовления раство¬ 
ра хлорида хрома(ІІІ) в воду требуется добавить небольшое количество соли 
хрома(ІІ) либо восстановителя, например цинка. В этом случае ионы хрома(ІІ), 
присутствующие в растворе или образовавшиеся при восстановлении хрома(ІІІ) 
цинком, вступают во взаимодействие с хромом(ІІІ), находящимся в узлах 
кристаллической решетки. Обмен электронами между ионами Сг 2+ (раствор) и 
Сг 3+ (кристалл СгС1 3 ) приводит к тому, что в воде оказывается химически 
инертный ион трехвалентного хрома, а в узле кристаллической решетки — 
лабильный Сг 2+ , который без труда самостоятельно переходит в раствор. Про¬ 
цесс продолжается до тех пор, пока все ионы Сг 3+ не окажутся в растворе (рис. 
4.30). Поэтому для растворения хлорного хрома требуется лишь небольшое ко¬ 
личество индуктора — ионов хрома(П) или цинка. Именно таким способом 
хлорид хрома(ІІІ) растворяют и в других растворителях, например в тетра- 
гидрофуране, из которого он выделяется в виде сольвата СгС1 3 (іЬГ)з- Это веще¬ 
ство в отличие от безводного хлорного хрома хорошо растворимо во многих 
донорных растворителях и служит удобным исходным соединением для полу¬ 
чения производных хрома(Ш) в неводных средах. 

Из водных растворов хлорный хром кристаллизуется в виде гидратов. На¬ 
помним (см. подразд. 4.6), что для них наблюдается явление ионизационной, 
или гидратной, изомерии: 

[Сг(Н 2 0) 6 ]С1 3 <=> [Сг(Н 2 0) 5 С1]С1 2 Н 2 0 <=> [Сг(Н 2 0) 4 С1 2 ]С1 2Н 2 0 

(сине-фиолетовый) (светло-зеленый) (темно-зеленый) 

Тетрагалогениды. Из тетрагалогенидов наиболее устойчивы фториды, известные 
для всех трех элементов. Хлорид и бромид хрома(ІѴ) существуют в газовой фазе в 
равновесии 2СгХ 3 + Х 2 ) 2СгХ 4 . В виде индивидуального вещества они не выделе¬ 
ны, хотя тетраэдрические молекулы СгС1 4 стабилизированы в аргоновой матрице. 



12 + 


-Н,0 


Поверхность 
кристалла СгСІз 



Сг +2 (Н 2 0) 5 



— 2 Сг— СІ — Сг +3 (Н 2 0) 5 


+7Н,0 


2 + 


[Сг(Н 2 0) 6 ] 2+ +ЗСГ+ [Сг(Н 2 0) 6 ] 3+ 
Рис. 4.30. Растворение хлорида хрома(ІІІ) в воде 


238 



Тетрахлорид молибдена МоС1 4 — черное нелетучее вещество, разлагающееся при 
температуре выше 130°С. Он существует в виде нескольких модификаций. В а-форме, 
образующейся при восстановлении пентахлорида молибдена тетрахлорэтиленом или 
парами бензола, имеются линейные цепи октаэдров [МоС1 6 ], объединенных через 
противоположные ребра и попарно связанных взаимодействием Мо—Мо (рис. 4.29, б). 
Структура этого соединения аналогична структуре тетрахлорида ниобия. Сходное стро¬ 
ение имеет и тетрахлорид вольфрама, в нем длина наиболее коротких связей \Ѵ—\Ѵ 
(0,269 нм) приближаются к связям в металле (0,274 нм)* 1 . Синтез, строение и свой¬ 
ства \ѴС1 4 также хорошо изучены* 2 . (3-Модификация МоС1 4 , полученная восстановле¬ 
нием пентахлорида молибденом, построена из циклических молекул (МоС1 4 ) 6 , обра¬ 
зованных шестью октаэдрами [Мо0 6 ], связанными общими ребрами (рис. 4.29, в). 
В этой структуре взаимодействия между атомами молибдена не обнаружены* 1 . Извес¬ 
тен также тетрабромид молибдена* 4 . Все тетрагалогениды за исключением тетрафто¬ 
ридов легко гидролизуются и при этом диспропорционируют: 

2МХ 4 + Н 2 0 = МХ 3 + МОХ, + 2НХ 

на воздухе окисляются. Частичный сольволиз проходит также в метаноле’ 5 : 

2\ѴС1 4 + 8СН,ОН = [\ѴС1 2 (СН,0) 2 (СН 3 0Н) 2 ] 2 + 4НС1 

Из ацетонитрильных растворов \ѴС1 4 кристаллизуются молекулярные сольваты 
\ѴС1 4 (СН,С1Ч) 2 . 

Пентагалогениды. Пентафториды, известные для всех трех металлов, представляют 
собой желтые (МоР 5 , \ѴР 5 ) или красные (СгР 5 ) легколетучие кристаллические веще¬ 
ства, изоструктурные соответствующим галогенидам ниобия и тантала. Они построе¬ 
ны из циклических молекул, в которых четыре октаэдра связаны общими вершинами 
с помощью мостиков М—Р—М (см. рис. 3.28, а). При небольшом нагревании пентафто¬ 
риды молибдена (165°С) и вольфрама (30 °С) диспропорционируют: 

2МР, I МР 6 + МР 4 

С солями щелочных металлов они дают фторидные комплексы, например К[\ѴР 6 |. 
Пентафторид хрома при нагревании восстанавливается до тетрафторида. 

Среди пентахлоридов наиболее изучен МоС1 5 , образующийся в виде черных крис¬ 
таллов, состоящих из димеров Мо 2 С1| 0 в виде двух октаэдров [МоС1 6 ], соединенных 
ребрами (рис. 4.29, г). Парамагнетизм этого соединения свидетельствует об отсутствии 
взаимодействия металл —металл. Пентахлорид молибдена хорошо растворим во мно¬ 
гих органических растворителях, в которых присутствует в форме мономера МоС1 5 . Он 
способен отнимать кислород от многих кислородсодержащих растворителей, напри¬ 
мер диметилсульфоксида, образуя связи Мо=0: 

МоС1 5 + 3(бш8о) = МоОС1,(сіт8о) 2 + (СН 3 ) 2 ЗС1 2 

При растворении МоС1 5 в сжиженном сернистом газе образуется оксохлорид МоОС1 3 . 
При попадании в воду пентахлорид молибдена гидролизуется, что доказывает его ко¬ 
валентную природу. 

Гексагалогениды. Высшие галогениды подробно изучены лишь для молиб¬ 
дена и вольфрама. Для хрома имеются сведения лишь о существовании гек¬ 
сафторида* 6 . При движении вниз по группе окислительная активность атомов 

*' Троянов С. И., Снигирева Е. М. // Журн. неорган. химии. — 2000. — Т. 45. — № 4. — С. 652. 

* 2 Коіетіскепко К, 5\ѵепзоп О. С., Метегіе У. // 1пог§. СНет. — 1998. — V. 37. — Р. 3257. 

*’ МиеІІег 11. // Ап§еѵѵ. СНет. — 1981. — V. 93. — Р. 697. 

* 4 Ратраіопі С., СаМегацо Р. // У СНет. Зое. Оаііоп Тгап$. — 1993. — Р. 655. 

* 5 АпВекоп і. В., СоПоп Е.А., Ье Магсо О. еі аі. 11 У Атег. СНет. Зое. — 1981. — V. 103. — Р. 5078. 

* 6 ^асоЬ5 МііІІег 5. Р., \ѴіПпег Н. // 1пог§. СНет. — 1992. — V. 31. — Р. 5357. 


239 



Н0СТ1 





Таблица 4.7 

Длина связи Мо—Мо (сі) и число кластерных скелетных электронов (л) 
в некоторых галогенидных октаэдрических кластерах* 


Состав кластера 

Строение кластера 

В, нм 

п 

МоС1 2 

[Мо 6 С1 8 ]С1 4 

0,261 

24 

С5 2 Мо 6 С1| 4 

Сз 2 [Мо 6 С1 8 ]С1 6 

0,261 

24 

НёМо 6 С1 І4 

Н ё [Мо 6 С1 8 ]С1 6 

0,262 

24 

Мо 6 8С1|о 

[Мо 6 5С1 7 ]С1 3 

0,262 

24 

Мо 6 ВГ| 2 2Н 2 0 

[Мо 6 Вг 8 ]Вг 4 (Н 2 0) 2 

0,264 

24 

Мо 6 5 6 Вг 2 

[Мо 6 5 6 Вг 2 | 

0,273 

22 

Мо 6 5 8 

[Мо 6 $ 8 ] 

0,278 

20 


* Шевельков А. В., Варгафтик М.Н. Металлосодержащие кластеры // Современное ес¬ 
тествознание. — М.: Магистр-Пресс, 2000. — Т. 2. — С. 254. 


Все дигалогениды молибдена и вольфрама изоморфны и состоят из шести¬ 
ядерных октаэдрических кластеров [М 6 Х 8 ] 4+ (рис. 4.31, а). Центральный атом ме¬ 
талла координирован шестью атомами X, четыре из которых, находящиеся в 
экваториальных положениях, связывают октаэдры [М 6 Х 8 ] 4+ в слои. Устойчивость 
кластерной группировки обусловлена наличием прочных связей М—М, в обра¬ 
зовании которых участвуют 24 валентных электрона. Эти электроны называют 
кластерными скелетными электронами , чтобы отличить их от электронов, уча¬ 
ствующих в образовании связей М— СІ. В химических реакциях кластерный ион, 
не изменяясь, может переходить в другие соединения. Так, при действии щело¬ 
чей на дихлорид молибдена внешнесферные анионы СІ' заменяются на группы 
ОН . Образуется основание [Мо 6 С1 8 ](ОН) 4 , которое при взаимодействии с кис¬ 
лотами дает соли. Восемь атомов хлора, входящих в состав кластерной частицы, 
замещаются с трудом, например, при продолжительном нагревании с другими 
галогенидами. Расстояние Мо—Мо в октаэдрическом кластере находится в пря¬ 
мой зависимости от числа кластерных скелетных электронов, иными словами, 
от прочности связей внутри кластерной частицы (табл. 4.7). 

Дихлорид молибдена представляет собой желтый порошок, устойчивый на 
воздухе, не растворимый в воде, но растворимый в спирте, эфире, ацетоне, кон¬ 
центрированных кислотах. При нагревании выше 700 °С он диспропорционирует: 

> 700 °С 

ЗМоС1 2 -> Мо + 2МоС1 3 

Галогениды молибдена(ІІ) и вольфрама(ІІ) получают восстановлением выс¬ 
ших галогенидов алюминием, амальгамой натрия, магнием, цинком, молибде¬ 
ном, вольфрамом, а даже такими малоактивными металлами, как ртуть и вис¬ 
мут*. В большинстве тригалогенидов молибдена также наблюдается взаимодей¬ 
ствие между атомами металла, о чем свидетельствуют магнитные свойства этих 
соединений. Трихлорид молибдена изоструктурен трихлориду хрома, но с за¬ 
метной долей взаимодействия Мо—Мо. Трихлорид вольфрама является типич¬ 
ным кластерным соединением, содержащим октаэдры [\Ѵ 6 С1, 2 ], изоструктур- 


* КоІеапісИепко К, Меззеіе I. // Іпог§. СЬет. — 1998. — V. 37. — Р. 3660. 
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ные октаэдрическим кластерам в низших галогенидах ниобия и тантала 
(рис. 4.31, б). Состав этого вещества — продукта хлорирования дихлорида воль¬ 
фрама при 100 °С — точнее описывает формула [\Ѵ 6 С1, 2 ]С1 6 . Интересно, что бро- 
мирование дибромида в тех же условиях приводит к смеси продуктов, в которой 
обнаружены соединения \Ѵ 6 Вг 14 , \Ѵ 6 Вг І6 и \У 6 Вг !8 . Все они содержат кластерную 
группировку [\Ѵ 6 Вг 8 ]" + , а в качестве противоинов в них присутствуют либо 
ионы Вг, либо цепи ВГ 4 , соединяющие между собой отдельные кластеры. 

Электролитическое восстановление солянокислых растворов молибденового 
и вольфрамового ангидридов приводит к образованию красных (в случае мо¬ 
либдена) и зеленых (в случае вольфрама) растворов, содержащих кластерные 
ионы [М 2 С1 9 ] 3_ с кратной связью М=М. Они представляют собой пару октаэд¬ 
ров, соединенных общей гранью (рис. 4.31, в). Кластер [Мо 2 С1 9 ] 3_ имеет неболь¬ 
шой магнитный момент, а расстояние Мо—Мо в кластере (0,267 нм) оказыва¬ 
ется меньше, чем в металле (0,278 нм). В то же время комплекс [\Ѵ 2 С1 9 ] 3 “ диамаг¬ 
нитен, а расстояние \Ѵ—\Ѵ в нем (0,242 нм) намного меньше, чем в металле 
(0,280 нм). Аналогичный хлорохромат(ІІІ)-ион [Сг 2 С1 9 ] 3 ~ содержит шесть неспа¬ 
ренных электронов, что доказывает отсутствие взаимодействия металл—металл. 
В пользу этого говорит и тот факт, что расстояние Сг—Сг в [Сг 2 С1 9 ] 3 (0,312 нм) 
оказывается больше, чем в металлическом хроме (0,254 нм). Все это свидетель¬ 
ствует об усилении взаимодействия металл—металл и увеличении прочности 
кластерных частиц с ростом размеров сі-орбиталей, т. е. в ряду Сг — Мо — \Ѵ. 


переходного металла в высшей степени окисления понижается, что приводит 
к росту устойчивости галогенидов. Гексафторид хрома устойчив при низких 
температурах и высоких давлениях; вскрытие ампулы приводит к его диссоциа¬ 
ции на пентафторид и фтор: 

2СгР 6 = 2 СгР 5 + Р 2 

С ростом восстановительной активности галогенид-ионов, т. е. в ряду Р" < 
< СР < Вг < Р, устойчивость галогенидов металлов в высоких степенях окис¬ 
ления уменьшается. Так, гексаиодиды вообще не описаны, гексабромид полу¬ 
чен лишь для вольфрама, а пентахлориды известны как для вольфрама, так и 
для молибдена. Невозможность получения хлорида, бромида и иодида хрома(ѴІ) 
связана с неизбежностью окислительно-восстановительного взаимодействия 
хрома(ѴІ) с галогенид-ионами, а также является следствием стерических за¬ 
труднений при размещении вокруг атома металла крупных атомов галогенов. 
По этой же причине из гексагалогенидов молибдена и вольфрама неизвестно 
ни одного иодида и описан лишь бромид \ѴВг 6 . 

Все гексагалогениды молибдена и вольфрама построены из мономерных 
октаэдрических молекул МХ 6 . Интересно, что гексафторид молибдена МоР 6 
при комнатной температуре жидкий, а гексафторид вольфрама \ѴР 6 — газ, 
несмотря на большую молекулярную массу. Высшие хлорид и бромид воль¬ 
фрама представляют собой твердые вещества. Все гексагалогениды раствори¬ 
мы в жидком фтороводороде, сероуглероде, ацетоне, спиртах, а также в хлор¬ 
содержащих органических растворителях. При попадании в воду они последо¬ 
вательно гидролизуются до оксогалогенидов, а затем — до гидратированных 
оксидов: 

МХ 6 + 2Н 2 0 = М0 2 Х 2 + 4НХ 
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При нагревании гексафториды разлагаются: 

мх 6 = мх 5 + у 2 х 2 

При взаимодействии гексафторидов с фторидами металлов образуются ани¬ 
онные комплексы Ыа 2 [МР 8 ]. Реакцию обычно проводят в среде жидкого фто¬ 
роводорода или при взаимодействии паров МР 6 с твердым фторидом металла. 

Гексахлориды служат исходными веществами для синтеза амидных, алкоксидных 
комплексов, а также металлоорганических соединений. Так, при взаимодействии \ѴС1 6 
с диметилртутью образуется метилпентахлоровольфрам*: 

СЬРС1 2 ; -45 °С 

\ѴС1 6 + Н ё (СНД 2 -» ѴѴСР(СН 3 ) + Н§(СН,)С1 

а с триметилалюминием — гексаметилвольфрам: 

ѴѴС1 6 + 2А1(СН ,) 3 = \Ѵ(СН 3 ) 6 + 2А1С1, 

При избытке метиллития из него может быть получен анионный комплекс состава 
Іл 2 [\Ѵ(СН,) 8 ]. Обработка гексахлорида вольфрама литийдиметиламидом приводит к 
амидному производному \Ѵ(ІМ(СН 3 )з) 6 , которое при растворении в спирте переходит в 
алкоксид \Ѵ(ОК) 6 . Короткие связи \Ѵ— N и \Ѵ— О в этих соединениях указывают на 
значительную долю р п —^-связывания. Молекулярная орбиталь, на которой находятся 
электроны тг-связи, легко доступна для нуклеофильной атаки. Некоторые нуклеофиль¬ 
ные реагенты, например С0 2 , способны внедряться по месту связи \Ѵ— N. Это приво¬ 
дит к образованию ГфЫ -ди метил карбамата при выдерживании гексадиметиламидо- 
вольфрама в атмосфере углекислого газа даже при комнатной температуре**: 

ѴѴ(1Ч(СН 3 ) 2 ) 6 + ЗС0 2 = Гас-[\Ѵ(0С(0)Х(СН 3 ) 2 )з(КІ(СН 3 ) 2 ),] 

Реакции такого типа называют реакциями внедрения (англ, іпхегііоп — внедрение). 
Они характерны для химии многих тяжелых переходных элементов. 

Оксогалогениды. Для всех грех элементов известны оксогалогениды, но наи¬ 
более характерны они для молибдена и вольфрама. Часто оксогалогениды вы¬ 
деляются в качестве побочных продуктов при синтезе безводных галогенидов. 
Поскольку двойная связь М=0 очень прочна, оксогалогениды образуются в 
присутствии даже незначительного количества кислорода и водяного пара. 
Общим методом их синтеза служит галогенирование оксидов хлором, хлори¬ 
стым тионилом, летучими хлоридами (табл. 4.8): 

1 ООО “С 

Сг 2 0 3 + СгСІз -» ЗСЮС1 

Низшие оксогалогениды могут быть также получены восстановлением или 
разложением высших. Для хрома наиболее характерны высшие диоксогалоге¬ 
ниды Сг0 2 Х 2 , известные для всех галогенов, за исключением иода и астата. 
Они имеют молекулярное строение. 

Среди высших монооксогалогенидов хрома описан лишь фторид СгОР 4 — темно¬ 
красные кристаллы, плавящиеся при температуре 55 °С. Он образуется при прямом 
фторировании хромового ангидрида или при взаимодействии СгО,Р 2 с дифторидом 
криптона в жидком фтороводороде. Являясь кислотой Льюиса, он образует соли, на- 


* 8аШіпі-8сатриссі С, Лем / С. //.І.СНет. 5ос. Оаііоп Тгапк. — 1976. — Р. 195. 

** СИіхИоІт М. Н„ Ехііпе М. IV. // Л. Атег. СНет. 5ос. — 1974. — V. 96. — Р. 6214. 
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Таблица 4.8 

Важнейшие оксохлориды молибдена и вольфрама 


Соедине¬ 

ние 

Окраска 

Температура, °С 

Метод синтеза 

плавления 

кипения 

МоОСЦ 

Зеленая 

103 

159 

Мо0 3 + 250СЦ-> МоОСЦ + 250 2 

МоОС1 3 

Темно-корич¬ 

невая 

> 200 * 

— 

170 °Г 

2МоОС1 4 ——» 2МоОС1 3 + С1 2 

Мо0 2 С1 2 

Светло-желтая 

175 

250 

Мо0 2 + С1 2 300 ° С > Мо0 2 С1 2 

ѴѴОСЦ 

Красная 

211 

233 

\Ѵ0 3 + 280СЦ - 200 ° С > ѴѴОСЦ + 250 2 

ѴѴОС1 3 

Оливковая 

>290* 

— 

ЗѴѴОСЦ + А1 І40 ° С > ЗѴѴОСЦ + А1С1 3 

\Ѵ0 2 С1 2 

Светло-желтая 

265 

— 

2ѴѴ0 3 + ѴѴСЦ 400 ° С > ЗѴѴ0 2 С1 2 


* С разложением. 


пример С 5 [СгОР 5 ]. Оксохлорид хрома(Ѵ) СгОС1 3 получают взаимодействием хромово¬ 
го ангидрида с хлористым тионилом. 

Из оксогалогенидов молибдена следует отметить оксохлорид МоОС1 3 — 
темно-коричневые игольчатые кристаллы, состоящие из бесконечных цепей 
октаэдров [МоОСЦ], соединенных ребрами (рис. 4.32, а). При растворении их 
в концентрированной НС1 образуются зеленые растворы, содержащие ионы 
[МоОС1 5 р~ с геометрией неправильного октаэдра (рис. 4.32, б). При концент¬ 
рировании из них кристаллизуются твердые оксопентахлоромолибдаты(Ѵ), 
например (МН 4 ) 2 [МоОС1 5 ]. Эти вещества получают также электрохимическим 
восстановлением гидратированного оксида молибдена в солянокислом растворе 
или восстановлением молибдатов иодоводородом в концентрированной НС1: 

Эл. ток 

2(Мо0 3 ■ Н 2 0) + 8НС1 + 4КС1-> 2К 2 [МоОСІ 5 ] + С1 2 Т + 6Н 2 0 

В воде изумрудно-зеленые кристаллы оксопентахлоромолибдатов(Ѵ) пол¬ 
ностью гидролизуются, давая коричневые растворы, содержащие оксо- и гид- 




Рис. 4.32. Строение оксохлоридов МоОС1 3 (а), [МоОСЦ] 2 ~ (б) 


244 


роксокатионы молибдена(Ѵ). Оксохлоромолибдаты устойчивы на воздухе и 
служат исходными веществами для синтеза многих соединений молибдена в 
низких степенях окисления. 


Хлористый хромил 

Хлористый хромил, или диоксохлорид хрома(ѴІ), Сг0 2 С1 2 представляет со¬ 
бой темно-красную легколетучую жидкость (температура кипения 117 °С), ды¬ 
мящую на воздухе, растворимую в четыреххлористом углероде, сероуглероде, 
нитробензоле, пятихлористой сурьме. Это вещество состоит из молекул, в кото¬ 
рых атом хлора находится в центре искаженного тетраэдра*. Его интенсивная 
окраска обусловлена полосой переноса заряда. При хранении на свету хлори¬ 
стый хромил разлагается, выделяя хлор. Являясь дихлорангидридом хромовой 
кислоты, он энергично взаимодействует с водой, превращаясь в смесь соляной 
и хромовой кислот: 

Сг0 2 С1 2 + 2Н 2 0 = Н 2 Сг0 4 + 2НС1 

Монохлорангидрид хромовой кислоты НСЮ 3 С1, называемый хлорохромо¬ 
вой кислотой, в свободном виде не выделен, но его соли — хлорохроматы — 
известны (см. подразд. 4.6). 

Хлористый хромил — сильный окислитель. Он воспламеняется в атмосфере 
аммиака, превращаясь в смесь оксидов и нитридов хрома, со взрывом реагиру¬ 
ет с белым фосфором, энергично окисляет серу, сероводород, фосфин и мно¬ 
гие органические вещества, такие как резину, этиловый спирт. Хлористый хро¬ 
мил хорошо растворяет галогены: хлор, бром и иод. Из раствора иода кристал¬ 
лизуются коричневые кристаллы Сг 3 0 6 С1 2 — хлорангидрида частично восста¬ 
новленной трихромовой кислоты: 

ЗСг0 2 С1 2 + 21 2 = Сг 3 0 6 С1 2 + 4ІС1 

Это же вещество образуется при нагревании смеси хлористого хромила и 
хромового ангидрида в запаянной ампуле. 

Хлористый хромил получают действием на смесь дихромата и хлорида кон¬ 
центрированной серной кислотой: 

К 2 Сг 2 0 7 + 4КС1 + ЗН 2 $0 4 = 2Сг0 2 С1 2 + ЗК 2 $0 4 + ЗН 2 0 
пропусканием тока хлороводорода над хромовым ангидридом: 

СЮ 3 + 2НС1 = СЮ 2 С1 2 + Н 2 0 

нагреванием эквимолярной смеси хромового ангидрида и хлорного железа: 

СЮ 3 + РеС1 3 = Сг0 2 С1 2 + РеОСІ 

а также взаимодействием хлорохромата калия с серной кислотой, нагреванием 
смеси хромового ангидрида, ацетилхлорида с небольшим количеством ледяной 
уксусной кислоты, нагреванием пятихлористого фосфора с дихроматом калия. 

Хлористый хромил находит применение в органическом синтезе в качестве 
окислителя. При взаимодействии его с олефинами в зависимости от условий 
могут быть получены карбонильные соединения, хлорокетоны, эпоксиды, ди¬ 
хлорал каны. 

* Матсіеп С. НеМег§ I., НеМег§ К. // Іпог§. СЬет. — 1982. — V. 21. — Р. 1115. 
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Все оксогалогениды проявляют кислотные свойства и гидролизуются: 

Мо0 2 С1 2 + 4№ОН = Ыа 2 Мо0 4 + 2№С1 + 2Н 2 0 
СгОР 4 + ЗН 2 0 = Н 2 Сг0 4 + 4НР 

Устойчивость к гидролизу существенно возрастает при движении вниз по 
группе: оксогалогениды молибдена и вольфрама образуют гидраты М0 2 Х 2 (Н 2 0) 2 , 
в то время как соединения хрома мгновенно разлагаются водой. Это связано с 
ослаблением кислотных свойств высших гидроксидов этих элементов. В этом же 
направлении уменьшаются и окислительные свойства оксогалогенидов. Напри¬ 
мер, хлористый хромил, или диоксохлорид хрома(ѴІ), селективно переводит 
циклогексан в хлорциклогексан*, а изобутан в хлористый трет- бутил** — на 
этом основано его использование в качестве хлорирующего агента. Для оксо- 
хлоридов молибдена и вольфрама окислительные свойства не характерны. 

4.10. ХАЛЬКОГЕНИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ ШЕСТОЙ ГРУППЫ 

Устойчивость сульфидов металлов шестой группы возрастает с ослаблени¬ 
ем окислительных свойств атома металла, т.е. по мере понижения степени 
окисления и при движении вниз по группе. Невозможность получения халько- 
генидов хрома(ѴІ) объясняется высокой окислительной способностью хрома 
в высшей степени окисления, в то время как для молибдена и вольфрама 
такие соединения известны. 

При сплавлении хрома с серой образуется блестящая черная масса, состо¬ 
ящая из смеси сульфидов: помимо Сг8 и Сг 2 $ 3 в ней присутствуют промежу¬ 
точные сульфидные фазы Сг 3 $ 4 , Сг 5 $ 6 , Сг 7 $ 8 (рис. 4.33)***. Черный сульфид 
хрома(ІІ) может быть осажден из водного раствора солей хрома(ІІ) сульфи¬ 
дом натрия или получен пропусканием сероводорода над безводным хлори¬ 
дом хрома(ІІ) при температуре 440 °С, восстановлением сульфида хрома(ІІІ) 
водородом или монооксидом углерода. Подобно сульфидам других двухзаряд¬ 
ных катионов он имеет структуру типа арсенида никеля. В отличие от сульфида 
хрома(ІІ) сульфид хрома(ІІІ) осадить из водных растворов не представляется 
возможным вследствие полного взаимного гидролиза компонентов. Чистый 
кристаллический Сг 2 $ 3 получают пропусканием тока сухого сероводорода над 
безводным хлорным хромом: 

600 °с 

ЗН 2 $ + 2СгС1 3 -> Сг 2 $ 3 + 6НС1 

Полученный таким способом препарат представляет собой черные гексаго¬ 
нальные пластинчатые кристаллы, подобно сульфиду хрома(ІІ) не раствори¬ 
мые в воде и кислотах-неокислителях. Оба сульфида при нагревании на возду¬ 
хе сгорают, разлагаются концентрированными растворами щелочей, азотной 
кислотой и царской водкой: 

Сг 2 $ 3 + 24НМ0 3 (конц.) = 2Сг(М0 3 ) 3 + 18Ы0 2 Т + 3$0 2 Т + 12Н 2 0 


* Соок О. К., МауегУ. М. // У Атег. СЬет. §ос. — 1994. — V. 116. — Р. 1855. 

** Соок С. К., МауегУМ. Ц У Атег. СЬет. 5ос. — 1995. — V. 117. - Р. 7139. 

*** Известен также дисульфид хрома Сг5 2 ; см.: Ьа/опё А., Реиёоп С. // Еиг. і. 8о1іс1 Зіаіе Іпог§. 
СЬет. — 1994. — V. 31. — Р. 967. 
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Рис. 4.33. Фазовая диаграмма системы хром —сера (темным показаны области гомо¬ 
генности сульфидов Сгі_ ѵ 5, Сг 0 -,5, Сг 3 5 4 ; фазы Сг 7 5 8 и Сг 5 5 ( , образуются при темпера¬ 
туре 320 и 325 °С соответственно) 


Сходными свойствами обладает и сульфид Сг 3 5 4 , образующийся в виде серо-чер¬ 
ного порошка при нагревании смеси Сг 2 0 3 и серы в атмосфере водорода. 

Известны также тиосоли хрома(ПІ), реально представляющие собой смешанные 
сульфиды. В водных растворах они устойчивы только в щелочной среде и при избытке 
сульфид-ионов. Темно-серый порошок тиохромата(ІИ) натрия №Сг5 2 получают вос¬ 
становлением хромата серой в расплавленном карбонате натрия при температуре 800 °С 
или сплавлением оксида хрома(ПІ) с серой и карбонатом натрия: 

Сг 2 0 3 + 65 + № 2 С0 3 = 2№Сг5 2 + 250 2 + С0 2 

Вещество имеет слоистую структуру, в которой слои из октаэдров [Сг8 6 ], соеди¬ 
ненных между собой ребрами, разделены ионами натрия. Аналогичное литиевое про¬ 
изводное ЬіСг5 2 обладает ионной проводимостью*. При кипячении щелочных раство¬ 
ров тиохроматов щелочных металлов с солями железа(П), кобальта, никеля, серебра, 
цинка, кадмия, марганца(П) и других металлов в осадок выпадают тиохроматы М'Сг5 2 
и М м Сг 2 5 4 . Тонкие пленки тиохромата(Ш) кадмия образуются также при взаимодей¬ 
ствии тиомочевины с солью хрома(ПІ) и аммиакатом кадмия**: 

2Сг 3 * + [Ссі(ЫН 3 ) 4 2+ ] + 4(І8Н 2 ) 2 С5 + 80Н- = СсіСг 2 5 4 + 4СН 2 І8 2 + 8Н,0 + 418 Н 3 

Полупроводниковые тиохроматы(ІИ) обладают свойствами антиферромагнетиков 
и могут использоваться в качестве магнетооптических материалов, оптические свой¬ 
ства которых меняются под воздействием магнитного поля. 


* Ѵап Іааг В., ЦВо 0.2. IV. //1. Зоіісі 5ше СИет. — 1971. — V. 3. — Р. 590. 

** Мете К. 8., Запкараі В. В.. СаВаѵе К. М ., ЬоккапВе С. О. // Маісг. Ке§. ВиІІ. — 1999 — V 34 — 
Р. 2035. 
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Для молибдена и вольфрама описаны сульфиды в разных степенях окисле¬ 
ния от +2 до +6. При пропускании сероводорода через слабоподкисленные 
растворы молибдатов и вольфраматов в осадок выпадают коричневые гидраты 
трисульфидов: 


(1ЧН 4 ) 6 Мо 7 0 24 + 21Н 2 $ + ЗН 2 $0 4 = 7Мо$ 3 і + 3(1ЧН 4 ) 2 $0 4 + 24Н 2 0 

Структура этих соединений до сих пор не изучена. В сильнокислой среде 
раствор приобретает синий или коричневый цвет из-за восстановления мо¬ 
либдат-ионов. Если же в исходный раствор молибдата добавить щелочь, про¬ 
исходит последовательное замещение атомов кислорода в молибдат-ионах: 
Мо0 4 “, Мо$0 3 ~, Мо$ 2 0 2 - , Мо8 3 0 2_ , Мо$ 4 “ на атомы серы — раствор при 
этом сначала желтеет, затем становится темно-красным. На холоде из него 
могут быть выделены красные кристаллы тиосоли, например (1ЧН 4 ) 2 Мо$ 4 . 
Подобно другим тиосолям тиомолибдаты и тиовольфраматы устойчивы лишь 
в нейтральной и щелочной средах, а при подкислении разлагаются, выделяя 
сероводород и превращаясь в сульфиды: 

(1ЧН 4 ) 2 Мо$ 4 + 2НС1 = Мо5 3 І + 21ЧН 4 С1 + Н 2 $Т 

Тиомолибдат- и тиовольфрамат-ионы имеют форму правильного тетраэдра. 

Ионы Мо$ 4 ~ благодаря наличию атомов серы способны выступать в качестве мос- 
тиковых лигандов, образуя с переходными металлами комплексы, имеющие поли¬ 
мерное строение, например [Си(ті 2 -Мо$ 4 )]"~. Интересно, что тиоаналоги изополимо¬ 
либдатов и изополивольфраматов до настоящего времени не получены. 

Энергии ^-орбиталей молибдена и вольфрама ближе по энергии к /7-орбиталям 
серы, чем кислорода, поэтому связь М=5 оказывается ковалентной и более прочной, 
чем связь М=0 (М = Мо, \Ѵ) за счет сильного р к — ^-связывания. Это объясняет то, 
что мягкие основания, например 5 2 ~, образуют с молибденом и вольфрамом, явля¬ 
ющимися мягкими кислотами, прочные соединения. 

Безводные трисульфиды образуются при осторожном нагревании тиосолей аммо¬ 
ния: 


(Г4Н 4 ) 2 Мо$ 4 = Мо$ 3 + 21ЧН 3 Т + Н 2 $Т 
При сильном нагревании они теряют серу: 

Мо$ 3 -> Мо8 2 + 8 

Некоторые тиосоли при нагревании претерпевают внутримолекулярное окисле¬ 
ние-восстановление: 


3\Ѵ5 4 2 - -> [ѴѴ +4 5(ѴѴ +6 5 4 ) 2 ] 2 - + $ 2 “ + $ 2 ~ 

Тиометаллаты используются для синтеза сложных тиокомплексов, например куба- 
нов, содержащих кластер М 4 $ 4 . 

Известны также селенометаллаты — продукты взаимодействия триселенида калия 
К 2 8е 3 с гексакарбонилами молибдена и вольфрама М(СО) 6 . Соединения, содержащие 
ионы МТе 4 ~, не получены. 

При взаимодействии молибдена или вольфрама с серой в широком интер¬ 
вале температур наиболее устойчивыми фазами являются дисульфиды М$ 2 с 
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Рис. 4.34. Кристаллическая структура Мо$ 2 : 

а — общий вид; б, в — проекции вдоль коорди¬ 
натных плоскостей 


двойными слоями из атомов серы, в центре которых в тригонально-призма- 
тических пустотах расположены атомы металла (рис. 4.34)*. Двойные слои 
связаны друг с другом лишь слабыми ван-дер-ваальсовыми силами, что и 
обусловливает сильную анизотропию свойств вещества — оно мягкое, по¬ 
добно графиту легко разделяется на отдельные чешуйки. Слоистая структура 
и химическая инертность объясняют сходство Мо$ 2 с графитом и его свой¬ 
ства твердой смазки. Как и графит, дисульфиды образуют интеркалирован- 
ные соединения с щелочными металлами, например 1л х Мо$ 2 . В воде интер- 
каляты разлагаются, образуя мелкодисперсный порошок дисульфида молиб¬ 
дена. 

Природный минерал молибденит Мо$ 2 настолько мягок, что способен ос¬ 
тавлять след на листе бумаги. Благодаря низкому коэффициенту трения его 
порошок применяют как компонент твердых смазок для двигателей внутрен¬ 
него сгорания, подшипников скольжения, приборных узлов, работающих под 
большими нагрузками. Дисульфиды представляют собой тугоплавкие (темпе¬ 
ратура плавления Мо8 2 2 100°С) и достаточно инертные вещества, разлага¬ 
ющиеся лишь при действии щелочей и кислот-окислителей: царской водки, 
кипящей концентрированной серной кислоты, смеси азотной и плавиковой 


* Калихман В.Л. // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. — 1983. — Т. 19. — № 7. — С. 1060. 
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Фазы Шевреля и другие тиомолибденовые кластеры 

Сульфид Мо 3 5 4 представляет собой кластерное соединение, состоящее из 
группировок [Мо 6 5 8 ], в которых атомы молибдена расположены в вершинах 
сильно искаженного октаэдра. 

Причиной искажения [Мо 6 5 8 ] является его электронодефицитный характер — 
для заполнения всех связывающих орбиталей недостает четырех электронов. 
Именно поэтому данное соединение легко вступает в реакцию с металлами — 
донорами электронов. При этом образуются фазы Шевреля М Л .Мо 6 5 8 , где М — 
металл, например Си, Со, Ре, РЬ, 5п, У. 

Многие из этих соединений, названные по имени ученого, впервые синте¬ 
зировавшего их в 1971 г., имеют кристаллическую решетку типа С$С1, в узлах 
которой находятся катионы металла и кластерные анионы [Мо 6 5 8 ] 2_ (рис. 4.35). 
Электронный переход: Мо ( ,5 8 + 2е [Мо 6 5 8 ] 2 ~ приводит к упрочнению крис¬ 
таллической структуры и усилению связи Мо—Мо. Фазы Шевреля представля¬ 
ют практический интерес благодаря своим электрическим свойствам — они 
сохраняют сверхпроводимость до температуры 14 К в присутствии сильных маг¬ 
нитных полей, что позволяет их использовать для изготовления сверхмощных 
магнитов. 

Синтез этих соединений обычно проводят отжигом стехиометрических ко¬ 
личеств простых веществ: 

1 100°С 

РЬ + 6Мо + 85 -> РЪМо 6 5 8 

Введение значительных количеств металла в структуру сульфида молибдена 
приводит к заполнению электронами зоны проводимости, а следовательно, 
и уменьшению электропроводности. 

Например, фаза Іл ѵ Мо 6 5 8 при температуре ниже 5 К при х= 1 является сверх¬ 
проводником, а при х= 3,2 — диэлектриком. 

Аналогичные вещества синтезированы в случае селена и теллура, а вот воль¬ 
фрамовые аналоги фаз Шевреля к настоящему времени неизвестны. 

Большое число тиомолибденовых кластеров получено в водных растворах 
при восстановлении тиомолибдатов. Наиболее известен четырехъядерный клас¬ 
тер [Мо 4 5 4 ] 5 \ в котором атомы серы и молибдена занимают противоположные 
вершины куба (рис. 4.36). 


кислот. При сильном нагревании на воздухе они сгорают, окисляясь до выс¬ 
ших оксидов: 


2Мо$ 2 + 70 2 = 2Мо0 3 + 4$0 2 

в атмосфере хлора — до хлоридов МоСІ 5 и \ѴСІ 6 . 

Удобными способами получения дисульфидов* служат сплавление оксидов М0 3 с 
избытком серы в присутствии поташа К 2 С0 3 : 

2\Ѵ0 3 + 75 = 2\Ѵ5 3 + 350 2 


* Воппесш Р. Я. // Іпог{>. 5упіИ. — 1995. — V. 30. — Р. 33. 
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Рис. 4.35. Строение фазы Шевреля 
РЬМо 6 5 8 


Рис. 4.36. Строение кластера состава 

[Мо 4 5 4 (Н 2 0) |2 Г 


Координационная сфера молибдена дополнена до координационного числа 
шесть молекулами воды или иными лигандами. Группировка [Мо 4 $ 4 ] сохраняет¬ 
ся при окислении и восстановлении: 

[Мо 4 5 4 ] 4+ <^- [Мо 4 8 4 ] 5+ [Мо 4 5 4 ] 6+ 

Атомы молибдена способны замещаться на атомы других металлов, напри¬ 
мер меди или железа, с образованием гетерометаллических кластеров типа 
[Мо 3 Си5 4 (Н 2 О) |0 ] 5+ . 

Такие тиокластеры являются активными центрами многих ферментов, на¬ 
пример ферредоксина. Изучение соединений, в состав которых они входят, 
позволит выявить механизм действия нитрогеназы — железомолибденового 
фермента, играющего важнейшую роль при фиксации азота воздуха бактери¬ 
ями. 


взаимодействие пентахлорида молибдена с сульфидом натрия: 

2МоС 1 5 + 51Ма 2 5 = 2 Мо 5 2 + ЮІЧаСІ + 5 

Для инициирования этой реакции требуется нагревание, но затем из-за выделения 
теплоты смесь компонентов сгорает очень быстро. 

Дисульфид молибдена также получают взаимодействием карбонила молибдена 
Мо(СО) 6 с сероводородом или восстановлением тиомолибдата аммония гидразином 
при рН 7— 10*. 

Из растворов, содержащих ионы молибдена(Ѵ), например [МоОС1 5 ] 2- , сероводо¬ 
родом может быть осажден сульфид Мо 2 $ 5 . Моносульфид Мо8 образуется при нагрева¬ 
нии стехиометрических количеств молибдена и серы в вакуумированной ампуле. 


* ВегѵегкНу /., А/апааіеѵ Р.А., іасгоіх М. // Іпогц. СЬет. — 2000. — V. 39. — Р. 5416. 
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4.11. КАРБИДЫ, НИТРИДЫ И БОРИДЫ 
ЭЛЕМЕНТОВ ШЕСТОЙ ГРУППЫ 

С углеродом хром, молибден и вольфрам, как и другие ^/-металлы, образу¬ 
ют карбиды — твердые и высокоплавкие (температура плавления 2 400 — 
2 800 °С) соединения с делокализованной металлической связью. Получают их 
взаимодействием соответствующих количеств простых веществ при высокой 
(1 000 —2 000 °С) температуре, а также восстановлением оксидов углеродом, 
например: 

і 

2Мо0 3 + 7С - Мо 2 С + 6СО 

Карбиды — нестехиометрические соединения с широкой (~ 1 — 3 ат. % уг¬ 
лерода) областью гомогенности. В карбидах типа М 2 С атомы металла образуют 
гексагональную плотнейшую упаковку, в октаэдрические пустоты которой 
статистически внедрены атомы углерода. Монокарбиды МС принадлежат струк¬ 
турному типу №А$ и не являются фазами внедрения. Наряду с исключитель¬ 
ной жаростойкостью и тугоплавкостью карбиды обладают высокой коррози¬ 
онной стабильностью. Например, карбид \УС не растворяется даже в смеси 
азотной и плавиковой кислот, ниже температуры 400 °С не вступает в реакцию 
с хлором. На основе этих веществ производят сверхтвердые и тугоплавкие сплавы. 
Твердость монокарбида вольфрама близка к твердости алмаза, поэтому его 
используют для изготовления режущей части резцов и буров. 

Нитриды МN и получают взаимодействием металлов с азотом или 

аммиаком, а фосфиды МР 2 , МР 4 , М 2 Р — из простых веществ, также при 
нагревании галогенидов с фосфином. Как и карбиды, это нестехиометриче¬ 
ские, очень твердые, химически инертные и тугоплавкие (температуры плав¬ 
ления 2 000 —2 500 °С) вещества. 

Для молибдена и вольфрама характерны тригалогенонитриды Х 3 М=М, в структу¬ 
ре которых плоские квадраты 

— 

: III 

N N 

III 

—м---- 141 =м— 

объединены мостиковыми атомами галогена в слои. Их получают из карбонилов или 
галогенидов: 

\ѴВг 6 + [Нё 2 М]Вг-> Вг 3 \Ѵ^ + 2 Н§Вг 2 

Атом галогена в галогенонитридах может быть замещен на алкоксид или азид. Ве¬ 
щество (М 3 ) 3 Мо^Ы формально можно рассматривать как деканитрид молибдена МоМ ю . 

Бориды металлов шестой группы в зависимости от содержания бора могут 
содержать изолированные атомы бора (М 2 В), цепи (МВ), сетки (МВ 2 ) и трех¬ 
мерные каркасы (МВ 12 ) из атомов бора. Они также отличаются высокой твер¬ 
достью, жаростойкостью и химической устойчивостью. Термодинамически они 
стабильнее карбидов. Применяют бориды для изготовления деталей реактив¬ 
ных двигателей, лопаток газовых турбин и т.д. 
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Контрольные вопросы 


1. Для получения мелкого порошка аморфного оксида хрома(ІІІ) из дихромата ка¬ 
лия его смешивают с серой или хлоридом аммония и прокаливают. По другому спосо¬ 
бу над нагретым дихроматом калия пропускают ток водорода. Какие химические пре¬ 
вращения при этом происходят? Напишите уравнения реакций. 

2. При перекристаллизации ацетата хрома(ІІ) из пиридина получено диамагнитное 
вещество, состав которого может быть записан в виде Сг(СН 3 СОО) 2 (ру). Предложите 
его строение. 

3. Ацетанилид СН 3 С(0)МНС 6 Н 5 подобно уксусной кислоте способен Образовывать 
с хромом(ІІ) диамагнитные комплексы красного цвета. Изобразите строение такого 
соединения. Какова кратность связи хром—хром? 

4. Пигмент хромовый зеленый, представляющий собой крупнокристаллический 
оксогидроксид хрома(ІІІ), получают сплавлением дихромата калия с борной кисло¬ 
той и выщелачиванием полученного плава водой. Напишите уравнение реакции. Чем 
можно заменить борную кислоту? 

5. Удобным промышленным способом получения оксида хрома(ІІІ) является на¬ 
гревание смеси твердых дихромата натрия и хлорида аммония. Напишите уравнение 
реакции. 

6. Водный раствор гексагидрата Сг 2 (С 2 0 4 ) 3 - 6Н 2 0 не обнаруживает качественных 
реакций, характерных для оксалат-ионов (не дает осадка с хлоридом бария), а в при¬ 
сутствии ионов цезия из раствора кристаллизуется /и/д/с-(оксалато)хромат(ІІІ) цезия. 
Выскажите предположение о строении гексагидрата. 

7. Серый аморфный порошок тиоцианата Сг(5СМ) 3 образуется при нейтрализации 
свежеосаждеиного гидроксида роданистой кислотой и последующем упаривании рас¬ 
твора над концентрированной серной кислотой. Он хорошо растворим в воде с обра¬ 
зованием фиолетовых растворов, в которых качественными реакциями не удается об¬ 
наружить ионы Сг 3+ и 8СМ~. При хранении на свету растворы приобретают зеленый 
цвет, и при добавлении щелочи из них может быть осажден гидроксид хрома(ІІІ). 
Напишите уравнения реакций и выскажите предположение о причинах изменения 
окраски раствора. 

8. Изобразите строение иона [Сг 3 (0Н) 4 (Н 2 0)ю] 5+ . В каких условиях он образуется? 
Напишите уравнение реакции. Содержатся ли такие ионы в растворах перхлората, 
ацетата, нитрата, оксалата хрома? 

9. Какие кислоты можно, а какие нельзя использовать для создания кислотной 
среды при окислении перхлората хрома(ІІІ) висмутатом натрия? Почему? Напишите 
уравнения реакций. 

10. При добавлении нитрата серебра к концентрированному раствору дихромата 
калия выпадает темно-красный осадок, который при кипячении становится красно- 
бурым. Если осаждение проводить в присутствии ацетат-ионов, красно-бурый осадок 
образуется уже при комнатной температуре. Приведите объяснение и напишите урав¬ 
нения реакций. 

11. В аналитической химии хроматы и дихроматы используют в качестве индикато¬ 
ров, например, при определении ионов серебра методом титрования. К исследуемому 
раствору добавляют дихромат калия, при этом выпадает красный осадок хромата се¬ 
ребра. Раствор с осадком титруют стандартным раствором хлорида натрия до тех пор, 
пока осадок не изменит цвет на белый. На какой реакции основано титрование? Для 
ответа на вопрос воспользуйтесь справочными данными произведений растворимости 
солей. 

12. В кристалле СгР 2 , имеющем искаженную структуру рутила, четыре экваториаль¬ 
ных атома фтора удалены от атома хрома на 0,2 нм, а два аксиальных — на 0,243 нм. 
Объясните этот факт. 



Глава 5 

ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕДЬМОЙ ГРУППЫ 


5.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

К элементам седьмой группы принадлежат переходные металлы марганец 
25 Мп, технеций 43 Тс, рений 75 К.е и борий 107 ВН. В их атомах в основном состоя¬ 
нии внутренние (п- \ )сІ - электронные оболочки завершены наполовину, что в 
случае марганца приводит к повышению устойчивости степени окисления +2 
(табл. 5.1). 

Соединения марганца были известны алхимикам задолго до открытия этого эле¬ 
мента (рис. 5.1). Еще в Древнем Египте фиолетовую окраску стекол получали добавле¬ 
нием в шихту оксида марганца. Металлический марганец впервые был выделен в 1774 г. 
шведскими учеными К. В. Шееле и Дж. Г. Ганом нагреванием диоксида Мп0 2 со сме¬ 
сью угля и нефти. В 1870 г. Д. И. Менделеев на основании Периодического закона пред¬ 
сказал существование двух неизвестных более тяжелых аналогов марганца — «экамар- 
ганца» (атомная масса 100) и «двимарганца» (атомная масса 190). Оба эти элемента 
были открыты в первой половине XX в.: в 1925 г. научной группой В. Ноддака в основ¬ 
ном силикате бериллия, железа и лантаноидов был обнаружен элемент с порядковым 
номером 75, названный рением (по имени реки Рейн), а в 1937 г. итальянские иссле¬ 
дователи К. Перрье и Э.Сегре открыли элемент с порядковым номером 43 в продуктах 
бомбардировки ядер молибдена дейтронами в циклотроне: 

42 М О + 7 О = 4 9 3 Тс + |,я 

Он получил название технеций (греч. техѵгко^ — искусственный). 

Радиоактивный элемент борий впервые был получен в 1981 г. в Дармштадте (Гер¬ 
мания) по реакции 


2 $ВІ + 24СГ -> іо? ВН + „’й 

затем бомбардировкой ядер берклия ядрами неона: 

2 97 Вк + ?^е-> Т^ВН+5'й 

2 «Вк + іоМе —> іо7 ВЬ + 4 ( }я 

Есть сведения, что борий образует оксохлорид В1т0 3 С1, проявляя степень окисле¬ 
ния +7. Он назван в честь выдающегося датского физика Нильса Бора. 

У элементов седьмой группы очень мало стабильных изотопов: у марганца 
всего один, у рения — два ( |Хз К.е 37,4 % и 1Х7 Ке 62,6 %), у технеция они вообще 
отсутствуют — это радиоактивный элемент. Наиболее долгоживущий изотоп 
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Табл ица 5.1 

Свойства элементов седьмой группы 


Свойство 

Мп 

Тс 

Не 

Заряд ядра 

25 

43 

75 

Атомная масса 

54,938 

98,906 

186,207 

Число стабильных изотопов 

1 

— 

2 

Электронная конфигурация 
Энергия ионизации, кДж/моль: 

[Аг]Зо ,5 45 2 

[Кг]4^ 6 55' 

[Хе]4/ І4 5^ 5 6.? 2 

первая 

716,88 

702,41 

760,3 

вторая 

1 505,2 

1 476,2 

1 601,7 

третья 

3 251,5 

2 846,3 

2 509 

четвертая 

4 940,0 

4 438 

3 666 

пятая 

6 985,5 

5 307 

4 221 

шестая 

9 166,1 

7719 

6 175 

седьмая 

11 510,7 

— 

7622 

Металлический радиус* 1 , нм 

0,130 

0,136 

0,137 

Ионный радиус* 2 нм: 




М(ѴІІ) 

0,040* 3 

0,056 

0,071 

М(ѴІ) 

0,041 * 3 

— 

0,066 

М(Ѵ) 

— 

— 

0,066 

М(ІѴ) 

0,068 

0,078 

0,077 

М(ІІ1) 

0,072/0,079* 4 

— 

_ 

М(ІІ) 

0,081/0,097* 4 

— 

— 

Эл е ктроотр и цате л ьн ость: 




по Полингу 

1,55 

1,90 

1,90 

по Оллреду—Рохову 

1,60 

1,36 

1,46 

Степень окисления* 5 

(-1), 0, (1), 2, 

3, 4, (5), 6, 7 

(-1), 0, (1), (2), 
(3), 4, (5), 6, 7 

(-1), 0, (1), (2), 

3, 4, 5, 6, 7 


*' Для координационного числа 12. 

* 2 Для координационного числа 6, если не указано иначе. 

* 3 Для координационного числа 4. 

В числителе указан радиус для низкоспинового, в знаменателе — для высокоспинового 
состояния. 

*■’ В скобках приведены неустойчивые степени окисления. 


Ьарів Ма§пев 
Зісіегііів Рііпіі 
Ьарів паиіісиз 

Ма§пе8 

Йе(к ЬарІ8 та§пе8 


°1> </\> с$ъ 

м 


ЗДІадпеі-бІеіп 

Шіадпсі 

бедеі-біеіп 


Ма§пеГт 


О 


Ь сЛІ ГЕН 


9Ладпе)іеп 


Рис. 5.1. Алхимические символы марганца (1755) 
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технеция 98 Тс является (3-излучателем с периодом полураспада 4,2 -ІО 6 лет. 
Выделяемые им (3-частицы имеют невысокую (397 кэВ) энергию, а их испус¬ 
кание не сопровождается у-излучением. Поэтому работа с соединениями тех¬ 
неция в количестве менее 20 мг не представляет опасности. Предосторожно¬ 
сти необходимы при использовании растворов технециевой кислоты НТс0 4 
из-за летучести ее ангидрида. 

Из табл. 5.1 следует, что при движении вниз по группе атомные радиусы 
увеличиваются, но не равномерно. Изменение ионных радиусов в этом ряду 
носит более сложный характер, связанный с возможностями реализации раз¬ 
личных координационных чисел и спиновых (низко- и высокоспинового) со¬ 
стояний. Незначительное возрастание атомного радиуса при переходе от мар¬ 
ганца к технецию обусловлено формированием нового электронного слоя. При 
переходе от технеция к рению, несмотря на появление электронов на шестом 
энергетическом уровне, радиус атома практически не изменяется. Это объяс¬ 
няется тем, что рений расположен в шестом периоде после лантаноидов: рост 
радиуса из-за образования нового электронного уровня компенсируется сжа¬ 
тием электронных оболочек при заполнении электронами 4/ : оболочки в груп¬ 
пах элементов (2г— НГ, N6 —Та, Мо — \Ѵ). 

Наиболее наглядно лантаноидное сжатие проявляется в значениях ионных 
радиусов: ионные радиусы рения меньше ионных радиусов технеция в одина¬ 
ковых степенях окисления. Это приводит к гораздо большему сходству в свой¬ 
ствах химических соединений двух элементов и их существенному отличию от 
аналогичных соединений марганца. На это указывают также близкие значения 
электроотрицательностей (см. табл. 5.1). 

Очевидна неравноценность разных степеней окисления этих элементов: так, 
для марганца характерны степени окисления +2 с электронной конфигураци¬ 
ей (і ъ , отвечающей наполовину заселенному ^-подуровню, и +4 с конфигура¬ 
цией */ 3 , соответствующей максимальной энергии стабилизации кристалли¬ 
ческим полем в октаэдрическом окружении. В то же время технеций и рений в 
водных растворах существуют преимущественно в высшей степени окисления. 
Таким образом, в ряду Мп — Тс — Ке устойчивость соединений в высоких 
степенях окисления возрастает. Например, в случае марганца устойчивы окси¬ 
ды МпО, Мп,0 4 , Мп0 2 и очень не стабилен Мп 2 0 7 . Напротив, высшие оксиды 
технеция и рения М 2 0 7 (М = Тс, К.е) кипят выше 300 °С без разложения. Среди 
галогенидов технеция и рения существуют хлориды ТсС1 6 и КеС1 6 , тогда как 
для марганца достоверно доказано образование только МпС1 2 . При образова¬ 
нии химических соединений затраты энергии на атомизацию металлов и раз¬ 
рыв связей в реагирующих с ними молекулах 0 2 и С1 2 для каждого элемента 
одинаковы в соответствующих реакциях и компенсируются выделением энер¬ 
гии при формировании новых связей металлов с кислородом или хлором. Умень¬ 
шение суммарных энергий ионизации от Мп к Ке (см. табл. 5.1) облегчает 
образование большего числа связей технеция и рения с другими элементами, 
что стабилизирует высокие степени окисления металлов. 

Наполовину заселенная симметричная электронная й? 5 -оболочка в случае 
Мп, соответствующая синглетному терму основного состояния, отличается 
повышенной устойчивостью. Существенный вклад в ее стабильность вносит 
обменная энергия отталкивания электронов, максимальная в случае бС-элек- 
тронов с параллельными спинами. Этим определяется самая высокая устойчи- 
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вость соединений марганца в степени окисления +2 по сравнению с соедине¬ 
ниями соседних элементов Зсі- металлов: хрома и железа — в той же степени 
окисления. У технеция и рения различие в энергиях электронных уровней пз и 
(п-\)ё по сравнению с марганцем становится менее заметным. Это облегчает 
их участие в окислительно-восстановительных реакциях и приводит тем са¬ 
мым к повышению устойчивости высших степеней окисления. 

При сравнении энергий ионизации в группе Мп — Тс— Ке следует обратить 
внимание на их немонотонное изменение (см. табл. 5.1). Первая энергия иони¬ 
зации понижается от марганца к технецию из-за увеличения размера атома и 
ослабления связи валентного электрона технеция с ядром. Но при переходе к 
рению, несмотря на весьма близкие размеры атомов, происходит сильное 
повышение первой энергии ионизации. Это обусловлено инертностью элект¬ 
ронной пары 6$ 2 , характерной и для других элементов шестого периода, что 
способствует высокой устойчивости металлического рения к действию окис¬ 
лителей. Благодаря увеличению энергий ионизации для металлов седьмой груп¬ 
пы можно ожидать существования всех положительных степеней окисления. 
Такие соединения действительно получены, но их стабильность различается 
весьма сильно. 

Для марганца наиболее характерны соединения со степенями окисления 
+2, +4, +7. Вместе с тем легко доступны и производные марганца в степенях 
окисления 0, +3, +6. Для технеция типичные степени окисления +4, +6, +7; 
для рения +6, +7. Химия технеция и рения характеризуется легкостью взаим¬ 
ных превращений соединений с разными степенями окисления. В высшей сте¬ 
пени окисления марганец значительно более сильный окислитель по сравне¬ 
нию с технецием(ѴП) и рением(ѴП). В этом отношении он даже превосходит 
соседний элемент хром(ѴІ). Благодаря возможности спаривания ^/-электронов 
под действием лигандов сильного поля создаются условия для акцептирова¬ 
ния электронных пар лигандов на освободившиеся орбитали центрального 
атома с образованием отрицательных степеней окисления -3, -2,-1 в карбо¬ 
нильных и нитрозильных производных. 

При движении по группе по мере роста размера ^/-орбиталей и повышения 
степени их перекрывания увеличивается энергия ковалентных связей металл- 
металл, состашіяющая для марганца 121 кДж/моль, для технеция 263 кДж/моль, 
для рения 293 кДж/моль. Это приводит к росту прочности металлической ре¬ 
шетки, температур плавления и кипения, твердости и устойчивости к внеш¬ 
ним воздействиям. Другим следствием этого является стремление технеция и 
рения сохранить связи металл—металл в химических соединениях путем обра¬ 
зования кластеров. Низшие степени окисления у элементов седьмой группы 
реализуются преимущественно в соединениях с л-акцепторными лигандами 
СО, СІМК, СІМ~, стабилизированных с помощью обратного донирования элек¬ 
тронной плотности М -» Ь. Примерами служат гексацианометаллаты(І) 
К 5 [М(СЫ) 6 ] (М = Мп, Тс, К.е), получаемые восстановлением цианидных ком¬ 
плексов в степени окисления +2 амальгамой калия в жидком аммиаке. 

Для марганца характерны координационные числа 4 и 6, хотя в некоторых 
комплексах, например в тетранитрато манганате [Мп(ІМОз) 4 ] 2 “, содержащем 
четыре бидентатные нитратные группы, оно достигает восьми (табл. 5.2). В хи¬ 
мии технеция и особенно рения высокие координационные числа встречают¬ 
ся более часто, что объясняется ростом ионных радиусов. 
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Диаграммы Фроста элементов седьмой группы 

На рис. 5.2 приведена зависимость вольт-эквивалентов от степеней окисле¬ 
ния для марганца, технеция и рения (диаграмма Фроста). 

Проведем анализ такой диаграммы для марганца. 

• Частицы, вольт-эквиваленты которых находятся выше прямой, связыва¬ 
ющей соседние точки диаграммы (например, отвечающие ионам МпО| и Мп 1+ ) 
имеют тенденцию к диспропорционированию. 

• Частицы, вольт-эквиваленты которых находятся ниже прямой, соединя¬ 
ющей соседние точки диаграммы (например, Мп0 2 ), в растворах не диспро- 
порционируют. 

• Сильные окислители находятся в правой верхней части диаграммы (МпОД. 

• Восстановители расположены в левой нижней части диаграммы (Мп). 

• Диаграмма Фроста характеризует термодинамическую устойчивость частиц 
в растворе к окислению и восстановлению. В некоторых случаях даже термоди¬ 
намически возможные реакции протекают с крайне низкой скоростью, т.е. ре¬ 
ально не осуществимы. Так, перманганат-ион должен окислять воду до кисло- 



Рис. 5.2. Диаграмма Фроста для элементов седьмой группы при рН 0 (сплошные 
линии) и рН 14 (пунктирные линии) 
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Рис. 5.3. Зависимость окислительно-восстановительных свойств соединений мар¬ 
ганца от кислотности среды 


рода, однако этого не происходит: водные растворы перманганата знакомы каж¬ 
дому. 

• Диаграмма Фроста отвечает стандартным условиям, т.е. 1 М растворам и 
определенному значению рН: обычно 0 (для кислой среды) и 14 (для щелоч¬ 
ной). При изменении кислотности среды меняется форма существования неко¬ 
торых ионов и их устойчивость (рис. 5.3). Так, в щелочных растворах ион Мп 2+ 
переходит в гидроксид Мп(ОН) 2 , и его вольт-эквивалент существенно понижа¬ 
ется, а восстановительная активность возрастает. 

Таким образом, наиболее характерной особенностью диаграммы служит глу¬ 
бокий минимум для состояния иона Мп 2+ . Такое высокоспиновое состояние 
марганца(ІІ) отличается высокой стабильностью по сравнению с аналогичны¬ 
ми состояниями технеция и рения. Низкие степени окисления в химии этих 
двух элементов представлены сравнительно немногочисленными комплексны¬ 
ми соединениями, большинство из которых стабилизировано в кластерах со 
связями металл—металл. Незначительный наклон линии для технеция позволя¬ 
ет предсказать легкое взаимное превращение между его соединениями в раз¬ 
личных степенях окисления. 

В то же время, как видно из диаграммы Фроста, устойчивость соединений 
технеция и рения в высоких степенях окисления заметно выше, чем соответ¬ 
ствующих соединений марганца. Так, манганат МпО^ и перманганат МпОі) — 
исключительно сильные окислители, тогда как пертехнетат ТСО 4 и перренат 
КеС >4 проявляют лишь слабые окислительные свойства. 

Зависимость стандартного электродного потенциала от кислотности среды 
выражает диаграмма Пурбе (рис. 5.4). 
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Таблица 5.2 

Степени окисления, электронные конфигурации, координационные числа 
и геометрия соединений элементов седьмой группы 


Сте¬ 

пень 

Элект¬ 

ронная 

Коорди¬ 
национ¬ 
ное число 

Геометрия 

Примеры ионов и соединений 

окис¬ 

ления 

конфигу¬ 

рация 

марганца 

технеция, рения 

-3 

с / |0 

4 

Тетраэдр 

Мп(ІМО)з(СО) 

[М(СО) 4 ] 3 

-2 


4 

Квадрат 

[Мп(рс)] 2 " 

— 

-1 


5 

Тригональная 

бипирамида 

[Мп(СО) 5 ] 

|М(СО),Г 

0 

а 1 

6 

Октаэдр 

Мп 2 (СО) ш 

М 2 (СО)|„ 

1 

а ь 

6 

Октаэдр 

[Мп(СЫ) 6 ] 5 - 

[М(СР0 6 р- 

2 


2 

Линейная 

Мп(С(8і(СН 3 )з)з)2 

— 



4 

Тетраэдр 

[МпВг 4 ] 2 ~ 

— 



5 

Тригональная 

бипирамида 

[МпВг(1геп) 3 ] + 

[ВеС1(фре) 2 ] + 



6 

Октаэдр 

[Мп(Н 2 0) 6 ] 2+ 

[Ве(Ыру) 3 1 2+ 



8 

Додекаэдр 

[Мп(NОз) 4 ] 2 - 

— 

3 


5 

Тригональная 

бипирамида 

Мп(Р(СН 3 )з) 2 І 3 

РН 3 Ве(РРП(С 2 Н 5 ) 2 ) 2 



5 

Квадратная 

пирамида 

[МпС1 5 1 2 - 

1Ке 2 С1Д 2 



6 

Октаэдр 

К 3 [Мп(СМ) 6 ] 

[Мп(С 2 0 4 ) 3 ] 3 ~ 

/яег-МС1 3 (РВ 3 ) 3 



7 

Пентагональная 

бипирамида 

Мп(N0 3 ) 3 (Ьіру) 

[М(СМ) 7 ] 4 - 

4 


6 

Октаэдр 

[МпР 5 ] 2- , Мп0 2 

[ми 2 - 

5 

а 2 

4 

Тетраэдр 

Мп0 4 “ 

— 



5 

Тригональная 

бипирамида 

— 

ВеР 5 



5 

Квадратная 

пирамида 

— 

[МОС1 4 ]- 



6 

Октаэдр 

— 

[Тс(ЫС8) 6 ]- 
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Окончание табл. 5.2 


Сте¬ 

пень 

Элект¬ 

ронная 

Коорди¬ 
национ¬ 
ное число 

Геометрия 

Примеры ионов и соединений 

окис¬ 

ления 

конфигу¬ 

рация 

марганца 

технеция, рения 

6 

б' 

4 

Тетраэдр 

Мп0 4 2 - 

Ке0 4 2 



5 

Квадратная 

пирамида 

— 

КсОС1 4 



6 

Октаэдр 

— 

КеРб 



8 

Додекаэдр 

— 

[Ке(СН 3 ) 8 ] 2 



8 

Квадратная 

антипризма 

— 

|ВеР 8 ] 2 

7 

б о 

4 

Тетраэдр 

Мп0 4 ‘ 

[МОД 



5 

Тригональная 

бипирамида 

— 

Ке0 2 (СН 3 ) 3 



6 

Октаэдр 

— 

[Ке0 3 С1 3 | 2 



7 

Пентагональная 

бипирамида 

— 

КеР 7 



9 

Трехшапочная 

тригональная 

призма 


ІКеНД 2 - 


Примечание, рс — фталоцианин; Ігеп — т/>ис-(2-аминоэтил)амин; сірре — 1,2-6мс-(дифенил- 
фосфин)этан. 


5.2. НАХОЖДЕНИЕ В ПРИРОДЕ, ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

Нахождение в природе. По распространенности металлы седьмой группы 
резко отличаются друг от друга. В то время как рений принадлежит к редким 
элементам (в земной коре его 7 ■ 10 х мае. %) и очень сильно рассеян, а техне¬ 
ций вообще не имеет стабильных изотопов, марганец по содержанию в зем¬ 
ной коре (0,106 мае. %) занимает двенадцатое место среди всех элементов и 
третье среди переходных металлов, уступая только железу и титану. Известно 
около 3 500 минералов марганца, из которых лишь около десяти имеют про¬ 
мышленное значение. В первичных отложениях марганец встречается в сили¬ 
катах и гранитах (среднее содержание 0,06 мае. %). Наиболее важны вторич¬ 
ные отложения, образованные пиролюзитом Мп0 2 , гаусманнитом Мп 3 0 4 , ро¬ 
дохрозитом МпС0 3 . При их выветривании происходит вымывание коллоид¬ 
ных частиц оксидов марганца, железа, алюминия в моря, где они откладыва¬ 
ются в виде «марганцевых конкреций», шариков неправильной формы (рис. 5.5). 
В сухом виде они содержат до 30 % марганца. На дне океанов находится более 
10 12 т таких конкреций, и ежегодно откладывается еще ІО 7 т. 

Рений собственных месторождений не образует. Он встречается в молибде¬ 
ните, халькопирите и других минералах в виде изоморфных примесей. Суль- 
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Рис. 5.5. Марганцевые конкреции 


фиды меди и молибдена, содержащие до 0,2 % этого металла, уже имеют про¬ 
мышленное значение. Рений концентрируется также в углях, нефти, битумах, 
сланцах, которые служат дополнительным его источником. 

Тщательные поиски технеция в природе привели к его обнаружению в 
минералах (молибденит) и железоникелевых метеоритах в количестве 10“ п — 
10“ 7 мг/кг. Спектрально технеций обнаружен на некоторых звездах, например 
в созвездии Цефея. 

Получение. Основная часть марганца (около 80 %) идет на производство 
сталей в виде ферромарганца — сплава с железом. Его получают восстановле¬ 
нием смеси пиролюзита и гематита коксом: 

хМп0 2 + >/ 2 Ре 2 0 3 + (2х + 3 у 2 )С = Мп г Ре,+ (2х + 3 У 2 )СОТ 


Восстановление пиролюзита протекает через стадии образования низших оксидов. 
Реакция взаимодействия МпО с углеродом осуществляется с высокой скоростью при 
температуре I 400 °С. Для удаления кремнезема $Ю 2 , неизбежно содержащегося в руде, 
в шлак добавляют доломит СаС0 3 - М§С0 3 . В сталях марганец связывает серу в сульфид 
Мп8, а кислород в оксид МпО, которые переходят в лак. 

Металлический марганец также можно получать алюмотермически: 

ЗМпО + 2А1 = ЗМп + А1 2 0 3 

Чистый металл производят электролизом водного раствора сульфата мар- 
ганца(П) с инертным катодом и свинцовым анодом: 

Мп 80 4 + Н 2 0 ЭЛ,ТОК > Мп + Н 2 50 4 + '/ 2 0 2 Т 

Марганцевые покрытия на медь, свинец, графит также наносят электро¬ 
литически. Мелкодисперсный порошок марганца образуется при термическом 
разложении карбонила: 


Мп 2 (СО) |0 


350 °С 

-» 2Мп + ІОСОТ 
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Технеций получают облучением молибдена нейтронами: 

42 Мо + о П = 4 9 2 Мо + у 

42 М О = № + р- 

либо выделяют из отходов ядерного топлива (технеций составляет около 6 % 
продуктов деления урана). Из отработанного топлива технеций осаждают в 
виде малорастворимых солей (А§Тс0 4 , С§Тс0 4 , (С 6 Н 5 ) 4 А8Тс0 4 , Тс 2 $ 7 ), отго¬ 
няют в форме легколетучих соединений, экстрагируют органическими ре¬ 
агентами или выделяют при помощи ионного обмена. Металл получают высо¬ 
котемпературным восстановлением пертехнетата N 144 X 004 или сульфида во¬ 
дородом: 


Тс 2 5 7 + 7Н 2 = 2Тс + 7Н 2 $Т 

При плавке или окислительном обжиге сульфидных руд присутствующий в 
них рений окисляется и возгоняется в виде летучего Ке 2 0 7 . Оксид конденсиру¬ 
ют, переводят в перренат N 14411604 и получают металл восстановлением пер- 
рената водородом: 

1 000 °с 

2 NН 4 Ке 04 + 7Н 2 -> 2Ке + 2NН 3 + 8Н 2 0 

При переработке сульфидных медных и молибденовых концентратов рений кон¬ 
центрируется в сернокислых растворах, откуда его извлекают осаждением малорас¬ 
творимых соединений (Яе 2 $ 7 , КЯе0 4 ), сорбцией на ионообменных смолах и жидко¬ 
стной экстракцией. Электролизом водных растворов металл можно получить в виде 
крупнозернистого порошка, пленочных покрытий, сплавов. 

Порошок рения высокой чистоты образуется при термической диссоциации лету¬ 
чих соединений при температуре 1 ООО— 1 300°С: 

6КеОС1 4 = 4Ке + 2Яе0 3 СіТ + 11С1 2 Т 
2ЯеС1 5 = 2Ке + 5С1 2 Т 

Его переводят в слитки методами порошковой металлургии — прессуют в прутки, 
спекают для уплотнения при 1 200 °С и сваривают в атмосфере водорода при 2800°С, 
пропуская по прутку электрический ток. 

Применение. Низколегированные марганцовистые стали (< 1,5 мае. % Мп) 
применяют как конструкционные и инструментальные материалы. Высоколе¬ 
гированные стали (<11 — 14 мае. % Мп) характеризуются ударной стойкостью 
и износостойкостью, из них изготавливают детали тракторов и танков, желез¬ 
нодорожные стрелки и переходы, дробильные машины. Очень важную об¬ 
ласть применения диоксида марганца Мп0 2 составляют электрохимические 
элементы. Его также употребляют для осветления стекол. Соли марганца(П) 
входят в состав микроудобрений. Ферромарганец получил широкое приме¬ 
нение в качестве раскислителя, с его помощью проводят обессеривание чу¬ 
гуна и стали. 

Технеций, нанесенный на алюмосиликаты, оксиды алюминия и кремния, 
служит эффективным катализатором дегидрогенизации, изомеризации и кре¬ 
кинга. В отличие от платины технеций не отравляется серой. Соединения тех- 
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неция находят применение в медицине при диагностике опухолей головного 
мозга и патологии костной ткани. Для этих целей служит изотоп 99т Тс, образу¬ 
ющийся при возбуждении технеция-99 и в отличие от него излучающий у-лучи. 
За несколько часов он переходит в технеций-99, испускающий лишь (3-части- 
цы, и постепенно выводится из организма. 

Катализаторы на основе рения и его соединений используют в химической 
и нефтехимической промышленности при алкилировании и деалкилирова¬ 
нии, гидрогенизации и дегидрогенизации, изомеризации, окислении, кре¬ 
кинге. Эти катализаторы имеют ряд преимуществ перед платиновыми и заме¬ 
няют их. Другое направление использования металла — создание жаропроч¬ 
ных и тугоплавких сплавов для реактивных и турбореактивных авиационных 
двигателей, носовых насадок ракет. Сплавы рения с вольфрамом, молибденом 
и танталом находят применение в электронике как материалы для нитей на¬ 
кала, катодов, нагревателей, сеток радиоламп, электроконтактов. На основе 
сплавов рения с вольфрамом изготавливают термопары, работающие в вакуу¬ 
ме, нейтральной и восстановительной атмосфере при температуре до 2 600°С. 


5.3. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

Марганец, технеций и рений — серебристо-белые тугоплавкие металлы 
(табл. 5.3). Температура плавления резко повышается от марганца к рению, 
который по тугоплавкости уступает лишь вольфраму. Это обусловлено усиле¬ 
нием ковалентного вклада в металлическую связь с ростом размеров </-орби- 
талей. 


Таблица 5.3 

Свойства простых веществ седьмой группы 


Свойство 

Мп 

Тс 

Ке 

Температура плавления, °С 

1 244 

2 170 

3 180 

Температура кипения, °С 

2 060 

4 570 

5 630 

Энтальпия плавления, кДж/моль 

14,4 

23,8 

33,1 

Энтальпия испарения, кДж/моль 

219,7 

585,2 

707,1 

Энтальпия атомизапии, кДж/моль 

280,7 

678,0 

769,9 

Плотность*, г/см 3 

7,44 

1 1,49 

21,04 

Электрическое сопротивление, мкОм • см 

185,0* 

22,6** 

19,3* 

Модуль Юнга, ГПа 

191 

— 

466 

Энергия одинарной ковалентной связи, кДж/моль 

121 

263 

293 

Стандартный электродный потенциал***, В: 

^°(М 2 УМ°) 

г”(м 3 ум°) 

-1,185 

-0,283 

0,400 

0,300 


* При температуре 20 °С. 

** При температуре 120°С. 
*** При рН 0. 
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Давление, кбар 
а 



б 


Рис. 5.6. Последовательность фазовых переходов марганца в зависимости от давления 
и температуры (а); зависимость электрического сопротивления (р) марганца от тем¬ 
пературы (б) 


Технеций и рений кристаллизуются в плотнейшей гексагональной упаковке с ко¬ 
ординационным числом 12, сохраняющейся при низких температурах и высоких дав¬ 
лениях. В отличие от них марганец образует четыре полиморфные кубические модифи¬ 
кации с последовательностью переходов при повышении температуры: а -э р —> у —> 5 
(рис. 5.6). Фазовые переходы между ними сопровождаются увеличением объема. 

При комнатной температуре устойчив а-Мп со сложной кубической структурой, 
содержащей 58 атомов в элементарной ячейке (рис. 5.7). Эта модификация стабильна 
до 710 °С и при более высокой температуре превращается в р-Мп с примитивной ку¬ 
бической решеткой (рис. 5.8). Он устойчив в интервале 710—1 079 °С, но при быстром 
охлаждении может сохраняться и при комнатной температуре. В нем присутствуют два 
типа атомов марганца с координационными числами 12 и 8, отличающихся геомет¬ 
рией координационного окружения. При температуре выше I 079 °С устойчива -/-моди¬ 
фикация с гранецентрированной кубической структурой и кубической плотнейшей 
упаковкой атомов. у-Модификация существует до 1 134 °С, при дальнейшем нагрева¬ 
нии переходит в 5-модификацию с объемно-центрированной кубической структурой, 



Рис. 5.7. Структура а-марганца 
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Рис. 5.8. Координационные полиэдры в 
структуре (3-марганца для координаци¬ 
онного числа 12 (д) и 8 (б) 





устойчивой вплоть до температуры плавления (I 244 °С). а-Модификация характеризу¬ 
ется высокой твердостью, но является хрупкой; у-Мп, наоборот, пластичен, а (З-Мп 
по механическим свойствам занимает промежуточное положение. 

Технеций достаточно хрупкий металл, но холодной обработкой и отжигом 
из него можно изготавливать стержни, пластины, фольгу, проволоку. Чистый 
рений при комнатной температуре пластичен, но обладает высоким модулем 
упругости, из-за чего после механической обработки его твердость сильно 
повышается. Для восстановления пластичности металл подвергают отжигу в 
вакууме или в атмосфере водорода. Прочность рения при температуре 1 200 °С 
превышает прочность вольфрама и молибдена. 

Плотность марганца близка к плотности железа, технеций немного тяже¬ 
лее свинца, а рений уступает по плотности только платиновым металлам ше¬ 
стого периода. 


5.4. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

По химической активности марганец значительно превосходит технеций и 
рений. Он более электроположительный и по сравнению с соседними элемен¬ 
тами по периоду; в электрохимическом ряду напряжений располагается меж¬ 
ду магнием и цинком. Мелкий порошок марганца самовоспламеняется на воз¬ 
духе уже при температуре 450 °С, превращаясь в оксид Мп 3 0 4 . Слиток металла 
при хранении на воздухе покрывается пленкой оксида, благодаря чему хими¬ 
ческая активность марганца заметно понижается. Марганец медленно выделя¬ 
ет водород из горячей воды, легко реагирует с разбавленными растворами 
кислот*: 


Мп + 2НС1 = МпС1 2 + Н 2 Т 

Холодная концентрированная серная кислота на марганец не действует. 

В сильнощелочных растворах марганец растворяется с выделением водо¬ 
рода: 


Мп + 2№ОН + 2Н 2 0 = № 2 [Мп(ОН) 4 ] + Н 2 Т 

С неметаллами марганец взаимодействует лишь при нагревании: с азотом 
он образует нитрид Мп 3 ]\ 2 , с хлором, бромом и иодом — дигалогениды МпХ 2 , 
под действием фтора превращается в смесь фторидов МпР 2 и МпР 3 . При тем¬ 
пературе 500 °С марганец вступает в реакцию с парами серы, давая сульфид 
Мп5. 

Тонкий порошок марганца при температуре около 700 °С воспламеняется в 
атмосфере углекислого газа, а в виде амальгамы реагирует с углекислым газом 
даже при комнатной температуре: 

2Мп + С0 2 = 2МпО + С 


* Одним из продуктов реакции марганца с разбавленной азотной кислотой является водо¬ 
род. Так, в случае 25%-й НЫ0 3 выделяющаяся газовая смесь содержит, об. %: Н 2 — 40, N0 — 
39, N 20 — 20, N 02 — 1 ; в случае 12,5%-й НN0 3 состав газовой смеси, об. %: Н 2 — 86, N0 — 13, 
N 30 — 1; в случае 50%-й НЫ0 3 состав газовой смеси, об. %: N0, — 68, N0 — 16 , N 20 — 16. 
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С кремнием марганец образует ряд силицидов: Мп 5 $і 3 , Мп 3 $і, Мп 5 $і. При 
температуре 1 500 °С марганец обратимо восстанавливает кремнезем: 

2Мп + 5 і0 2 = 2МпО + 8 і 

При температуре 900 °С марганец взаимодействует с бурой N 326407 и окси¬ 
дом бора с образованием ферромагнитного борида МпВ. 

Технеций и рений по свойствам близки друг к другу, но по сравнению с 
марганцем гораздо менее активны. Слитки этих металлов во влажном воздухе 
медленно тускнеют, практически не окисляясь даже при нагревании. В виде 
порошков, напротив, легко сгорают на воздухе при температуре 300 —500 °С, 
превращаясь в высшие оксиды М 2 0 7 , которые будучи летучими не защищают 
их от дальнейшего окисления (рис. 5.9). 

С фтором технеций и рений образуют фториды ТсР 5 , ТсР 6 , ВеР 6 , КеР 7 . При нагре¬ 
вании в хлоре технеций превращается в ТсСІ 4 , рений — в ВеС1 5 ; при наличии в хлоре 
следов кислорода хлориды загрязняются оксохлоридами. Реакция с жидким хлором 
приводит к образованию гексахлоридов, а бромирование и иодирование рения — 
тригалогенидов. 

Технеций и рений не растворяются в плавиковой и соляной кислотах, но 
взаимодействуют с кислотами-окислителями, бромной водой, пероксидом 
водорода с образованием технециевой НТс0 4 и рениевой НКе0 4 кислот: 

ЗТс + 7НNО 3 (30%) = ЗНТс0 4 + 7NОТ + 2Н 2 0 
2Ке + 7Н 2 0 2 = 2НКе0 4 + 6Н 2 0 

В системе марганец —углерод найдены разнообразные карбиды: Мп 23 С 6 , Мп 15 С 4 , 
Мп 3 С, Мп 5 С 2 , Мп 7 С 3 . Их синтезируют из простых веществ либо взаимодействием ме¬ 
талла с углеводородами. Все они чувствительны к влаге, на воздухе окисляются, а при 



Рис. 5.9. Продукты окисления рения кислородом при разных значениях температуры 
и парциального давления кислорода ( р 0і , атм) 


268 



попадании в воду разлагаются. Карбиды Мп 3 С и Мп 7 С 3 водой и разбавленными кисло¬ 
тами гидролизуются с выделением Н 2 , СН 4 и его ближайших гомологов, главным 
образом этана С 2 Н 6 . Карбид Мп 23 С 6 образуется при термическом распаде (900 °С) кар¬ 
бонила Мп 2 (СО)| 0 . Рений растворяет до I] ат. % углерода с образованием твердого 
раствора. Карбид Ке 2 С, полученный термолизом карбонила Ке 2 (СО)ю на нагретом (500 — 
1 000 °С) графите, структурно аналогичен карбиду молибдена Мо 2 С. 

В системе марганец —азот существуют многочисленные нитриды: Мп 4 1М, Мп 2 ІМ, 
Мп 3 ІМ 2 , Мп 6 Ы 5 — с разными областями гомогенности. Нитрид Мп 4 Ы имеет структуру 
перовскита с ковалентными связями Мп—N. Нитриды Мп 3 Ы 2 и Мп 6 Ы 5 гидролизуются 
водой с выделением аммиака. Также известен азид марганца Мп(Ы 3 ) 2 , полученный 
взаимодействием марганца с эфирным раствором НЫ 3 ; при ударе он детонирует: 

Мп(Ы 3 ) 2 = Мп + ЗЫ 2 

Азид марганца водой гидролизуется; с органическими катионами образует комп¬ 
лексы [Мп(Ы 3 ) 4 ] 2 ~. 

Нитриды рения Ке 3 Ы и Ке 2 Ы синтезируют термическим разложением гексафторо¬ 
рената аммония при температуре 500 °С или взаимодействием аммиака с перренатом 
аммония около 300 °С. Они не разлагаются водой, медленно окисляются на воздухе, 
легко растворимы в азотной кислоте. 

Описаны фосфиды марганца Мп 2 Р, МпР, МпР 4 и др. Их синтезируют из простых 
веществ в запаянных ампулах. Фосфиды Мп 2 Р и МпР также можно получить электро¬ 
лизом расплавов Мп 3 (Р0 4 ) 2 — ЬіСІ и ЫаР0 3 — МпО соответственно. Фосфид Мп 2 Р на 
холоду не реагирует с дымящей азотной кислотой, однако разрушается разбавленны¬ 
ми растворами кислот, расплавленной щелочью. Фосфиды МпР и МпР 4 устойчивы к 
действию соляной кислоты. 


Карбонилы и металлоорганические соединения марганца , 
технеция и рения 

Простейшие карбонилы металлов седьмой группы имеют состав М 2 (СО) |0 
так как только в этом случае достигается образование устойчивой 18-электрон- 
ной оболочки. Карбонилы представляют собой летучие кристаллические веще¬ 
ства, состоящие из димерных молекул, в которых каждый атом металла октаэд- 
рически координирован пятью группами СО и другим атомом металла таким 
образом, что экваториальные атомы углерода находятся в заторможенной кон¬ 
формации (рис. 5.10, а). Таким образом, в структуре этих соединений группы 
[М(СО) 5 ] удерживаются вместе только связью металл—металл. Расстояния 
Мп—Мп (0,292 нм), Тс—Тс (0,304 нм) и Ре—Ре (0,302 нм) несколько длин¬ 
нее, чем в соответствующих металлах, и согласуются с энергией одинарных 
связей М—М. 

Общий метод синтеза карбонилов седьмой группы заключается в восстанов¬ 
лении соединений в присутствии СО. Так, золотисто-желтые кристаллы карбо¬ 
нила Мп 2 (СО)ю получают взаимодействием иодида марганца(П) с алюмогид¬ 
ридом лития под давлением СО. Синтез карбонилов технеция и рения осуще¬ 
ствляют нагреванием высших оксидов в атмосфере СО при давлении 250 атм. 
Обработка Тс 2 (СО) [0 амальгамой натрия с последующим подкислением перево¬ 
дит его в устойчивый твердый полимер |Тс(СО) 4 ]„, который под повышенным 
давлением СО вновь превращается в дикарбонил. 

Восстановление карбонилов М 2 (СО) ш амальгамой натрия в органических 
растворителях приводит к карбонилатным соединениям состава Ыа + [М(СО) 5 ] и 
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Ыа 3 [М(СО) 4 ] 3 (М = Мп, Тс, Ке), в которых металлы проявляют отрицательные 
степени окисления -1 и -3. Обработкой Ыа + [М(СО) 5 ]~ фосфорной кислотой по¬ 
лучены гидриды [НМ(СО) 5 ], [Н 3 Мп 3 (СО) 12 ] (рис. 5.10, б), [Н 4 Ке 4 (СО) І2 ] и др. 
Благодаря упрочнению связей М—М при переходе от марганца к рению усили¬ 
вается тенденция к образованию многоядерных карбонильных кластеров. Осо¬ 
бенно многочисленны они у рения. 

При окислении М 2 (СО), 0 галогенами происходит расщепление связи М—М 
с образованием карбонилгалогенидов [М(С0 5 )Х], которые при повышенном 
давлении оксида СО в присутствии А1СІ 3 образуют катионы гексакарбонила' 
[М(СО) 6 ] + АІСІ 4 -. 

Для всех металлов седьмой группы получены различные циклопентадиениль- 
ные производные. Так, при взаимодействии МпС1 2 с С 5 Н 5 Ыа в тетрагидрофура- 
не выделяются желтые кристаллы марганоцена Мп(гі 5 -С 5 Н 5 ) 2 , очень чувстви¬ 
тельные к воде и воздуху. При комнатной температуре это полимер с группами 
[Мп(г| 5 -С 5 Н 5 )], зигзагообразно соединенными мостиковыми циклопентадиениль- 
ными лигандами (рис. 5.10, в). При температуре 159 °С он принимает сэндвиче- 
вую структуру, обычную для такого рода соединений, и становится розовым. 
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Циклопентадиенильные производные технеция и рения известны и для высо¬ 
ких степеней окисления металлов вплоть до +6, как в [Ке(гі 5 -С 5 (СНз) 5 )0 3 ]. 

Технеций и рений образуют катионные я-комплексы с бензолом и его про¬ 
изводными, например [М(С 6 Н 6 ) 2 ](А1С1 4 ). Их синтез осуществляют нагреванием 
тетрахлоридов металлов с порошком алюминия, хлоридом алюминия и бензо¬ 
лом в запаянной ампуле. При гидролизе катионы [М(С 6 Н 6 ) 2 ] + переходят в ра¬ 
створ и могут быть осаждены в виде диамагнитных малорастворимых солей 
|М(С 6 Н 6 ) 2 |РР 6 , устойчивых на воздухе. 


5.5. ОКСИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ СЕДЬМОЙ ГРУППЫ 

Известны оксиды марганца, в которых он находится в степенях окисления 
+2, +3, +4, +7, а также несколько смешанных, например Мп 3 0 4 . При увеличе¬ 
нии степени окисления возрастает ковалентный характер связи Мп—О, про¬ 
исходит ослабление основных и усиление кислотных свойств, повышение окис¬ 
лительной активности. Так, оксид марганца(ІІ) проявляет основные и преоб¬ 
ладающие восстановительные свойства, а высший оксид марганца имеет кис¬ 
лотный характер. У него ярко выражены окислительные свойства. Оксиды мар¬ 
ганца в промежуточных степенях окисления амфотерные и легко восстанавли¬ 
ваются до Мп(ІІ), проявляя свойства сильных окислителей. Низшие оксиды 
технеция и рения со степенями окисления ниже +4 неустойчивы и мало 
изучены. 

Оксид марганца(П). Низший оксид МпО (область гомогенности от МпО, ()0 
до МпО) , 5 ) представляет собой серо-зеленый кристаллический порошок со 
структурой №С1. Он встречается в природе в виде минерала манганозита. Его 
реакционная способность зависит от размера зерен. Высокодисперсная форма 
оксида, образующаяся при низкотемпературном разложении (420 — 450 °С) 
карбоната, оксалата или ацетата марганца(ІІ), обладает значительной хими¬ 
ческой активностью — воспламеняется на воздухе*. Ее прокаливание в инерт¬ 
ной атмосфере приводит к укрупнению зерен и ослаблению химической ак¬ 
тивности. Для получения фазы стехиометрического состава проводят восста¬ 
новление оксидов Мп 3 0 4 и Мп0 2 водородом при высоких температурах. Низ¬ 
ший оксид марганца может быть также получен при взаимодействии марганца 
с углекислым газом при температуре 300 °С, восстановлении или прокалива¬ 
нии других оксидов марганца, а также при обезвоживании гидроксида Мп(ОН) 2 
в восстановительной атмосфере при 800 °С. 

При комнатной температуре монооксид парамагнитен, но при температу¬ 
ре 120 К (температура Нееля) становится антиферромагнетиком. Это связано 
с антипараллельным расположением магнитных моментов ионов марганца — 
электронные спины соседних атомов спариваются (рис. 5.11). 

Оксид марганца(ІІ) обладает преимущественно основным характером. Он 
легко растворяется в кислотах с образованием солей двухвалентного марганца: 

МпО + 2НІЧ0 3 = Мп(ІЧ0 3 ) 2 + Н 2 0 


* Разложение карбоната марганца(П) при более высокой температуре приводит к образова¬ 
нию Мп 3 0 4 , СО, со 2 . 
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Рис. 5.11. Расположение магнитных 
моментов ионов Мп 2+ в решетке 
МпО при температуре ниже тем¬ 
пературы Нееля 


Слабая амфотерность проявляется лишь при 
длительном кипячении с концентрированными 
растворами щелочей: 

МпО + 20Н + Н 2 0 = [Мп(ОН) 4 ] 2- 

Сплавление с гидроксидом натрия приводит 
к окислению марганца: 

МпО + 2№ОН = Nа 2 МпОз + Н 2 Т 

Интересно, что в инертной атмосфере анало¬ 
гичная реакция с расплавленным гидроксидом 
калия не происходит. С основными оксидами об¬ 
разуются оксоманганаты(ІІ): 

1300°С 

2СаО + МпО-> Са 2 Мп0 3 

Известны также двойные оксиды МпМ^"0 4 
(М = А1, Ре, V, Сг) со структурой шпинели. 


Оксид марганца(ІІ) практически не вос¬ 
станавливается водородом, зато реагирует с активными металлами. Реакция с 
натрием протекает уже при комнатной температуре, а для проведения алюмо- 
термии требуется инициирование зажигательной смесью: 


ЗМпО + 2А1 = ЗМп + А1 2 0 3 

В качестве восстановителя могут быть использованы также углерод или угар¬ 
ный газ: 


1200°С 

МпО + С-■> Мп + СО 

МпО + СО = Мп + С0 2 

Однако образующийся в результате реакции металл сильно загрязнен кар¬ 
бидом Мп 7 С 3 . Примесь его можно удалить добавлением оксида марганца(ІІ): 

Мп 7 С 3 + ЗМпО = ЮМп + ЗСОТ 

Оксид марганца(ІІ) является сильным восстановителем — при повышен¬ 
ных температурах он реагирует даже с таким слабым окислителем, как оксид 
углерода(ІѴ): 

600 °с 

ЗМпО + С0 2 -» Мп 3 0 4 + СО 

Взаимодействие МпО с фтором при температуре ниже 100 °С приводит к образова¬ 
нию трифторида МпР 3 , содержащего небольшое количество МпР 2 . В среде четырех¬ 
хлористого углерода хлор реагирует с МпО со вспышкой: 

ЗМпО + С1 2 = МпС1 2 + Мп 2 0 3 

Бром быстро окисляет МпО до Мп0 2 . Пероксидами активных металлов МпО окис¬ 
ляется до манганатов(ѴІ): 


МпО + 2Ва0 2 = ВаМп0 4 + ВаО 
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Оксид марганца(ІІІ). Оксид Мп 2 0 3 (рис. 5.12) представляет собой бурый 
порошок, при нагревании разлагающийся: 

900 °С 

ЗМп 2 0 3 -» 2Мп 3 0 4 + ’/ 2 0 2 Т 

При хранении на воздухе он медленно окисляется до оксида марганца(ІѴ), 
а в эвтектическом расплаве №ОН — КОН (227 °С) кислород переводит его в 
манганат(Ѵ). 

Оксид марганца(ІІІ) с водой не взаимодействует, а в кислой среде дис- 
пропорционирует: 

Мп 2 0 3 + 2Н + = Мп0 2 1 + Мп 2+ + Н 2 0 



Рис. 5.12. Кристаллическая структура Мп 2 0 3 : 
а — элементарная ячейка; б — координационное окружение двух соседних атомов марганца 
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Подобно низшему оксиду марганца он обладает преимущественно основ¬ 
ным характером, но при определенных условиях проявляет некоторые при¬ 
знаки амфотерности. Так, при длительном кипячении с растворами щелочей 
образуются анионные гексагидроксоманганаты(ІІІ) [Мп(ОН) 6 ] 3 ~, которые су¬ 
ществуют только в сильнощелочной среде. Окислительные свойства Мп 2 0 3 
проявляет при кипячении с концентрированной соляной кислотой: 

Мп 2 0 3 + 6НС1 = 2МпС1 2 + С1 2 Т + ЗН 2 0 

Оксид марганца(ІІІ) существует в виде двух полиморфных модификаций с близ¬ 
кими значениями параметров. Коричневая кубическая ос-модификация, соответству¬ 
ющая минералу биксбииту, может быть представлена в виде структуры флюорита, 
в котором отсутствует четверть анионов. Координационный полиэдр марганца, таким 
образом, представляет собой искаженный октаэдр (куб с двумя пустыми противопо¬ 
ложными вершинами), что соответствует ян-теллеровскому искажению ^-конфигу¬ 
рации. При аккуратной дегидратации оксогидроксида МпООН (вакуум, 250 °С) может 
быть получена черная у-модификация. При нагревании она переходит в более устой¬ 
чивую ос-форму. Оксид а-Мп 2 0 3 не реагирует с водой даже при повышенном давле¬ 
нии, оксид у-Мп 2 0 3 гигроскопичен и легко переходит в у-МпООН. 

Оксид а-Мп 2 0 3 образуется при окислении МпО кислородом при температуре 950 °С 
или при разложении карбоната, оксалата, ацетата, цитрата или тартрата на воздухе 
при 600 —800 °С. 


Манганиты с колоссальным магнетосопротивлением* 

В 1950-е гг. было обнаружено, что электрическое сопротивление смешанных 
манганитов(1 II, IV) щелочноземельных и редкоземельных элементов со струк¬ 
турой перовскита, например Са,_ х Ьа ѵ Мп0 3 , изменяется более чем в миллиард 
раз при внесении их в магнитное поле. При этом происходит изменение не 
только магнитных свойств материала (переход в ферромагнитное состояние), 
но и электрических (переход диэлектрик —металл). Таким образом, металличе¬ 
ские свойства у этих соединений (их называют «манганиты с колоссальным 
магнетосопротивлением») возникают только при одновременном переходе в 
ферромагнитное состояние. Строгую корреляцию магнитных и электрических 
свойств объяснил К. Зинер, предложивший модель двойного обмена. Согласно 
разработанной им теории перенос электрона от иона Мп 3+ к Мп 4+ осуществля¬ 
ется при участии р-орбиталей кислорода: электрон с заполненной /7-орбитали 
кислорода переходит на вакантную е 8 -орбиталь иона Мп 4+ , а его место занимает 
электрон с е я -орбитали иона Мп 3+ (рис. 5.13). Ионы марганца в окружении ато¬ 
мов кислорода находятся в высокоспиновом состоянии. В случае если магнит¬ 
ные моменты ^-оболочек соседних ионов Мп 3+ и Мп 4+ параллельны друг другу 
(см. рис. 5.13, а), т.е. находятся в состоянии упорядочения, ионы марганца в 
разных степенях окисления как бы меняются местами, оставаясь в основном 
электронном состоянии. Такой процесс не требует активации и отвечает метал¬ 
лической проводимости. В случае если магнитные моменты ионов марганца ан¬ 
типараллельны друг другу (см. рис. 5.13, б), после электронного переноса обра¬ 
зовавшийся ион Мп 3+ оказывается в возбужденном состоянии. Такой процесс 
энергетически неблагоприятен, и вещество ведет себя как диэлектрик. Возмож- 


* Материал подготовлен при участии сотрудника химического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова доктора химических наук О. Ю. Горбенко. 
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Рис. 5.13. Схема двойного обмена по Зинеру: 

а ферромагнитное упорядочение, приводящее к металлической проводимости; б — 
антиферромагнитное упорядочение, обусловливающее диэлектрические свойства мате¬ 
риала вне магнитного поля 


ность электронного переноса, приводящего к возникновению металлических и 
ферромагнитных свойств, напрямую зависит от угла Мп 3+ —О—Мп 4+ . Идеаль¬ 
ным является угол 180°; если он оказывается меньше 160°, металлическое со¬ 
стояние исчезает, так как уменьшение угла приводит к ослаблению перекрыва¬ 
ния орбиталей марганца и кислорода. Меняя катионы щелочноземельных и ред¬ 
коземельных металлов в решетке и их соотношение, удается создать в структуре 
оптимальный угол. Металлическое состояние также наблюдается при опреде¬ 
ленном соответствии между содержанием ионов Мп 3+ и Мп 4 *: содержание ионов 
Мп 4+ должно составлять 20 — 50% от общего числа атомов марганца. 

Материалы на основе манганитов с колоссальным магнетосопротивлением 
предполагается использовать в считывающих устройствах для компьютерных 
жестких дисков высокой плотности. Магнетосопротивление обеспечит им мак¬ 
симальное быстродействие, так как материал обладает высокой чувствительно¬ 
стью к внешнему магнитному полю. Планируется также использование манга¬ 
нитов в качестве сенсоров в системах первичной навигации автотранспорта. Для 
этого в придорожные столбы будут вмонтированы магнитные сенсоры, кото¬ 
рые будет считывать устройство, расположенное в машине, заранее сообщая 
водителю об опасных участках трассы*. 

* Босак А. А. // Сенсор. - 2002. - № 2. - С. 28. 


Гаусманнит и другие смешанные оксиды марганца 

Смешанный оксид Мп 3 0 4 содержит марганец в степенях окисления +2 и +3. 
Он встречается в виде минерала гаусманнита, образующего черные с металли¬ 
ческим блеском кристаллы (рис. 5.14). При измельчении они превращаются в 
коричнево-красный порошок. Оксид Мп 3 0 4 образуется при нагревании до 1 000 °С 
любых соединений марганца на воздухе или в кислороде. При этом он кристал¬ 
лизуется в тетрагональной низкотемпературной модификации ос-Мп 3 0 4 , иден¬ 
тичной природному гаусманниту со структурой, близкой шпинели. Выше 1 170°С 
гаусманнит превращается в высокотемпературную кубическую (3-форму со струк¬ 
турой нормальной шпинели, где ионы Мп 3+ занимают только октаэдрические 
позиции. Действительно, для ионов с конфигурацией сі 4 характерна высокая 
(95 кДж/моль) энергия стабилизации октаэдрическим окружением, показыва¬ 
ющая предпочтение октаэдрических позиций по сравнению с тетраэдрически- 
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Рис. 5.14. Гаусманнит: 

а — область устойчивости: парциальное давление кислорода 
( Ро 2 , атм) — температура; б — кристаллическая струк¬ 
тура; в — форма кристаллов 


ми. Это значение энергии стабилизации кристаллическим полем уступает толь¬ 
ко иону Сг 3+ (158 кДж/моль). Поэтому все шпинели трехвалентного марганца 
относят к нормальным. 

Оксид Мп 3 0 4 образуется при термическом распаде диоксида, который при 
температуре 550 °С переходит в Мп 2 0 3 , а при 950°С — в Мп 3 0 4 . Термический 
распад сульфата Мп$0 4 выше 1 000 °С или его сплавление с поташом на воздухе 
дают гаусманнит в виде красных кристаллов. Это вещество также является про¬ 
дуктом окисления гидроксида марганца(ІІ) на воздухе. 

Многие восстановители, например водород и углерод, способны переводить 
Мп 3 0 4 лишь в низший оксид МпО. Полное восстановление оксида Мп 3 0 4 про¬ 
исходит только в присутствии железа, которое растворяет марганец, образуя 
твердый раствор. 





При температуре 600 °С гаусманнит окисляется кислородом до оксида 
марганца(Ш). Действием хлора на водную суспензию Мп 3 0 4 удается получить 
оксид марганца(ІѴ). 

Восстановление гаусманнита сернистым газом в газовой фазе и в растворе 
приводит к разным продуктам: 

Мп 3 0 4 + $0 2 = 2МпО + Мп$0 4 
Мп 3 0 4 + 250 2 + 2Н 2 50 4 = 2Мп$0 4 + Мп$ 2 0 6 + 2Н 2 0 

В водных растворах кислот происходит реакция 

Мп 3 0 4 + 4Н + = Мп0 2 і + 2Мп 2+ + 2Н 2 0 

Благодаря наличию большого числа неспаренных электронов гаусманнит 
обладает необычными магнитными свойствами. При изменении температуры 
он испытывает ряд магнитных переходов с упорядочением электронных спи¬ 
нов. 

Интересно, что оксид Мп 3 0 4 оказывает более слабое каталитическое дей¬ 
ствие на разложение пероксида водорода Н 2 0 2 , чем оксиды марганца(ІІ) и мар- 
ганца(ІѴ). 

В системе марганец —кислород имеется также промежуточный оксид Мп 5 0 8 , 
образующийся в виде тонких блестящих желтых пластинок при нагревании 
МпООН в токе кислорода до 250 °С или из МпО в гидротермальных условиях 
при повышенном давлении кислорода. На основании изоструктурности с 
Сё 2 Мп 3 0 8 ему приписана формула Мп 2 Мп 3 ѵ 0 8 ; в его решетке ионы Мп 4 распо¬ 
ложены в искаженных октаэдрах из атомов кислорода на расстоянии 0,185 — 
0,192 нм. 

Ионы Мп 2+ находятся внутри искаженных тригональных призм с тремя 
короткими (0,213 нм) и тремя длинными (0,230 нм) связями Мп—О (рис. 5.15). 
При нагревании на воздухе или в кислороде оксид Мп 5 0 8 переходит в ос-Мп 2 0 3 . 



Фмп" Омп ,ѵ О О 
Рис. 5.15. Проекция структуры оксида Мп 5 0 8 
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Оксид марганца(ІѴ). Диоксиды М0 2 известны для всех трех металлов седь¬ 
мой группы. Для марганца это наиболее часто встречающийся в природе ми¬ 
нерал пиролюзит Мп0 2 . Черный Тс0 2 — самый устойчивый оксид технеция; 
он является конечным продуктом высокотемпературного разложения многих 
кислородных соединений. Сине-черный диоксид рения, несмотря на многие 
общие свойства с оксидом технеция(ІѴ), при высоких температурах подверга¬ 
ется диспропорционированию на Яе 2 0 7 и металл. 

К настоящему времени известно не менее 14 соединений состава Мп0 2 , представ¬ 
ляющих собой порошки черно-коричневого цвета. Формально они считаются поли¬ 
морфными модификациями диоксида, хотя их состав часто существенно отличается 




в 


Рис. 5.16. Кристаллическая структура пиролюзита (а) и рамсделлита (6); каналы в струк¬ 
турах пиролюзита (<?), рамсделлита (г), криптомелана ( д ) и одного из псиломеланов ( е ) 
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от стехиометрического. Многие из этих фаз дефицитны по кислороду МпО Л . (1,7 < х < 2), 
часто содержат воду, ионы ОН , катионы металлов, часть ионов Мп 4+ в них может 
быть замещена на Мп 2+ . 

Все кристаллические модификации диоксида построены из октаэдров [Мп0 6 ], со¬ 
единенных вершинами и ребрами в ленты. (3-Модификация стехиометрического со¬ 
става (пиролюзит) может быть представлена как результат сочленения одинарных лент 
из марганецкислородных октаэдров. При этом возникают пустые каналы сечением в 
один октаэдр, что соответствует структурному типу рутила (рис. 5.16, а, в). Идеальная 
структура у-модификации (идеальный рамсделлит; рис. 5.16, б, г) соответствует струк¬ 
турному типу диаспора АІООН, т.е. содержит двойные ленты из октаэдров [Мп0 6 ], 
образующих каналы размером в два октаэдра. Стабильность структуры рамсделлита 
обеспечивают гидроксогруппы, удерживающие октаэдры вокруг центральной полости. 
Именно это и обусловливает отклонение состава природного минерала рамсделлита 
от стехиометрии: состав этого вещества правильнее записывать в виде Мп0 2 _ ѵ (0Н) 2л . 
Модификация диоксида, используемая для производства гальванических элементов 
(ее условно называют «электрохимический Мп0 2 »), имеет состав МпОі 93 . Она состоит 
из фрагментов структур рамсделлита и пиролюзита и содержит тунели различных раз¬ 
меров, а также большое число дефектов*. Моноклинный ос-Мп0 2 (минерал криптоме- 
лан; рис. 5.16, д) содержит более развитые каналы размером в четыре (2x2) октаэдра, 
удерживаемые расположенными в них посторонними ионами и молекулами воды. На¬ 
пример, в решетку ос-Мп0 2 . образовавшегося при окислении сульфата марганца(ІІ) 
раствором персульфата аммония, встроены ионы ІМН^; в ней содержится только 91,5 % 
Мп0 2 . При удалении примесных ионов, например промыванием криптомелана кисло¬ 
тами, такие большие полости оказываются неустойчивыми, и структура оксида само¬ 
произвольно перестраивается в рамсделлит, где размер полостей меньше. При нагре¬ 
вании образуется наиболее устойчивая форма — пиролюзит, размер каналов в кото¬ 
рой наименьший: 

Н + , Н,0 ТЯГ) °с 

а-МпО, - у-Мп0 2 - ► Р-Мп<Э 2 

Криптомелан Рамсделлит Пиролюзит 

(содержит примесные ионы (содержит ОН-группы) 
металлов и кислотных остатков) 

Известны также структуры с размером полостей, больше чем в криптомелане (их 
называют псиломеланы)**. 

Среди многочисленных реакций образования Мп0 2 только некоторые пред¬ 
почтительны благодаря легкости проведения и воспроизводимости. К ним от¬ 
носятся окисление соединений марганца(ІІ) растворами хлоратов, перманга¬ 
натов, персульфатов, хлором и озоном: 

ЗМп(ОН), + №С10 3 = ЗМп0 2 + №С1 + ЗН 2 0 
ЗМпС1 2 + 2КМп0 4 + 2Н 2 0 = 5Мп0 2 + 4НС1 + 2КС1 

восстановление перманганатов действием пероксида водорода, соляной кис¬ 
лоты, сернистого газа, сульфитов, спиртов, солями марганца(П): 

2КМп0 4 + 350 2 + 2Н 2 0 = 2Мп0 2 + 2КН50 4 + Н 2 80 4 
4КМп0 4 + ЗС 2 Н 5 ОН = 4Мп0 2 + КОН + ЗСН 3 СООК + 4Н 2 0 

* НШ У.-&, Егеетап С. М., Котоиуѵ М. Н. Ц ). 8о1іН 8іаІе СНет. — 2004. — V. 177. — Р. 165. 

** Уэллс А. Структурная неорганическая химия. — М.: Мир, 1987. — 1.2. — С. 264; Ереи- 
ская Г. /7., Кирсанова А. И., Таланов В. М., Аминов Т. Г. Методы синтеза твердых веществ. — Ново¬ 
черкасск: Новочеркасский политехнический ин-т, 2005. 
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Большая часть диоксида марганца выделяется в виде бурого осадка, однако 
часть его остается в виде коллоидного раствора. 

Описанные выше способы приводят к продукту, представляющему собой смесь 
разных модификаций Мп0 2 . Для получения той или иной модификации в чистом виде 
используют особые методы синтеза. При термическом разложении нитрата Мп(МО э ) 2 
ниже 350 °С образуется у-модификация, при более высокой температуре — (3-Мп0 2 . 
При выдерживании вещества в токе 0 2 при температуре 400—500 °С удается получить 
продукт стехиометрического состава. При электролитическом окислении растворов солей 
образуется нестехиометрическая у-модификация, в продуктах сопропорционирова- 
ния солей марганца(ІІ) с перманганатом всегда присутствуют ионы Мп 2+ . При окис¬ 
лении соединений марганца(ІІ) пероксидом водорода, хлором, бромом, гипогалоге- 
натами, хлоратами, броматами, персульфатами свежеполученный осадок характери¬ 
зуется дефицитом кислорода (Мп0 2 ^ х ) за счет адсорбции ионов из раствора. Иными 
словами, он представляет собой ос-модификацию. Многократная отмывка осадка азот¬ 
ной кислотой или выдерживание его под слоем воды в течение нескольких суток вы¬ 
зывает превращение его в рамсделлит или даже в пиролюзит. Кубическую ^.-модифи- 
кацию, используемую в литиевых аккумуляторах, получают экстракцией лития из 
литиймарганцевой шпинели. Получение диоксида Мп0 2 восстановлением перманга¬ 
ната пероксидом водорода проводят в слабокислом, нейтральном или щелочном ра¬ 
створе. При этом пероксид водорода необходимо брать в избытке, учитывая его ката¬ 
литическое разложение образующимся пиролюзитом. В сильнокислой среде пероксид 
водорода восстанавливает пиролюзит до солей марганца(ІІ): 

Мп<Э 2 + Н 2 0 2 + 2Н + = Мп 2+ + 2Н 2 0 + <Э 2 Т 


Диоксид марганца как соединение промежуточной степени окисления про¬ 
являет окислительные и восстановительные свойства. Для него более харак¬ 
терно поведение окислителя. При нагревании происходит внутримолекуляр¬ 
ная окислительно-восстановительная реакция, сопровождающаяся выделением 
кислорода и постепенным понижением степени окисления марганца с после¬ 
довательным образованием разных оксидов: 


^ 500-600 °С 

Мп0 2 -»- 

-о 2 


Мп 2 0 3 


900 “С 

-о 2 г 


Мп 3 0 4 


1 300-1 400 °С 
= ~02 


МпО 


Процессы термического распада различных модификаций диоксида Мп0 2 проте¬ 
кают сложно и зависят от стехиометрии образца, его термической предыстории, а 
также присутствия воды и других примесей, парциального давления 0 2 , размера час¬ 
тиц. При постепенном нагревании Мп0 2 сначала отдает воду, полное обезвоживание 
достигается только при 500 °С. Одновременно в интервале 300 —450 °С протекают по¬ 
лиморфные переходы между разными фазами Мп0 2 (например, у-Мп0 2 превращает¬ 
ся в (3-Мп0 2 при 280 —420 °С). При температуре 500 —600 °С диоксид Мп0 2 отщепляет 
0 2 и переходит в Мп 2 0 3 , при 900°С образуются Мп 3 0 4 и 0 2 , а при 1 300— 1 400°С — 
МпО. В присутствии кислорода разложение Мп0 2 происходит при большей температу¬ 
ре. При 1 540 °С парциальное давление кислорода над Мп 3 0 4 достигает 0,1 атм. 

Водородом диоксид восстанавливается до МпО; активные металлы (кальций 
или алюминий), а также ионные гидриды восстанавливают его до металла: 

ЗМп0 2 + 4А1 = 2А1 2 0 3 + ЗМп; ДЯ° = -1 090 кДж/моль 
Мп0 2 + СаН 2 = Мп + СаО + Н 2 0 
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С сухим сероводородом реакция протекает очень быстро уже при комнат¬ 
ной температуре: 


Мп0 2 + 2Н 2 5 = Мп$ + 8 + 2Н 2 0 

При пропускании сероводорода через водную суспензию Мп0 2 образуется 
белесый осадок, состоящий из смеси сульфида марганца(ІІ) и серы; в раство¬ 
ре присутствуют ионы $0 4 2- и 8 2 0 3 2 ". 

При температуре выше 300 °С тонко измельченный порошок Мп0 2 взаимодейству¬ 
ет с сернистым газом: Мп0 2 + $0 2 = Мп$0 4 . В присутствии воды наряду с сульфатом 
Мп$0 4 образуется дитионат Мп$ 2 0 6 (это лабораторный метод синтеза дитионатов). 
Количество дитионата определяется модификацией диоксида: в случае р-Мп0 2 его 
выход достигает 97 %, в случае сс-Мп0 2 — 79 %. Тиосульфат в растворе при рН 4,0 —5,8 
окисляется пиролюзитом в сульфат и тетратионат: 

З5 2 0 3 2 + 4Мп 0 2 + 6Н + = 280 4 + $ 4 0 6 2 + 4Мп 2+ + ЗН 2 0 

Окислительные свойства диоксида марганца сильнее всего проявляются в 
сильнокислой среде, что следует из уравнения Нернста: 

Мп0 2 + 4Н + + 2е- -> Мп 2+ + 2Н 2 0; Е° = 1,23 В, 

ДМп0 2 /Мп 2+ ) = 1,23 - 0,118(рН). 

В кислой среде пиролюзит восстанавливается гидразином до Мп 2 *: 

2Мп0 2 + Ы 2 Н 4 Н 2 80 4 + Н 2 $0 4 = 2Мп 80 4 + 4Н 2 0 + Ы 2 Т 
в аммиачном растворе — лишь до Мп 3+ : 

4Мп0 2 + Ы 2 Н 4 - Н 2 80 4 + 2ЫН 3 = 4МпООНІ + (ЫН 4 ) 2 $6 4 + Ы 2 Т 

Бромиды и иодиды в кислой среде восстанавливают оксид марганца(ІѴ) в 
соли марганца(ІІ), окисляясь до простых веществ. 

Реакция с хлорид-ионами протекает лишь в сильнокислых концентриро¬ 
ванных растворах при нагревании; например, при взаимодействии с концен¬ 
трированной соляной кислотой: 

80 °С 

Мп0 2 + 4НС1-» МпС1 2 + С1 2 Т + 2Н 2 0 

или хлоридом, подкисленным азотной кислотой: 

100°С 

2ЫаС1 + 4НN0 3 + Мп0 2 -» 2ЫаЫ0 3 + С1 2 Т + Мп(N0 3 ) 2 + 2Н 2 0 

При обработке диоксида марганца холодной концентрированной соляной 
кислотой остается темный раствор, содержащий комплексную кислоту 
Н 2 [МпС1 6 ], а возможно, и невыделенный в индивидуальном виде тетрахлорид 
МпС1 4 . Постепенно раствор светлеет вследствие восстановления хлоридных 
комплексов [МпС1 6 ] 2 “ -> [МпС1 6 ] 3 ~ -> Мп 2+ + 6СП и выделения хлора. 

В плавиковой кислоте диоксид марганца восстанавливается до трифторида: 

4Мп0 2 + 12НР = 4МпР 3 + 0 2 Т + 6Н 2 0 
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В азотной и разбавленной серной кислотах Мп0 2 нерастворим, лишь при 
длительном хранении его под раствором кислоты наблюдается постепенное 
выделение кислорода вследствие окисления воды. Горячая концентрирован¬ 
ная серная кислота также реагирует с Мп0 2 , окисляя кислород: 

2Мп0 2 + 4Н + - 2Мп 2+ + 2Н 2 0 + 0 2 Т 

Реакция протекает через стадию образования ионов Мп 3+ , о чем свидетель¬ 
ствует окрашивание раствора в фиолетовый цвет. Образованием этих ионов 
также объясняется быстрое растворение Мп0 2 в серной кислоте при добавле¬ 
нии соли марганца(П): 

Мп0 2 + Мп 2+ + 4Н + = 2Мп 3+ + 2Н 2 0 

Взаимодействие диоксида Мп0 2 с щелочами протекает лишь в концентри¬ 
рованных растворах и расплавах. В зависимости от температуры реакции, соот¬ 
ношения реагентов, наличия или отсутствия окислителей, например кисло¬ 
рода воздуха, образуются анионные оксоманганаты, содержащие марганец в 
разных степенях окисления от +3 до +6. Например, при взаимодействии диок¬ 
сида марганца с горячим концентрированным раствором гидроксида калия в 
инертной атмосфере сначала образуется зеленый раствор манганата(ІѴ), ко¬ 
торый затем переходит в темно-синий раствор, содержащий эквимолярные 


Элемент Лекланше 

Ежегодно мировая промышленность производит около полумиллиона тонн 
диоксида марганца, большая часть которого идет на производство сухих элект¬ 
рохимических батарей. Из них наиболее привычны переносные сухие углерод- 
цинковые гальванические элементы, впервые предложенные французским фи¬ 
зиком Ж. Лекланше в 1865 г. (рис. 5.17). Элемент можно схематично представить 
следующим образом: 

Катод © С | МпО, | = 10% МН 4 С1 | 2п 0 Анод 

Сухой элемент Лекланше состоит из цинковой банки с вставленным в нее 
угольным электродом, погруженным в смесь диоксида марганца и графита. 
Цинковая банка помещена в крахмальную пасту, содержащую 2пС1 2 и избыток 
твердого N( 140 . Углерод выполняет роль положительного электрода — катода, 
цинк служит анодом, а диоксид марганца вводится в качестве окислителя, пре¬ 
пятствующего выделению водорода на катоде. В настоящее время используют 
электролит, содержащий 8,8% 2пС1 2 , 26% N^0, 65,2% Н 2 0 и небольшое 
количество ингибитора. В ходе работы элемента происходит восстановление Мп0 2 
и растворение цинкового анода*: 

Анод 2п + 2NНз - 2е~ -> [2п(НН 3 ) 2 ] 2+ 

Катод 2Мп0 2 + 2NН4 + + 2е~ -> 2МпООН + 2NНз 

* Условно [2п(ЫНз) 2 ] 2+ — усредненная формула смеси комплексных аммиакатов и 
основных солей цинка разного состава. Продуктами восстановления диоксида марганца 
помимо МпООН являются МпСЬ и 2пМгъ0 4 . 
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количества манганата(Ѵ) и манганата(ІІІ). При проведении реакции на возду¬ 
хе при температуре 350 —450 °С образуется манганат(ѴІ) К 2 Мп0 4 : 

2Мп0 2 + 4КОН + 0 2 = 2К 2 Мп 0 4 + 2Н 2 0 
при температуре 600 —800 °С — манганат(Ѵ): 

2Мп0 2 + 6КОН + '/ 2 0 2 = 2К 3 Мп0 4 + ЗН 2 0 

При атмосферном давлении воздуха реакция получения К 2 Мп0 4 начинается при 
температуре 170 °С. При повышении давления до 10— 19 кбар она ускоряется, и выше 
19 кбар происходит взрыв. При мольном отношении Мп: К = 4: 1 на воздухе выше 
450 °С образуется К 2 Мп 8 0 16 ; при отношении от 4 : 1 до 2: 1 — К 2 Мп 4 0 8 ; при еще мень¬ 
шем отношении 1 : 3 уже при 250 °С получается К 2 Мп0 4 . Для синтеза этой соли вместо 
кислорода в щелочном расплаве используют хлорат КС10 3 или нитрат калия КИ0 3 . 

При добавлении диоксида марганца и перманганата калия в расплавленную ще¬ 
лочь образуется сине-зеленый расплав: 

Мп0 4 + Мп0 2 + 40Н~ Мп0 4 2 + Мп0 4 “+ 2Н 2 0 

Высокие концентрации щелочи сдвигают равновесие вправо: выпадают синие кри¬ 
сталлы манганата 1Ма 3 Мп0 4 - хН 2 0, а манганат(ѴІ) остается в растворе. 


Рис. 5.17. Элемент Лекланше: 

/ — цинковый стакан; 2 — пластиковый футляр; 3 — 
положительный электрод; 4 — пространство для газооб¬ 
разных продуктов распада (Н 2 , 1МН 3 ); 5 — угольный стер¬ 
жень; б — спрессованная активная масса; 7 — отрица¬ 
тельный электрод 



Особая роль Мп0 2 обусловлена его высокой 
окислительной способностью и крайне низкой рас¬ 
творимостью в электролите, благодаря чему вто¬ 
ричные реакции сводятся к минимуму. 

Элемент обеспечивает напряжение порядка 1,6 В. В начале процесса значе¬ 
ние рН составляет - 5 и во время разряда батареи возрастает до 8 — 9. 

Для использования в элементах Лекланше пригодны только определенные 
типы диоксида. Непосредственно для этой цели может быть использован только 
природный пиролюзит высшего качества, поэтому предпочтительнее употреб¬ 
лять синтетический Мп0 2 , получаемый электрохимически. Преимущество сухо¬ 
го элемента Лекланше — относительно длительное время работы, недостатки — 
высокое электрическое сопротивление и непостоянство потенциала. В новых ячей¬ 


ках с катодом Мп0 2 и модифицированным анодом, содержащим магний вмес¬ 
то цинка, обеспечивается высокое рабочее напряжение. 
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При окислении расплавом нитрита натрия ЫаІМ0 2 диоксида марганца сна¬ 
чала образуется Ыа 3 Мп0 4 , затем — Ыа 2 Мп0 4 . Нагреванием смеси порошка 
Мп0 2 с пероксидами щелочных и щелочноземельных металлов синтезируют 
манганаты(ѴІ): 

Мп0 2 + К 2 0 2 — 4 -^ К 2 Мп0 4 

Окисление атомов марганца пиролюзита до высшей степени окисления 
реализуется при кипячении с раствором персульфата аммония: 

2Мп0 2 + 3(ЫН 4 ) 2 $ 2 0 8 + 4Н 2 0 = 2НМп0 4 + 3(ЫН 4 ) 2 $0 4 + ЗН 2 $0 4 

В этих реакциях диоксид марганца выступает в роли восстановителя. 

Реакционная способность диоксида марганца в реакциях ионного обмена 
намного ниже его окислительно-восстановительной активности. Это является 
следствием его инертности, свойственной всем соединениям, содержащим 
ионы с конфигурацией Именно поэтому, несмотря на амфотерный харак¬ 
тер, это вещество в мягких условиях не реагирует с растворами кислот и ще¬ 
лочей, если при этом невозможны окислительно-восстановительные процес¬ 
сы. Об амфотерности диоксида марганца свидетельствует факт существования 
солей кислородсодержащих кислот, например Мп($0 4 ) 2 , а также анионных 
манганатов(ІѴ). Последние могут быть получены при нагревании пиролюзита 
с оксидами активных металлов. Например, взаимодействие оксида Мп0 2 с М§0 
приводит к образованию М§ 2 Мп0 4 и М§ 6 Мп0 8 , а с СаО — к СаМпО э , Са 2 Мп0 4 
и СаМп 3 0 7 . 

Оксиды технеция(ІѴ) и рения(ІѴ). Диоксиды технеция и рения представля¬ 
ют собой черные порошки, не растворимые в воде. Диоксид технеция имеет 
искаженную структуру типа рутила, а диоксид рения кристаллизуется в моно¬ 
клинной (низкотемпературный а-Ке0 2 , структурный тип Мо0 2 ) или ромби¬ 
ческой (высокотемпературный (3-Ке0 2 ) структуре. Переход а-Ке0 2 в (3-Ке0 2 
происходит необратимо при температуре 400 — 650 °С. 

Наиболее чистые препараты получены термическим разложением пертех¬ 
нетата и перрената аммония в инертной атмосфере (700 — 750 и 300 —450 °С 
соответственно) или в вакууме: 

2ЫН 4 Ке0 4 = 2Ке0 2 + Ы 2 Т + 4Н 2 0 

Высшие оксиды восстанавливаются металлическим рением до диоксида: 

550 °С 

2Ке 2 0 7 + ЗКе-» 7Ке0 2 

При температуре выше 700 °С реакция протекает в обратном направлении. 
Оксид технеция(ІѴ) при высокой температуре возгоняется, не претерпевая 
разложения вплоть до 1 100 °С. Таким образом, термическая устойчивость ди¬ 
оксидов возрастает в ряду Мп0 2 — Ке0 2 — Тс0 2 . 

В отличие от пиролюзита для оксидов технеция(ІѴ) и рения(ІѴ) окисли¬ 
тельные свойства не характерны. Например, при их растворении в концентри¬ 
рованной соляной кислоте образуются хлоридные комплексы: 

Ке0 2 + 6НС1 = Н 2 [КеС1 6 ] + 2Н 2 0 


284 



Ренистый ангидрид 

Среди металлов седьмой группы только рений образует стабильный триок- 
сид Ке0 3 , называемый ренистым ангидридом*. Это твердое красное вещество с 
металлическим блеском. В структуре Ке0 3 атомы рения расположены в центре 
октаэдров [Ке0 6 ], каждая из вершин которых сочленена с соседними октаэдра¬ 
ми, образуя бесконечный трехмерный каркас (рис. 5.18). 

Ренистый ангидрид обладает очень низким электрическим сопротивлением, 
которое как у типичного металла уменьшается при понижении температуры. 
Это объясняется наличием у атома рения единственного валентного электрона, 
который делокализован по всей зоне проводимости кристалла. 

Оксид рения(ѴІ) синтезируют восстановлением рениевого ангидрида Ке 2 0 7 
оксидом углерода(ІІ), металлическим рением или его диоксидом: 

Ке 2 0 7 + СО = 2Ке0 3 + С0 2 

Ренистый ангидрид — кислотный оксид, обладающий, однако, низкой хи¬ 
мической активностью: он не растворим в воде и разбавленных растворах щело¬ 
чей. Образование ренатов происходит лишь при взаимодействии с горячей кон¬ 
центрированной щелочью: 

Ке0 3 + 2№ОН(конц.) ! № 2 Ке0 4 + Н 2 0 

Длительное кипячение раствора приводит к диспропорционированию рена¬ 
та на перренат №Ке0 4 и диоксид Ке0 2 . В расплаве щелочи или соды образуются 
перренат и ренит: 

ЗКе0 3 + 2№ 2 СОз= 2№Ке0 4 + № 2 Ке0 3 + 2С0 2 Т 

Водными растворами окислителей (НИ0 3 , Н 2 0 2 , бромная вода) Ке0 3 пере¬ 
водится в рениевую кислоту: 

2Ке0 3 + Н 2 0 2 = 2НКе0 4 

Для рения известен также голубой пентаоксид Ке 2 0 5 , диспропорциониру- 
ющий на Ке(ѴІІ) и Ке(ІѴ), но его свойства практически не изучены. 


Рис. 5.18. Кристаллическая структура Ке0 3 


* Существование оксида ТсО, окончательно не доказано. 
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Действием концентрированной НІМ0 3 , пероксида водорода, бромной воды 
гексахлороренат [КеС1 6 ] 2 окисляется до рениевой кислоты НКе0 4 . 

В реакциях диоксиды, как правило, выступают в роли восстановителей. Так, 
при нагревании на воздухе они не разлагаются подобно Мп0 2 , а, наоборот, 
окисляются до высших оксидов М 2 0 7 . Диоксид технеция реагирует с галогена¬ 
ми, образуя оксогалогениды. Оба оксида восстанавливаются водородом до 
простых веществ (Тс0 2 при 500 °С, Ке0 2 при 300 °С). 

Диоксиды технеция и рения — амфотерные оксиды со слабо выраженными 
основными и кислотными функциями. Они не растворимы в воде, разбавлен¬ 
ных растворах щелочей и кислот, не проявляющих окислительных свойств. 
Растворение Тс0 2 в кислых растворах, содержащих Н 2 0 2 или соли Се(ІѴ), 
сопровождается окислением до пертехнетата. 

Оксид марганца(ѴІІ). Все три металла образуют высшие оксиды М 2 0 7 . По 
свойствам оксид марганца(ѴІІ) существенно отличается от оксидов техне- 
ция(ѴІІ) и рения(ѴІІ). Марганцевый ангидрид Мп 2 О у является одним из наи¬ 
более сильных окислителей, в то время как для оксидов Тс 2 О у и Ке 2 0 7 , обра¬ 
зующихся непосредственно при горении металлов на воздухе, окислительные 
свойства практически не характерны. 

Марганцевый ангидрид Мп 2 О у представляет собой густую летучую гигро¬ 
скопичную маслянистую жидкость темно-красного цвета, в отраженном свете 
кажущуюся зеленой с металлическим блеском. При температуре 5,9 °С она 
превращается в красные кристаллы. В безводных серной и фосфорной кислотах 
оксид марганца(ѴІІ) образует оливково-зеленые растворы: 

Мп 2 0 7 + ЗН 2 $0 4 <=> 2Мп0 3 + ЗН$0 4 + Н 3 0 + 

Вещество очень неустойчиво, оно разлагается со взрывом при сотрясении, 
в присутствии даже следовых количеств органических веществ, а также при 
нагревании выше 55 °С. Гораздо более безопасны в обращении его растворы в 
четыреххлористом углероде*. Оксид марганца(ѴІІ) получают действием кон¬ 
центрированной серной кислоты на перманганаты щелочных металлов: 

2КМп 0 4 + 2Н 2 $0 4 = 2КН$0 4 + Мп 2 0 7 і + Н 2 0 

Марганцевый ангидрид — один из немногих оксидов металлов, имеющих 
молекулярное строение. В газообразном, жидком и твердом состоянии он со¬ 
стоит из молекул Мп 2 О у , представляющих собой два тетраэдра 1Мп0 4 ], со¬ 
единенных общей вершиной. В кристаллическом веществе угол Мп—О—Мп 
составляет 120,7° (рис. 5.19, а)**. Кристаллы, необходимые для определения 
его структуры, были выращены в тонком стеклянном капилляре, содержащем 
несколько капель марганцевого ангидрида, который был сразу помещен в 
дифрактометр. 

При растворении в воде оксид марганца(ѴП) Мп 2 О у образует темно-фио¬ 
летовый раствор марганцевой кислоты НМп0 4 . Реакция протекает настолько 
быстро, что над сосудом часто возникает красно-фиолетовый туман, состо¬ 
ящий из капелек раствора НМп0 4 и постепенно превращающийся в коричне¬ 
вые частицы пиролюзита. 


* Тготеі М., Віт М. // Агще\ѵ. СНет. Іп(. Ей. — 1987. — V. 26. — Р. 1007. 

** 5ітоп А., йготкоткі В., КгеЫ В., НеПіск В. // Ап§е\ѵ. Сііет. 1т. ЕО. — 1987. — V. 26. — Р. 139. 
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Рис. 5.19. Строение высших оксидов марганца (а), технеция (б), рения (в) 

Марганцевый ангидрид термодинамически нестабилен: он постепенно те¬ 
ряет кислород даже при температуре О С. Медленное разложение приводит к 
образованию у-Мп0 2 , а при детонации кристаллизуется а-Мп 2 0 3 : 

Мп 2 0 7 = Мп 2 0 3 + 20 2 Т; АН° = -231,3 кДж/моль; 

Мп 2 0 7 = 2МпО, + 3 / 2 0 2 Т; АН°= -307,1 кДж/моль. 

Марганцевый ангидрид окисляет большинство кислородсодержащих орга¬ 
нических соединений, во многих случаях с воспламенением. На этом основан 
один из способов зажигания спиртовки в отсутствие спичек. Для этого в фар¬ 
форовой чашке растирают несколько кристалликов перманганата калия и при¬ 
ливают к ним две-три капли концентрированной серной кислоты. В получен¬ 
ную маслянистую жидкость, содержащую марганцевый ангидрид, опускают 
стеклянную палочку, которой затем прикасаются к фитилю спиртовки. 

Оксиды технеция(ѴІІ) и рения(ѴТІ). Высшие оксиды технеция и рения пред¬ 
ставляют собой желтые* кристаллические порошки, используемые для очист¬ 
ки и промышленного производства металлов. При нагревании они плавятся 
без разложения: Тс 2 0 7 при температуре 120°С, Ке 2 О у — при 300 °С, частично 
переходя в газовую фазу, поскольку обладают высокой летучестью. 

Высшие оксиды технеция и рения получают окислением металлов, низших 
оксидов и сульфидов кислородом: 

2М$2 + 15 / 2 0 2 = М 2 О у + 4$0 2 Т 

В газовой фазе эти оксиды стабильны и мономерны, их молекулы состоят из двух 
сочлененных вершинами тетраэдров [М0 4 ]. В твердом состоянии такая структура с 
линейными мостиками сохраняется только у Тс 2 0 7 , однако в отличие от марганцевого 
ангидрида угол Тс—О—Тс равен 180° (рис. 5.19, б)**. Кристаллы высшего оксида ре¬ 
ния имеют полимерное строение и состоят из двойных слоев, образованных сильно 
искаженными октаэдрами [Ке0 6 ] и правильными тетраэдрами [Ке0 4 ], соединенными 


* Красноватый оттенок кристаллов Тс,0 7 свидетельствует о наличии примеси НТсО, 

** КгеЬа В. // 2. Апог§. А11§. СНеш. — 1971. — ВО. 380. — 5. 146. 
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общими вершинами в тетрамерные циклы (рис. 5.19, в). Между отдельными слоями 
существует лишь слабое ориентационное взаимодействие*. В каждом октаэдре [Ке0 6 ] 
три связи Ке—О заметно длиннее трех других и легко разрушаются при нагревании. 
Этим и объясняется высокая летучесть рениевого ангидрида. 

Высшие оксиды технеция и рения подобно марганцевому ангидриду чрез¬ 
вычайно гигроскопичны во влажном воздухе и быстро поглощают воду, пре¬ 
вращаясь в технециевую НТс0 4 и рениевую НКе0 4 кислоты, например: 

Тс 2 0 7 (тв.) + Н 2 0(ж.) = 2 НТс0 4 (тв.); А Н° = -1 800 кДж/моль. 

В отличие от Мп 2 О у высшие оксиды технеция и рения являются слабыми 
окислителями, при комнатной температуре не способными окислить боль¬ 
шинство органических веществ. 

Оксиды Тс 2 0 7 и Ке 2 0 7 взаимодействуют со спиртами, пиридином, тетрагидрофу- 
раном с образованием сольватов М 2 0 7 2Ь (Ь — молекула органического вещества). 
Даже взаимодействие с амидом калия в жидком аммиаке не сопровождается окисли¬ 
тельно-восстановительным процессом, а приводит к образованию нитридорената(ѴІІ): 

Ке 2 0 7 + ЗКІМН 2 = К 2 КеС^ + ККе0 4 + 2МН 3 

Оксид Тс 2 0 7 — более сильный окислитель, чем Ке 2 0 7 . Он восстанавливает¬ 
ся парами органических веществ. Таким образом, окислительная активность 
высших оксидов убывает вниз по группе. 

Водородом оба оксида восстанавливаются до металлов. При взаимодействии 
с монооксидом углерода при давлении 300 атм и температуре 220 °С технеций 
образует летучий карбонил Тс 2 (СО) ш , а рений — низшие оксиды КеО х (х < 2), 
свойства которых практически не изучены. 


5.6. КИСЛОТЫ, ГИДРОКСИДЫ, СОЛИ И КОМПЛЕКСНЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕДЬМОЙ ГРУППЫ 

Разнообразие степеней окисления, особенно характерное для марганца, 
а также амфотерный характер соединений в степенях окисления ниже +5 обус¬ 
ловливают существование большого числа анионных и катионных форм, мно¬ 
гие из которых устойчивы в водных растворах. Химия марганца в высоких сте¬ 
пенях окисления (+5, +6, +7), наоборот, фактически ограничена манганат- 
ионами Мп0 4 “, п = 1 — 3, входящими в состав различных солей. Их традици¬ 
онные названия, приведенные в табл. 5.4, в соответствии с нормами совре¬ 
менной номенклатуры все чаще заменяют термином «манганат» с указанием 
степени окисления марганца в скобках. 

Соединения элементов в степени окисления +2 

Степень окисления +2 наиболее широко представлена у марганца: многие 
соединения марганца(П) наиболее устойчивы в водных растворах. Для техне¬ 
ция и рения она преимущественно проявляется в комплексных соединениях, 


* КгеЬя В ., МиІІегА., Веуег Н. // Іпогё. СНет. — 1969. — V. 8. — Р. 436. 
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Таблица 5.4 

Типы кислородных соединений марганца в разных степенях окисления 


Степень 

Оксид 

Гидроксид 

Характер 

Формы 

окисления 

катионные 

анионные 

+2 

МпО 

Мп(ОН) 2 

Основный, слабо¬ 
амфотерный 

Мп$0 4 

и 2 мп0 2 

Ьі 4 ІМп(ОН) 6 ] 

+3 

Мп 2 0 3 

МпООН 
Мп 2 0 3 хН 2 0 

Амфотерный 

Мп 2 ($0 4 ) 3 

ЬіМп0 2 

Ьі 3 [Мп(ОН) 6 ] 

+4 

Мп0 2 

Мп0 3 хН 2 0 

» 

Мп(80 4 ) 2 

Ьі 2 Мп0 3 

(манганиты) 

+5 

“ 

[Н 3 Мп0 4 ] 

Кислотный 

— 

1л 3 Мп0 4 

(гипоманганаты) 

+6 


[Н 2 Мп0 4 ] 

» 


Ьі 2 Мп0 4 

(манганаты) 

+7 

Мп 2 0 7 

НМп0 4 

» 

— 

1лМп0 4 

(перманганаты) 


например с фосфинами. Элементы седьмой группы в степени окисления +2 
имеют электронную конфигурацию сі 5 , что соответствует наполовину запол¬ 
ненному ^-подуровню. В случае марганца энергетически наиболее устойчивы¬ 
ми оказываются высокоспиновые комплексы е 2 ), любое изменение в рас¬ 
положении электронов в которых требует больших затрат энергии на спарива¬ 
ние. 

Соединения марганца(ІІ). Ион Мп 2+ в слабом октаэдрическом поле характе¬ 
ризуется высокосимметричным расположением электронов, каждый из кото¬ 
рых занимает одну из пяти ^-орбиталей. Под действием кванта энергии между 
и е^-орбиталями обычно происходят переходы. Однако в данном случае 
такой переход приведет к спариванию электронов и понижению симметрии. 
Поэтому все сі— ^-переходы из высокоспиновой конфигурации сі 5 со спарива¬ 
нием электронов запрещены по спину, т. е. маловероятны: 


В то же время, как известно, именно <1 —^-переходы обусловливают окрас¬ 
ку ионов переходных металлов. Таким образом, для высокоспиновых октаэд¬ 
рических комплексов марганца(П) следует ожидать слабую окраску или даже 
ее отсутствие. 

В случае искаженйя октаэдрической геометрии запреты снимаются, и реа¬ 
лизуются электронные переходы с появлением интенсивной окраски. Это на¬ 
блюдается в комплексах с разными лигандами. 

Наличие пяти неспаренных электронов вызывает появление парамагнит¬ 
ных свойств ионов. Большинство измеренных магнитных моментов соответ- 
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ствуют чисто спиновому значению 5,92 м. Б. Такая высокоспиновая октаэдри¬ 
ческая координация реализуется в подавляющем большинстве неорганиче¬ 
ских и комплексных соединений. Примером может служить акваион [Мп(Н 2 0) 6 ] 2+ 
бледно-розового цвета. 

В разбавленных водных растворах нитрата марганца(ІІ) Мп(М0 3 ) 2 гексаакваионы 
окружены второй более слабо ассоциированной сольватной оболочкой из 18 молекул 
воды, образующих с внутрисферными молекулами воды систему водородных связей: 
{[Мп(ОН 2 ) 6 ](ОН 2 )| 8 } 2+ . Состав гидратной оболочки не зависит от присутствия иона 
нитрата, который не гидратируется. В концентрированных растворах вода участвует 
прежде всего в насыщении первой гидратной оболочки иона Мп 2+ , и остающиеся 
молекулы воды, и ионы нитрата размещаются статистически между плотно упакован¬ 
ными комплексами [Мп(Н 2 0) 6 ] 2+ . В 6,4 М растворе Мп(]чЮ 3 ) 2 все молекулы воды рас¬ 
ходуются на насыщение гидратных оболочек ионов Мп 2+ . Таким образом, раствор 
приобретает структуру, близкую к твердому Мп(190 3 ) 2 -6Н 2 0, содержащему гексак- 
ваионы*. 

Высокоспиновые октаэдрические комплексы марганца(ІІ) являются лабильными, 
поэтому в водных растворах существуют сложные равновесия между акваионами, про¬ 
дуктами их гидролиза и замещения молекул воды на анионы кислотных остатков, 
способные выступать в роли лигандов. В растворах хлорида марганца(ІІ) кроме гидра¬ 
тированного иона Мп 2+ присутствуют хлорокомплексы и аквахлорокомплексы общего 
состава [Мп(Н 2 0) 6 _„С1„] 2- '' (п = 1, 2, 3), а также продукты гидролиза, прежде всего 
[Мп(Н 2 0) 5 0Н] + . В сильноразбавленных растворах ион Мп 2+ окружен 6 молекулами воды. 
Начиная с концентрации 0,5 М молекулы воды в гидратной оболочке постепенно 
замещаются на хлорид-ионы, что приводит к образованию частиц [МпС1(Н 2 0) 5 ] + и 
[Мп(Н 2 0) 4 С1 2 ]. При концентрации хлорид-ионов выше 5 М преобладают октаэдри¬ 
ческие анионы [МпС1 3 (Н 2 0) 3 ]~, [МпС1 4 (Н 2 0) 2 ] 2 ~, [МпС1 6 ] 4- , а при их огромном из¬ 
бытке — тетраэдрические комплексы [МпС1 4 ] 2- . В этих ионах также возможно замеще¬ 
ние хлора на молекулы воды: [МпС1„(Н 2 0) 4 _„] 2 ~ я (п = 1, 2, 3)**. 

Гидроксид марганца(ІІ), выпадающий в виде белого (цвета слоновой кос¬ 
ти) осадка при действии щелочей на водные растворы солей марганца(ІІ) 
(рН осаждения 8,7), на воздухе быстро окисляется: 

4Мп(ОН) 2 + 0 2 = 4МпООНІ + 2Н 2 0 

поэтому его синтез ведут в инертной атмосфере. Более сильные окислители, 
такие как бромная вода, гипохлорит, переводят его в пиролюзит: 

Мп(ОН) 2 + Вг 2 + 2№ОН = Мп0 2 і + 2ЫаВг + 2Н 2 0 

В отличие от большинства гидроксидов переходных металлов гидроксид 
марганца(ІІ) имеет стехиометрический состав, отвечающий формуле Мп(ОН) 2 ; 
он изоструктурен гидроксиду магния; является основанием средней силы 
(К ь = 5,0- ІО -4 ), превосходящим аммиак, поэтому переходит в раствор не толь¬ 
ко при действии кислот: 

Мп(ОН) 2 + 2Н + = Мп 2+ + 2Н 2 0; К= 1,6- 10 15 
но и в присутствии ионов аммония. 

Слабый амфотерный характер гидроксида Мп(ІІ) проявляется в его способности об¬ 
разовывать анионные гидроксокомплексы: Мп(ОН) 2 + ОН - <—> [Мп(ОН) 3 ] - ; К~ 10 -5 . 


* ЯгоіИег Е. Р., ЕагасИ Н.А., Рооіе С. Р. // РНуз. Кеѵ. А. — 1971. — V. 4. — Р. 2078. 

** Тишков П. Г ., Вишневская Г. П. // Журн. эксперим. и теор. физики. — 1960. — Т. 38. — С. 335. 
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Так, при взаимодействии с кипящим 
концентрированным раствором едкого натра 
в инертной атмосфере образуется тетрагид- 
роксоманганат(ІІ) ІЧІа 2 [Мп(ОН) 4 ]. Известны 
и манганаты(ІІ), полученные твердофазным 
синтезом, например К 2 Мп 2 0 3 * (рис. 5.20), 

№| 4 Мп 2 0 9 **. По некоторым свойствам соеди¬ 
нения марганца(П) напоминают аналогич¬ 
ные соединения магния, что обусловлено 
близкими ионными радиусами (Мп 2+ 0,091 нм, 

М§ 2+ 0,074 нм), повышенной устойчивостью 
наполовину заселенного ^-подуровня, нуле¬ 
вой энергией стабилизации кристаллическим 
полем. Аналогии между соединениями маг- Рис. 5.20. Строение К 2 Мп 2 0 3 

ния и марганца(ІІ) включают: сходные ра¬ 
створимости солей и состав кристаллогидратов, близкие значения произведений ра¬ 
створимости и констант основности гидроксидов (рЛУ(Мп(ОН) 2 ) 3,30; р/У(М§(ОН) 2 ) 
2,60). Подобно магнию марганец образует белый осадок марганец-аммоний фосфата, 
который при прокаливании переходит в пирофосфат: 

Мп50 4 + (ЫН 4 ) 2 НР0 4 + ІЧІН 3 + Н 2 0 = 1Ч1Н 4 МпР0 4 Н 2 ОІ + (ЫН 4 ) 2 50 4 

2ЫН 4 МпР0 4 Н 2 0 = Мп 2 Р 2 0 7 + 2ІЧІН 3 + ЗН 2 0 

Взаимодействием гидроксида марганца(ІІ) с кислотами получают разно¬ 
образные соли. В отличие от гидроксида все они устойчивы к окислению кис¬ 
лородом воздуха; сравните значения стандартных электродных потенциалов 
при рН 0 (Г(Мп 3 ѴМп 2 *) = 1,51 В) и рН 14 (^°(МпООН/Мп(ОН) 2 ) = 0,1 В). 
Соли марганца(ІІ) образуют гидраты, окрашенные в бледно-розовый цвет, 
свойственный катионам [Мп(Н 2 0) 6 ] 2+ . Они входят в состав некоторых гидра¬ 
тов, например Мп$0 4 7Н 2 0, Мп(СЮ 4 ) 2 -6Н 2 0, Мп(ТМ0 3 ) 2 6Н 2 0. В водных ра¬ 
створах солей марганца(П) протекает гидролиз: 

[Мп(Н 2 0) 6 ] 2+ + Н 2 0 [Мп(Н 2 0) 5 0Н] + + Н 3 0 + ; К= 5- ІО 5 . 

Интересно, что гидролиз растворов галогенидов марганца при нагревании 
ослабевает, что связано с замещением гидроксид-ионов в координационной 
сфере металла на галогенид-ионы. 

Сульфат марганца(П) в безводном виде представляет собой порошок белого цвета. 
Его кристаллогидраты образуют розовые кристаллы. При температуре ниже 9 °С из 
растворов кристаллизуется гептагидрат, содержащий гексаакваионы, в интервале тем¬ 
пературы 9 — 24 °С — пентагидрат Мп50 4 -5Н 2 0 (марганцевый купорос), изоструктур¬ 
ный медному купоросу, выше 24 °С — моногидрат. Полное обезвоживание наступает 
лишь при 200 С. При хранении марганцевый купорос подобно медному купоросу вы¬ 
ветривается, теряя молекулу внешнесферной воды и, таким образом, превращаясь в 
тетрагидрат. Безводный сульфат марганца(П) разлагается выше температуры плавле¬ 
ния (700 °С): 

900 °С 

ЗМп50 4 -> Мп 3 0 4 + 350 2 + 0 2 



* Зеірр Е., Норре Я // 2. Апог§. А11§.С1іет.— 1985. - ВО. 530. - 8.117. 

** ВтсНгеІ С„ Норре Я // 2. Апог§. А11§. СЬет. — 1987. — ВО. 538. — 8. 97. 


291 






Из сернокислых растворов сульфата марганца(П) кристаллизуется кислая соль 
Мп(Н 50 4 ) 2 . Известны двойные сульфаты с щелочными металлами, например состава 
К 2 Мп(50 4 ) 2 (Н 2 0) 4 , К 2 Мп 3 (50 4 ) 4 (Н 2 0) 5 . 

Действие на растворы солей марганца сульфитами щелочных металлов приводит к 
осаждению основных солей (см. т. 2, с. 258), например ЫаМп 2 0Н(50 3 ) 2 (Н 2 0)*'. Сред¬ 
ний сульфит Мп50 3 получают, пропуская ток сернистого газа через водную суспен¬ 
зию карбоната марганца. 

При осаждении ионов Мп 2+ растворами сульфидов выпадает осадок гидратирован¬ 
ного сульфида марганца(П) Мп5 хН 2 0 телесного цвета. Хотя кристаллическая струк¬ 
тура этого продукта неизвестна, бледно-розовая окраска свидетельствует о том, что 
молекулы воды дополняют координационную сферу марганца до октаэдра. При хране¬ 
нии на воздухе осадок постепенно окисляется, превращаясь в бурый оксогидроксид 
МпООН, а в инертной атмосфере теряет кристаллизационную воду, приобретая зеле¬ 
ный цвет, свойственный природному минералу алабандину (<х-Мп5), имеющему струк¬ 
туру типа №С1. Сульфид марганца (ПР ІО -14 ) растворим даже в разбавленных кислотах 
и поэтому не может быть осажден сероводородом. Известны также две кристалличе¬ 
ские красные модификации, одна — со структурой вюрцита (у-Мп5), другая — сфале¬ 
рита (Р~Мп5). р-Модификацию получают, пропуская сероводород в холодный креп¬ 
кий раствор ацетата марганца(П). При нагревании обе красные модификации перехо¬ 
дят в <х-Мп5. Красно-коричневый дисульфид марганца, или марганцевый колчедан, 
Мп5 2 изоструктурен пириту. Он образован ионами Мп 2+ и 5 2 ~. Получение дисульфида 
из простых веществ невозможно, для его синтеза водный раствор сульфата марганца(П) 
и спиртовой раствор полисульфида натрия помещают в автоклав при 170°С на не¬ 
сколько суток. Уже при температуре 250°С твердый дисульфид разлагается на <х-Мп5 и 
пары серы. 

Нитрат марганца выделяется из растворов в виде розоватых игольчатых кристаллов 
гексагидрата Мп(М0 3 ) 2 - 6Н 2 0, растворимых в воде и спирте. При нагревании до 40 °С 
они превращаются в моногидрат (рис. 5.21), который при 160°С разлагается: 

Мп(М0 3 ) 2 Н 2 0 4 Мп0 2 + 2ІХ0 2 + Н 2 0 

Безводную соль получают обезвоживанием моногидрата азотным ангидридом, вы¬ 
держиванием его в глубоком вакууме ниже температуры разложения или взаимодей¬ 
ствием марганца с ІЧ 2 0 4 . 

Действием на раствор соли марганца дигидрофосфатом натрия в среде, близкой 
к нейтральной, удается осадить белый осадок среднего ортофосфата Мп 3 (Р0 4 ) 2 - 7Н 2 0. 
В щелочной среде осаждаются основные соли, например Мп 2 (0Н)Р0 4 , Мп 5 (0Н) 4 (Р0 4 ) 2 . 
Известны также различные кислые фосфаты, например Мп(Н 2 Р0 4 ) 2 Н 2 0* 2 , хорошо 
растворимый в воде, и малорастворимый МпНР0 4 ЗН 2 0* 3 . 

При действии на растворы солей марганца(П) раствором карбоната натрия выде¬ 
ляется белый осадок карбоната МпС0 3 , содержащий лишь незначительное количе¬ 
ство основной соли. Чтобы избежать ее образования, осаждение проводят гидрокарбо¬ 
натом. Интересен синтез МпС0 3 - Н 2 0 взаимодействием растворимой соли марганца с 
мочевиной в водном растворе при температуре 80 °С. Образующийся в растворе при 
комнатной температуре комплекс с мочевиной (ІХН 2 ) 2 СО (игеа) при нагревании раз¬ 
лагается* 4 : 

[Мп(игеа) 4 ](1Х0 3 ) 2 + 6Н 2 0 -н> МпСО г Н 2 ОІ + ЗС0 2 Т + 2ЫН 4 Ы0 3 + 6ІХН 3 


*' ВисИтеіег IV., Еп^еіеп В., ЬШі Н.О. // 2. №іигГог5с1і. — 1986. — ВО. 41. — 8. 852. 

* 2 Магсоз М. Л, Атогоз Р., Заріпа Е., ВеІГгап I). // Т АПоу^ Сотрсі. - 1992, —V. 188. — Р. 133. 

* 3 СиВеппес У, Шои А., Сегаиіі У. //Асіа Сгу5Т. С. — 1989. — V. 45. — Р. 1411. 

* 4 Иоиг Е.М., ТеІеЬ 8.М.. АІ-КИзону Ы.А., Ке/аі М.8. //Тгапвіііоп Меіаі СЬет. — 1997. — V. 22. — 
Р. 505. 

292 



Карбонат марганца(ІІ) встречается в при¬ 
роде в виде минерала родохрозита — мар¬ 
ганцевого шпата. При слабом (150°С) на¬ 
гревании в инертной атмосфере он разлага¬ 
ется на оксид МпО и углекислый газ. Если 
разложение проводить на воздухе, в продук¬ 
тах реакции появляется Мп 3 0 4 . Растворимость 
МпС0 3 возрастает в 250 раз при насыщении 
воды углекислым газом. Как и в случае кар¬ 
бонатов магния и щелочноземельных метал¬ 
лов, это объясняется образованием кислой 
соли, известной лишь в растворе: 

МпС0 3 + С0 2 + Н 2 0 = Мп(НС0 3 ) 2 

Силикаты марганца(ІІ): Мп8і0 3 (родо¬ 
нит), Мп 2 8Ю 4 (тефроит) и Мп 5 (8Ю 4 ) 2 (ОН) 2 
(аллеганит) — встречаются в природе. Пер¬ 
вые два входят в состав доменных шлаков 
при использовании в качестве раскислителя 
ферромарганца. Тетрагидрат ацетата мар¬ 
ганца^) Мп(СН 3 СОО) 2 4Н 2 0 выделяется в 
виде розово-красных игл из раствора, полу¬ 
ченного взаимодействием карбоната марган¬ 
ца с уксусной кислотой. Вещество образовано цепями атомов марганца, соединенных 
ацетатными мостиками и молекулами воды. При взаимодействии суспензии карбоната 
марганца(П) с горячим раствором щавелевой кислоты осаждается белый кристалли¬ 
ческий порошок оксалата марганца МпС 2 0 4 2Н 2 0 (известен и тригидрат). При нагре¬ 
вании до 100 °С он теряет воду, а затем разлагается на МпО, С0 2 и СО. Растворимость 
оксалата марганца в воде повышается в присутствии оксалатов щелочных металлов за 
счет образования анионных комплексов: 

Мп 2+ + С 2 0 4 2 - МпС 2 0 4 ; К= 3- ІО 4 ; 

МпС 2 0 4 + С 2 0 4 2 - ^=2 [Мп(С 2 0 4 ) 2 ] 2 д К= 1 • 10 2 ; 

[Мп(С 2 0 4 ) 2 ] 2 - + С 2 0 2 - <=2 [Мп(С 2 0 4 ) 3 ] 4 -; К= 32. 

В твердом виде получены вещества, содержащие ионы [Мп(С 2 0 4 ) 2 (Н 2 0) 2 ] 2- и 
[Мп 2 (С 2 0 4 ) 3 (Н 2 0) 2 ] 2- . Интересно, что твердые трис- (оксалато)манганаты(II) неизвестны. 

Устойчивость высокоспиновых комплексных соединений марганца(ІІ), 
имеющих нулевую энергию стабилизации кристаллическим полем, не всегда 
коррелирует с положением лиганда в спектрохимическом ряду. Так, аммиака¬ 
ты согласно константам устойчивости оказываются менее стабильными, чем 
гидроксокомплексы. В то же время для соединений марганца(ІІІ) стабилиза¬ 
ция кристаллическим полем играет существенную роль. Это приводит к ярко 
выраженной зависимости между окислительно-восстановительной активно¬ 
стью комплексов марганца(ІІ) и силой лиганда: чем большим значением энер¬ 
гии расщепления характеризуется комплекс с данным лигандом, тем менее 
устойчивым к окислению он оказывается. Если комплексы с лигандами слабо¬ 
го поля, например [Мп(Н 2 0) 4 С1 2 ], К 2 [Мп(С 2 0 4 ) 2 (Н 2 0) 2 ], устойчивы к окис¬ 
лению кислородом воздуха, то аммиакаты и ацетилацетонат марганца(П) во 
влажном воздухе быстро окисляются. 



Рис. 5.21. Фазовая диаграмма системы 
Мп(ІМ0 3 ) 2 — н 2 о 
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При действии на соли марганца(ІІ) избытком водного раствора аммиака выпадает 
осадок гидроксида, однако часть марганца остается в растворе в виде амминокомп- 
лексов: 


[Мп(Н 2 0) 6 ] 2+ + N14, <=2 [Мп(Н 2 0) 5 (МН 3 )] 2+ + Н 2 0; АТ = 0,16. 

Ион гексаамминомарганца(П) удается зафиксировать лишь в растворе с концент¬ 
рацией N143 выше 2 моль/л, поэтому этот метод не находит применения в синтезе. 
Аммиакаты марганца(ІІ) обычно получают в среде жидкого аммиака или пропуска¬ 
нием газообразного аммиака над нагретой твердой солью: 

МпС1 2 + 6ЫН 3 = [Мп(ЫНз) 6 ]С1 2 

Они представляют собой бесцветные порошки, буреющие на воздухе вследствие 
окисления. В водных растворах часть молекул аммиака замещается на молекулы воды. 
При взаимодействии марганца с раствором калия в жидком аммиаке образуются амид¬ 
ные комплексы: 


Мп + 2К + 4ЫН 3 = К 2 [Мп(ЫН 2 ) 4 ] + 2Н 2 Т 

Они довольно устойчивы в сухом виде, но мгновенно разлагаются водой. 

Бледно-желтый осадок дигидрата ацетилацетоната марганца(ІІ) Мп(асас) 2 (Н 2 0) 2 , 
полученный в водно-спиртовом растворе по обменной реакции между солью марган¬ 
ца и ацетилацетонатом щелочного металла, в сухом виде сохраняется долго, однако в 
присутствии влаги быстро окисляется. При нагревании в вакууме он теряет воду, а за¬ 
тем сублимируется в форме тримера Мп 3 (асас) 6 *. 

Нулевая энергия стабилизации кристаллическим полем означает также, что 
геометрия образующегося комплекса определяется только стерическими фак¬ 
торами, т. е. размером лиганда. Чем крупнее лиганд, тем выше вероятность 
того, что комплекс с его участием, например [МпС1 4 ] 2- , представляет собой 
тетраэдр. Переходы й—й в тетраэдрических комплексах с конфигурацией 
более вероятны, чем в октаэдрических, так как тетраэдр не имеет центра 
симметрии. Поэтому для тетраэдрических комплексов характерна более ин¬ 
тенсивная окраска, обычно желтая или зеленая. Таким образом, отличить ок¬ 
таэдрический комплекс марганца(ІІ) от тетраэдрического часто удается по 
внешним признакам. 

Все рассмотренные выше комплексные соединения являются высокоспиновыми. 
Спаривание спинов в случае Мп(П) требует затраты энергии и поэтому становится 
благоприятным только под действием лигандов сильного поля, таких как цианид 
или изонитрил СЫК**. В низкоспиновых комплексах [Мп(СЫ) 6 ] 4 ~ и [Мп(СЫК) 6 ] 2+ с 
электронной конфигурацией 1 2 1 е 1 из-за сильного л-связывания связь металл —лиганд 
приобретает существенный ковалентный характер, а центральный атом становится 
чувствительным к окислению. Темно-фиолетовые кристаллы гексацианоманганата 
марганца(П) К 4 [Мп(СЫ) 6 ] во влажном воздухе превращаются в темно-красный 
Кз|Мп(СЫ) 6 ]: 

4К 4 [Мп(С^ 6 ] + 0 2 + 2Н 2 0 = 4К 3 [Мп(СЫ) 6 ] + 4КОН 

Они еще менее устойчивы к окислению, чем гидроксо- и амминокомплексы. 


* ЗЫЬаіа А, Опита 8., /поие Н. // Іпог§. Сііет. — 1985. — V. 24. — Р. 1723. 

** Нитрилы координируют металл через атом азота: К—С=N->М, а изонитрилы через 

атом углерода: К<—N=0->М. Нитрилы принадлежат к лигандам среднего поля (сильнее NНз). 
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Соединения технеция(П) и ре- 
ния(П). Разнообразие комплексных со¬ 
единений марганца(П) обусловлено 
существенной устойчивостью высоко¬ 
спинового состояния с пятью неспа¬ 
ренными электронами. В то же время 
для других металлов седьмой группы, 
расположенных в пятом и шестом пе¬ 
риодах, высокоспиновые комплексы 
не могут существовать из-за высокой 
энергии расщепления. 

Как и в случае марганца, стабили¬ 
зация низкоспинового состояния мо¬ 
жет быть достигнута преимуществен¬ 
но в комплексах с л-акцепторными 
лигандами: цианидом, пиридином, 
нитрилами, фосфинами и арсинами; 
например, МС1 2 (ру) 4 , [МС^сІіагк^] 

(сііаг8 — 1,2-диметиларсинобензол, 
выступающий в роли бидентатного хелатирующего лиганда). Часто комплексы 
технеция(ІІ) и рения(П) сходны по строению и свойствам. В них низшая сте¬ 
пень окисления стабилизирована л-связыванием между атомом металла и ли¬ 
гандом. 

Большинство таких соединений получают восстановлением комплексов техне- 
ция(Ш) и рения(Ш), например, фосфорноватистой кислотой Н 3 Р0 2 , хлоридом 
олова(П), электрохимически. При восстановлении гексахлоротехнетата(ІѴ) гидроксил- 
амином образуется комплексный катион Тс(П): 

[ТсС1 6 ] 2 + 4ЫН 2 ОН + 5ІЧІН 3 = [Тс(ЫН 2 ОН) 2 (ЫН 3 ) 3 ] 2+ + 6СР + ІЧ 2 Т + 2Н 2 0 + 2ІЧН 4 * 

Многие комплексные соединения технеция(П) и рения(ІІ) стабилизированы за 
счет образования кратных связей металл —металл. Так, при обработке иона [Тс 2 С1 8 ] 2 
тетрафтороборной кислотой НВР 4 в ацетонитриле выделен синий комплекс состава 
[Тс 2 (СН 3 СМ) ш ](ВР 4 ) 4 (рис. 5.22) с тройной связью Тс=Тс длиной 0,212 нм. Фосфино¬ 
вые лиганды способны стабилизировать низкие степени окисления путем делокализа¬ 
ции электронной плотности и ее переноса от металла на лиганды. Благодаря высокой 
электронной плотности между атомами металла эти комплексы участвуют в восста¬ 
новлении органических соединений, в реакциях окислительного присоединения. В твер¬ 
дом виде они медленно реагируют с кислородом, окисляясь вплоть до степени окис¬ 
ления +5 без изменений в координационной сфере*. 



ОТс О фс 

Рис. 5.22. Строение комплекса 
[Тс 2 (СН 3 СЫ)| 0 ] 4 ~ (атомы водорода не 
показаны) 


Соединения элементов в степени окисления +3 

Соединения марганца(Ш). Марганец в степени окисления +3 может быть 
стабилизирован в виде оксида и гидроксида, практически не растворимых в 
воде, а также в форме разнообразных комплексных соединений, устойчивость 
которых возрастает по мере увеличения силы лиганда. Большинство этих ком¬ 
плексов октаэдрические и высокоспиновые, независимо от входящих в их со- 

* Вгуап С., СоПоп КА. , йапіеК Ь. М. // Іпог§. СЬет. — 1995. — V. 34. — Р. 1875. 
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став лигандов, поэтому их эффективные магнитные моменты близки к чисто 
спиновому значению 4,90 м.Б. для четырех неспаренных электронов. 

Электронная конфигурация й 4 иона Мп 3+ приводит к ян-теллеровскому ис¬ 
кажению октаэдра, преимущественно за счет удлинения двух связей, распо¬ 
ложенных в транс -положении друг к другу. Все комплексы марганца(ІІІ) ла¬ 
бильные. 

Гексаакваион [Мп(Н 2 0) 6 ] 3+ образуется при анодном окислении солей 
марганца(ІІ), а также при восстановлении водных растворов перманганатов. 
По-видимому, он является интермедиатом во многих окислительно-восста¬ 
новительных превращениях, включая окисление иона Мп 2+ персульфатом. 
В твердом виде он охарактеризован в цезиймарганцевых квасцах состава 
[С8(Н 2 0) 6 ][Мп(Н 2 0) 6 ]($0 4 ) 2 , кораллово-красный цвет которых связывают с 
окраской этого иона*. Подобно другим трехзарядным катионам металлов пер¬ 
вого переходного ряда в водных растворах гексаакваион марганца(ІІІ) значи¬ 
тельно гидролизован: 

[Мп(Н 2 0) 6 ] 3+ + Н 2 0 <=» [Мп(Н 2 0) 5 0Н] 2+ + Н 3 0 + ; К= 0,93. 

Возможно, при этом образуются также полиядерные гидроксокомплексы. При по¬ 
пытке концентрирования растворы мутнеют вследствие выделения аморфного гидро¬ 
ксида переменного состава. Высказано предположение, что грязно-зеленый цвет рас¬ 
творов, образующихся при анодном окислении солей марганца, как раз и обусловлен 
окраской не гексаакваиона, а продуктов его гидролиза. 

Даже разбавленные водные растворы, содержащие акваионы [Мп(Н 2 0) 6 ] 3+ 
(Г(Мп 3+ /Мп 2 *) =1,51 В), неустойчивы вследствие окисления ими воды: 

4[Мп(Н 2 0) 6 ] 3+ + 2Н 2 0 = 4[Мп(Н 2 0) 6 ] 2+ + 4Н + + 0 2 

Параллельно с этим, как следует из диаграммы Фроста (см. рис. 5.2), воз¬ 
можно диспропорционирование: 

2[Мп(Н 2 0) 6 ] 3+ = [Мп(Н 2 0) 6 ] 2+ + МпОД + 4Н + + 4Н 2 0 

Гидроксид марганца(ПІ) образуется в виде бурого осадка переменного со¬ 
става при окислении гидроксида марганца(П) кислородом воздуха. Первона¬ 
чально образующийся продукт содержит атомы марганца в двух степенях окис¬ 
ления: +2 и +3 — и отвечает составу МпО* яН 2 0 (х = 1,35— 1,44), примерно 
соответствующему гидратированному гаусманниту**. При стоянии он превра¬ 
щается в форму оксогидроксида МпООН, известного в виде двух модифика¬ 
ций: ромбической (у-МпООН, манганит) и моноклинной (а-МпООН, гроу- 
тит) (рис. 5.23). 

В структуре манганита каждый атом марганца находится в центре октаэдра [Мп0 6 ]. 
Отдельные октаэдры объединены друг с другом в гофрированные слои, соединенные 
водородными связями, в которых участвуют только ОН-группы: —О—Н ••• О(Н)—. Та¬ 
кое же строение имеют бемиту-АЮОН и лепидокрокиту-РеООН. В структуре гроутита 
октаэдры [Мп0 6 ] соединены общими ребрами в двойные цепи, сочлененные отдель¬ 
ными вершинами в трехмерный каркас и дополнительно сшитые водородными связя- 


* В структуре квасцов ян-теллеровское искажение иона 1Мп(Н 2 0) 6 ] 3+ не обнаружено. 

** Чалый В.П. Гидроокиси металлов. — Киев: Наук, думка, 1972. — С. 34. 
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Рис. 5.23. Строение оксогидроксидов а-МпООН (а) и у-МпООН (б) 


ми. В отличие от структуры у-модификации здесь они образованы гидроксо- и оксо¬ 
группами: —0---Н—О. Аналогичное строение имеют диаспор а-АЮОН, монтрозеит 
а-ѴООН, гетит а-РеООН. Природный МпООН используют в качестве коричневого 
пигмента (умбра). 

Препаративный метод синтеза манганита состоит в окислении сульфата 
марганца(ІІ) 3%-м раствором пероксида водорода в аммиачной среде: 

2Мп80 4 + Н 2 0 2 + 41МН 3 + 2Н 2 0 = 2МпООНчІ + 2(МН 4 ) 2 $0 4 

В этой реакции окислителем выступает также кислород, образующийся при 
каталитическом разложении пероксида на частицах продукта. Осадок, отфильт¬ 
рованный и высушенный при 100 °С, имеет состав МпООН. 

Оксогидроксид марганца(Ш) амфотерен. При кипячении его со щелочами 
образуются красные растворы, из которых кристаллизуются гидроксоманга- 
наты(ІП), например № 3 [Мп(ОН) 6 ] • 2,5Н 2 0 и № 4 [Мп(ОН) 7 ] • 5Н 2 0, Ва 2 [Мп(ОН) 7 ] 
и Ва[Мп(ОН) 5 ]. 

В твердой фазе получены соединения состава №Мп0 2 , № 4 Мп 2 0 5 , Са 2 Мп 2 0 5 , 
Са 4 Мп 2 0 7 *, а гидротермальным синтезом — ВаМп 2 0 3 (0Н) 2 . 


Роеррітеіег К. Л, Ьеопотсі М. Е., Еопдо М. // Г 8о1іс1 Зіаіе С Нет. — 1982. — V. 44. — Р. 89. 
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При растворении МпООН на холоду в 70%-й серной кислоте образуется 
красный раствор, из которого могут быть выделены красные кристаллы кис¬ 
лого сульфата Мп 2 (80 4 ) 3 -Н 2 80 4 8Н 2 0*', на самом деле представляющие со¬ 
бой анионный комплекс (Н 5 0 2 ) + [Мп(80 4 ) 2 (Н 2 0) 2 ]~. Перекристаллизация из кон¬ 
центрированной серной кислоты, действующей в качестве водоотнимающего 
агента, приводит к гигроскопичным темно-зеленым игольчатым кристаллам 
среднего сульфата Мп 2 ($0 4 ) 3 неизвестного строения. Он представляет собой 
ковалентное соединение, растворимое в серной кислоте, но гидролизующе¬ 
еся при разбавлении этого раствора водой* 2 . При контролируемом гидролизе 
может быть получен основный сульфат Мп(0Н)80 4 (Н 2 0) 2 * 3 . 

Наиболее распространенным методом получения солей марганца(ІІІ) слу¬ 
жат окислительно-восстановительные превращения. Так, сульфат марганца(ІІІ) 
синтезируют анодным окислением горячего раствора сульфата марганца(ІІ) в 
серной кислоте: 


2Мп80 4 + Н 2 80 4 ЭЛ,Т0К > Мп 2 (80 4 ) 3 + Н 2 Т 
или восстановлением перманганата калия серной кислотой: 

2КМп0 4 + 4Н 2 80 4 = Мп 2 ($0 4 ) 3 + К 2 80 4 + 20 2 Т + 4Н 2 0 

Если тонко измельченный порошок КМп0 4 обработать ледяной уксусной 
кислотой, постепенно происходит его восстановление, ускоряющееся при 
нагревании. При температуре кипения интенсивно выделяется С0 2 . Если обра¬ 
зовавшийся красно-коричневый раствор смешать с концентрированной сер¬ 
ной кислотой до растворения осадка и прокипятить, то при охлаждении из 
него выпадают красные кристаллы квасцов: 

2КМп0 4 + СН 3 СООН + 4Н 2 80 4 + 18Н 2 0 = 2КМп(80 4 ) 2 - 12Н 2 0 I + 2С0 2 Т 

В присутствии воды квасцы нацело гидролизуются, превращаясь в оксо- 
гидроксид марганца(ІІІ), а при температуре выше О °С разрушаются. Устойчи¬ 
вость квасцов возрастает с увеличением размера катиона щелочного металла, 
но даже цезиевые квасцы разлагаются при температуре чуть выше комнатной. 

Нитрат марганца(ПІ) в чистом виде не выделен, однако известны его аддукты с 
азотдонорными лигандами, например Мп(Ы0 3 ) 3 (рЬеп) и анионный нитрониевый 
комплекс (Ы0 2 ) + [Мп(Ы0 3 ) 4 ]д Синтезировано большое число фосфатов марганца(ПІ), 
например серо-зеленый МпР0 4 Н 2 0, красно-фиолетовый Мп(Р0 3 ) 3 * 4 , красный рас¬ 
творимый в воде №Мп(НР0 4 ) 2 и разнообразные фиолетовые пирофосфаты, образую¬ 
щиеся в окислительном пламени при получении фосфатных перлов с солями мар- 
ганца(ІІ): 

2№ІЧІН 4 НР0 4 + Мп(ІЧ0 3 ) 2 = №МпР 2 0 7 + 2ІЧІН 3 + №ІЧЮ 3 + ІЧЮ 2 + 2Н г О 

Ранее они использовались в качестве пигментов. Доказано, что при действии окис¬ 
лителей (КМп0 4 , ЬШ0 3 ) на раствор соли марганца(П) в присутствии избытка пиро¬ 
фосфат-ионов образуются фиолетовые растворы, в которых в умеренно кислой среде 
доминирует комплекс [Мп(Н 2 Р 2 0 7 ) 3 ]У 

*' С§ап§ Г. М., .кт^еп М., 8сНтіЦ й. // Асіа Сгузі. С. — 1983. — V. 39. — Р. 1497. 

* 2 Ѵіпсепа.В., СИаіщ Н. В., ГаВіп% К. еГаІ. Ц]. Агпег. СЬет. 8ос. — 1987. — V. 109. — Р. 5703. 

* 3 МегеіГег К. // Асіа Сгузі. В. — 1979. — V. 35. — Р. 579. 

* 4 Варей-ВеисНег М. //Асіа Сгузі. В. — 1978. — V. 34. — Р. 1443. 
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Оксалат марганца(ІІІ) существует только в форме комплексных соедине¬ 
ний. Исходный комплекс готовят іп зіги, восстанавливая перманганат избыт¬ 
ком щавелевой кислоты и добавляя поташ как дополнительный источник ионов 
калия: 

КМп0 4 + 5Н 2 С 2 0 4 + К 2 С0 3 = К 3 [Мп(С 2 0 4 )з] + 5С0 2 Т+ 5Н 2 0 

Согласно другому методу синтеза оксогидроксид марганца(Ш) растворяют в рас¬ 
творе, содержащем щавелевую кислоту и оксалат калия*: 

2МпООН + ЗН 2 С 2 0 4 + ЗК 2 С 2 0 4 = 2К 3 [Мп(С 2 0 4 ) 3 ] + 4Н 2 0 

Выделяющиеся при охлаждении красно-фиолетовые кристаллы К 3 [Мп(С 2 0 4 ) 3 ] • ЗН 2 0 
настолько чувствительны к свету, что все работы с ними, включая синтез, следует 
проводить в темноте. На свету или при нагревании до 85 °С происходит внутримолеку¬ 
лярная окислительно-восстановительная реакция 

2К 3 [Мп(С 2 0 4 ) 3 ].2Н 2 0-^и 2 К[Мп(С 2 0 4 ) 2 ] + К 2 С 2 0 4 + 2СО г + 4Н 2 0 

Образующаяся при этом соль выдерживает нагревание до 400 °С, а при более высо¬ 
кой температуре разлагается на МпО, К 2 С 2 0 4 , СО и СО,. 

Водные растворы /и/?ис-(оксалато)манганата(Ш) даже в отсутствие света становят¬ 
ся желтыми вследствие реакции замещения 

К 3 [Мп(С 2 0 4 ) 3 ] + 2Н 2 0 К[Мп(С 2 0 4 ) 2 (Н,0) 2 ] + К 2 С 2 0 4 

Ион [Мп(С 2 0 4 ) 2 (Н 2 0) 2 ]~ существует в виде двух изомеров: зеленого (цис-) и желто¬ 
го (транс-)**. В растворе преобладает транс- изомер, который может быть выделен в 
твердом виде. При длительном стоянии раствор темнеет, наблюдается выпадение осадка 
МпС 2 0 4 и выделение С0 2 . 

Ацетилацетонат марганца(Ш) Мп(асас) 3 получают взаимодействием ацетилацето- 
на с крепким водным раствором перманганата калия. Комплекс, выделяющийся в 
виде коричневого осадка, очищают сублимацией. Он построен из октаэдрических мо¬ 
лекул. 

Темно-красный гексацианоманганат(Ш) К 3 [Мп(СЫ) 6 ] образуется при продувании 
воздуха через водный раствор соли марганца(П), в который добавлен избыток циани¬ 
стого калия, при окислении гексацианоманганата(П) перманганатом калия или при 
растворении карбоната марганца в водном растворе цианида под действием перокси¬ 
да водорода: 

2МпС0 3 + 12КСN + Н 2 0 2 = 2К 3 [Мп(СЫ) 6 ] + 2К 2 С0 3 + 2КОН 

Это вещество является редким примером низкоспинового комплекса марганца(Ш). 
Интересно, что в отличие от большинства других гексацианометаллатов он лабилен и 
поэтому легко разлагается водой до МпООН. При действии на гексацианокомплекс 
раствором хлорной кислоты выделяется осадок Мп(СІМ) 3 , который представляет со¬ 
бой гексацианоманганат(ІѴ) марганца(П) Мп"[Мп ІѴ (СЫ) 6 ]*** (рис. 5.24). Это служит 
еще одним доказательством неустойчивости соединений марганца(Ш) к диспропор¬ 
ционированию. В структуре этого соединения атомы марганца(ІѴ) и марганца(П) со¬ 
единены мостиковыми цианидными группами таким образом, что ион Мп 4+ (і\) ока¬ 
зывается в окружении атомов азота, а ион Мп 2+ (і\ к ) — атомов углерода. 


* ВкаПаскацее М. /V., СкаиВкигі М. К ., йиНа Ригкауазіка К. N. // Іпоге. СЬет — 1985 — V 24 — 
Р. 447. 

** Іегазол IV., МсАиІі//е С. А. // Соогсі. СЬет. Кеѵ. — 1972. — V. 7. — Р. 353. 

*** 7.іефг В.. МцеІ М„ ксккаПеп М, ВаЬеІ Л // 2. ІУаІигГогесІі. Теіі. В. — 1999. — Всі. 54. — 8. 870. 
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Для марганца(ІІІ) известны также многоядерные комплексы, в которых 
роль мостиковых лигандов выполняют атомы кислорода. Примером служит 
желто-коричневый биядерный цианокомплекс К 7 [Мп 2 О(СМ)і 0 ](СМ), образу¬ 
ющийся в качестве побочного продукта при получении гексацианоман- 
ганата(ІІІ)*. 

Основный ацетат марганца(ІІІ), долгое время считавшийся «дигидратом 
Мп(СН 3 СОО) 3 2Н 2 0», на самом деле представляет собой трехъядерный оксо- 
комплекс** [Мп 3 0(СН 3 С00) 6 (Н 2 0) 6 ] + (СН 3 С00)“, построенный аналогично 
оксоацетатам трехвалентных металлов: алюминия (см. т. 2, с. 100), ванадия (см. 
т. 3, кн. 1, с. 126), хрома (см. т. 3, кн. 1, с. 198). Коричневые с шелковистым 
блеском кристаллы этой соли получают окислением ацетата марганца(ІІ) пер¬ 
манганатом в ледяной уксусной кислоте: 

ЗКМп0 4 + 12Мп(СН 3 СОО) 2 + 14СН 3 СООН + 23Н 2 0 = 

= 5Мп 3 0(СН 3 С00) 7 (Н 2 0) 6 + ЗСН 3 СООК 

Безводная соль, образующаяся в виде коричневого порошка при взаимодействии 
нитрата марганца(ІІ) с уксусным ангидридом: 

6Мп(Ы0 3 ) 2 + 8(СН 3 С0) 2 0 + Н 2 0 = 

= 2Мп 3 0(СН 3 С00) 7 + 12ІМ0 2 + 3 / 2 0 2 + 2СН 3 СООН 

по-видимому, также содержит трехъядерные фрагменты [Мп 3 0(СН 3 С00) 6 (Н 2 0) 6 ] + , 
связанные друг с другом ацетатными мостиками. Оба вещества устойчивы при хране¬ 
нии в отсутствие влаги, но в воде необратимо гидролизуются. Их часто используют в 
лабораторной практике для синтеза других соединений марганца(ІІІ) по реакциям 
обмена. 


* 2іоІо Я. К, Яшп/опі Я. Н., Яожтап О. Я., Сгау Н. В. // Г Атег. С Кет. 8ос. — 1974. — V. 96. — 
Р. 7910. 


** Яа.ѵоп С. /.., ІѴИНеА. Н., ІѴіІІіх А. С., Мшгау К. 8. // і. СКет. 8ос. Оаііоп Тгапз. — 1974. — Р. 1793. 
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Рис. 5.25. Ацетат МП|20|2(СНзС00)| 6 (Н20) 4 : 
а — схема остова молекулы; б — пространственная структура 

Еще более сложное строение имеют карбоксилатные комплексы марганца со сме¬ 
шанными степенями окисления. Например, темно-красные кристаллы соединения 
МП| 20 12 (СНзС 00 )| 6 (Н 20 ) 4 , впервые полученные как примесь к «дигидрату» при ис¬ 
пользовании избытка перманганата калия*, можно представить в форме центрального 
куба [Мпі ѵ 0 4 ], построенного из четырех атомов марганпа(ІѴ) и четырех атомов кис¬ 
лорода, к которому присоединены 16 Ц 2 - МОСТИКОВЬІХ ацетатных групп и 12 р 3 -мости- 
ковых атомов кислорода. Из двенадцати атомов марганца четыре центральных имеют 
степень окисления +4, а восемь остальных +3 (рис. 5.25). Часть ионов Мп 3+ в структуре 
комплекса может быть замещена на ионы Ре 3+ до состава [Мп 8 Ре 4 0 1 2(СН 3 С00)| 6 (Н20) 4 ]. 
Благодаря обменному взаимодействию между атомами металла, входящими в состав 
молекулы, их магнитные моменты суммируются и действуют как единый «суперспин». 
Остов молекулы состоит только из атомов металла и кислорода, т.е. фактически пред¬ 
ставляет собой зародыш структуры оксида, рост которого был остановлен ацетатными 
группами. Неудивительно, что такие соединения представляют собой перспективные 
молекулярные магнитные материалы**. 

Все соединения марганца(ІІІ), особенно образованные лигандами слабого 
поля и хорошо растворимые в воде, являются сильными окислителями. Они 
окисляют сероводород до серы, выделяют иод из иодида калия: 

Мп 2 ($0 4 )з + 2КІ = 2Мп80 4 + І 2 + К 2 $0 4 

Только сильные окислители в щелочной среде переводят их в манганаты(ѴІ). 


* Воусі Р. О. \Ѵ., Ц (Л, Ѵіпсепі ./. В. еіаі. // і. Атег. СІіет. Зое. — 1988. — V. 110. — Р. 8537; МсКее V. // 
Асіѵ. Іпог§. СІіет. — 1994. — V. 40. — Р. 323; Регіерез В. Р., Віасктап А. С., Ни//тап У. С, СкгЫои С. // 
Іпогё. СНет. — 1991. — V. 30. — Р. 1665; Веззоіі К., Тзаі Н.-Е, Вскаке А. В. еіаі //1. Атег. СІіет. Зое. — 
1993. — V. 115. — Р. 1804. Для получения комплекса к раствору ацетата марганца(ІІ) в 60%-й 
СН 3 СООН добавляют КМп0 4 , медленно нагревают до 50 °С и оставляют на воздухе. Через 2 сут 
выпадают кристаллы. 

** Веззоіі К., ОаПехкі Д, Сапехкі А., №ѵак М.А. // N311136. — 1993. — V. 365. — Р. 141; КитЬег^ег Е. Л/., 
ВИак .У/, ВееВІе С. С. е( аі. // Іпог§. СІіет. — 2005. — V. 44. — Р. 2742. 
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Соединения технеция(ІІІ) и рения(ІІІ). 

Химия технеция и рения в низших степенях 
окисления сильно отличается от химии мар¬ 
ганца наличием большого числа соединений 
со связью металл —металл и практически 
полным отсутствием простых катионных 
форм. Гидратированные оксиды, по составу 
приближающиеся к дигидратам, получают 
гидролизом галогенидов в отсутствие кис¬ 
лорода воздуха. Гидратированный оксид 
рения(ІІІ) постепенно разлагает воду с вы¬ 
делением водорода, а при попытке обезво¬ 
живания диспропорционирует. 

Химия технеция(ІІІ) и рения(ІІІ) пред- 
® Ке (Э 5 О О ставлена в основном галогенидами и комп¬ 

лексными соединениями. Подобно марган- 
Рис. 5.26. Строение аниона цу эти металлы образуют октаэдрические 
[Ке 2 (50 4 ) 4 (Н 2 0) 2 ] 2 ' комплексы. Обычно их получают восстанов¬ 

лением пертехнетатов и перренатов. Наибо¬ 
лее устойчивы комплексы с л-акцепторными лигандами, например фосфинами. 

Исходным веществом для синтеза разнообразных комплексных соединений рения 
служит аддукт оксохлорида с трифенилфосфином (РРй 3 ), образующийся в виде жел¬ 
тых призматических кристаллов при кипячении рениевого ангидрида или перрената 
калия с соляной кислотой и трифенилфосфином в водно-спиртовом растворе: 

2ККе0 4 + 8НС1 + 6РРй 3 = 2КеОС1 3 (РРй 3 ) 2 + 2РРй 3 0 + 2КС1 + 4Н 2 0 

При взаимодействии его с первичными аминами образуются иминокомплексы, 
с фенилгидразоном — хелат, а с уксусным ангидридом — биядерный ацетат, постро¬ 
енный аналогично ацетату хрома(ІІ) Сг 2 (СН 3 С00) 4 (Н 2 0) 2 , но содержащий вместо 
воды координированные атомы хлора: 




Аналогичное строение имеет биядерный анион, обнаруженный в двойном сульфа¬ 
те рения(ІІІ)-аммония (МН4) 2 [Ке 2 ($0 4 )4(Н 2 0) 2 ] (рис. 5.26)*. Эта соль образуется при 
растворении димерного трихлоромоноформиаторената(ІІІ) аммония в Н 2 $0 4 . Димер- 


* Козьмин П.А ., Ларина Т. Б., Суражская М.Д. и др. // Коорд. химия. — 1980. — Т. 6. — С. 1264. 
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ные анионы содержат четверную связь Не—Не (0,2217 нм) и соединены мостиковыми 
сульфатными группами (Ке—О 0,202 нм). 

Некоторые комплексы способны сохранять состав и строение координационной 
сферы при окислительно-восстановительных превращениях. Это используют в синтезе. 
Например, роданотехнетаты(ІІІ) [Тс(14С$) 6 ] 3 ~ получают восстановлением [Тс(МС5) 6 ] 2 ~ 
гидразином. Кроме октаэдрических известны комплексы с другими координационны¬ 
ми числами: например, 7-координированный [М(С14) 7 ] 4 ~. 

Многие комплексы Тс(ІІІ) и Ке(ІІІ) легко окисляются до высших степеней окис¬ 
ления. Кластеры, подобные описанному выше ацетату рения(ІІІ), обладают повышен¬ 
ной устойчивостью благодаря кратной связи металл—металл. 


Соединения элементов в степени окисления +4 

Соединения марганца(ІѴ). Степень окисления +4 для марганца представлена 
сравнительно небольшим числом соединений, преимущественно комплекс¬ 
ных. Стабилизации Мп(ІѴ) способствуют сильноэлектроотрицательные анио¬ 
ны, такие как Р“, О 2 , полидентатные анионы, содержащие элементы в выс¬ 
ших степенях окисления (например, перйодаты), либо объемные изополи¬ 
анионы ванадия, ниобия, молибдена, вольфрама, образующие с марганцем 
гетерополисоединения. Наличие у марганца(ІѴ) трех (/-электронов (Мп +4 изо- 
электронен. Сг +3 ) обусловливает инертность его соединений, что приводит к 
их кинетической стабильности. По этой же причине синтез комплексов 
марганца(ІѴ) лишь в редких случаях удается провести по обменным реакци¬ 
ям; как правило, для этого требуются окислительно-восстановительные пре¬ 
вращения. Большинство комплексов октаэдрические и имеют чисто спиновый 
магнитный момент 3,87 м. Б., что соответствует трем неспаренным электронам. 

Наиболее устойчивое соединение марганца(ІѴ) — это диоксид Мп0 2 , опи¬ 
санный выше. Образуемые им гидраты, например Мп0 2 - '/ 2 Н 2 0, встречающийся 
в природе в виде минерала тодорокита, легко теряют воду и по причине хи¬ 
мической инертности не вступают в обменные реакции с кислотами и осно¬ 
ваниями. О его амфотерности можно судить косвенно по наличию как катион¬ 
ных, так и анионных форм. 

Ионы гексааквамарганца(ІѴ) [Мп(Н 2 0) 6 ] 4+ , подобно другим четырехзаряд¬ 
ным гексааквакатионам Зг/-металлов, в водных растворах неустойчивы вслед¬ 
ствие необратимого гидролиза и высокой окислительной активности. Однако 
об их окраске можно судить по другим соединениям, содержащим марганец(ІѴ) 
в октаэдрическом поле, образованном атомами кислорода. Примерами служат 
перйодат — продукт реакции сульфата марганца(ІІ) с подкисленным раство¬ 
ром тригидропериодата натрия: 

МпБ0 4 + 2№ 2 Н 3 І0 6 = №МпЮ 6 і + N 3)03 + № 2 Б0 4 + ЗН 2 0 

либо 9-молибдоманганат(ІѴ) аммония (МН 4 ) 6 МпМо 9 0 32 6Н 2 0, получаемый из 
гептамолибдата, перманганата калия и пероксида водорода (см. рис. 4.25, д)\ 

18(МН 4 ) 6 Мо 7 0 24 + 14КМп0 4 + 21Н 2 0 2 + 19Н 2 Б0 4 + 44Н 2 0 = 

= 14(14 Н 4 ) 6 (МпМо 9 0 32 ) 6Н 2 0 + 7К 2 80 4 + 210 2 Т + 12(І4Н 4 ) 2 Б0 4 

Оба эти вещества представляют собой оранжево-красные кристаллические 
порошки. 
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При взаимодействии свежеосажденно- 
го гидратированного диоксида марганца с 
горячей 75%-й йодноватой кислотой из 
образующегося темно-коричневого раство¬ 
ра выпадает красный осадок комплексной 
кислоты Н 2 Мп ІѴ (І0 3 ) 6 - 2Н 2 0. Получены ее 
соли М 2 Мп(Ю 3 ) 6 с щелочными металлами 
и аммонием* 1 . Известны и более сложные 
периодатные комплексы, например соста¬ 
ва № 7 Мп(НЮ 6 ) 2 (Н 2 Ю 6 )- 18Н 2 0* 2 . 

Во всех этих соединениях атом марган¬ 
ца расположен в центре правильного ок¬ 
таэдра [Мп0 6 ], образованного атомами 
кислорода йодат- или периодат-ионов, вы¬ 
ступающих в роли хелатирующих лигандов 
(рис. 5.27). 

Неорганические соли марганца(ІѴ) 
крайне неустойчивы и мало изучены. 
Так, сульфат марганца(ІѴ) Мп($0 4 ) 2 
выделяется в виде черных кристаллов 
из достаточно концентрированных сернокислых растворов сульфата мар- 
ганца(ІІ) при добавлении в них перманганата калия* 3 : 

ЗМп80 4 + 2КМп0 4 + 8Н 2 80 4 = 5Мп($0 4 ) 2 + К 2 $0 4 + 8Н 2 0 

Соль растворима в 70%-й серной кислоте с образованием темного раство¬ 
ра, но при разбавлении водой необратимо гидролизуется: 

Мп($0 4 ) 2 + 2Н 2 0 = Мп0 2 1 + 2Н 2 $0 4 

Фосфат марганца(ІѴ) известен только в виде комплексов [Мп(Р0 4 ) 2 ] 2 ~, существу¬ 
ющих при высоких концентрациях ортофосфорной кислоты. Любопытным исключени¬ 
ем является мало растворимый в воде селенит марганца(ІѴ) Мп($е0 3 ) 2 , оранжево-крас¬ 
ные кристаллы которого образуются с высоким выходом при взаимодействии диоксида 
Мп0 2 или перманганата калия с диоксидом селена в кипящей воде! Лишь при темпера¬ 
туре 400°С вещество разлагается на селенат марганца(ІІ) и селенистый ангидрид. 

Амфотерный характер гидратированного оксида марганца(ІѴ) проявляет¬ 
ся в способности образовывать оксо- и гидроксоанионы, называемые мангана- 
тами(ІѴ), или манганитами. Так, при сплавлении пиролюзита с оксидом каль¬ 
ция получены соединения СаМп0 3 , Са 2 Мп0 4 , Са 2 Мп 3 0 8 , Са 4 Мп 3 О, 0 * 4 (рис. 5.28). 
Практически во всех манганитах атом марганца находится в октаэдрическом 
окружении, исключение составляет манганит бария Ва 3 Мп0 5 , в структуре ко¬ 
торого присутствуют тетраэдры [Мп0 4 ]. При нагревании манганиты диспро- 
порционируют: 

500 °С 

2К 2 Мп0 3 -> К 3 Мп0 4 + КМп0 2 

*' Мележик А. В., Павлов В. Л. //Журн. неорган. химии. — 1975. — Т. 20. — С. 678. 

* 2 Ьеѵазоп Ж, Брісег М. /)., \ѴеЬзіег М. // Іпог§. СНет. — 1992. — V. 31. — Р. 2575. 

* 3 Руководство по препаративной неорганической химии / Под ред. Г. Брауэра. — М.: Изд-во 
иностр. лит., 1956. — С. 671. 

* 4 Роеррітеіег К. /?., іеопо\ѵісі М. Е., Всапіоп ./. С. е( аі. // і. 8о1ісІ Яіаіе СНет. — 1982. — V. 45. — 
Р. 71; 1985. -V. 58. - Р. 71. 
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Рис. 5.27. Строение аниона в комплексе 
№ 7 Мп(НЮ 6 ) 2 (Н 2 Ю 6 ) • 18Н 2 0 (атомы во¬ 
дорода не показаны) 




Рис. 5.28. Фазовая диаграмма системы СаО— Мп 2 0 3 при температуре выше 1 000 °С 


Гидроксоманганат(ІѴ)-ион трудно получить в растворе, но он известен в 
природном минерале журавските Са 3 [Мп(0Н) 6 ](С0з)($0 4 ) • 13Н 2 0 ярко-жел¬ 
того цвета. 

Многие комплексные соединения Мп(ІѴ) обладают сильными окислитель¬ 
ными свойствами. Это неудивительно, так как для более высоких степеней 
окисления марганца комплексы нехарактерны. 

Цианидный комплекс марганца(ІѴ) К 2 [Мп(СІМ) 6 ] желтого цвета образует¬ 
ся при окислении гексацианоманганата(ІІІ) хлористым нитрозилом в диме- 
тилформамиде. Он является сильным окислителем, не устойчивым в водном 
растворе. 

Некоторые двухзарядные катионы позволяют осадить комплексы ММп(СГѵ|) 6 
(М = 2п, Сб), построенные аналогично ферроцианидам. Ацетилацетонат 
марганца(ІѴ) известен только в форме неустойчивого катиона [Мп(асас) 3 ] + , 
образующегося при электрохимическом окислении /и/шс-(ацетилацетоната)мар- 
ганца(ІІІ) в ацетонитриле. 
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Пероксосоединения марганца(ІѴ) 

В низших степенях окисления марганец не образует пероксидных соедине¬ 
ний, однако пероксоманганаты(ІѴ) известны*. Они играют важную роль в про¬ 
цессе фотосинтеза, являясь интермедиатами при окислении воды марганец¬ 
содержащим олигопротеином, а затем распадаясь с выделением кислорода. 
Марганец присутствует в фотосистеме II, где поглощение излучения обеспечи¬ 
вает энергию для окисления воды, выделения С0 2 и переноса электронов в 
фотосистему I. Здесь осуществляется восстановление никотинамиддинуклеотид- 
фосфата. При этом окисление Мп(ІІ) до Мп(ІІІ) и Мп(ІѴ) протекает через 
образование гидроксо- и пероксокомплексов (рис. 5.29). Считается, что «окис¬ 
ляющие воду центры» фотосистемы II содержат по четыре атома марганца в 
виде плоских или кубановых кластеров, однако точное строение марганецсо¬ 
держащего олигопротеинового комплекса неизвестно. В последние годы внима¬ 
ние привлекают пероксокомплексы марганца со многими модельными соеди¬ 
нениями, имитирующими строение активных центров, а также с порфирина- 
ми и фталоцианинами**. 


* Раньше диоксид марганца ошибочно называли «перекисью марганца» по аналогии 
с пероксидом бария, имеющим такой же состав. Такое название можно встретить в ста¬ 
рой литературе. 

** ІѴеіфигсІІ К. // Ап§е\ѵ. СНет. ІпІ. ЕсІ. — 1989. — V. 28. — Р. 1153; Ѵаскшиіга V. К, 
Заиег К., Кіеіп М. Р. // СНет. Кеѵ. — 1996. — V. 96. — Р. 2927. 
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Рис. 5.29. Предполагаемый механизм окисления воды активным центром марга¬ 
нецсодержащего олигопротеинового комплекса (показан на модельном соеди¬ 
нении с лигандом 1,4,7-триметил-1,4,7-триазациклононаном) 
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Простейшие гтероксосоединения марганца изучены гораздо хуже, так как 
долгое время не являлись предметом исследований. При действии манганата(ѴІ) 
или соли марганца(П) на охлажденный раствор пероксида водорода в щелоч¬ 
ной среде осаждается коричневый кристаллический пероксоманганат(ІѴ) 
К 3 [Мп(0Н)(0 2 ) 3 ], строение которого неизвестно*. Имеются сообщения о полу¬ 
чении и других пероксокомплексов, например К 2 [Мп(Н 2 0)(0 2 ) 3 ], К 4 [Мп(0 2 ) 4 ]. 
Все они неустойчивы и быстро распадаются, выделяя кислород и превращаясь 
в диоксид марганца. Каталитическое действие соединений марганца на разло¬ 
жение пероксида водорода также, очевидно, связано с образованием неустой¬ 
чивых пероксидов. 


* 5сИоШег Я., КоІЬА. //Т.Кѵющ. А11§. СНет. — 1949. — ВО. 260. — 5. 231. 


Гетерополисоединения марганца(ІѴ) 

Благодаря электронной конфигурации с / 3 , не вызывающей искажения окта¬ 
эдрического поля, марганец(ІѴ), технеций(ІѴ) и рений(ІѴ) выступают в каче¬ 
стве гетероатомов в большом числе гетерополисоединений. Схема образования 
и взаимных переходов между разными типами гетерополиванадатоманганатов(ІѴ) 
изображена на рис. 5.30. Общий способ их синтеза заключается в обработке на¬ 
гретых смесей растворов КѴ0 3 и Мп$0 4 персульфатами щелочных металлов или 
аммония при различных рН. 

Выделены красные кристаллы гетерополиванадатоманганатов(ІѴ) трех ти¬ 
пов: 4-ванадатоманганаты(ІѴ) К 2 МпѴ 4 О п 4Н 2 0 и (МН 4 ),НМп 3 Ѵ І 2 0 39 -лН 2 0 
1 І-ванадатоманганаты(ІѴ) К 5 МпѴ п 0 32 лН 2 0 и Сх 4 5 Н 0 5 МпѴ, ,0 32 ■ 7Н,о’ 
ІЗ-ванадатоманганаты(ІѴ) К 7 МпѴ І 3 0 38 18Н 2 0 и Nа 7 МпV 13 0 38 ■ 29Н 2 0. Измене¬ 
ние соотношений реагентов и кислотности растворов приводит к взаимным 
переходам этих соединений (см. рис. 5.30). При подщелачивании гетерополиани¬ 
оны разрушаются. 

Продуктами взаимодействия ниобатов с ацетатом натрия и пероксидом во¬ 
дорода в щелочной среде являются гетерополи-12-ниобоманганаты(ІѴ). В соеди¬ 
нении №| 2 МпМЪ| 2 0 38 ■ 50Н 2 О анион [МпМЪ| 2 0 38 ] 12- построен из центрального 
октаэдра [Мп0 6 ], окруженного двумя группами [NЬ^О 19 ], составленными из 
октаэдров [МЪ0 6 ] (рис. 5.31). Среднее расстояние Мп—О (0,187 нм) точно такое 
же, как в перйодате ІМаМпІ0 6 . 



Мп0 7 , Ѵ0 3 


ОН - , і 
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і". ѴО^ 8 . 
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Рис. 5.30. Схема взаимных переходов гетерополиванадатоманганатов(ІѴ) 
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Рис. 5.31. Строение аниона [МпЫЬ| 2 0 38 ] 12 в ІМаігМпІМЪ^О^- 50Н 2 О 

При реакциях кипящих растворов парамолибдатов, паравольфраматов или 
мономерных вольфраматов с Мп$0 4 и окислителями (персульфатом или перо¬ 
ксидом водорода) образуются несколько типов гетерополисоединений, кислот 
или их солей. Свободная кислота Н 6 МпМо 9 0 32 известна только в растворе, од¬ 
нако выделены ее кристаллические соли с щелочными металлами, 9-молиб- 
доманганаты(ІѴ), например (МН 4 )бМпМо 9 0 32 - лН 2 0. При кипячении растворов 
ІМа 2 Мо0 4 и 1ЧІаМп0 4 с соляной кислотой образуется желтый раствор, из кото¬ 
рого введением избытка хлорида аммония осаждают желтые кристаллы 
12-молибдоманганата(ІѴ) (ЫН 4 ) 3 НМпМО| 2 О 40 . Аналогично получены 12-вольфра- 
моманганаты(ІѴ), например Ь^МпЗѴ^О^- 20Н 2 О. 

Описаны и другие типы гетерополисоединений, в частности пентавольфрамо- 
манганаты(ІѴ) № 6 Мп\Ѵ 5 02о- 18Н 2 0. 

При повышении рН растворов соединения полностью разрушаются с осаж¬ 
дением диоксида Мп0 2 и образованием растворимых молибдатов. 


Для марганца характерно образование полиядерных комплексов, в состав 
которых одновременно входят несколько атомов металла. Такие соединения 
обычно стабилизируют оксо- и ацетатными мостиками, а также ди- и поли¬ 
аминами. Простейший биядерный оксалатный комплекс получают аналогич¬ 
но трис - комплексу марганца(ІІІ), но при другом соотношении реагентов*: 

2КМп0 4 + 6Н 2 С 2 0 4 + К 2 С 2 0 4 = К4[Мп 2 0 2 (С 2 0 4 ) 4 ] + 6С0 2 Т + 6Н 2 0 

Выделяющиеся зеленые кристаллы тетрагидрата К 4 [Мп 2 0 2 (С 2 0 4 ) 4 ] ■ 4Н 2 0 
устойчивы при пониженной температуре в темноте в течение недели (рис. 5.32). 

Соединения технеция(ІѴ) и рения(ІѴ). Черно-коричневые гидратированные 
диоксиды технеция Тс0 2 -2Н 2 0 и рения К.е0 2 -2Н 2 0 осаждаются при восста¬ 
новлении водных растворов пертехнетатов и перренатов водородом в момент 
выделения, солями олова(ІІ) или электрическим током. Они не имеют посто¬ 
янного состава и в водных растворах не проявляют ярко выраженных кислот- 


* УоаИіпо К, Татіпа§а /., Кокізо М., ІІеНіго Т. // Виіі. СНет. Зое. Іарап. — 1974. — V. 47. — Р. 2787. 
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Фмп Ос О о 

Рис. 5.32. Строение аниона [Мп 2 0 2 (С 2 0 4 ) 4 ] 4 


но-оснбвных свойств. Дегидратацией в вакууме при температуре 250 —300 °С 
их переводят в диоксиды. Другим методом синтеза служит гидролиз хлоридных 
комплексов К 2 [ТсС1 6 ], К 2 [КеС1 6 ]: 

К 2 [ТсС1 6 ] + 4Н 2 0 = Тс0 2 2Н 2 ОІ + 2КС1 + 4НС1 

осуществляемый при кипячении в инертной атмосфере, а для диоксида ре¬ 
ния — также гидролиз высших хлоридов КеС1 4 и КеС1 5 : 

ЗКеС1 5 + 12Н 2 0 = 2КеО г 2Н 2 ОІ + НКе0 4 + 15НС1 

При обработке дигидрата Тс0 2 2Н 2 0 концентрированными растворами ще¬ 
лочей образуются оранжевые растворы, содержащие гидроксокомплексы 
[Тс(ОН) 6 ] 2 д 

Тс0 2 2Н 2 0 + 2КОН = К 2 [Тс(ОН) 6 ] 

Они легко окисляются в пертехнетаты пероксидом водорода, бромной во¬ 
дой, солями церия(ІѴ). Диоксид рения Ке0 2 устойчив к действию растворов 
щелочей, но при сплавлении в вакууме реагирует с ними. В продуктах реакции 
найдены коричневые рениты, например Ы 2 Ке0 3 *. Если сплавление проводить 
на воздухе, образуются перренаты. По сравнению с диоксидом марганца гид¬ 
ратированные оксиды технеция(ІѴ) и рения(ІѴ) гораздо более слабые окис¬ 
лители, о чем свидетельствует их взаимодействие с соляной кислотой, приво¬ 
дящее к хлоридным комплексам Н 2 [МС1 6 ] (см. подразд. 5.5). Восстановитель¬ 
ные свойства диоксидов технеция и рения выражены значительно сильнее, 
чем Мп0 2 : сильные окислители (НМ0 3 , КМп0 4 , Н 2 0 2 , НС10 3 ) переводят их 
в анионы технециевой и рениевой кислот: 

Мп0 4 + 4Н + + Ъ(Г -» Мп0 2 + 2Н 2 0; Е° = 1,70 В; 

Тс0 4 + 4Н + + Ъ(Г -> Тс0 2 + 2Н 2 0; Е° = 0,74 В; 

Ке0 4 + 4Н + + 3<г -> Ке0 2 + 2Н 2 0; Е° = 0,51 В. 


Саѵа Л. У., Запіого А., МигрНу Д IV. е( аі. // і. Зоіісі Зіаіе СЬет. — 1982. — V. 42._Р. 251. 
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Для химии технеция(ІѴ) и рения(ІѴ) 
практически не характерно наличие ка¬ 
тионных форм, поэтому простые соли 
этих металлов, несмотря на устойчи¬ 
вость этой степени окисления как к 
окислению, так и к восстановлению, 
неизвестны. Большинство изученных 
соединений представляют собой комп¬ 
лексы, например [КеС1 6 ] 2 ~, [Тс(МС8) 6 ] 2 “. 
В хелатах К.е 2 С1 4 (асас) 4 и К4[Ке 2 0 2 (С 2 0 4 ) 4 ] 
два атома металла соединены между со¬ 
бой двумя оксомостиками и связью ме¬ 
талл-металл (рис. 5.33)*. Поэтому здесь 
Рис. 5.33. Строение аниона расстояние Ке-Ке (0,236 нм) оказыва- 

[Ке 2 0 2 (С 2 0 4 ) 4 ] 4 “ ется короче, чем в металлическом ре¬ 

нии (0,274 нм). Комплексные соедине¬ 
ния рения, как правило, более устой¬ 
чивы к гидролизу, окислению, разложению, чем аналогичные соединения 
технеция. 



Дисульфид рения 

Дисульфид рения Ке$ 2 представляет собой черный порошок, устойчивый на 
воздухе, не растворимый в воде, растворах щелочей, сульфидов щелочных ме¬ 
таллов, соляной и серной кислотах. Он начинает образовываться из простых ве¬ 
ществ уже при комнатной температуре, но реакция завершается при нагревании 
до 1 000 °С. Из других способов синтеза дисульфида можно указать восстановле¬ 
ние высшего сульфида в токе водорода уже при комнатной температуре, сплав¬ 
ление перрената ККе0 4 с серой и содой, нагревание оксидов Ке0 3 или Ке0 2 с 
серой или в атмосфере Н 2 $. В структуре Ке§ 2 атомы металла расположены между 
плотно упакованными слоями из атомов серы (рис. 5.34)*. Дисульфид рения при 
комнатной температуре устойчив на воздухе, выше 300 °С сгорает, выделяя окси¬ 
ды рения и серы. Его нагревание до 1 000 °С без доступа воздуха приводит к обра¬ 
зованию металла, содержащего примесь серы. Такой же продукт образуется при 
восстановлении дисульфида водородом при 700 °С. Горячая азотная кислота окис¬ 
ляет Ке$ 2 до рениевой кислоты. Известен также дисульфид технеция, получен¬ 
ный из высшего сульфида нагреванием с серой при 1 000 °С, или термолизом. 


О 


Рис. 5.34. Строение дисульфида Ке$ 2 


* Миггау Н. Н„ КеІІу Я. Р„ СНіапеШ Я. Я.. Рау С. Я // Іпогц.СИет. - 1994. - V. 33. - Р. 4418. 



* Ц$ /. // Асіа Сгуй. В. — 1975. — V. 31. — Р. 1594. 
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Соединения элементов в степенях окисления +5, +6, +7 

Химия кислородных соединений элементов в высоких степенях окисления 
наиболее разнообразна у технеция и рения, а для марганца она представлена 
тетраоксоманганат-ионами Мп0 4 “, свойства которых зависят от степени окис¬ 
ления атома марганца. Манганаты(Ѵ) (К 3 Мп0 4 ) исторически называют гипо- 
манганатами, манганаты(ѴІ) (К 2 Мп0 4 ) — манганатами, а манганаты(ѴІІ) 
(КМп0 4 ) — перманганатами. Согласно диаграмме вольт-эквивалент — сте¬ 
пень окисления (см. рис. 5.2) и значениям стандартных электродных потенци¬ 
алов перманганаты устойчивы в кислых, нейтральных и слабощелочных сре¬ 
дах, а гипоманганаты и манганаты — в сильнощелочных. Это необходимо учи¬ 
тывать при их синтезе. Ионы Мп0 4 ~ представляют собой правильные тетраэд¬ 
ры со значительной долей ^-связывания, заключающегося в перекрывании 
заполненных /7-орбиталей атомов кислорода со сходными по симметрии 
^/-орбиталями марганца. Степень л-связывания, а следовательно, и кратность 
связи Мп О возрастают по мере повышения степени окисления марганца, 
что приводит к уменьшению длины связи Мп—О от 0,171 нм в Мп0 4 3 “ до 
0,166 нм в Мп0 4 и 0,163 нм в Мп0 4 . Яркая окраска оксоманганатов зависит 
от степени окисления: гипоманганаты — синие, манганаты — зеленые, пер¬ 
манганаты фиолетовые. Хотя в ионах Мп0 4 ~и Мп0 4 “ содержатся неспарен¬ 
ные электроны, окраска всех трех типов оксоманганатов обусловлена не й-й- 
переходами, а интенсивной полосой переноса заряда. Перманганаты щелоч¬ 
ных металлов изоморфны перхлоратам, манганаты — сульфатам и хроматам, 
а гипоманганаты — ортофосфатам и ванадатам. Эти соли можно использовать 
в качестве матриц для стабилизации неустойчивых ионов. 

Соединения марганца(Ѵ). Гипоманганаты присутствуют в продуктах высо¬ 
котемпературного термического разложения перманганатов или манганатов: 

500-850 °С 

ЗК 2 Мп0 4 -» 2К 3 Мп0 4 + Мп0 2 + 0 2 Т 

а также окисления пиролюзита кислородом в сильнощелочной среде: 

300 °с 

2Мп0 2 + 6КОН + '/ 2 0 2 -► 2К 3 Мп0 4 + ЗН 2 0 

Полученные таким образом соли представляют собой сине-зеленые кри¬ 
сталлические порошки, устойчивые только в отсутствие следов влаги из-за 
легкости диспропорционирования: 

2Мп0 4 + 2Н 2 0 = Мп0 4 “ + Мп0 2 + 40Н 

На сухом воздухе гипоманганаты выдерживают нагревание до 900 °С. В растворе их 
удается стабилизировать только на холоду и в сильногцелочной среде (константа ско¬ 
рости реакции диспропорционирования составляет 6,9 лДмольс) в 3 М растворе 
КОН и > ІО 4 лДмоль-с) при рН 12 и температуре 20°С). Например, гипоманганат 
К 3 Мп0 4 при температуре -15 °С растворяется в холодном 40%-м гидроксиде калия, 
образуя ярко-синий раствор, из которого могут быть выделены кристаллогидраты го¬ 
лубого цвета. Однако уже при 0°С эти растворы подвергаются диспропорционирова¬ 
нию. Небесно-голубые кристаллы соли № 3 Мп0 4 - 0,251МаОН • 12Н 2 0, синтез которой 
приведен во многих практических руководствах: 

2КМп0 4 + 21Ма 2 50 3 + 4№ОН = 2Ыа 3 Мп0 4 + № 2 $0 4 + К 2 $0 4 + 2Н 2 0 
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несмотря на частичную стабилизацию гидроксид-ионами, разлагаются в течение не¬ 
скольких часов. 

Неустойчивые голубые растворы, содержащие, по-видимому, гипоманганат-ионы 
в протонированной форме НМп0 4 ~, удается получить при восстановлении манганата 
калия в сильнощелочной среде (10 М КОН) пероксидом водорода или формиатом 
натрия*. При этом к охлажденному щелочному раствору манганата восстановитель надо 
добавлять по каплям. Удобным способом увидеть красивую ярко-голубую окраску ги- 
поманганата является восстановление перманганата в расплавленной щелочи. Этот 
способ, разработанный одним из авторов книги, до сих пор не описан в литературе, 
поэтому приводим методику эксперимента. В сухую пробирку помещают 8—10 гранул 
твердого гидроксида калия, добавляют к ним одну каплю раствора перманганата ка¬ 
лия и нагревают пробирку на пламени. Сначала расплав становится изумрудно-зеле¬ 
ным вследствие образования манганата, а при дальнейшем нагревании — ярко-голу¬ 
бым. При охлаждении он затвердевает, сохраняя окраску. Гипоманганат-ионы оказы¬ 
ваются стабилизированными в матрице твердой щелочи. 

Разложение безводных гипоманганатов протекает лишь при высоких температу¬ 
рах, и его направление зависит от природы катиона. Так, натриевая соль при темпера¬ 
туре выше 1 250 °С вследствие выделения летучего оксида натрия отщепляет кислород, 
превращаясь в МпО. Калийная соль при разложении дает оксоманганаты(ІІІ) или сме¬ 
шанную фазу К 2 Мп 4 0 7 8 , в которой марганец находится в двух степенях окисления. Во 
влажном воздухе при температуре 250 °С К 3 Мп0 4 окисляется: 

2К 3 Мп0 4 + '/А + Н 2 0 = 2К 2 Мп0 4 + 2КОН 

Оксоманганат(Ѵ) лития Іл 3 Мп0 4 , получаемый в токе кислорода по реакции 

120 “С 

1лМп0 4 + 2УОН-> Іл 3 Мп0 4 + Н 2 0 + %0 2 Т 

при мольном соотношении перманганата калия и гидроксида лития, взятого в форме 
моногидрата, 1,0: 3,1, термически менее устойчив, чем калийная и натриевая соли. 

Соединения марганца(ѴІ). Впервые манганаты(ѴІ) приготовил И. Глаубер в 
1659 г. при растворении пиролюзита в расплавленной селитре. Эти вещества 
представляют собой темно-зеленые, почти черные кристаллы, растворимые в 
растворах щелочей с образованием изумрудно-зеленых растворов. Магнитный 
момент составляет 1,78—1,84 м. Б., что соответствует одному неспаренному 
электрону сІК В нейтральных и слабокислых растворах манганаты легко диспро- 
порционируют: 

ЗК 2 Мп0 4 + 2Н 2 0 = 2КМп0 4 + Мп0 2 1 + 4КОН 

о чем судят по выпадению темно-коричневого осадка диоксида и появлению 
малинового окрашивания раствора. Для ускорения процесса обычно через рас¬ 
твор пропускают углекислый газ: 

ЗК 2 Мп0 4 + 2С0 2 = 2КМп0 4 + Мп0 2 1 + 2К 2 С0 3 
или добавляют соль аммония: 

ЗК 2 Мп0 4 + 41ЧН 4 С1 = 2КМп0 4 + Мп0 2 1 + 4^4Н 3 + 4КС1 + 2Н 2 0 

Среди манганатов наибольшее значение имеет калийная соль К 2 Мп0 4 , слу¬ 
жащая для производства перманганата КМп0 4 . Ее синтезируют окислением 


* ВшИ У. Д, ВіеШ В. Н. // Іпог 8 . СНет. - 1995. - V. 34. - Р. 5832; іее Д О., СНеп Т.//І. Атег. 
СНет. Зое. - 1989. - V. 111. - Р. 7535. 
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пиролюзита в присутствии кислорода в расплаве щелочи или в ее концентри¬ 
рованном растворе: 


Мп0 2 + 2КОН + '/ 2 0 2 1 К 2 Мп0 4 + Н 2 0 

В качестве окислителей используют также хлорат калия и нитрат калия или 
их смесь: 

ЗМп0 2 + 6 КОН + КС10 3 = ЗК 2 Мп0 4 + КС1 + ЗН 2 0 

Мп0 2 + 2КОН + КІМО 3 = К 2 Мп0 4 + КN0 2 + Н 2 0 

Окисление этими реагентами с заметной скоростью начинается при тем¬ 
пературе 170 °С. Продукт извлекают водой, и прозрачный раствор кристалли¬ 
зуют. При этом часть вещества теряется из-за диспропорционирования. 

Процесс протекает в несколько стадий. Сначала реакция не сопровождается изме¬ 
нением степени окисления марганца: 

Мп0 2 + 2КОН = К 2 Мп0 3 + Н 2 0 

Затем при расплавлении щелочи (380 °С) наступает быстрое окисление К 2 Мп0 3 : 

2К 2 Мп0 3 + 2КОН + '/ 2 0 2 = 2К 3 Мп0 4 + Н 2 0 

Для проведения следующей стадии требуется понижение температуры ввиду более 
низкой термической устойчивости манганата по сравнению с гипоманганатом: 

2К 3 Мп0 4 + Н 2 0 + '/ 2 0 2 = 2К 2 Мп0 4 + 2КОН 

Максимальный выход К 2 Мп0 4 достигается при температуре 190 —210 °С. Помимо 
манганита и гипоманганата в качестве промежуточных продуктов зафиксированы 
К 2 Мп 8 О і6 , К 2 Мп 4 0 8 и К 2 Мп 2 0 4 . При синтезе манганата из пиролюзита в жидкой фазе 
процесс проводят в 40%-м растворе КОН при температуре 150—160°С и давлении 
кислорода 100 атм. Продукт кристаллизуют и промывают 60%-м раствором гидроксида 
калия при температуре 100 °С. 

В электрохимическом методе синтеза пиролюзит используют в качестве анода. Ка¬ 
тодом служит железная трубка, электролиз проводят в 90%-м КОН при температуре 
200 С. На ряде производств анодному окислению подвергают металлический марга¬ 
нец без примеси железа, при этом образуется смесь перманганата и манганата с выхо¬ 
дом 80%. Повышая температуру процесса и концентрацию щелочи, удается увеличить 
количество манганата. 

В качестве окислителей при синтезе манганатов могут быть использованы 
пероксиды и азиды: 

Ва0 2 + Мп0 2 І ВаМп0 4 

4Мп0 2 + К1М 3 + 7КОН + Н 2 0 '= 4К 2 Мп0 4 + ЗІЧІН 3 Т 

В лабораторных условиях манганаты щелочных металлов удобно получать 
окислением воды перманганатом в сильнощелочном растворе. Для этого пер¬ 
манганат помещают в концентрированный раствор щелочи и нагревают: 

21МаМп0 4 + 21ЧІаОН = 21Ма 2 Мп0 4 + Н 2 0 + '/ 2 0 2 Т 
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В качестве восстановителя может быть использован амид калия в жидком 
аммиаке: 

6КМп0 4 + 6КІ4Н 2 = 6К 2 Мп0 4 + 414 Н 3 Т + N 3 ! 

Манганаты термически менее устойчивы, чем гипоманганаты: К 2 Мп0 4 раз¬ 
лагается при 600 °С, выделяя кислород. 

Для синтеза манганатов рубидия, цезия и бария используют обменные ре¬ 
акции: 

№ 2 Мп0 4 + Ва(ОН ) 2 = ВаМп0 4 1 + 2№ОН 

При увеличении степени окисления марганца термическая устойчивость 
оксоманганатов уменьшается, а их окислительное действие усиливается, что, 
например, следует из значений стандартных электродных потенциалов. Прак¬ 
тического значения манганаты и гипоманганаты не имеют, так как в водных 
растворах легко диспропорционируют, давая перманганат-ионы. 

Соединения марганца(VII). Малиново-фиолетовые растворы, содержащие 
перманганат-ионы Мп0 4 , также образуются при окислении солей марганца(П) 
оксидом свинца(ІѴ), висмутатом натрия, персульфатом аммония, йодной кис¬ 
лотой и другими сильными окислителями: 

2Мп(ІЧЮ 3 ) 2 + 5РЬ0 2 + 6НІЧІ0 3 = 2НМп0 4 + 5РЪ(І40 3 ) 2 + 2Н 2 0 
2Мп(М0 3 ) 2 + 5№ВЮ 3 + 16Ш40 3 = 2НМп0 4 + 5Ві(Г40 3 ) 3 + 5NаN0 3 + 7Н 2 0 
2Мп80 4 + 5(МН 4 ) 2 8 2 0 8 + 8Н 2 0 = 2НМп0 4 + 5(NН 4 ) 2 80 4 + 7Н 2 80 4 

Эти реакции проводят в кислой среде, так как в этих условиях перечислен¬ 
ные выше вещества в наибольшей степени проявляют окислительные свойства. 

Для проведения реакций соль марганца берут в недостатке, так как при избытке 
реагента происходит.его сопропорционирование с образующимся перманганатом. Та¬ 
ким образом, эти превращения не могут применяться для синтеза перманганатов, а 
служат лишь удобным аналитическим методом обнаружения ионов марганца(П). При 
использовании в качестве восстановителя персульфата требуется присутствие катали¬ 
затора — ионов А§ + . Механизм реакции до конца не изучен, однако известно, что 
лимитирующей стадией этого процесса является окисление персульфатом ионов се¬ 
ребра, возможно, в форме комплекса: 

8 2 0 8 2 + 2 А§ + = 2 А§ 2+ + 280 4 

которые и осуществляют последовательное окисление марганца(ІІ) до перманганата. 
Аналогично персульфату реагирует пероксофосфат Р 2 0 8 . 

Перманганаты лития, натрия, кальция и стронция сильно гигроскопичны и обра¬ 
зуют ряд кристаллогидратов, например иМп0 4 - ЗН 2 0, ЫаМп0 4 ЗН 2 0, ЫаМп0 4 - Н 2 0 
(рис. 5.35). 

Растворимость (число граммов безводной соли в 100 г воды) некоторых перманга¬ 
натов при температуре 20 °С составляет: 


1 лМп0 4 . 

. 32,5 

Са(Мп0 4 ) 2 .. 

. 334 

ЫаМп0 4 . 

. 59,0 

8г(Мп0 4 ) 2 . 

. 298 

КМп0 4 . 

. 6,4 

Ва(Мп0 4 ) 2 . 

.62,5* 

КЬМп0 4 . 

. 1,1 

1МН 4 Мп0 4 . 

. 7,4** 

С$Мп0 4 . 

. 0,23 

А§Мп0 4 . 

.0,92 


* При температуре 1ГС. 
** При температуре 15 °С. 
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Рис. 5.35. Фазовая диаграмма системы КаМгЮ 4 — Н 2 0 


Растворимость перманганатов щелочных металлов убывает с ростом размера кати¬ 
она, соль лития является исключением. 

Перманганат аммония начинает разлагаться уже при температуре 70 °С, а при уда¬ 
ре или нагревании до 110 °С взрывается*: 

2 ІЧН 4 МПО 4 = 2Мп0 2 + 4Н 2 0 + N 3 ? 

Перманганат рубидия при нагревании ведет себя так же, как калийная соль. Про¬ 
каливание гидрата перманганата кальция проходит через стадии отщепления кристал¬ 
лизационной воды и последующего разложения соли при 200 °С с общей потерей 
массы, соответствующей образованию шпинели СаМп 2 0 4 . Бариевая соль разлагается 
при 220 °С. 

Синтез перманганатов в лаборатории проводят окислением манганатов хлором, 
бромом или перйодатом в щелочной среде: 

2К 2 Мп0 4 + С1 2 = 2КМп0 4 + 2КС1 

Реакции протекают количественно. Из сильноконцентрированных растворов сразу 
выпадают кристаллы. Окисление манганатов в щелочных растворах ионами СЮ“ или 
НзІОб” включает диспропорционирование: 

2Мп0 4 2 “ = Мп0 4 3 - + Мп0 4 “ 
и окисление возникающего гипоманганата: 

Мп 0 4 3 + н 3 ю 6 2 - = Мп0 4 “ + ю 3 - + зон- 

Окисление озоном не находит практического применения: 

2К 2 Мп0 4 + 0 3 + Н 2 0 = 2КМп0 4 + 2КОН + 0 2 Т 


* Коіаі I., 8іаЬо Р„ КезіІегА. // ТНегшосНіш. Асіа. — 1999. — V. 338. — Р. 129. 
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К другим методам синтеза относят диспропорционирование манганатов и 
обменные реакции между солями: 

КМп0 4 + ІЧІН 4 СІ = МН 4 Мп0 4 *і + КС1 
А§Мп0 4 + №С1 = №Мп0 4 + А§С1І 

Таким же способом удается получить растворы марганцевой кислоты НМп0 4 : 
Ва(Мп0 4 ) 2 + Н 2 80 4 = Ва80 4 і + 2НМп0 4 
2КМп0 4 + Н 2 8 іР 6 = К 2 8 іР 6 і + 2НМп0 4 

Марганцевая кислота в чистом виде не получена. Она относится к сильным 
кислотам, поэтому перманганаты щелочных металлов практически не гидро¬ 
лизуются. Разбавленные свежеприготовленные водные растворы марганцевой 
кислоты можно нагревать до кипения без заметного разложения. Однако при 
длительном хранении они постепенно распадаются с осаждением Мп0 2 и 
выделением кислорода: 

4НМп0 4 = 4Мп0 2 І + 30 2 Т + 2Н 2 0 

Полное разложение 0,3 М раствора НМгЮ 4 при комнатной температуре происхо¬ 
дит за два месяца. Выпариванием получен насыщенный при температуре 18 °С раствор 
концентрацией 1,4 моль/л (17 г в 100 мл раствора). Растворением марганцевого ангид¬ 
рида в воде достигнуты концентрации кислоты до 20 %. При попытках выделения твердой 
кислоты вымораживанием растворов получены кристаллы (Н 3 0) 2 [Мп(Мп0 4 ) 6 ] • 11Н 2 0, 
в состав которых входят атомы марганца в разных степенях окисления: Мп(ІѴ) и 
Мп(ѴІІ)** *** . Темно-фиолетовые гигроскопичные кристаллы дигидрата НМп0 4 2Н 2 0, 
представляющие собой оксониевую соль [Н 5 0 2 ] + [Мп0 4 ]“, получены добавлением 0,3 М 
серной кислоты к 0,3 М раствору Ва(Мп0 4 ) 2 при температуре ниже 1 °С с последу¬ 
ющим удалением избытка воды и охлаждением смеси до -75 При комнатной 

температуре вещество разлагается в течение нескольких минут. 

Соли марганцевой кислоты — одни из важнейших неорганических окисли¬ 
телей, активные в твердой фазе и лабильные в растворе. С их помощью можно 
окислить многие органические и неорганические вещества. Такой широкий 
спектр действия объясняется сложным механизмом окисления, включающим 
несколько параллельных путей, хотя бы один из которых практически всегда 
оказывается возможным, а высокая скорость протекания процессов обуслов¬ 
лена низкой энергией активации — от 21 до 42 кДж/моль. Наиболее сильные 
окислительные свойства перманганат-ионы проявляют в кислотной среде, где 
они восстанавливаются до ионов Мп 2+ : 

Мп0 4 + 8 Н + + 5<? -> Мп 2+ + 4Н 2 0; Е° = 1,51 В (рН 0). 

В нейтральной и слабощелочной среде перманганат-ионы восстанавлива¬ 
ются до диоксида марганца, выпадающего из раствора в виде бурого осадка: 

Мп0 4 + 2Н 2 0 + Зе~ -э Мп0 2 + 40Н~; Е° = 1,15 В (рН 7). 


* Осаждается при охлаждении. 

** КгеЬз В., Наые К. Д // Апёехѵ. СНет. — 1974. — V. 86. — Р. 647. 

*** Ргщегіо N.А. // УАтег. СНет. 8ос. — 1969. — V. 91. — Р. 6200. 
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Рис. 5.36. Электронные спектры поглощения раствора перманганата калия (/) и про¬ 
дуктов его восстановления, включая промежуточные соединения: Мп0 4 ~ (2), Мп0 4 ~ ( 3 ), 
Мп0 2 ■ ар (коллоидный раствор) ( 4 ) — при температуре 20 °С (концентрация раствора 

0,2 ммоль/л) 

в сильнощелочной среде (рН > 12,5) образуются изумрудно-зеленые манга- 
нат-ионы, устойчивые при рН > 14: 

Мп0 4 - + *г -> Мп0 4 2 -; Е° = 0,56 В (рН 14). 

Хотя механизмы многих реакций с участием перманганат-ионов были предметом 
тщательного изучения, однозначного вывода о протекании процессов сделать не уда¬ 
ется. Механизм восстановления перманганат-ионов включает несколько стадий, пред¬ 
ставляющих собой одно- и двухэлектронные переносы. В качестве интермедиата в ще¬ 
лочной среде практически всегда удается зафиксировать гипоманганат-ионы, дающие 
сигналы в спектре электронного парамагнитного резонанса и характерный электрон¬ 
ный спектр (рис. 5.36). 

Приведем предполагаемый механизм реакции взаимодействия перманганата с суль¬ 
фитом при рН 9*. На первой стадии процесса протекают два параллельных внешне- 
сферных одноэлектронных переноса, приводящих к окислению сульфит-иона до суль¬ 
фата: 

Мп0 4 + -> Мп0 4 “ + 50 3 

Мп0 4 + 50 3 + 20Н~ -> Мп0 4 ~ + $0 4 “ + Н 2 0 

Образующийся манганат-ион является более слабым и более медленно действу¬ 
ющим окислителем, чем перманганат, поэтому он успевает претерпеть диспропорци¬ 
онирование, которое приводит к образованию гипоманганата: 

2Мп0 4 “—> Мп0 4 + Мп0 4 “ 

Гипоманганат в свою очередь также диспропорционирует на перманганат и диок¬ 
сид марганца, который сначала образует коллоидный раствор желтого цвета и лишь 
спустя некоторое время осаждается: 

ЗМп0 4 ~ + 4Н 2 0 -> 2 Мп0 2 ац + Мп0 4 + 80Н~ 

Мп0 2 ая Мп0 2 і 

Суммарное уравнение имеет вид 

2Мп0 4 + З80 3 + Н 2 0 -> 2Мп0 2 І + 350 4 2 ~ + 20Н“ 


* 8ітапс!і I. /., /аЛ/ Л/.,. 8аѵа$е С. Л., 8сНе11у2.А. /П. Агпег. СЬегп. 5ос. — 1985 — V 107 — Р 4220- 
1984. - V. 106. - Р. 6866. ' 
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Восстановление перманганатом сульфита в кислой среде протекает через интерме¬ 
диаты — соединения марганца(ІІІ). Их удалось стабилизировать в виде К 2 [МпР 3 80 4 ] и 
К 2 [МпР 5 ], вводя в раствор фторид-ионы*. 

С органическими веществами, например спиртами и олефинами, перманганат- 
ион взаимодействует по внутрисферному механизму через хелатный цикл, внутри 
которого и происходит двухэлектронный перенос. Дальнейший механизм определяет¬ 
ся значением рН раствора. В сильнощелочной среде манганат(Ѵ) достаточно устойчив 
к диспропорционированию, поэтому окисление происходит под действием другого 
перманганат-иона. В среднещелочных, нейтральных и кислотных растворах протекает 
диспропорционирование. Конечный продукт реакции — диол — образуется в резуль¬ 
тате гидролиза хелатного комплекса, а манганат-ионы, диспропорционируя, перехо¬ 
дят в диоксид марганца**. 
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К недостаткам перманганатов как окислителей следует отнести невозможность их 
использования в органических растворителях из-за низкой растворимости в малопо¬ 
лярной среде. Однако это удается преодолеть при использовании межфазного катали¬ 
за, например добавляя краун-эфиры (см. т. 2, с. 46). 

При действии на подкисленный раствор перманганата калия разных вос¬ 
становителей происходит его обесцвечивание: 

10Ре8О 4 + 2КМп0 4 + 8Н 2 80 4 = 5Ре 2 (80 4 ) 3 + 2Мп80 4 + К 2 80 4 + 8Н 2 0 
5Н 2 0 2 + 2КМп0 4 + ЗН 2 80 4 = 2Мп80 4 + 50 2 Т+ К 2 80 4 + 8Н 2 0 
5Н 2 С 2 0 4 + 2КМп0 4 + ЗН 2 80 4 - 2Мп80 4 + К 2 80 4 + ЮС0 2 Т+ 8Н 2 0 


* ВкаЧаскагууа С. // і. СНегп. 8ос. Оакоп Тгапв. — 1993. — Р. 4397. 

** Ьее Д О., Скеп Т.//І. Атег. СНет. 8ос. - 1989. — V. 111. — Р. 7534. 


318 



Реакция окисления пероксида водорода является колебательной и протекает с уча¬ 
стием свободных радикалов. В присутствии фосфорной кислоты реакция сопровожда¬ 
ется периодическими изменениями окраски от розовой до фиолетовой*. Взаимодей¬ 
ствие перманганата калия с щавелевой кислотой используется в титриметрии. Эта 
реакция может быть условно разделена на две стадии, различающиеся по скорости 
протекания и характеру процессов. 

На первой стадии происходит восстановление перманганат-иона до промежуточ¬ 
ного оксалатного комплекса марганца(ІІІ) предполагаемого состава [Мп(С 2 0 4 ) 3 ] 3 -: 


Мп0 4 + 4Мп 2+ +15С 2 0 4 “ + 8Н + = 5 [Мп(С 2 0 4 ) 3 ] 3 ~ + 4Н 2 0 

Интересно, что этот процесс осуществим с заметной скоростью лишь в присут¬ 
ствии ионов Мп 2+ , которые первоначально могут содержаться в небольшом количе¬ 
стве в виде примеси в перманганате, а впоследствии образуются на второй стадии 
процесса. Таким образом, скорость протекания первой стадии существенно возрастает 
по мере прохождения реакции за счет того, что один из продуктов реакции выступает 
в качестве реагента такие процессы называют автокаталитическими. Если перед 
началом реакции к и сходна у раствору перманганата калия добавить избыток фто¬ 
рид-ионов, связывающих ионы марганца(ІІ) во фторидный комплекс, то при добав¬ 
лении щавелевой кислоты обесцвечивание не наблюдается — реакция практически не 
протекает. 

Вторая стадия заключается в восстановлении комплекса марганца(ІІІ) и окисле¬ 
нии оксалата до углекислого газа: 

2Мп 3+ + С 2 0 4 2 - = 2Мп 2+ + 2С0 2 Т 

Однозначное объяснение этого процесса пока не получено. Известно, что разрыв 
связи С—С в оксалат-ионе, приводящий к образованию углекислого газа, происходит 
гомолитически, т. е. по радикальному механизму, однако состав образующихся ради¬ 
калов (ими могут быть -С 2 0 4 , *С0 2 ) точно не установлен**. 

Соединения технеция и рения в высоких степенях окисления. Для техне- 
ция(ѴІІ) и ренйя(ѴІІ) известны соединения, аналогичные соединениям мар¬ 
ганца, однако в отличие от перманганатов они являются слабыми окислителями. 
Большие атомные радиусы обусловливают существование оксоанионов с коор¬ 
динационными числами 5 и 6, напоминающих соответствующие перйодаты. 

При взаимодействии высших оксидов с водой образуются растворы техне¬ 
циевой НТс0 4 и рениевой НКе0 4 кислот. Препаративными методами синтеза 
служат также окисление металлов или диоксидов пероксидом водорода: 

2Тс0 2 + ЗН 2 0 2 - 2НТс0 4 + 2Н 2 0 

азотной кислотой: 


Ке + 7Н1ЧОз = НКе0 4 + ЗН 2 0 + 71Ч0 2 Т 

хлорной водой: 

2Ке0 2 + ЗС1 2 + 4Н 2 0 = 2НКе0 4 + 6НС1 


* Ыа%у А., Тгіепсіі /.. // ЫаШге. — 1986. — V. 320. — Р. 344. 

** Маісоіт ^. М., Ыоуех К.М. Ц 3. РНуз. СНет. — 1952. — V. 74. — Р. 2769; Роѵ/еіі К Т Оакіп Т. 
СапараікізиЬгатапіап N. //]. РНу5. Сііет. - 1989. - V. 93. - Р. 2718; Рітіепю V. , іаѵаЬге Л, Іеѵу С ’ 
Міскеаи У. С. // 3. РНу$. СНет. — 1995. — V. 99. — Р. 14365. 
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Перманганат калия 

Перманганат калия представляет собой фиолетово-черные блестящие гиг¬ 
роскопичные кристаллы, растворимые в воде с образованием ярко окрашенных 
малиновых растворов. Насыщенный раствор этой соли (растворимость в 100 г 
воды: 6,4 г при температуре 20 °С, 22,2 г при 60 °С; рис. 5.37) почти черного 
цвета. В кристаллическом перманганате КМп0 4 атомы марганца располагаются 
в правильных тетраэдрах [Мп0 4 ] с межатомными расстояниями Мп—О 0,162 — 
0,163 нм и углами О—Мп—О 108,9— 111,0°. Связи Мп—О ковалентные. Перман¬ 
ганат калия изоморфен перманганатам рубидия, цезия, аммония, а также пер¬ 
хлоратам калия и таллия(І), сульфатам бария и стронция, хромату бария, мета- 
периодату и тетрафтороборату калия. Интересно, что он не образует смешанных 
кристаллов с перманганатом натрия. Недавно получены кристаллы манганата- 
перманганата калия К 3 Мп 2 0 8 *. 

При нагревании перманганат разлагается с выделением кислорода: 

220 °С 

2КМп0 4 - > К 2 Мп0 4 + Мп0 2 + 0 2 Т 

Ход разложения представлен на рис. 5.38. Метод изучения изменения массы 
вещества при нагревании называют термогравиметрическим анализом, а пред¬ 
ставленную на рис. 5.38 кривую — дериватограммой. 

При температуре выше 100 °С перманганат калия восстанавливается водоро¬ 
дом: 

10КМпО 4 + 10Н 2 = 5К 2 Мп0 4 + 5Мп0 2 + 10Н 2 О 

Смеси КМп0 4 с серой, фосфором, мышьяком, сурьмой, порошками крем¬ 
ния, алюминия, титана при растирании или нагревании загораются, при со¬ 
прикосновении кристаллов перманганата с жидкой серой происходит взрыв. 
Смесь тонко измельченного порошка углерода с перманганатом может служить 
для зажигания. Все это свидетельствует о высокой окислительной активности 
перманганата. В водных растворах он легко окисляет сульфиты, сульфиды, иоди- 
ды, оксалаты и многие другие типичные восстановители, а также органические 
вещества, содержащие связи С=С, С=С, С—ОН, С=0. 

При растворении перманганата калия в олеуме образуется зеленый раствор: 

КМп0 4 + ЗН 2 $ 2 0 7 = К + + Мп0 3 + Н$0 4 + Н$ 3 О 10 + 2Н 2 $0 4 

из которого через 2 —3 ч выделяется кислород и выпадает Мп0 2 . Раствор КМп0 4 
в азотной кислоте имеет интенсивный красный цвет, и из него также постепен¬ 
но выпадает осадок диоксида. Этим пользуются для получения чистого пиролю¬ 
зита. При обработке перманганата калия фосфорной кислотой (95— 100%) вы¬ 
деляется Мп 2 0 7 . С безводной плавиковой НР и фторсульфоновой кислотой Н$0 3 Р 
перманганат дает зеленый раствор и пары зеленого цвета, из которых выделен 
зеленый Мп0 3 Р. Интересно, что перманганат калия не растворим в жидком 
хлороводороде, хотя газообразный НС1 или его водный раствор легко окисля¬ 
ются им до свободного хлора. 

При температуре 40 °С пентафторид иода взаимодействует с КМп0 4 как фто¬ 
рирующий агент: 

КМп0 4 + 1Р 5 = Мп0 3 Р + ЮР 3 + КР 


* НипіНоизе М. В. // .1. СНет. 8ос. РагаОау Тгапв. — 1992. — V. 88. — Р. 3071. 
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Потеря массы, 


Рис. 5.37. Кривая растворимости пер¬ 
манганата калия в воде (координаты 
эвтектики: [КМп0 4 ] = 2,91 мае. %; тем¬ 
пература -0,58 °С) и. 60 
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Содержание КМп0 4 , мае. % 

Перманганат калия катализирует термическое разложение хлората калия и 
перхлората аммония. Благодаря сильным окислительным свойствам он исполь¬ 
зуется как окислитель при очистке воды и воздуха, служит эффективным анти¬ 
септиком в фармакологии, реагентом в аналитической и органической химии. 


Начало 
разложения 
180 "С 


Максимальная 
скорость 
разложения 
260 °С 


Первая стадия: 2КМп0 4 -» К 2 Мп0 4 +Мп0 2 +0 2 


Вторая стадия: 

ЗК 2 Мп0 4 -» 2К 3 Мп0 4 + Мп0 2 + 0 2 
2Мп0 2 -» Мп 2 0 3 + У 2 0 2 


Третья стадия: 

2К 3 Мп0 4 -» К^Мп 2 0 6 + 0 2 
ЗМп 2 0 3 —> 2Мп 3 0 4 + у> 0 2 


600 800 1000 
Температура, °С 


200 1400 


Рис. 5.38. Кривая потери массы при разложении перманганата калия на воздухе 
(скорость нагревания 10 град/мин) 
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Перманганат калия синтезируют электролитическим окислением манганата 
К 2 Мп0 4 в щелочных растворах или анодным окислением марганца и его спла¬ 
вов: 

2К 2 Мп0 4 + 2Н 2 0 ЭЛ ' ™ 2КМп0 4 + 2КОН + Н 2 Т 

Для устранения катодного восстановления КМп0 4 процесс проводят с диа¬ 
фрагмой. Исходный раствор содержит 150 — 250 г/л К 2 Мп0 4 и 100 — 250 г/л КОН. 
В течение 10 —40 ч при температуре 30 — 65 °С окисляется 70 —95 % К 2 Мп0 4 . 

Анодное окисление ферромарганца протекает по уравнению 

Эл. ток , . 

Мп + ОН' + ЗН 2 0 -> Мп0 4 ~ + 7 / 2 Н 2 Т 

В процессе электролиза перманганат-ионы образуются на аноде. 

При использовании разбавленных растворов щелочи или поташа происхо¬ 
дит образование перманганата калия, тогда как при высоких концентрациях 
щелочи выделяется манганат К 2 Мп0 4 . При охлаждении раствора с рН 7,5 10, 

насыщенного при температуре 60 °С, выпадают кристаллы КМп0 4 размером 
до 4 мм. Всегда присутствующий в водных щелочных растворах перманганата 
диоксид марганца коагулируют введением до 1 % поверхностно-активного ве¬ 
щества и тем самым стабилизируют эти растворы. Аналитически чистый про¬ 
дукт получают двойной перекристаллизацией. 


Медленное испарение водного раствора технециевой кислоты приводит к темно¬ 
красным кристаллам состава НТс0 4 неизвестного строения. Из растворов рениевой 
кислоты выделены желтоватые кристаллы Ке 2 0 7 2Н 2 0 и НКе0 4 Н 2 0. Дигидрат пред¬ 
ставляет собой гидратированные молекулы рениевого ангидрида, состоящие из тетра¬ 
эдра [Ке0 4 ] и октаэдра | КеО ( ,|, соединенных общей вершиной*. Моногидрат Н Ке0 4 Н 2 0 
построен из тетраэдрических молекул НКе0 4 , между которыми находятся молекулы 
воды, удерживаемые системой водородных связей** (рис. 5.39). Кристаллы безводной 
кислоты НКе0 4 не получены. Молекулы НКе0 4 устойчивы в паре, при кипячении 
концентрироваиных растворов кислота частично улетучивается. 

Технециевая и рениевая кислоты подобно марганцевой представляют со¬ 
бой сильные одноосновные кислоты: их константы диссоциации в неводных 
растворителях (-9 < р К а < -8; НКе0 4 несколько сильнее НТс0 4 ) сравнимы с 
НВг; в разбавленных водных растворах они полностью диссоциированы. 

С активными металлами (М§, 7.п, Ре) кислоты реагируют с выделением 
водорода, а при взаимодействии с оксидами, гидроксидами, карбонатами 
образуют соли. Пертехнетаты и перренаты многих металлов устойчивы и вы¬ 
делены в кристаллическом виде. Известно несколько типов солей, образо¬ 
ванных тетраэдрическими анионами М0 4 (например, метаперренат натрия 
N 3 ^ 604 ), анионами МО|~ с формой тригональной бипирамиды или квадрат¬ 
ной пирамиды (мезоперренат натрия № 3 К.е0 5 ) и октаэдрическими анионами 
МО|" (ортоперренат натрия Ыа^КеО,-,), которые часто изоструктурны ортопе- 
риодатам. 


* Веуег Н., СІеітег О., КгеЪа В., ІѴа§пег О. // 2. Апогё- АИе. СЬет. — 1970. — ВО. 375. — 5. 87. 

** И %скек С., ЗѵоЬоВа /., Риеьа Н. // 2. Апог§. АНё- СНет. — 1993. — ВО. 619. — 5. 1679. 
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Мезо- и ортоформы солей подобно аналогичным перйодатам получают не 
из растворов, а сплавлением с оксидами металлов: 

1 000 °с 

Ва(Ке0 4 ) 2 + 4ВаС0 3 -> Ва 5 (Ке0 6 ) 2 + 4С0 2 

500 "С 

№Тс0 4 + № 2 0-» N03X005 

Спектры поглощения всех трех ионов М0 4 (М = Мп, Тс, Ке) сходны, так 
как обусловлены переходом электрона с орбиталей, локализованных на ато¬ 
мах кислорода, на орбитали металла. Интенсивная окраска растворов перман¬ 
ганата вызвана тем, что полоса переноса заряда частично попадает в видимую 
область спектра, а у пертехнетата и перрената она полностью находится в 
ультрафиолетовой области, поэтому они бесцветны. Интересно, что полоса 
поглощения пертехнетат-иона располагается очень близко к краю видимой 
области. Поэтому даже небольшие искажения тетраэдрического иона Тс0 4 , 
которые неизбежно существуют при тесном взаимодействии ионов в кристал¬ 
лической решетке или концентрированном растворе, приводят к тому, что 
край полосы захватывает фиолетовую часть видимой области, этим и объяс¬ 
няется красный цвет кристаллической кислоты НТс0 4 и красно-коричневая 
окраска некоторых ее солей (рис. 5.40). 

В отличие от иона перманганата пертехнетаты и перренаты устойчивы в 
щелочных растворах и характеризуются слабыми окислительными свойствами. 
Так, при действии на их подкисленные растворы сероводорода выпадают чер¬ 
ные осадки высших сульфидов: 

2№Ке0 4 + Н 2 80 4 + 7Н 2 8 = Ке 2 8 7 і + N 33804 + 8Н,0 

Для препаративного получения сульфидов вместо сероводорода удобно использо¬ 
вать тиосульфат натрия № 2 5 2 0 3 : 

2ККе0 4 + 7№ 2 5 2 0з + Н 2 50 4 = Ке 2 5 7 і + 7Иа 2 80 4 + К 2 50 4 + Н 2 0 

Гептасульфиды плохо растворимы не только в воде, но и в щелочах и неокисля- 
ющих кислотах. Азотная кислота переводит их в технециевую и рениевую кислоты. При 
нагревании на воздухе сульфиды сгорают: 

2Ке 2 5 7 + 210 2 = 2Ке 2 0 7 + 1450 2 
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при нагревании в вакууме термически диссоциируют на дисульфид М8 2 и серу. Водо¬ 
род при температуре 1 100 °С восстанавливает сульфиды до металла. При взаимодей¬ 
ствии сульфида рения(ѴІІ) с сульфидами щелочных металлов образуются тиоперре- 
наты, например ИэНеЯ,. С алкенами и алкинами они дают продукты присоединения. 
Смешанные тиооксосоли примерного состава НаК.е0 3 8 обусловливают желтое окра¬ 
шивание нейтрального или щелочного раствора перрената при пропускании через 
него сероводорода. 

Окислительные свойства пертехнетатов и перренатов в водных растворах 
проявляются лишь в кислой среде под действием сильных восстановителей, 
например иодидов, солей олова(ІІ), титана(ІІІ), гипофосфитов: 

2ККе0 4 + 6КІ + 16НС1 = 2К 2 [КеС1 6 ] + 4КС1 + 31 2 + 8Н 2 0 
2МН 4 Ке0 4 + 2ІМН 4 С1 + 10НСГ+ ЗН 3 Р0 2 = 2(МН 4 ) 2 [КеС1 6 ] + ЗН 3 Р0 3 + 5Н 2 0 
2НКе0 4 + 28НС1 + 78пС1 2 = 2Ке + 7Н 2 [8пС1 6 ] + 8Н 2 0 

Получены пертехнетаты щелочных, щелочноземельных и редкоземельных метал¬ 
лов, аммония, таллия(І) и серебра(І). Белый пертехнетат калия КТс0 4 выделяется в 
виде бесцветных кристаллов при взаимодействии пертехнетата аммония с едким кали, 
он плавится при температуре 540 °С и возгоняется без разложения около 1 000 °С. При 
нагревании в водороде КТс0 4 восстанавливается до металла, с монооксидом углерода 
образует карбонил Тс 2 (СО) 10 . Взаимодействием его водных растворов с сильными вос¬ 
становителями (8п 2+ , С г 2 *) в присутствии лигандов получают комплексные соедине¬ 
ния технеция(ІѴ). 
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Среди пертехнетатов наиболее важен пертехнетат аммония МН 4 Тс0 4 — исходное 
. соединение для получения всех остальных производных технеция. Он не гигроскопи¬ 
чен, в вакууме при температуре 500 С разлагается до Тс02. Очень чистое соединение 
может быть возогнано без разложения. Растворение Г^Н 4 Тс0 4 в жидком фтороводороде 
приводит к оксофториду Тс0 3 Р. Растворимость пертехнетатов щелочных металлов в 
воде понижается с ростом размера катиона (растворимость СаТс0 4 при температуре 
20 С составляет 0,412 г в 100 г раствора); наименее растворим пертехнетат таллия(І) 
(0,072 г в 100 г раствора). Пертехнетаты в отличие от перренатов обладают сильными 
антикоррозионными свойствами даже при весьма небольших концентрациях (ІО -5 М) 
в растворах. Механизм ингибирования коррозии включает обратимую адсорбцию ионов 
на дефектах поверхности и связан с окислительно-восстановительными свойствами 
пары Тс0 4 —Тс0 2 . 

Перренаты щелочных металлов, аммония, таллия(І) и серебра(І) устойчивых гид¬ 
ратов не образуют. Растворимость в воде солей калия и аммония характеризуется силь¬ 
ной температурной зависимостью (в интервале температуры от 0 до 50 °С раствори¬ 
мость ККе0 4 возрастает в 9 раз, а 1ЧН 4 К.е0 4 — в 5 раз), это позволяет очищать их 
методом перекристаллизации. Как и у пертехнетатов, наименее растворимо соедине¬ 
ние таллия(І) Т1Ке0 4 (0,113 г в 100 г раствора). Перренат калия плавится без разложе¬ 
ния при температуре 555 С. Перренат аммония при 200 °С на воздухе разлагается с 
частичным испарением летучего оксида Ке 2 0 7 и выделением черного диоксида Ке0 2 . 
Его распад в инертной атмосфере сопровождается образованием исключительно ди¬ 
оксида. Водородом перренат аммония восстанавливается до металла. 

Мезопертехнетаты и перренаты щелочных металлов — вещества оранжево-корич¬ 
невого цвета. Они характеризуются высокой гигроскопичностью и сравнительно низ¬ 
кой термической устойчивостью, часто они изоструктурны аналогичным соединени¬ 
ям иода. 

При сопропорционировании пертехнетатов и перренатов с металлами или диокси¬ 
дами получены соединения в степени окисления +5: 

500 °С 

2Тс0 2 + Ыа 2 0 + ЫаТс0 4 -> ЗЫаТс0 3 

5ЫТс0 4 + 2Тс + 8і_і 2 0 = 7Ы 3 Тс0 4 

При температуре 1 000 °С они диспропорционируют: 

1 Ш 3 Тс0 4 = 8Ы 4 Тс0 5 + 2Тс + УТс0 4 

Химия комплексных соединений технеция и рения в высшей степени окисления 
ограничена всего несколькими соединениями. Выделен комплекс Н[Ке0 2 (50 4 ) 2 ] • ЗН 2 0, 
осаждающийся из концентрированных сернокислых растворов рениевой кислоты. До¬ 
статочно редко ион перрената выступает в качестве лиганда, например в катионе ура- 
нила [1Ю 2 Ке0 4 ] + . 

Для рения(Ѵ) известны комплексные соединения, например цианиды К 3 [Ке(СЫ) 8 ], 
К 3 [Ке0 2 (СЫ) 4 ], К 3 Ыа[Ке 2 0 3 (СЫ) 8 ]. Последний цианид представляет собой димер* со¬ 
става [(СЫ) 4 (0)Ке-0-Ке(0)(СЫ) 4 ] 4 -. 

Оксосоли технеция(ѴІ) подобно пертехнетатам существуют в мета- (Ьі 2 Тс0 4 ), мезо- 
(Ы 4 Тс0 5 ) и ортоформах (Ьі 6 Тс0 6 ). Фиолетово-синий технетат К 2 Тс0 4 получают вос¬ 
становлением раствора пертехнетата КТс0 4 на ртутном катоде. Мезо- и ортоформы 
образуются при твердофазных реакциях, аналогичных синтезу технетатов(Ѵ): 

6ЫТс0 4 + Тс + 1 Ш 2 0 = 7Ы 4 Тс0 5 

6ЫТс0 4 + Тс + 18іл 2 0 = 7Ы 6 Тс0 6 


* Ьитте Р. О., Тигреіпеп II., Зіахіска 2. // Асіа Сгухі. С. — 1991. — V. 47. — Р. 501 
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Гибридные комплексы технеция и рения 

Среди металлов седьмой группы лишь марганец образует бинарные соеди¬ 
нения с водородом, они имеют переменный состав и мало изучены. Весьма 
интересные и необычные вещества представляют собой ионные гидриды техне¬ 
ция и рения, содержащие атомы металла в высшей степени окисления. Они не 
имеют аналогов в химии других элементов. Бесцветные диамагнитные кристал¬ 
лы нонагидридорената(ѴІІ) натрия № 2 [КеН 9 ] получают восстановлением пер- 
рената металлическим натрием в этаноле без доступа воздуха: 

№Ке0 4 + 18ТЧа + 13С 2 Н 5 ОН = № 2 [КеН 9 ] + 4№ОН + 13С 2 Н 5 ОТЧа 

Это вещество растворимо в воде, но устойчиво в растворе лишь в присут¬ 
ствии щелочи. 

Строение комплексного иона [КеН 9 ] 2 ~ соответствует тригональной призме с 
тремя атомами водорода над каждой прямоугольной гранью (рис. 5.41, а). Рас¬ 
стояния между атомами рения и атомами водорода в вершинах призмы равны 
0,168 нм. Несмотря на два типа атомов водорода в вершинах призмы и над ее 
гранями, в спектре протонного магнитного резонанса присутствует только один 
сигнал, показывающий равноценность всех атомов водорода и обусловленный 
их быстрым обменом между разными позициями. Связи Ке—Н в гидридных 
комплексах ковалентные, так как образуются в результате перекрывания запол¬ 
ненных орбиталей гидрид-иона с вакантными с?-орбиталями рения. 

При восстановлении перрената калия, меченного радиоактивным изотопом 
"Тс, раствором металлического калия в этилендиамине было замечено, что 
весь введенный радионуклид оказывается сосредоточенным в осадке комплекс¬ 
ного гидрида К 2 [КеН 9 ]. На основании этого было сделано заключение о суще¬ 
ствовании аналогичного соединения у технеция. Позже его получили из пертех¬ 
нетата аммония по методике, разработанной для рениевого комплекса. Связь 
Тс—Н слабее связи Ке— Н, что соответствует большей реакционной способно¬ 
сти технециевого соединения и увеличению стабильности высших степеней окис¬ 
ления при переходе вниз по группе. Благодаря наличию водорода в степени 
окисления -1 гидридные комплексы технеция и рения являются восстановите - 


В воде эти соединения неустойчивы вследствие диспропорционирования: 

ЗТсО^ + 2Н 2 0 = 2Тс0 4 + Тс0 2 і + 40Н~ 

В отличие от марганца и технеция для рения выделена ренистая кислота Н 2 Ке0 4 и 
ее соли — ренаты. Они образуются при взаимодействии триоксида рения с концент¬ 
рированными растворами щелочей. Зеленая окраска этих растворов вызвана анионами 
Ке0 4 “. Ренаты щелочных металлов при растворении в воде диспропорционируют: 

ЗК 2 Ке0 4 + 2Н 2 0 = 2ККе0 4 + Ке0 2 і + 4КОН 

Гидрат триоксида рения — ренистая кислота Н 2 Ке0 4 — образуется в виде черного 
аморфного порошка при окислении рения кислородом в присутствии паров воды. Она 
не растворима в воде, слабо растворима в растворах кислот, с горячими растворами 
щелочей дает ренаты. Азотная кислота, пероксид водорода и другие окислители пере¬ 
водят ренистую кислоту в рениевую. 

Орторенаты(ѴІ) получают твердофазными реакциями: 

ЗСа(Ке0 4 ) 2 + Ке + 18СаО = 7Са 3 Ке0 6 

Кристаллические структуры ренатов неизвестны. 
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Рис. 5.41. Строение гидридных комплексов рения: 

о - [КеН,] 2 -; б - димер Н 6 Ке 2 (д-Н) 3 (РРЬ 2 СН 2 ) 3 С(СН 3 ) (для молекулы фосфина показа 

ны только атомы фосфора) 


лями, причем у К 2 [ТсН 9 ] эти свойства проявляются сильнее — он восстанавли¬ 
вает нитрат таллия сразу до металла без образования белого осадка соединения 
таллия(І), наблюдаемого при использовании К 2 КеН 9 . Помимо чисто гидридных 
комплексов синтезированы гидриды со смешанными анионами, например с 
замещенными фосфинами КеН 7 РК 3 , а также биядерные кластеры, в которых 
фрагмент КеРК 3 соединен с ионом [КеН 9 ] 2 ~ через три мостиковых гидрида и 
посредством тройной связи Ке=Ке (рис. 5.41, б)*. 

Известны также комплексные гидриды рения в степени окисления +3 на¬ 
пример гексагидридоренат(Ш) калия К 3 [КеН 6 ]**. 


^АЬгакатз 5. С, Сіп5Ьег§ А.Р., Коеіііе Т.Р. еі аі. // Іпог§. Сііет.— 1986 —V 25 _Р 2500 

** Вгощег Ж, Афгтапп С., 8сМШегН. // 2. Апощ. АІ1 е . Сііет. - 1998. - Всі. 624. - 8. 497. 


5.7. ГАЛОГЕНИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ СЕДЬМОЙ ГРУППЫ 

Перед описанием свойств сформулируем важнейшие особенности химии 
галогенидов. По мере увеличения степени окисления элемента возрастает ко¬ 
валентный характер соединений, что проявляется в усилении гидролиза, по¬ 
нижении температур плавления. Это приводит также к росту окислительной 
активности атомов металла, в том числе во внутримолекулярных окислитель¬ 
но-восстановительных реакциях, что обусловливает понижение термической 
устойчивости галогенидов, например в ряду МпС1 2 —МпС1 3 — МпС1 4 . Для пе¬ 
реходных металлов характерно образование комплексов, в том числе и галоге- 
нидных, которые часто оказываются более устойчивыми, чем бинарные гало¬ 
гениды. Окислительная активность галогенидов убывает вниз по группе, что 
согласуется с общим характером изменения устойчивости степени окисления 
в седьмой группе. В целом при переходе от марганца к технецию и рению 
понижается устойчивость низших галогенидов и возрастает стабильность выс- 
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Таблица 5.5 

Галогениды металлов седьмой группы 


Степень 

окисления 

МпХ„ 

ТсХ„ 

КеХ„ 

+2 

МпР 2 , МпС1 2 , МпВг 2 , МпІ 2 

— 

— 

+3 

МпРз, МпС1 3 

— 

Ке 3 С1 9 , Ке 3 Вг 9 , Ке 3 І 9 

+4 

МпР 4 , МпС1 4 

ТсС1 4 

КеР 4 , КеС1 4 , КеВг 4 , КеІ 4 

+5 

— 

ТсР 5 

КеР 5 , КеС1 5 , КеВг 5 

+6 

— 

ТсР 6 

КеР 6 , КеС1 6 

+7 

— 

— 

КеР 7 


ших. Галогениды в степени окисления +2 известны только для марганца, а 
единственный гептагалогенид является фторидом рения КеР 7 (табл. 5.5). Выс¬ 
ший фторид технеция имеет формулу ТсР 6 , марганца — МпР 4 . Это отображает 
повышение устойчивости высших степеней окисления при переходе от мар¬ 
ганца к рению и одновременно ослабление способности марганца достигать 
высших степеней окисления по сравнению с соседним элементом хромом, 
который образует фториды СгР 5 и СгР 6 . 

Как видно из табл. 5.5, среди всех галогенидов наиболее многочисленны 
фториды, что объясняется значительной долей ионности связи М—X. Благо¬ 
даря этому они часто имеют структуру, отличную от других галогенидов. 

Галогениды марганца. Среди галогенидов марганца наиболее устойчивы со¬ 
единения со степенью окисления +2. Все они представляют собой бесцветные 
(в безводном виде) или бледно-розовые (кристаллогидраты) кристалличе¬ 
ские порошки, хорошо растворимые в воде*, термически устойчивые. В газо¬ 
образном состоянии дигалогениды состоят из линейных молекул; из водных 
растворов выделяются в виде кристаллогидратов. В разбавленных водных ра¬ 
створах они присутствуют в форме гексаакваионов. Однако по мере увеличе¬ 
ния концентрации раствора галогенид-ионы начинают входить в координаци¬ 
онную сферу марганца: 

Мп 2+ - ая + С1 ■ ая <—> МпСГ- ая; К = 3,85. 

В растворах хлорида марганца при концентрации хлорид-ионов 0,5 моль/л 
зафиксировано появление хлоридных комплексов [Мп(Н 2 0) 5 С1] + ; максималь¬ 
ная концентрация этих ионов достигается в 0,36 М растворе. В более концентри¬ 
рованных (~ 2 моль/л) хлоридных растворах преобладают молекулы Мп(Н 2 0) 4 С1 2 , 
а при еще большей концентрации хлорид-ионов — октаэдрические анионы 
[МпС1 3 (Н 2 0) 3 ]~, [МпС1 4 (Н 2 0) 2 ] 2 ~, [МпС 1 6 ] 2 ~. В сильнокислой среде существуют 
тетраэдрические анионы [МпС1 4 ] 2- , а также смешанные хлороаквакомплексы 
[МпС1„(Н 2 0) 4 _„] 2- ", п = 1-3. 

Однако твердые тетрахлороманганаты(ІІ) удается получить лишь сплавле¬ 
нием. При растворении таких соединений в воде или спирте анионы [МпС1 4 ] 2- 
разрушаются. Склонность к образованию галогенидных комплексов усилива¬ 
ется при переходе от фторидов к иодидам. 

* Фторид МпР 2 сравнительно плохо растворим в воде: 1,06 г в 100 г воды при температуре 
20 °С; при нагревании растворимость понижается. 
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При нагревании на воздухе дигалогениды окисляются: 

ЗМпР 2 + У 2 0 2 + ЗН 2 0 = Мп 3 0 4 + 6НРТ 
2МпВг 2 + У 2 0 2 = Мп 2 0 3 + 2Вг 2 Т 

С активными восстановителями (натрием, цинковой пудрой) они реагируют со 
взрывом. Восстановление водородом протекает более спокойно. Выдерживанием рас¬ 
плава хлорида марганца(ІІ) в атмосфере водорода при температуре 940 °С получают 
металлический марганец в форме тонких игольчатых кристаллов. 

Хлорид, бромид и иодид получают галогенированием простых веществ, 
оксидов и других соединений разнообразными галогенирующими агентами: 

400 °С 

МпО + СС1 4 -» МпС1 2 + СОС1 2 

Мп 2 0 3 + 2А1І 3 = 2Мпі 2 + А1 2 0 3 + І 2 Т 

Помимо этого безводные галогениды образуются и при обезвоживании 
кристаллогидратов. Во избежание гидролиза процесс проводят в токе галоге¬ 
новодорода или используют твердую соль аммония: 

МпС1 2 - 4Н 2 0 + МН 4 С1 = МпС1 2 + 4Н 2 ОТ + НСіТ + NНзТ 

Среди высших галогенидов марганца хорошо изучены три- и тетрафторид. 
Относительно существования высших хлоридов МпС1 3 и МпС1 4 споры среди 
химиков ведутся уже около 300 лет, но вопрос до сих пор не решен оконча¬ 
тельно, а бромиды и иодиды — вообще неизвестны. 

Неустойчивый трихлорид МпС1 3 присутствует в темном растворе, образующемся 
при растворении пиролюзита в соляной кислоте, а также содержится в осадке, выпа¬ 
дающем при высаливании четыреххлористым углеродом из раствора, полученного вза¬ 
имодействием эфирной суспензии Мп0 2 с газообразным НС1 при температуре -63 °С. 
Описаны* и другие методы получения растворов этого соединения, среди них — вза¬ 
имодействие гидроксида марганца(ІІІ) с сильно охлажденной концентрированной 
соляной кислотой или обработка ацетата марганца(ІІІ) сухим жидким хлороводоро- 
дом при температуре -100 °С. 

Хлорид марганца(ІІІ) легко растворяется в жидком хлороводороде, но мгновенно 
разрушается водой. Он может быть стабилизирован путем комплексообразования в 
виде нейтральных аддуктов (например, МпС1 3 (ру) 3 зеленого цвета) или галогенидных 
комплексов. 

Хлороманганаты(ІІІ) образуются в водных растворах при высокой концентрации 
хлорид-ионов. При охлаждении из растворов выделены фиолетовые или красно-ко¬ 
ричневые кристаллы солей, содержащие квадратно-пирамидальные (К 2 [МпС1 5 ] ■ Н 2 0) 
или октаэдрические ([Со(еп) 3 ][МпС1 6 ]) ионы. 

Тетрахлорид марганца МпС1 4 , вероятно, образуется наряду с трихлоридом в эфир¬ 
ном растворе при действии на диоксид марганца или перманганат калия соляной 
кислоты, однако он крайне неустойчив и распадается с выделением хлора. 

При действии концентрированной соляной кислоты на твердый перманганат ка¬ 
лия вначале образуется мелкокристаллический черный осадок К 2 [МпС1 6 ], который 
постепенно растворяется с выделением хлора. При добавлении хлорида калия из рас¬ 
твора кристаллизуется красно-коричневый пентахлороманганат(ІІІ): 

КМп0 4 + КС1 + 8НС1 -> К 2 [МпС1 5 ] + 2С1 2 Т + 4Н 2 0 


* і Ыоп к. // ТгапхШоп Меіаі СЬет. — 1976. — V. 1. — Р. 122. 
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Фториды марганца 

Марганец образует несколько фторидов, соответствующих степеням окис¬ 
ления металла +2, +3, +4. 

Розовый дифторид МпР 2 , впервые описанный Й. Берцелиусом (1824), нельзя 
синтезировать взаимодействием простых веществ. Он представляет собой туго¬ 
плавкий кристаллический порошок со структурой рутила. Тетрагидрат получают 
по реакции карбоната марганца с 40%-й плавиковой кислотой, а безводную 
соль — его обезвоживанием или растворением карбоната в расплавленном гид¬ 
рофториде аммония: 

700 °С 

МпСОз + ]ЧН 4 НР 2 -> МпР 2 + С0 2 Т + ІЧГНзТ + Н 2 0 

Спекание МпР 2 с фторидами щелочных металлов приводит к образованию 
трифтороманганатов(П) М'МпР 3 , построенных из октаэдров [МпР 6 ], соеди¬ 
ненных вершинами. 

Получены соли и другого состава, например ЫаМп 3 Р 7 , К 2 МпР 4 , К 3 Мп 2 Р 7 , 
Са(МпР 3 ) 2 . 

Фторид марганца(ІІ) при взаимодействии с фтором количественно перево¬ 
дится в МпР 3 при температуре 250 ‘Сив МпР 4 при 550 °С. При реакциях МпР 2 с 
фторидами ксенона образуются фтороманганаты(ІѴ): 

120 °С 

МпР 2 + 2ХеР 2 -> ХеМпР 6 + ХеТ 

Пурпурно-красный трифторид МпР 3 получают окислением дифторида фто¬ 
ром или трифторидом кобальта: 

300 "С 

МпР 2 + СоР 3 -> МпР 3 + СоР 2 

а также взаимодействием оксида марганца(ІІІ) с газообразным НР при 150 °С. 
В виде красного осадка МпР 3 выделяется при растворении МпС1 2 в ВгР 3 . 

Кристаллическая решетка МпР 3 состоит из соединенных общими вершина¬ 
ми октаэдров [МпР 6 ] (Мп—Р 0,179 — 0,209 нм), искаженных вследствие эффек¬ 
та Яна—Теллера. С водой трифторид дает осадок темного цвета и красный ра¬ 
створ, разлагающийся на МпР 2 , НР и оксогидроксид марганца(ІІІ). Выделен 
тригидрат МпР 3 - ЗН 2 0, построенный из октаэдров [МпР 4 (Н 2 0) 2 ]~и [Мп(Н 2 0) 4 Р 2 ] + 
(рис. 5.42). При выдерживании над концентрированной серной кислотой соль 
обезвоживается, а при температуре выше 650 °С сублимируется, частично раз¬ 
лагаясь на дифторид и фтор. При температуре 400 °С трифторид МпР 3 окисляется 
фтором до тетрафторида МпР 4 , а дифторидом ксенона под давлением до ХеМпР 6 . 

Фторид марганца(ІІІ) находит применение в качестве фторирующего агента. 
С его помощью пентахлорид фосфора переводят в РР 5 , получают фторпроиз- 
водные фуллеренов, фторорганические соединения. Используют его и для син¬ 
теза других соединений марганца(ІІІ), например нитрата Мп(М0 3 ) 3 , получа¬ 
емого взаимодействием с азотным ангидридом при температуре 5 °С. 

Трифторид образует множество комплексных солей, например М'[МпР 4 ], 
М 2 [МпР 5 ], М 3 [МпР 6 ]. Все они имеют октаэдрическую геометрию. Например, 
фиолетовые кристаллы К 2 [МпР 5 ] построены из октаэдров [МпР 6 ], соединенных 
вершинами в цепи, а в структуре гидрата КЬ[МпР 4 ] ■ Н 2 0 чередуются октаэдри¬ 
ческие группировки [МпР 6 ] и /я/шис-[МпР 4 (Н 2 0) 2 ]. Интересно, что ян-телле- 
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ровское искажение проявляется не во всех случаях: в ГСг(ЫН 3 ) 6 ][МпР 6 ] все рас¬ 
стояния Мп—Р одинаковы и равны 0,1922 нм. 

Фторид Мп 2 Р 5 получен при нагревании смеси МпР 2 и МпР 3 в запаянной 
золотой ампуле; изучен недостаточно. 

Голубой тетрафторид марганца МпР 4 образуется непосредственно из про¬ 
стых веществ при 600 —700 °С. Это вещество легко разлагается следами влаги; 
при комнатной температуре медленно диссоциирует на трифторид МпР 3 и фтор. 
С фторидами металлов образует комплексные фтороманганаты(ІѴ), например 
и К 2 [МпР 6 ]. Желтый осадок К 2 [МпР 6 ] выделяется при растворении 
К 2 Мп0 4 в горячей 40%-й плавиковой кислоте: 

ЗК 2 Мп0 4 + 8НР = 2 КМп 0 4 + К 2 (МпР 6 ]і + 2КР + 4Н 2 0 

Другой фтороманганат(ІѴ) К[МпР 5 ] получают из КМпР 3 фторированием при 
температуре 500 °С или взаимодействием перманганата с ВгР 3 . Реакция протека¬ 
ет бурно, сопровождаясь выделением кислорода и паров брома: 

ЗКМп0 4 + 5ВгР 3 = ЗК[МпР 5 ] + 60 2 Т + 5 / 2 Вг 2 Т 

Фтороманганаты(ІѴ) — сильные окислители, выделяющие хлор из соляной 
кислоты и переводящие Н 2 С 2 0 4 в углекислый газ. Водными растворами щелочей 
и карбонатов щелочных металлов они разлагаются, превращаясь в Мп0 2 . 

Для марганца известен оксофторид Мп0 3 Р, образующийся при взаимодей¬ 
ствии перманганата с фторсульфоновой кислотой или пентафторидом иода: 

КМп0 4 + 2Н$0 3 Р = Мп0 3 Р + К80 3 Р + Н 2 $0 4 

Вещество представляет собой темно-зеленую жидкость, устойчивую при тем¬ 
пературе ниже 0 С. При более высокой температуре она разлагается, часто со 
взрывом, на Мпр 2 , Мп0 2 и 0 2 . Во влажном воздухе оксофторид интенсивно 



а 


Рис. 5.42. Строение безводного трифторида марганца (а) и его гидрата 

МпР 3 - ЗН 2 0 (б) 
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гидролизуется с выделением фиолетовых паров марганцевого ангидрида, а в 
воде — до НМп0 4 и НР. Вещество, хорошо растворимое в безводном НР, 
обладает сильными окислительными свойствами и поэтому используется в орга¬ 
нической химии. Молекула Мп0 3 Р изоэлектронна иону МпО^: формально ее 
можно представить как продукт замещения иона кислорода в перманганате на 
ион фтора. 


Оксохлориды марганца 


Таблица 5.6 


Степень 

окисления 

марганца 

Соединение 

Окраска 

Температура 

плавления, 

°с* 

</(Мп-О), нм 

</(Мп-С1), нм 

+5 

МпОС1 3 

Зеленая 

-68 

Нет свед. 

Нет свед. 

+6 

Мп0 2 С1 2 

Коричневая 

-68 

0,157 

0,212 

+7 

Мп0 3 С1 

Черно-зеленая 

<30 

0,159 

0,210 


* Указаны приблизительные значения. 

Для выделения комплекса марганца(ІѴ) требуется охлаждение: 

о°с 

2КМп 0 4 + 2КС1 + 16НС1-> 2К 2 [МпС1 б ]і + ЗС1 2 Т + 8Н г О 

Вещество выделяется в виде кристаллов, имеющих в проходящем свете темно¬ 
красную, почти черную окраску. Из-за невысокой растворимости хлорида калия при 
температуре 0°С синтез проводят исходя из перманганата кальция: 

О "С 

Са(Мп0 4 ) 2 + 4КС! + 16НС1-> 2К 2 [МпС1 б ]і + СаС1 2 + ЗС1 2 Т + 8Н 2 0 

Кристаллы гексахлороманганата(ІѴ) неустойчивы даже в сухом воздухе и 
постепенно разлагаются, выделяя хлор*. 

Оксохлориды марганца в высоких степенях окисления (табл. 5.6) представляют со¬ 
бой неустойчивые жидкости, разлагающиеся при температуре выше 0°С, гидролизу¬ 
ющиеся водой. Оксохлорид марганца(ѴІІ) Мп0 3 С1 получают взаимодействием КМп6 4 
с охлажденной до -60 °С хлорсульфоновой кислотой Н80 3 С1. Вещество используют в 
виде раствора в тетрахлорметане. Чистый оксохлорид на воздухе сгорает со взрывом. 

При проведении реакции в хлороформе при 0°С образуется оксохлорид Мп(Ѵ): 

КМп0 4 + СНС1 3 + 2Н80 3 С1 = МпОС1 3 + СОС1 2 Т + КН80 4 + Н 2 80 4 

Вместо хлороформа в качестве восстановителя используют также сахарозу. Если 
порошок перманганата калия восстанавливать сернистым газом в смеси Н$0 3 С1 и 
Н 2 $0 4 , при температуре ниже 0°С образуется другой оксохлорид — Мп0 2 С1 2 . 

Галогениды технеция и рения. Эти соединения практически не имеют ана¬ 
логий в химии марганца, так как многие из них представляют собой кластеры. 
Кратность связи металл — металл возрастает при понижении степени окисле¬ 
ния (табл. 5.7). 


* Моет Р. С. // Іпог§. СНет. — 1966. — V. 5. —- Р. 5. 
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Хлориды рения 


Таблица 5.7 


Соеди¬ 

нение 

Окраска 

Темпе¬ 

ратура 

плавле¬ 
ния, °С 

Длина 
связи 
К.е—К.е, 
нм 

Крат¬ 

ность 

связи 

Ке—Ке 

Метод синтеза 

Продукты 
взаимодействия 
с водой 

Ке 3 С1 9 

Темно¬ 

красная 

о 

о 

* 

0,249 

2 

ЗКеС1 5 = Ке 3 С1 9 + ЗС1 2 
ЗКеС1 5 + 3$пС1 2 = 

= Ке 3 С1 9 + 3$пС1 4 
ЗКеС1 5 + ЗН 2 = 

= Ке 3 С1 9 + 6НС1 

Ке 3 С1 9 - 2Н 2 0 
Ке 2 0 3 хН 2 0 

Р-КеС1 4 

Черная 

300** 

0,273 

0,437 

1 

Ке 3 С1 9 + ЗКеС1 5 = 

= 6КеС1 4 *** 

$ЪС1 3 + 2КеС1 5 = 

= 2КеС1 4 + 8ЬС1, 
СС1 2 =СС1 2 + 2КеС1 5 = 

= 2КеС1 4 + С 2 С1 6 

Ке0 2 хН 2 0 

КеС1 5 

Красно¬ 

корич¬ 

невая 

261 

0,373 

0 

400 °С 

2Ке + 5С1 2 ->2КеС1, 

НКе0 4 
Ке0 2 хН 2 0 

КеС1 6 

Темно¬ 

зеленая 

29 

— 

0 

Не + ЗС1 2 ДД КеС1 6 

НКе0 4 
Ке0 2 хН 2 0 


* Возгоняется. 

** С разложением. 

*** а- Модификацию получают по реакции Ке0 г 2Н 2 0 + 4§ОСЬ = сс-КеСЦ + 4§0 2 Т + 4НС1Т 




Ф Ке Э С1 О Н 2 0 



Рис. 5.43. Безводный хлорид рения(ІІІ) и продукт его гидратации 
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Низший из известных хлоридов рения представляет собой треугольный 
кластер Ке 3 С1 9 . Атомы рения связаны друг с другом в треугольник двойными 
связями металл — металл и координированы атомами хлора, которые лежат 
по обе стороны от плоскости треугольника (рис. 5.43). К каждому атому рения 
дополнительно присоединены по два атома хлора, связывающие отдельные 
кластеры в единый каркас. Вещество диамагнитно, что объясняется образовани¬ 
ем двойных (а + 7г)-связей металл—металл. Расстояние Ке—К.е в кластере ока¬ 
зывается более коротким, чем в простом веществе (0,275 нм). 

На воздухе хлорид рения(ІІІ) постепенно гидратируется, переходя в ди¬ 
гидрат Ке 3 С1 9 - 2Н 2 0, в котором сохраняется кластерное ядро Ке 3 С1 9 , но от¬ 
дельные треугольные кластеры разделены координированными молекулами 
воды (см. рис. 5.43). Водный раствор имеет красный цвет, свойственный моле¬ 
кулам Ке 3 С1 9 . Вещество постепенно гидролизуется с выделением осадка гидра¬ 
тированного оксида К.е 2 0 3 . В солянокислой среде гидролиз не происходит вслед¬ 
ствие образования треугольных кластеров [Ке 3 С1 12 ] 3 “ (см. рис. 5.43). Они могут 
быть получены в виде твердых комплексных солей. При сплавлении с хлорида¬ 
ми металлов происходит диспропорционирование: 

4Ке 3 С1 9 + 18КС1 = 9К 2 [КеС1 6 ] + ЗКе 

Бромид и иодид рения(ІІІ) также представляют собой трехъядерные кластеры. 


Биядерные кластерные галогенидные комплексы технеция 

и рения 

При взаимодействии пертехнетатов и перренатов с фосфорноватистой кис¬ 
лотой в солянокислом растворе либо при восстановлении хлоридных комплек¬ 
сов [МС1 6 ] 2_ водородом в момент выделения образуются синие растворы, со¬ 
держащие биядерные кластеры [М 2 Х 8 ] 2- . Введением в раствор крупных катионов 
удается выделить кристаллические соли — сине-черные для технеция, голубые 
и зеленые для рения: 

2ККе0 4 + 4Н 3 Р0 2 + 8НВг + 2СкВг = С5 2 [Ке 2 Вг 8 ] ■ 2Н 2 0 + 4Н 3 Р0 3 + 2КВг + 2Н 2 0 

В комплексном ионе [М 2 Х 8 ] 2_ (рис. 5.44, а) восемь атомов галогена находятся 
в заслоненной конфигурации, располагаясь по вершинам тетрагональной при¬ 
змы. Геометрия координационного окружения и электронное строение этих ча¬ 
стиц напоминает описанные ранее карбоксилаты хрома(ІІ) Сг 2 (КС00) 4 (Н 2 0) 2 
и рения(ПІ) Ке 2 (КСОО) 4 С1 2 . Восемь валентных электронов двух атомов металла 
заселяют четыре связывающие молекулярные орбитали, что соответствует чет¬ 
верной связи (Іо + 2п + 18) металл —металл. Эти связи отличаются повышен¬ 
ной прочностью и сохраняются при обратимых переходах из кристалла в ра¬ 
створ, при замещении экваториальных или аксиальных лигандов. Ионы [КеС1 8 ] 2 “ 
поддаются восстановлению и участвуют в разнообразных реакциях замещения 
лигандов (рис. 5.44, б). 

В отличие от рения технеций образует устойчивые комплексы со смешанны¬ 
ми степенями окисления, например [Тс 2 С1 8 ] 3 ~. Они выделяются при обработке 
растворов пертехнетата в концентрированной соляной кислоте металлическим 
цинком при температуре около 100 °С или восстановлением этих растворов во¬ 
дородом в автоклаве при температуре 150 °С. В них технеций имеет степень окис- 
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® Не О С1 



Рис. 5.45. Строение тетрахлорида (а) и пентахлорида (б) рения 


Твердый тетрахлорид КеСІ 4 построен из октаэдров [К.еС1 6 ], попарно сочле¬ 
ненных общими гранями в димеры со связью К.е—К.е, которые в свою очередь 
посредством мостиковых атомов хлора формируют бесконечные цепи 
(рис. 5.45, а). Тетрахлорид технеция также полимерен. Оба вещества представ¬ 
ляют собой гигроскопичные кристаллы, разлагающиеся на воздухе и под дей- 





Рис. 5.44. Биядерные галогенидные кластеры 
рения: 

а — строение комплекса [Ке 2 С1 8 ] 2- ; б — схема пре¬ 
вращений октахлородиренатов; в — изображение 
структуры [Ке 2 С1 8 ] 2- на марке, выпущенной в 1968 г. 
в честь 50-летия Института общей и неорганиче¬ 
ской химии (ИОНХ) им. Н.С.Курнакова АН СССР 


в 

ления +2,5. Получены также биядерные комплексы состава К 8 [Тс 2 С1 8 ] 3 4Н 2 0 и 
С$ 8 [Тс 2 С1 8 ] 3 2Н 2 0 со степенью окисления технеция +2,67*. 


* Коттон Ф.А., Уолтон Р. Кратные связи металл—металл. — М.: Мир, 1985. 
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ствием щелочей. В концентрированной соляной кислоте они образуют интен¬ 
сивно окрашенные растворы, содержащие хлоридные комплексы. 

Из хлоридов технеция наиболее устойчив темно-красный кристаллический тетра¬ 
хлорид ТсС1 4 . Его синтезируют прямым хлорированием, действием газообразного НС1 
на технеций при температуре 350—500 °С или взаимодействием высшего оксида с па¬ 
рами СС1 4 . В отличие от тетрахлорида рения в структуре ТсС1 4 расстояние между атома¬ 
ми технеция (0,362 нм) слишком велико для образования связей металл — металл.. На 
отсутствие таких связей указывает также высокая магнитная восприимчивость соеди¬ 
нения. Существование ТсВг 4 находится под вопросом, сведения о ТсІ 4 отсутствуют. 
Тетрабромиды и тетраиодиды рения получают восстановлением перренатов в водном 
растворе соответствующей галогеноводородной кислоты. Структура этих веществ не¬ 
известна. 

Действием на пертехнетаты и перренаты сильным восстановителем в кон¬ 
центрированной соляной кислоте могут быть получены комплексные хлориды: 

КТс0 4 + ЗКІ + 8НС] = К 2 [ТсС1 6 ] + 3 / 2 І 2 + 2КС1 + 4Н 2 0 

Реакция восстановления протекает по сложному механизму. Первоначаль¬ 
но образуется комплекс технеция(Ѵ), который диспропорционирует на Тс0 4 
и [ТсС1 6 ] 2 “. 

Гексахлоротехнециевая(ІѴ) кислота выделена из раствора в виде кристаллогидра¬ 
та Н 2 [ТсС1 6 ] ■ 9Н 2 0. В ее структуре ионы [ТсС1 6 ] 2_ , имеющие форму слегка искаженного 
октаэдра, молекулы воды и ионы Н э О + соединены водородными связями в зигзагооб¬ 
разные цепочки. Кислоты Н 2 [ТсС1 6 ] и Н 2 [КеС1 6 ] сильные; образуют соли со многими 
металлами. Гексахлоротехнетаты и гексахлороренаты щелочных металлов и аммония 
растворимы в воде; с ростом размера катиона растворимость уменьшается. В растворах 
они медленно гидролизуются до диоксидов М0 2 лН 2 0, проходя через промежуточ¬ 
ные стадии [МС1 5 (Н 2 0)]~, [МС1 4 (Н 2 0) 2 ] и [МС1 3 (Н 2 0) 3 ] + . 

Черно-коричневый хлорид рения(Ѵ) К.еС] 5 получают взаимодействием про¬ 
стых веществ. В твердом состоянии он состоит из димеров С1 4 К.е(ц-С1) 2 КеС1 4 , в 
которых два октаэдра [КеС1 6 ] соединены двумя мостиковыми атомами хлора 
(рис. 5.45, б). При температуре 150 °С начинается возгонка пентахлорида, со¬ 
провождающаяся его разложением на Ке 3 С1 9 и С1 2 . В воде вещество диспропор¬ 
ционирует с осаждением гидратированного диоксида: 

3 КеС1 5 + 12Н 2 0 = НКе0 4 + 2КеО г 2Н 2 ОІ + 15НС1 

а в соляной кислоте образует зеленые растворы, содержащие комплексные 
хлориды: 

ЗКеС1 5 + 4Н 2 0 = НКе0 4 + 2Н 2 [КеС1 6 ] + ЗНС1 

При сплавлении пентахлорида рения с хлоридом калия образуется устой¬ 
чивый гексахлороренат(ІѴ): 

2КеС1 5 + 4КС1 = 2К 2 [КеС1 6 ] + С1 2 Т 

Гексахлориды технеция и рения МС1 6 синтезируют из простых веществ при 
повышенном давлении хлора. Подобно другим ковалентным галогенидам на 
влажном воздухе они дымят, выделяя пары НС1. Гидролиз сопровождается 
диспропорционированием. 
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При нагревании на воздухе хлориды технеция и рения окисляются, пре¬ 
вращаясь в оксохлориды: 

6Ке 3 С1 9 + 210 2 = 6КеОС1 4 + 12Ке0 3 С1 + 9С1 2 Т 

4КеС1 5 + 40 2 = 2КеОС1 4 + 2Ке0 3 С1 + 5С1 2 Т 

В целом оксохлориды технеция и рения более многочисленны, чем оксохлориды 
марганца, и более устойчивы. Их гидролиз сопровождается диспропорционированием: 

ЗЯеОС1 4 + 9Н 2 0 = 2НЯе0 4 + ЯеО г 2Н 2 ОІ + 12НС1 

Коричневый оксохлорид КеОС1 4 получен взаимодействием сухого кислорода с пен¬ 
тахлоридом рения. Вещество состой! из молекул, в которых реализуется квадратно¬ 
пирамидальная координация атомов рения с атомом кислорода в вершине. При нагре¬ 
вании до температуры кипения оксохлорид разлагается, а при облучении светом пе¬ 
реходит в неустойчивый ЯеОС1 3 . Оксохлорид рения(ѴІІ) Яе0 3 С1 — легколетучая жид¬ 
кость, образующаяся при действии хлороводорода на нагретый рениевый ангидрид, 
при хлорировании триоксида рения, окислении сульфида Ке$ 2 смесью хлора и кисло¬ 
рода: 


2Ке$ 2 + ЗС1 2 + 30 2 = 2Яе0 3 С1 + 2$ 2 С1 2 

Во влажном воздухе он дымит, быстро гидролизуясь. Вступает во взаимодействие 
со многими металлами, в том числе с ртутью и серебром. 

Бесцветный Тс0 3 С1 — легкокипящая жидкость, полученная при действии кисло¬ 
рода на ТсС1 4 . Коричневый ТсОС1 3 образуется при хлорировании диоксида Тс0 2 или 
при фотохимическом распаде ТсОС1 4 ; при нагревании выше 500 °С сублимируется. 
Красный легкоплавкий (температура плавления ~35°С) ТсОС1 4 получают хлорирова¬ 
нием металла в присутствии следов кислорода и отделяют от сопутствующих ТсС1 4 и 
ТсОС1 3 фракционной перегонкой в вакууме в темноте. 

Группировка МО 34 , содержащаяся в ионе [МОС1 5 ] 2 , напоминает ион ванадила 
Ѵ0 2+ . Она возникает при восстановлении ионов пертехнетатов и перренатов в холод¬ 
ной концентрированной соляной кислоте. В зеленых кристаллах (МН 4 ) 2 [ТсОС1 5 ] длина 
апикальной двойной связи Тс=0 составляет 0,172 нм. В воде соль мгновенно гидроли¬ 
зуется на Тс0 4 и [ТсС1 б ] 2_ , а раствор НІ быстро восстанавливает ее до производных 
Тс(ІѴ). 

Желтый пентафторид ТсР 5 (температура плавления 50 °С) синтезируют нагрева¬ 
нием (350 °С) тонкого порошка технеция в струе фтора, разбавленного азотом, или 
действием иода на раствор ТсР б в пентафториде иода: 

2ТсР б + І 2 = 2 ТсР 5 + 2ІР 

При взаимодействии фторидов щелочных металлов с ТсР 5 в растворе ІР 5 образуют¬ 
ся соли аниона [ТсР б ]~ желтого цвета. Водой они разлагаются на [ТсР б ] 2_ , Тс0 4 и Тс0 2 . 

Гексафторид ТсР б получают из простых веществ при температуре 400 °С в никеле¬ 
вом реакторе. Он представляет собой легкоплавкое твердое вещество золотистого цве¬ 
та, растворимое в НР. При действии щелочи выделяет черный осадок диоксида: 

ЗТсР б + 2(ШаОН = 2 №Тс 0 4 + Тс0 2 і + 18№Р + 10Н 2 О 

Несмотря на отсутствие бинарного тетрафторида ТсР 4 , фторотехнетаты(ІѴ) полу¬ 
чены сплавлением К 2 [ТсС1 б ] с КНР 2 . Ион [ТсР б ] 2_ устойчив к гидролизу, щелочами 
разрушается. 

Бинарные фториды рения наиболее многочисленны, хотя низшие фториды ЯеР 2 и 
ЯеР 3 нестабильны и мало изучены. Тетрафторид ЯеР 4 получают действием паров гек- 
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сафторида на металлический Яе при температуре 550 °С. Пентафторид ЯеР 5 может быть 
получен взаимодействием простых веществ и восстановлением гексафторида ЯеР 6 на 
вольфрамовой проволоке при температуре 600 °С: 

6ЯеР 6 + \У = 6ЯеР 5 + \ѴР 6 

Пентафторид рения(Ѵ) — низкоплавкое летучее твердое вещество, состоящее из 
димеров Яе 2 Р|о и легко гидролизующееся водой с диспропорционированием; кисло¬ 
родом воздуха переводится в оксофторид ЯеОР 3 . 

Гексафторид ЯеР 6 синтезируют из простых веществ при температуре 120°С. Это 
наиболее легкоплавкий и летучий из фторидов рения. Соединение термически устой¬ 
чиво, возгоняется без разложения; энергично гидролизуется водой с диспропорцио¬ 
нированием; под действием кислорода дает оксофториды Яе0 2 Р 2 и ЯеОР 4 ; при темпе¬ 
ратуре 300 °С разъедает кварц и стекло: 

ЗЯеР 6 + 3$Ю 2 = 2Яе0 3 Р + ЯеР 4 + 3$іР 4 

Светло-желтый гептафторид ЯеР 7 получают из простых веществ при повышенном 
давлении и температуре 400 С. Спектроскопически установлено, что его молекула 
имеет форму пентагональной бипирамиды. Это легколетучее твердое вещество; интен¬ 
сивно гидролизуется водой; химически активно; с кислородом воздуха образует ок¬ 
софториды Яе0 3 Р, Яе0 2 Р 3 , ЯеОР 5 . 

Известны два оксофторида технеция: ТсОР 4 и Тс0 3 Р. Первый из них образуется 
наряду с фторидом ТсР 5 при синтезе из простых веществ в случае загрязнения фтора 
примесью кислорода, а Тс0 3 Р синтезируют пропусканием фтора над Тс0 2 в никеле¬ 
вой аппаратуре при температуре 150°С или растворением пертехнетата в безводном 
НР: 


ЫН 4 Тс0 4 + 2НР = Тс0 3 Р + ЫН 4 РІ + Н 2 0 

Фтороренаты (VI) М 2 [ЯеР 8 ] и М'[ЯеР 7 ] получают действием жидкого гексафторида 
ЯеР 6 на фториды щелочных металлов. На воздухе они гидролизуются и разлагаются. 

Описаны бромиды рения Яе 3 Вг 9 , ЯеВг 4 , ЯеВг 5 . Темно-коричневый пентабромид 
ЯеВг 5 получают прямым бромированием металлического рения при температуре 650 °С. 
Он термически нестоек, легко гидролизуется с диспропорционированием. Тример- 
ный красно-коричневый Яе 3 Вг 9 образуется при термическом распаде пентабромида 
ЯеВг 5 . Трибромид по структуре и свойствам похож на трихлорид, отличается лишь 
меньшей устойчивостью к гидролизу. Темно-красный тетрабромид ЯеВг 4 синтезируют 
осторожным выпариванием раствора НЯе0 4 в избытке кислоты НВг. Он сильно гиг¬ 
роскопичен и хорошо растворяется в воде, ацетоне и диэтиловом эфире. 

Подробно изучены два иодида рения: Ке 3 І 9 и КеІ 4 . Блестящие черные кристаллы 
Ке 3 І 9 получены термическим распадом тетраиодида или введением метилового спирта 
в смесь НКе0 4 и НІ. Трииодид слабо растворим в воде и разбавленных растворах кис¬ 
лот, при температуре 170 С переходит в КеІ 2 , а при 380 °С — в КеІ, которые охаракте¬ 
ризованы недостаточно. 

Черный тетраиоид КеІ 4 получен медленным упариванием раствора НКе0 4 в избыт¬ 
ке иодоводородной кислоты. Это сильно гигроскопичное вещество, хорошо раствори¬ 
мое в воде, ацетоне и диэтиловом эфире; при нагревании разлагается. 

Бинарные бромиды и иодиды технеция неизвестны, хотя могут быть стабилизиро¬ 
ваны в форме анионных комплексов, например К 2 [ТсВг 6 ]. Термическая устойчивость 
галогенотехнетатов и галогеноренатов при переходе от фторидов к иодидам сильно 
ослабевает. Так, комплекс К 2 [КеС1 6 ] возгоняется без разложения при температуре около 
1 000 С, тогда как К 2 [КеІ 6 ] уже при 300 °С разлагается. 
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Контрольные вопросы 

1. С чем связана гораздо большая устойчивость марганца в степени окисления +2 по 
сравнению с аналогичными соединениями ванадия и хрома? 

2. Объясните, почему при температуре 900—1 200 °С равновесие реакции 

Мп$ + Н 2 0 ^ МпО + Н 2 $Т 

сдвинуто вправо. Что произойдет, если процесс проводить при еще более высокой 
температуре? 

3. При реакции оксида марганца(ІІ) с хлором при температуре 200 °С наряду с 
МпС1 2 образуются оксиды Мп 3 0 4 и Мп 2 0 3 . Какое вещество нужно добавить в реакци¬ 
онную смесь, чтобы получить безводный МпС1 2 практически с количественным вы¬ 
ходом? 

4. Взаимодействие пиролюзита с избытком хлористого аммония при температуре 
700 °С можно использовать для получения безводного хлорида марганца(ІІ). Напишите 
уравнение реакции. 

5. Как объяснить тот факт, что реакция между диоксидом марганца и ртутью про¬ 
текает лишь в сильнокислой среде: 

2Мп 0 2 + 2Н§ + ЗН 2 $0 4 = 2Мп$0 4 + Н§ 2 0$0 4 + ЗН 2 0 

Приведите примеры других процессов с участием диоксида марганца, которые 
возможны лишь при подкислении. 

6. Могут ли быть получены аммиакаты марганца(ІІІ)? Что произойдет, если на 
ацетат марганца(ІІІ) подействовать водным раствором аммиака? 

7. Десятичные логарифмы первых констант образования комплексов марганца(П) 
и марганца(ПІ) с этилендиаминтетрауксусной кислотой равны 14,0 и 24,9. Какому 
комплексу принадлежит какое значение? Ответ поясните. 

8. Почему гидроксид марганца(ІІ) не удается количественно осадить аммиаком 9 

9. При взаимодействии /я/шс-(ацетилацетоната)марганца(Ш) с бромово дородо м 
образуется дибромо-йис-(ацетилацетонат)марганца(ІІІ). Напишите уравнение реакции 
и изобразите все возможные изомеры этого комплекса. 

10. Предскажите координационный полиэдр иона марганца, цвет и химические 
свойства минерала депюжолсита Са 3 Мп($0 4 ) 2 (0Н) 6 (Н 2 0) 3 . 

11. В каком интервале рН термодинамически возможно окисление марганца(ІІ) 
кислородом воздуха (ГХМп^/Мп 24 ) = 1,51 В, Е°(0 2 /Н 2 0) = 1,23 В)? 

12. Объясните, почему концентрированные растворы технециевой кислоты окра¬ 
шены в красный цвет, а разбавленные — бесцветные, в то время как марганцевая 
кислота интенсивно окрашена как в разбавленных, так и в концентрированных рас¬ 
творах. 

13. Продуктами хлорирования диоксида рения являются оксохлориды КеОС1 4 и 
Ке0 3 С1. Сопоставьте их строение, склонность к гидролизу и окислению. 

14. При растворении хлорида рения(ІГІ) в ацетоне образуются частицы, в которых 
на один атом рения приходится три атома хлора и одна треть молекулы ацетона. Вы¬ 
скажите предположение о строении такой частицы и ее магнитных свойствах. Что 
произойдет, если полученный раствор разбавить водой? 

15. При кипячении суспензии оксида марганца(ІѴ) в концентрированной соляной 
кислоте с добавленным в нее диоксидом свинца раствор окрашивается в фиолетово¬ 
красный цвет. Напишите уравнение реакции. 
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Приложение 


Химические свойства титана и его соединений 
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Химические свойства хрома и его соединений 
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Ыа 2 [Сг(СО) 5 ] « Сг(СО) 6 



Химические свойства марганца и его соединений 
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